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Prefatá 


Una dintre importantele cerințe ale aplicării amplului program de 
fáurire a societáti socialiste multilateral dezvoltată o constituie pregátirea 
forței de muncă necesară. realizării noilor obiective economice, precum si 
extinderii celor existente. De asemenea, în condiţiile progresului actual 
al tehnicii, ale revoluţiei tehnico-stitntifice, cunostintele acumulate cu ani 
în urmă nu mai pot ajuta pe specialişti să-și îndeplinească în bune conditii 
sarcinile. De aceea, împrospătarea periodică a cunoștințelor - (reciclarea ) 
este una dintre problemele de bază ale asigurării progresului economiei, 
ştiinţei şi culturii in tara noastră. În cadrul sarcinilor marete prevăzute 
în programul elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R. şi de Conferinţa 
Naţională P.C.R. din iulie 1972, un loc important îl ocupă şi sectorul 
industriei textile — filatura de lind. 

Lucrarea de faţă are ca scop să ridice nivelul cunoștințelor tehnice ale 
specialiștilor din filatura de lind, de a-i ajuta în găsirea unor soluţii prac- 
tice care să contribuie cu succes la realizarea sarcinilor trasate. Avind în 
vedere promovarea progresului tehnic în filaturile de lină, dotarea lor cu 
utilaje moderne de mare productivitate, lucrarea de faţă poate servi ca mij- 
loc de improspátare a cunoştinţelor tuturor cadrelor tehnice de speciali- 
late : muncitori, ajutori de maiștri, maiștri şi tehnicieni. 

Lucrarea este constituită din trei parti: 

Prima parte cuprinde noţiuni de organe de mașini si mecanisme, 
noțiuni de cinematică şi principiile de bază ale operațiilor fundamentale 
din procesul tehnologic din filaiură. Aceste noţiuni îl ajută pe cititor să se 
familiarizeze cu terminologia corectă şi ştiinţifică folosită în filatura de 
lind $i să efectueze calcule cinematice şi tehnologice menite să asigure 0 
reglare optimă a utilajelor. În această parte se mai arată factorii care 
contribuie la exploatarea raţională a utilajelor din filaturá. 


Pariea a doua cuprinde descrierea procesului tehnologic a utilajului 
folosit, metodele de exploatare a utilajelor moderne din filatura de lină 
cardatá. S-a insistat indeosebi asupra caracteristicilor tehnice, asupra 
calculelor tehnologice, reglajelor întreținerii, defectelor şi remedierii lor, 
asupra controlului tehnic interfazic, tratindu-se utilaje moderne ca: levia- 
tane de tip Dofama gi Petrie, mecanismul Nanght, maşinile de destrămat 
Schirp şi Rolando Biella, agregatul de desfibrare a deşeurilor de fire 
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„Befama“, instalaţia automată de amestecare Hergth, agregatul de carde 
„Befama“, maşina de filat cu inele „Befama“. 

În partea a treia a lucrării se tratează pe larg procesul. tehnologie. şi 
utilajele moderne introduse în ultimii ani în filatura de lină pieptănată. 
Sint descrise în mod detaliat utilaje ca. carda dublă tip SACM, lami- 
noare rapide cu cîmp dublu de ace, mașina de pieptanat ,, Unirea“-Cluj, 
laminoarele moderne de amestec (melanjeze) de tip Schlumberger, liniile 
de preparajie tip Schlumberger, Ingolstadt si SACM, maşina de filat cu 
inele „Unirea“-Cluj. Ín tratarea acestor utilaje s-a insistat asupra parti- 
cularitátilor consiructive si funcționale, asupra calculelor tehnologice si 
reglárii lor optime. O serie de probleme, ca melanjeza „Schlumberger“, 
reglarea utilajelor de preparatie I ngolstadi, Schlumberger ş.a., sînt tratate 
-pentru prima dată in literatura de specialitate românească. 

Cuprinsul lucrării şi modul de redactare a el vor contribui la însuşirea 
de către cititori a cunoștințelor esenţiale necesare unei exploatări raţionale 
a utilajelor din filatura de lină. 


AUTORII 
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Partea întîi 


Noţiuni generale 
de calcule 
în filatură 


Capitolul | 


Consideraţii generale 
asupra filaturii 


Filatura are rolul de a transforma materiile fibroase textile în fire 
de o anumită fineţe si de lungime infinită. Firul este un corp solid, flexi- 
bil, aproximativ cilindric, compus dintr-o ingiruire de fibre îndreptate, 
paralelizate si orientate de-a lungul axei longitudinale. Prin torsionarea 
sau răsucirea acestei înşiruiri de fibre, se conferă firului rezistența nece- 
sară, pentru, a putea fi prelucrat în industria textilă şi folosit. Firul este 
deci produsul finit al filaturii, semifabricat al industriei textile, care ser- 
veşte ca materie primă pentru tesátorie sau industria tricotajelor. 


A. Factorii care determină exploatarea 
raţională a utilajelor din filaturá 


Obţinerea unor fire de bună calitate, a unei producţii şi productivi- 
táti a muncii ridicate gi la un pret de cost scăzut, impune o desfășurare 
a procesului tehnologic de filare, în cele mai bune condiţii. Eficienţa teh- 
nico-economică, sintetizată prin principiile „repede, bun şi ieftin“, a 
activităţii productive dintr-o filatură, este condiţionată de următorii 
factori: doe miad 

— materia primă; - 

— utilajele; | 

— forţa de muncă, 
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n cadrul pregătirii fabricaţiei, care 
constă în efectuarea tuturor operaţiilor de punere în. fabricaţie a unui 
produs. În primul vind, trebuie să se cunoască planul de producţie al 
filaturii, care, defalcat pe utilaje şi oameni, urmează să fie realizat la 
termenele scadente. EN E 

În cadrul pregătirii fabricaţiei, se face aprovizionarea cu materii 
prime corespunzătoare produsului care urmează, să fie obținut, apoi 
asigurarea energiei electrice, a materialelor auxiliare gi a pieselor de 
schimb. Tot în acest cadru se asigură forța de muncă calificată pentru 
buna deservire a utilajelor. Un alt obiectiv important al pregătirii de 
fabricaţie este stabilirea tuturor condiţiilor tehnologice de lucru pentru 
fiecare maşină din filaturá. Aceste condiţii sint cuprinse pentru fiecare 
operaţie in fişa tehnologicá a utilajului respectiv. Fisele tehnologice de 
la toate operaţiile din filaturá formează, in ansamblu, caietul tehno- 
logic. Parametrii tehnolcgici mai importanți care hotărăse proprietăţile 
principale ale firului se stabilesc la întocmirea planului de filare. 


Corelarea acestor factori se face 1 


1: Materia prima 


La aprovizionarea cu materii prime se va avea in vedere, in primul 
rînd, ca ele să aibă însuşirile (caracteristicile) impuse de normele interne 
sau standarde, iar in al doilea rind, ca aprovizionarea să fie continuă 
si în cantităţi suficiente. Nerespectarea acestor condiţii duce la mari 
dificultăţi, care pot periclita calitatea produselor gi îndeplinirea planului 
de producţie. Materiile prime aprovizionate trebuie să-şi păstreze inte- 
gritatea însuşirilor in timpul prelucrării lor, deoarece in caz contrar se 
pot ivi degradări, mari cantităţi de deşeuri şi obţinerea unor produse 


necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. ` 
2; Utilajul 


Exploatarea raţională a utilajului presupune o reglare optima şi 0 
întreţinere continuă: $i corectă a acestuia. Încă în timpul montajului 
trebuie respectate regulile de amplasare și montare a maşinilor, astfel 
ca organele în mișcare să fie bine centrate şi echilibrate dinamic. Regla- 
rea utilejului constă in schimbarea. unora dintre caracteristicile sale 
“tehnice, în conformitate cu parametrii tehnologici stabiliţi. Aceste schim- 
bări se releră la; 

— fineţea anumitor organe (garnituri de ace la cardă, garnituri 

rigide, piepteni la maşina de pieptănat, liniale cu cuie la mași- 
nile de destrămat, fineţea cursoarelor etc.); tier 
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— ecartamente (distanţele dintre diferitele organe de lucru ale uti- 
lajului); 

— viteze ale organelor (de alimentare, de lucru, de debitare). 

Stabilirea vitezelor la maginile din filaturá presupune: cunoasterea 
schemelor cinematice, efectuarea calculelor cinematice ale turatiilor gi 
vitezelor periferice ale organelor de lucru, apoi a unor calcule tehno- 
logice, cum ar fi: calcule de laminaj, de torsiune, infásurare, productie. 

Intretinerea utilajelor constá in curátirea lor periodicá, ungerea și 
reparația lor. 


3. Forța de munca 


Forţa de muncă reprezintă totalitatea cadrelor de organizare, con- 
ducere şi control (ingineri, maiștri, tehnicieni), precum şi personalul de 
deservire şi întreţinere a utilajului din filatură. Eficienţa economică 
maximă a unei filaturi se poate obţine numai cu ajutorul unor cadre 
calificate, capabile de a exploata utilajele moderne caracterizate prin 
viteze mari de lucru şi construcţie complexă. . 

Asigurarea unei pregătiri corespunzătoare a cadrelor se realizează 
în şcoli profesionale, licee industriale, școli tehnice de maiştri, prin cursuri 
de calificare la locul de muncă, etc. Obţinerea unor indicatori tehnico- 
economici ridicaţi se bazează și pe utilizarea metodelor avansate de 
muncă. Paralel cu instruirea profesională şi tehnică, cadrele trebuie 
să-și formeze deprinderi și convingeri de respectare atit a disciplinei 
tehnologice, cit $1 a disciplinei de ordine şi comportament. 

Disciplina tehnologică înseamnă respectarea tuturor parametrilor 
tehnologici ca: turatii, viteze, laminaje, dublaje, torsiune, reglaje de 
infásurare la toate mașinile din filaturá, precum si respectarea atit a 
procesului tehnologic si a normelor privind conditiile climatice (umidi- 
tate si temperaturá) in fiecare sectie, cit si a normelor de protectie a 
muncii. De asemenea, disciplina tehnologică prevede organizarea si efec- 
tuarea unui control tehnic asupra materiilor prime, semifabricatelor 
$1 produselor finite. Important în menţinerea: disciplinei tehnologice este 
formarea în, permanență a deprinderilor de autocontrol la toti muncitorii 
productivi. 2 i d De 
„Disciplina de ordine și comportament reprezintă, de asemenea, un 
factor important care contribuie la realizarea și depăşirea tuturor indica- 
torilor de producţie. Ea constă în respectarea, de către toţi salariaţii 
a regulamentului de ordine interioară si a tuturor prevederilor legisla- 
fiei muncii în vigoare. 
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Capitolul Il 


Notiuni generale asupra organelor 
de masini si a mecanismelor 


A. Definitia gi rolul organelor 
de magini gi a mecanismelor 


Transformările materiilor prime textile în, fire necesitá un ansamblu 
de operatii care formeazá procesul tehnologic de filare. Aceste operaţii 
se realizează prin acţiunea diverselor maşini specifice filaturii, care sint 
deservite de muncitori calificaţi. | : 

Masina este un ansamblu de corpuri mobile si imobile, legate intre 
ele astfel, încît cele mobile să poată efectua numai mișcări bine deter- 
minate. Maşina servește la transformarea unei forme de energie în alta 
sau la transformarea materiilor prime sau a semifabricatelor in pro- 
duse finite. După scopul urmărit, mașinile pot fi: de forţă si de 
lucru. | 

Maşinile de forţă, si anume motoarele, sint folosite ca sursă de ener- 
gie pentru, maşinile de lucru. 

Maşinile de lucru se folosesc pentru, prelucrarea sau deplasarea unor 
obiecte (de exemplu, locomotivele și autocamioanele servesc ca maşini 
de deplasare a materialelor, iar cardele, mașinile cu inele etc. — ca 
mașini de prelucrare). 

Pentru a executa diferitele faze in cadrul prelucrării unui pro- 

dus, maşina este compusă din mai multe mecanisme şi dispozi- 
tive. ! 
Mecanismul este un sistem alcátuit din mai multe corpuri mobile si 
unul fix numit batiu. Aceste corpuri — mobile sau fixe — care compun 
mecanismul se numesc organe de maşini. În concluzie, se poate afirma 
că maşina este compusă din mecanisme, iar mecanismele sint alcătuite 
din organe de mașini. Pentru a concretiza mai bine cele expuse, în cele 
ce urmează se prezintă ca exemplu maşina de inele (fig. 1), alcătuită 
din următoarele mecanisme: 

— de alimentare I (fig. 1); 

— de laminare Il; 


10 
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Fig, 1. Mașina de filat cu inele: 


1 —cilindru desfásurátor; 2 — bobină de pretort; 3 — conducător de 
pretort; 4 — si 5 — cilindri alimentatori; 6 — tablá de conducere; 
7 — conductă centrală de aer comprimat pentru introducerea ca- 
pătului rupt al pretortului în tubul pretorsor; Y — nuca pretor= 
sorului; 8’ — virful pretorsorului; 9 — tambur de antrenare a pre- 
torsorului; 70 — și 11 — cilindri debitori; 72 — tub pneumatic; 


13 — conductă centrală  pneumatică; 14 — fir; 15 — conductor 

de fir; 16 — cursor; 17 — inel; 18 — banca inelelor; 19 — țeavă; 

20 — nuca fusului; 27 — frina de genunchi; 22 — banca fuselor; 

23 — fus; 24 — balonul format de fir; 25 — arborele cu role de 

antrenare a fusului; 26— bandá de antrenare a fuselor; 27 — bandá 
de antrenare a pretorsorului. 


nea 
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— de torsionare gi infágurare III; 
— de transmitere à mișcării. 
Dintre acestea, mecanismul de laminare, numit tren de laminare, 


este reprezentat în fig. 2. 
4! 9 p d 2! j 
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Fig. 2. Tren de laminare tip „Textima“: 


1 — conducător de pretort; 2 — cilindri de alimentare; 3 si 

4 —cilindri intermediari; 5 si 6 — cilindri debitori; 7 — curelusa ; 

8 — rolă de întindere; 9 — pirghie de presiune; 10 — tijă; 

11 — are elicoidal; 12 cubus Bug. 13 — greutate; 
— camá. 


Dintre organele de mașini, cele mai importante sint urmátoarele: 

— organele mișcării de rotaţie și organele de transmitere a acestei 
mișcări; 

— organele tehnologice. 


B. Organele mișcării de rotaţie 
Mişcarea de rotaţie, transmisă de la o mașină de forță la o mașină 
de lucru sau mecanism, se realizează prin organele de rotaţie, organele 
de legătură ale acestora gi organele de sprijin. Organele principale ale 
mișcării de rotație sint arborii şi osiile, Arborii sint organe ale maşinilor, 
rotitoare in jurul axei lor, care primesc și transmit mișcări de rotație 


(fig. 3). 
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Fig. 3. Arbore. 
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Fig. 4. Lagăr orizontal. 
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Fig. 5. Lagár vertical. Fig. 6. Lagár de rostogolire, cu rulmenti. 


Osiile sint organe de masini care susţin alte organe de rotaţie, fara 
a transmite mişcarea, de exemplu: .osia vagonului, tractorului etc. 

Arborii si osiile au ca organe de sprijin lagărele. După natura fre- 
cărilor, se deosebesc: | 

— lagăre de alunecare, care pot fi: orizontale (fig. 4) s! verticale 
(crapodine) (fig. 5); | | 

— lagăre de rostogolire cu rulmenţi (fig. 6). 
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Fig. 7. Roatá de curea. 


Pentru a transmite miscári de rotatie intre 
doi arbori se folosesc diferite organe cum ar fi: 
roti de curea, curele, roti canelate, curele trape- 
zoidale, roţi dințate etc. Rotile de curea sint 
organe pe care se înfășoară curelele ce transmit 
puterea de la un arbore la altul, situati la dis- 
tantá. Roata de curea are urmátoarele elemente: 
obada 1 (partea perifericá a roti), butucul 3 
(partea de montare pe arbore) (fig. 7), bratele 
2 de legătură între butuc și obadă. Curelele sînt 
flexibile şi pot fi late sau trapezoidale. 

Roţile dinţate sint organe de maşini care trans- 
mit mişcarea şi puterea mecanică de la un arbore 
la altul, aşezaţi la o distanţă mica. 


C. Organe tehnologice 


Organele tehnologice sau de lucru sînt piese sau, ansambluri de piese 
care au o formă adecvată functiunilor cărora le sint destinate în cadrul 
diverselor maşini din filatură. Organe de acest gen mai des intilnite sint: 
cilindrii, tamburele, baretele cu ace, furcile, fusele etc. 

După functiunea pe care o îndeplinesc, cilindrii pot fi: 

— de conducere, cu suprafata netedá; 

— de retinere, cu suprafata canelatá (rifelatà); 

— acoperiti cu cuie de otel (bolturi sau dinti) sau cu ace. 

Tamburul este un cilindru cu diametrul mare in raport cu 


lungimea lui. 


! 


Capitolul Wl 


. Calcule cinematice la masinile 


din filaturá 


: | 


A. Notiuni de cinematicá 


Cinematica este partea din mecanicá ce studiazá miscarea corpurilor 
fără sá tind seama de forţele care produc această mişcare. Un corp se 
găseşte în mișcare cînd își schimbă continuu poziţia faţă de sistemul 


14 


CE Scanned with OKEN Scanner 


de referintá considerat fix. Acest sistem este format din corpurile incon- 
jurátoare fatá de care se observá dacá un corp se găsește in mișcare 
sau in repaus. Corpul care se mişcă se numegte mobil. Urma drumului 
străbătut de mobil se numește traiectorie. Lungimea drumului parcurs 
de mobil se numește spatiu (s). Timpul másoará durata mișcării (¢) in 
secunde sau minute. Spatiul parcurs de mobil in unitatea de timp se 
numeşte viteză. a aa l 

După forma traiectoriei, mișcările pot fi: 

— rectilinii, cind traiectoria este o linie dreaptă; 

— curbilinii, cind traiectoria este o linie curbă. 

Miscarea curbilinie cel mai des întilnită este cea circulară. Miscá- 
rile care interesează în filaturá sint: mișcarea rectilinie, mișcarea de 
rotaţie (circulară) şi mișcările periodice. În, mișcarea rectilinie uniformă, 
viteza reprezintă raportul dintre spaţiu si timp: 


8$ 
. U = ° 
t 
a. Miscarea circulará uniforma 


Un mobil executá o miscare circulará uniforma, cind se miscá pe 
un cerc şi străbate distante egale in intervale de timp egale. Cele mai 
importante elemente ale mișcării circulare sint: raza cercului, turatia, 
viteza liniară. aL | EM 

Turatia n reprezintá numárul de rotatii pe care le executá mobilul 
in unitatea de timp. Ín tehnicá, turatia se másoará in rotatii pe minut 
(rot /min). | 

Viteza liniará v reprezintá lungimea arcului de cerc strábátut de un 
mobil în unitatea de timp. În mişcarea circulară uniformă, viteza liniară 
este constantă. Dacă se consideră un mobil M in mișcare circulară uni- 
forma, spaţiul străbătut de acesta la o rotaţie completă este egal cu 
lungimea 1 a cercului (fig. 8), adică: 


| = Ink. 
După n rotații, spaţiul parcurs va îi de n ori 
ma! mare, adică: 
S = ln = 27 An. 


„Dacă n reprezintă numărul de rotații pe mi- 
nut, spaţiul s este chiar spaţiul în unitatea de 
timp, adică viteza liniară: 


v = An lin. Fig. 8. Miscare circulară. 
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Rotile, cilindrii, tamburele execută mișcări de rotație. Un punct 
oarecare de pe aceste organe (roţi, tambure) execută insă o mișcare cir- 
culară. Deci, există o deosebire între mișcarea circulară și cea de rotaţie. 
În cazul mişcării de rotaţie, se mișcă tot corpul în jurul axului său. 
Viteza punctelor de pe periferia roţilor, cilindrilor etc. se numește viteză 
periferică, care se calculează astfel: 

y = 21 An, 
unde: R este raza roții; : 

n — numărul de rotatii pe minut. 


Întrucît 2R = D (diametrul), formula devine: 
| v» = xDn [m/min]. | 
Exemplu. Cunoseind ca tamburul unei carde are turatia de 
n — 130 rot [min si diametrul de 1 250 mm, sá se calculeze viteza peri- 
fericá a acestuia: 
xDn — 3,14 -1250 -130 


= = = 510 m/min. 
1 000 1 000 


B. Mecanisme de transmitere a mişcării de rotație 
şi calculul lor cinematic 


Mişcarea de rotație între doi arbori agezati la distanță unul de altul 
se transmite prin intermediul unor organe de transmisie (roti şi curele, 
roti dinţate etc.). Rolul acestor organe de transmisie este de.a schimba 
turatia de la un arbore la celălalt. Se deosebesc următoarele categorii 
de transmisii mecanice: | 

1) prin curele; 

2) prin cablu; 

- 9) prin lant; 

4) prin roti dinţate etc. 

_ Aceste transmisii asigură punerea in mişcare a diferitelor mecanisme 
și dispozitive ale mașinilor din filaturá, care sint constituite din roli 
cilindri, piepteni, perii, furci, fuse etc. 

La fiecare transmisie există două feluri de elemente: 

— unele; de la care pleacă mișcarea, numite elemente motoare, 
conducătoare sau purtătoare; | | 


— altele, la care vine mișcarea, numite elemente conduse, comandate 
sau purtate. 
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La o transmisie trebuie stabilite prin calcul următoarele elemente: 

— turatia unui arbore sau a unei roţi, in rot/min; 

— diametrul roții, in cazul transmisiei prin curele, cabluri, cure- 
luse etc., sau numărul de dinţi ai roţilor, în cazul transmisiilor prin roţi 


dinţate. 


1. Transmisia prin curele 


Aceasta se consideră o transmisie simplă prin cursa, care are loc între 
doi arbori paraleli (fig. 9). Elementele de transmisie prin curele sint: 

— arborele conducător 1; 

— arborele condus II; 

— roata conducătoare fixă pe arborele I cu diametrul Dj; 

— roata condusă fixă pe arborele II cu diametrul D,; 


— cureaua lată C. D l l 
În mod curent, in aceste transmisii se calculează turatia arborelui 


(roții) sau organului condus cu formula: 
D; 
1 D, 


Ng =N 


Aceastá relatie conduce la urmátoarea regula: 

Turatia arborelui condus este egalá cu turatia organului (arborelui) 
conducátor, inmultitá cu, raportul dintre diametrul rotii conducátoare 
și diametrul roții conduse. Același calcul se efectuează si la transmisiile 
prin curele trapezoidale, prin cablu, curelușe, benzi sau snururi. 

Turatia reală a arborelui condus este mai mică decit cea calculată 
teoretic, din cauza alunecárii curelelor, cablurilor etc. pe roti. Această 


ua j 
2 AS : oe UA Fig. 9, Transmisie prin curele. 
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micsorare a turatiei (alunecare) are valoarea cuprinsá intre 0,2 si 2%, 
notatá cu a. Ín aceastá conditie, relatia de mai sus devine: 


No = My * 
2 1 p, 100 


D, 


Fig. 10. Transmisii succesive prin curele. 


In cazul transmisiilor succesive prin, curele (fig. 10), turatia arborelui 
condus n, se calculează astfel: | | 


.D, D, D; 100—a 
Di -Diy De 100 


Exemplu. Cunoscind cá la o carda de liná, turatia tamburului este 
n, = 130 rot/min, diametrul roții conducătoare este D, = 360 mm si 
diametrul roții conduse D, = 525 mm, iar pierderile de turație prin 


we sint a = 1,5%, sá se calculeze turatia tamburului avantre- 
nului : 1 | 


= 87,7 rot/min. 
D, 100 - : -: .595 100 : | 
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2. Transmisia prin roti dințate 


Aceastá transmisie se foloseste in cazul a doi arbori intre care existá 
o distantá relativ mică şi a două roli dinţate care transmit o mișcare 


prin angrenaj (fig. 11). 


ÓN 


Cilindru 
perietor 


4E 
G7 

fa 
a 


- 
` 


4 
d 


Fig. 11. Angrenaj de roti din- * Fig. 12. Transmiterea mișcării prin roti dinţate la- 


tate. * carda „Unirea“ — Cluj. 


Calculul turatiei arborelui condus sau a roții conduse în cadrul trans- 
misiei prin roţi dinţate se face cu relaţia: hl 
zZ 
na =M 2. 
l 29 
Aceastá relatie exprimá urmátoarea regula: 
Turatia unui arbore condus (organ condus) este egală cu turatia arbo- 
. relui sau roții conducătoare n, înmulțită cu raportul dintre numărul 
de dinţi ai roții conducătoare z, și numărul de. dinti ai roții conduse za. 


Exemplu. Cunoscînd că turatia organului conducător care transmite 
mișcarea prin roti dinţate este n, = 150 rot/min, z, = 25 dinți şi 
22 = 75 dinţi, rezultă: 


n, = n: 4 = 150-2 = 50 rot/min. 
Za 75 | 

In cazul transmisiilor succesive prin roti dintate, turatia ultimel roti 
dințate de pe arborele condus este egală cu turatia rotii conducătoare, 
inmultitá eu raportul dintre produsul numárului de dinti ai rotilor con- 
ducátoare gi produsul numárului de dinti ai rotilor conduse. Rotile 
intermediare nu intrá in caleul. Un exemplu practic in aceastá privintà 
„reprezintă transmisia de roti dințate dintre tambur si perietor la carda 
tip „Unirea“-Cluj (fig. 12). | 
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Conform datelor din schemá (fig. 12), turatia n, a arborelui perietor 
se calculează cu relaţia: 


37 20 : 
n. = nac 2.2=145:2. = 2,08 rot /min. 


e A dj 130 396 


C. Mecanisme specifice maginilor 
din filaturá ¡ 


1. Mecanisme cu came și excentrice 


Cama este un organ de maşină care are un contur curb cu raze varia- 
bile (fig. 13). Este fixatá pe un arbore care efectueazá de obicei o miscare 
de rotaţie uniformă. Cama servește la deplasarea unei pirghii cu care 
este în contact prin intermediul unei role. ` | 


Fig. 13. Mecanism cu came: o 
1— arborele camei; 2 — camá; 3 — rolá; 4 — pirghie. 


„„ Spre deosebire de cama plană, excentricul are un contur circular, 
fiind fixat pe arbore într-un punct în afara centrului cercului. Excentricul 
serveşte, împreună cu biela de comandă, la transformarea mişcării 
circulare în mișcare rectilinie alternativă (fig. 14).. 


i 2 4 


Fig. 14. Mecanism cu excentric: 


1 — arborele excentricului; 2 - 
H — exc . — - 
lier; 4— biela, pateo; 4 ro 
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in figura 15 este reprezentat mecanismul cu came de ridicare-cobo- 
rire al báncii inelelor de la maşina de filat cu inele de tip ,Unirea*- 

¡ (fig. 15). j 
P cama 3 ajunge cu raza mare in contact cu rola 2, pirghia 7 


oscileazá in sens antiorar si, prin lantul 5, face ca cele douá role 6 si 7 


12 


5 4 3 e 7 
Fig. 15. Mecanismul de ridicare-coborire al báncii inelelor: 
1 — pirghie orizontalá; 2 — rolá; 3 — camá; 4 — tambur; 5 — lant; 6 
si 7 — role solidare; 8 — al doilea lant; 9 si 10 — role solidare; 


11— al treilea lant; 12 — rolă; 13 — piciorul băncii  inelelor; 
: 14 — banca inelelor. 


sá oscileze in sens orar, astfel cá lantul 8 se infásoará pe rola 7 şi se 
desfásoará de pe rola 9. Datoritá acestui fapt, rolele 9 si 10 se rotesc in 
sens orar, produeind infásurarea lantului 11 pe rola 10. Lantul 11, prin 
intermediul rolei 12, ridică suportul băncii 13, respectiv banca 14 (fig. 15). 
Coborirea băncii se produce datorită propriei greutăţi, pe măsură ce 
cama 3 ajunge cu raza descrescătoare în contact cu rola 2. 


2. Mecanisme de presare 


Aceste mecanisme au rolul de a exercita o forţă de apăsare asupra 
anumitor organe de lucru ale mașinilor, ca de exemplu, presa de stoar- 
cere la leviatan (fig. 16).. Datorită actionárii greutăților 1, prin mter- 
mediul pirghiilor şi tijelor 2, 3, 4, 6, cilindrul de stoarcere superior $ 
apasá cu o anumitá presiune asupra celui inferior 7. 
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Fig. 16. Presá de stoarcere la leviatan: 


1 — greutăţi; 2 — tija greutátilor; 3 — pirghie orizontală; 4 — 
tijă; 5 — arc elicoidal cilindric; 6 — pirghie de presare; 7 — ci- 


lindru de 


Stoarcere inferior; 8 — cilindru de stoarcere superior. 


3. Variatoare de turatie 


La unele mașini din filaturá, anumite organe de lucru trebuie sá 
execute mișcări variate, ca de exemplu: turatia variabilă a bobinelor, 


viteza variabilă a b 
tele noi de carde și 


ăncii bobinelor la flaier, viteza variabilă la sortimen- 
la mașinile cu inele etc. Cele mai importante varia- 


toare de turație folosite in filaturá sint: 
„a. Variatorul cu două conuri drepte si curea; 
b. Variatorul cu doi conoizi hiperbolici cu curea; 
c. Variatorul cu patru, discuri conice drepte; 
d. Variatorul cu roti dinţate (Northon). 


Acest variator 


a, Variatorul cu două conuri 
drepte şi curea 


(fig. 17) este compus din două trunchiuri de con 


lungi, așezate în, sens invers, care îndeplinesc rolul a două roţi de curea 


late. Mișcarea într 
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curelei C (fig. 17). Datoritá pozitiei lor inver- 
se, suma diametrelor pentru orice poziţie a 
curelei este constantă: 

` D, + Da = const. 

Conul Z este conducător gi are o turație 
constantă, iar conul 77 este condus şi are o 
turatie variabilă în funcție de poziția curelei. 
Prin deplasarea curelei de la un capăt la 
celălalt al conurilor, cu porţiuni scurte, se 
obţine o variaţie continuă a turatiei arbo- 
relui conului condus JJ. Această turație se 
calculeazá ca la transmisia prin curele, cu 
relaţia: D Fig. 17. Variator cu două 

Ny = n4 —. conuri drepte si curea. 
De i 

La acest variator, pentru a obtine o variatie liniará a turatiei, depla- 
sárile curelei trebuie sá fie inegale, ceea ce necesitá un mecanism spe- 
cial. 


b. Variatorul cu doi conoizi 
hiperboliei eu curea 


Acest variator (fig. 18) prezintá avantajul, fatá de cel cu conuri 
drepte, cá se obtine o variatie liniará a turatiei la deplasári egale ale 
curelei. Avantajul mentionat provine de la faptul cá generatoarele celor 
douá trunchiuri de con cu o formá hiperbolicá. Acest variator este folosit 
la magini ca: laminoare cu reglare auto- | 
matá a laminajului, flaiere si masini bá- 
tátoare. | 

Pentru o anumitá pozitie a curelei, 
turatia conoidului condus este datá de 
relatia: 


dg = Ht Re 
2 


c. Variatorul cu patru discuri 
conice drepte 


Acest variator (fig. 19) este folosit in 
mod curent la utilajele moderne din fila- 
tură, intrucit poate transmite puteri mari Fig, 18. Variator cu doi conoizi 
ȘI poate îi ușor manevrat. hiperbolici ‘cu curea. — — 
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Arborele J (fig. 19) are turatia n, constantá, iar arborele JI — turatia 
variabilá n,. Variatia turatiei arborelui condus se produce datoritá fap- 


Fig. 19. Variator cu patru discuri coni- 
ce drepte: 


1 — flansá de cuplaj sau roată de mină; 
2 — şurub cu filet în ambele sensuri; 3 si 
4 — pirghii pentru deplasarea axială a dis- 
. eurilor conice; 5 — surub cu filetin ambele 
sensuri; C, si C, — cele două perechi de co- 
nuri; C — curea; D, și Da — diametrele 
variabile ale discurilor conice; I — arbo- 
rele conducător; II — arborele condus. 


tului că, în timp ce discurile conice D, se apropie, discurile conice C., 
conduse, se depărtează, si invers. Astfel, cureaua C ocupă poziţii diferite 
faţă de diametrele variabile ale celor două perechi de discuri conice. 
Asa de exemplu: cînd discurile conice C, se apropie, diametrul D, creşte 
iar diametrul D, al discurilor conice C, se micşorează, si invers. În aceste 
condiţii, arborele condus JJ primește o turație crescătoare, si invers. 
Deplasarea axială a discurilor se realizează prin rotirea şurubului 2, 
prevăzut cu filet în ambele sensuri. 


d. Variatorul cu roti dinţate (Northon) 


„ Acest variator (fig. 20) se compune dintr-un. ansamblu de zece roti 
dințate fixe pe arborele 777, care au'un număr de dinţi descrescător de 
la prima la a zecea roată, formind: un trunchi de con. Acest ansamblu 
de roţi, dințate primeşte mișcarea de la arborele conducător J prin 
roţile dinţate z, şi 2’, pe care o transmite mai departe prin roţile z^ și 22 
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la arborele condus JJ. Rotile z,, z' pot ocupa una din poziţiile 1—10 
dintre cele zece roti (roata respectivá z, fiind condusá), iar roțile z^, z, 
pot ocupa una dintre poziţiile A,..., A din cadrul acelorași zece roti 
(z, fiind roata conducătoare). Schimbarea poziţiei roţilor cu scopul de 


aH" 


Fig. 20. Variator cu roti dintate (Northon). 


a modifica turatia arborelui JJ se face, pentru roţile z,, z’, de la maneta 
m, față de scala 1,..., 10, iar pentru roţile z”, z,, de la maneta m, 
fata de scala A,..., K. Prin deplasarea convenabilă a celor două 
manete în, dreptul cifre: și literei respective de pe cele două scale 5, 
$1 S, se pot obţine 91 de valori ale turatiei arborelui condus. Aceste 
valori ale turatiei se pot calcula cu relaţia: 

No = Ny ° a . E, i 
Ze Za 


sau se gásese cuprinse într-o tabelă fixată pe mașina respectivă. 


4, Mecanisme planetare 
a, Transmisiile prin mecanisme planetare 


Mecanismele planetare au în, construcția lor roți planetare sau ropi 
satelit. Rotile planetare (satelit) se rotesc cu axa lor geometrică in 
Jurul altei axe, fiind menținute la distanţă egală cu ajutorul unui suport 
numit şasiu. Sasiul poate fi sub formă de brat (fig. 21, a) sau de disc 
ori roată (fig, 21, b). După cum se vede in fig. 21, a, mecanismul pla- 
netar cu brat se compune din: roata dintatá centrală sau roata reper 
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solară) za, fixă pe axul principal al mecanismului planetar, roata din- 
tatá satelit (planetară) 2), care angreneazá CU 2, șasiul sau braţul S, 
care mentine la distantá egalá axele roţilor z, gi za, realizind legătura 


intre ele. 


b 


Fig. 21. Mecanisme planetare cu brat (sasiu): 
a — cu brat (sasiu); b — cu roatá-suport. 


Mecanismul planetar (fig. 21, b) cu roata-suport se compune din: 
roata centrală z,, fixă pe boltul B, roţile planetare z ȘI Za, al căror ax 
este montat în discul roții de curea D, care îndeplineşte rolul de şasiu ; 
roata dintatá z, este roata receptoare, adică ultima roată a mecanismului. 

Mecanismele planetare sint de două feluri: 

— mecanisme planetare propriu-zise 

— mecanisme diferenţiale. 

Mecanismele planetare propriu-zise se caracterizează prin aceea că 
ultima roată (receptoare) a mecanismului este o roată satelit. Mecanis- 
mele diferentiale se deosebesc de mecanismele planetare propriu-zise 
prin aceea că roata receptoare este o roată centrală așezată pe aceeaşi 
axă geometrică de rotaţie, comună cu axul de rotaţie al primei roti 
centrale $i al suportului (șasiul). 

La aceste mecanisme șasiul poate fi fix pe axul principal sau liber, 
rotindu-se independent fatá de acest arbore. 

Mecanismele diferenţiale au rolul de a combina două mişcări de rota- 
tie, una provenită de la arborele principal şi alta de la un arbore secun- 
dar, pentru a realiza o mișcare rezultantă cu o putere mult mai mare. 
De asemenea, mecanismele planetare sau diferentiale pot avea rolul 
unor. amplificatoare sau reductoare de turație. În cazul cind mecanis- 
mul diferenţial combină două mişcări, prima roată centrală este mobilă, 
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iar cind mecanismul functioneazá ca reductor de turatie, prima roatá 


centralá este fixá in spatiu. l . | | 
În fig. 21, a, n reprezintă turatia rotii centrale, respectiv a arborelui 


principal al mecanismului, n, este turajia gasiului 5, iar m, — turatia 
roții satelit receptoare Zo. 


b. Calculul turatiei roții receptoare 
a unui mecanism planetar 


Pentru a înţelege modul de funcţionare al mecanismelor planetare, 
se consideră că funcţionarea mecanismului (fig. 21, a) are loc în două 
faze. | | | 

În prima fază se roteşte roata centrală z,, șasiul fiind fix, iar in a 
doua fază se mișcă șasiul, roata centrală fiind fixă. 

Faza 1. În această fază, mecanismul diferenţial devine o trans- 
misie obişnuită, deoarece șasiul este fix, iar roata centrală z, este roata 
conducătoare. Rezultă deci că roata satelit (receptoare) Z, se rotește 
în sens invers cu, turatia: | 


e y 


Ny = —N* (1) 


t 


a 
- 


Faza a II-a. Pentru determinarea turatiel roții receptoare, 
această fază se împarte în, două etape. În prima etapă se consideră 
toate roţile blocate, adică angrenate la același dinte, deci si roata z, 
face aceeaşi mișcare cu întregul mecanism ca și cum ar fi liberă. Totul 
miscindu-se in bloc cu n, rotații ale șasiului, rezultă că roata planetară 
Z face același număr de rotații și în sens pozitiv, adică: 


n, = + n, [rot [min]. (2) 


Pentru a se înţelege că roata planetară se rotește în, condiţiile blocării 
angrenajului cu n, rot/min, se pot considera patru poziţii succesive ale 
mecanismului in timpul unei rotații a șasiului, roțile fiind blocate. 
În fig. 22, a, punctul A de angrenare se găsește sub punctul 0 de rotire 
a roții za. In fig. 22, b, punctul A se află în stînga punctului O, deci 
roata z, a efectuat 1/4 de rotaţie ; in poziţia c, punctul A se află deasupra 
punctului O, deci roata z, a efectuat 1/2 rotaţie, iar în poziţia d, A fiind 
în dreapta lui O, roata a efectuat 3/4 de rotaţie. Deci, la o rotaţie a 
șasiului, roata z, efectuează și ea o rotaţie, lar la nı rotații ale șasiului, 
roata z, efectuează tot n, rotații. 

Tinind seama de condiţia initial impusă ca, în faza a Il-a, roata 
centrală să fie fixă, dar in etapa intii a fazei a I-a ea s-a rotit cu + ny 
rot/min odată cu şasiul, în etapa a doua a acestei faze ea trebuie readusă 
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NC rr 


în poziţia iniţială printr-o mișcare in sens invers cu un număr de — n, 
rot/min, șasiul fiind considerat nemișcat. Turatia roti receptoare z, 
în această etapă este: 


N = — Zi -i = n. (3) 


A. 

PAR NN 
y que 
ML 


. 


a b | C | d 


Fig. 22. Pozitii succesive ale rotilor unui mecanism planetar. 


insumind toate turatiile n, ale roții receptoare z, din cele două 
faze, rezultá: 
mts A deg Zi 4 
n = —n:à-bn-cnm- | (4) 
Za Z2 
Dacă se notează raportul de transmitere al mecanismului diferențial 
de la prima la ultima roată cu i, atunci: 


iza. (5) 


Zo 
Deci, înlocuind in relaţia (4) de mai sus, rezultă: 
ny = ni-d-n,— ni sau Na ni-FnmQ(c- 2). (6) 


Semnul raportului de transmitere se determiná astfel: 
. Se consideră șasiul nemișcat, iar prima roată centralá se roteste 
intr-un anumit sens. Dacá roata receptoare este rotitá in acelaşi sens cu 
prima, raportul de transmitere are semnul +, iar dacă se roteşte in 
sens contrar, semnul este — (negativ). În fig. 23, a se observă că la 
mecanismul reprezentat, i este pozitiv iar la mecanismul din fig. 23, b 
raportul de transmitere este negativ. | 
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Formula (6) este valabilá pentru cazul cind șasiul se rotește în același 
sens cu prima roată centrală. Dacă șasiul se roteşte în sens invers fata 


de roata centralá, formula devine: 


n, = ni — nQ(1 — i). (7) 


Fig. 23. Mecanisme diferentiale. 


Deci, formula generalá pentru mecanismele diferentiale in cazul cind 
sasiul este liber (fig. 23, b) (nefixat pe SEDOFONS principal) este: 


Ny = ni + nQ(1 — 1). (8) 


Dacă mecanisniul diferenţial are șasiul fix pe arborele principal, in 
mod asemănător se ajunge la relaţia: 


= n( — i) + mi, (9) 


in care: | 

n este turatia șasiului (a arborelui principal); 

n, — turatia primei roti centrale a mecanismului; 

hp — turatia rezultantá a rotii receptoare 

Ín cazul in care prima roatá centralá stá nemiscatá $i se mişcă numai 
șasiul, adică n = 0, formula (8) devine: 

Această formulă se va folosi cînd diferentialul functioneazá ca reduc- 
tor sau amplificator de turație, mișcarea fiind introdusă prin şasiu. 
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Capitolul IV 


Numerotarea firelor 
si a semifabricatelor 


"A, Numerotarea firelor simple 


si a semifabricatelor 


Grosimea firelor gi a semifabricatelor este indicatá prin finete, expri- 
matá in diferite numere; care reprezintá raportul dintre lungimea si 
masa firului respectiv, sau invers. o 

Operatia prin care se stabileşte acest raport constituie numerotarea 
firelor textile. Ín functie de acest raport, se folosesc douá sisteme de 
numerotare: 


1. Sistemul de numerotare dupá lungime, ín care numárul repre- 
zintá raportul dintre lungime şi masă: 


2. Sistemul de numerotare după masă, în care numărul, numit si 
titlu, reprezintă raportul dintre masă si lungime: 


1. Sisteme de numerotare după lungime 


a. Sistemul metric 


În funcţie de unităţile de măsură folosite, există mai multe sisteme 
de numerotare după lungime (metric, francez si englez). În tara noastră 
se folosește sistemul metric, în cadrul căruia lungimea se exprimă în 
metri, iar masa în grame; 


_ Lan) 
M(g) 
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Exemplu. Considerind cá lungimea unui fir este de 200 m, iar masa 
de 20 g, numárul metric va fi: 


- L(m) _ 200 — 40 
M(g) 20 


b. Numárul francez 


În cadrul acestui sistem, lungimea se exprimă in sculuri (unităţi de 
lungime) de cite 1 000 m, iar masa, in unitáti de masá sau pfunzi fran- 
cezi de cite 500 g: 

y. — Ls 000 m) 
f —À— * 


Exemplu. Lungimea unui fir de bumbac este de 200 m, iar masa 
— de 5 g. Să se calculeze JV, al acestui fir. 

Rezolvare: 

Transformind unitátile de másurá, se obtine: 


200 
= —— = 02 sculuri; 
se 1000 s ^ 
M,,— 2 = 001 pfunzi. 
PS ^ 500 ps 
Deci: 
| E 02 
f My 0,01 


Cunoscind numárul metric se poate calcula direct numárul francez, 
folosind relația de transformare: 
L(m) 


Wa De C000 m), 1000 055 Nm. 
Mp; (500 8) M(g) 


500 

Deci: . N,—0,5 Nm sau Nm =2 N,. 

Exemplu. Care este numărul francez al unui fir care are fineţea 
Nm = 60? | 

Rezolvare: 

N, = 0,55 Nm = 0,5 : 60 = 30. 

În relaţiile de mai sus, numerele 0,5 respectiv 2 sint constante de 

transformare care sînt trecute in.tabelul 1. 
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c. Numárul englez pentru fire de bumbac = T 


Ín acest isteti lungimea este exprimată în sculuri a: 840. iarzi 
(768 m), iar masa, în pfunzi englezi a 453,6 g: | 


N T Lecuturt A 840 iarzi (768 m) 
ÎN Cove = Miau ntuiziilivre a 483.6 E 
pfunzi pfunzi(livre) a 453,6 g 


Exemplu. Lungimea unui fir de bumbac este de 1 200 iarzi, iar masa 
lui — de 0,03 pfunzi englezi. Sá se calculeze numárul englez al acestui 
fir. 

Rezolvare: 

Transformind unităţile de măsură, se obţine: 

Lu, = 1799 = 1,43 sculuri. 
840 
Deci: 


L 1,43 
Noto =; = =—— = 47,7. 


Pentru a afla, constanta de transformare se procedează astfel: 


L(m) 
o, =" Dc api FEB. 4888. L0) de ados 
- Mp7 (453,6 g) Mg) 768 M(g) . 
453,6 
Deci: ; 
i EL = 0 59 Nm sau Nm = 4 ,694 Nerve 


Exemplu. U Un t de bumbac are feos Nm 54. Să se afle numărul 
englez ks IPA a 


Rezolvare; AE X RE 

Ne, = 0,59 Nm = 0,59 > 54 = 32. 

d. Numárul englez pentru fire de lină pieptănată: 
Lacuturi a 560 iarzi (512) 


Ne, = 
M pfuuzi 453,6 g 
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unui fir de liná pieptánatá este de 600 iarzi, 


Exemplu. Lungimea 4 
Sá se calculeze numárul englez al acestui fir. 


iar masa 0,02 pfunzi. 
„Rezolvare: | 
Transformind lungimea în sculuri, se obţine: 


600 ; 
Escuturi = Bad = 1,07 sculuri. 


Deci: 


Constanta de transformare a numárului metrie in numár englez se 
obtine astfel: 


ES 
JE 


Nin L, (512 m) — 
1P . Moy (453,6 8) MW) 


Deci: l | 
Ne,,—0,88Nm, sau Nm = 1,13 Ne. 


--9. Sisteme de numerotare după masa 
Dintre aceste sisteme, cel mai des folosite sint: 


— Titlu in denieri; 
— Texul. 


a. Titlul in denieri 


Titlul reprezintá raportul dintre masa in denieri si lungimea in uni- 
táti a 450 m. "IT MU he T 

Denierul este o unitate de măsură franceză echivalentă cu 0,05 g. 

Exemplu. Considerind că lungimea unui fir este de 900 m şi greutatea 
de 200 denieri, titlul acestuia va fi: 


__ M(den) _ 200 . 100 den 


ees ! Laso m) 2 
unde: lungi sx AND a 
: lungimea L (450 m) = TOT 2, 


ES 


wk 
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„Titlul se mai poate exprimă si prin masa în grame și lurigitned în 
unităţi a 9000 m. je CARA a Pe ate 


Exemplu. Considerind lungimea unui fir de 100 m, iar greutatea de 
2 g, titlul va fi: | 
(9.000) ^ 100 


9 000 


Relatia de transformare din Nm in titlu se obtine astfel: 


T, = M(g) . M(g) _ 9000 ...9 000 : 
L(9 000) L(m) L(m : Nm - 
9 000 M(g) 


Deci: 


T,=-— "sau Nm = 2200; 
Nm Ti 


| Exemplu. Numărul metric al. filamentelor de relon este: de 2 600. 


Sá se calculeze titlul in, denieri ale acestor filamente. 
Rezolvare: | 


9 90 
Qa a 000 ecd an 
l Nm 2 600 


Acesta este un sistem nou introdus in tara noastră si într-o serie de. 
alte țări, devenind un sistem internațional. | 

Textul exprimă raportul dintre masa în g şi lungimea în unităţi a 

00 "me ET "E 


m: | 
Tex — MG , 
L(1 000) 
Este un sistem zecimal avind multipli si submultipli: 
— militex 1 mtx = 0,001 tx; 
— centitex ‘1 ctx = 0,01 tx; 
— decitex. .. 1 dtx = 0,1 tx; 
„— decatex zd Di += 10 tx; 
— hectotex 1 Htx = 100 tx; 
— kilotex | 1 Ktx — 1000 tx. 
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Exemplu. 


fineţea exprimată in Tex va fiz | 
M 8 
Tor HB. ss cs es 40, 
L(1 000) 200 
| 1000 

Relaţia între număr metric şi Tex este: 

Nm + Tex = 1000 sau Nm = 1000 sau Tex = — =. 

` Tex 1 000 


Folosind exemplul de mai sus, se obtine: 


Nm = Lot). = 209 — 95; - Nm + Tex = 25 - 40 = 1 000. 
M(9) 8 "X 


B. Numerotarea firelor multiple 


Firele multiple se obţin prin reunirea a două sau mai multor fire. 
În cazul cînd reunirea se. face. prin aláturare se obtin fire dublate, iar in 


1. Numerotarea firelor dublate 


Aceste fire se pot obţine din fire de aceeași fineţe sau din fire de 
finete diferitá. i 

În cazul cînd fineţea firelor componente este aceeaşi, fineţea firului 
dublat in Tex se calculează cu relaţia: — a sasa mi 
| Tex, = Texo -D, - 

in care: Tex, este texul firului dublat; 

Tex,  — texul firului simplu; 
— numárul de fire simple (dublajul). 


Exemplu, Considerind că fineţea firului initial este Tex, = 100 gi 
numărul firelor simple D = 3, fineţea firului dublat este: | 


Tex, = Tex, : D = 100 + 3 = 300. 


» În, cazul cînd firul dublat este compus din fire de fineţe diferită 
(Tex,, Tex,, Texs,..., Tex,), atunci fineţea se calculeazá cu formula: 


Tex, = Tex, + Tex, + Texa + +. + Tex,. 
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Cunoscind. lungimea unui fir de 200 m gi masa de 8 g, 


cazul cînd firele dublate. sint supuse și-la răsucire, se obţin fire răsucite. 
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Exprimat in Nm, fineţea firului dublat în cazul cînd firele simple 
sînt de aceeaşi finețe, se calculează cu formula: | hw aa 


N 
Ny, — PL 
în care: — £V, este fineţea firului simplu; 


x ds — dublajul. - 
Cind cifrele sint de fineţe diferită se folosește formula: 


=> 
Na 

Exemplu. Finetea firelor simple este Vy = 60, iar dublajul D = 3; 
deci, finetea firului dublat va fi: - | | 


MN m 090 
D 3 


2. Numerotarea firelor răsucite 


Determinarea finetii firelor rásucite, exprimatá in Tex, se face cu 
relatia: | 


Tex, — 2220 > 
8 
in care: Tex, este texul firului răsucit; 
Tex,  — texul firului dublat ; 
C — coeficientul de scurtare, 


lar exprimatá in Nm, determinarea se face cu relatia: 
Na TE N D’ Ca 
in care: — V, este Nm al firului dublat. 


Exemplu. Dacá fineţea firului dublat este Tex, = 300, cunoscind 
cá in urma rásucirii a rezultat un coeficient de scurtare de 0,95, finetea 
firului rásucit ya fi: 


Q,« 0958 


Trecerea de la un sistem de numerotare la altul se face prin utili- 
zarea relaţiilor de transformare din tabelele 1 gi 2. 
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Tabel comparativ al finefii :fibrelor: gl firelor” în ‘ststemul’ metric (Nm) si a valorilor 
rotunjite, corespunzátoare titlului in den (T) gi titlului in tex (Tt) calculate eu relaţiile: 


y, ES rè 
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fie 1 000 "ur" Ta, T, = masa, în grame 
Nm ET g "P lungimea, în kilometri 
Valori rotunjite Valori rotunjite Valori rotunjite 
ji T(den) | T,(tex) T(den) | T,(tex) T(den) | 7,(tex) 
, . bs { 
0,3 30 000 3330 | 5,6 1610 | .180 333 38 
0,5 18 000 2 000 5,8 1:550 170 320 36 
0,6 15 000 1700 | 6,0 1500 | 170. 310 34 
0,7 12 860 1400 | 6,2 1450 |’ 160 . 300 34 
0,8 11 250 1250 | 6,4 1410 | 160... 290 32 
0,9 10 000 1100 | 6,6 1360 | 150 280 32 
1,0 «| 9000. | 1000:| 6,8 1320+| : 150 . 272 45°30 
1,1 | 8880 920 | 7,0 1280 .| 140. 264 |... 30 .- 
1,2 7 500 840 | 7,2 1250 140 257 28 
1,3 6 920 760 | 7,4 1210 140 250 28 
1,4 6 428 720 | 7,6 1180 130 243 28 
1,5 6 000 680 | 7,8 | 1150 130 237 26 
1,6 5 625 640 | 8,0 1125 125 230 26 
1,7 5 290 600 | 8,2 1100 120 225 25 
1,8 5 000 560 | 8,4 1070 | 120 219 24 
1,9 4 740. 520 | 8,6 1 046 115 214 24 
s52,0-..] «4500:| | 500.||: 8,8 1 022 115 `` 209 23 
2,1 4 280 480 || 9,0 1 000 110 204 | . 23 
2,2 4 090 460 | 9,2 978 110 . 200 22 
2,3 3 910 440 | 9,4 | 958 | 105 195 22 
2,4 3 750 420 | 9,6 938 | 105 190 21 
2,5 3 600 400 | 9,8 918 | 100 187 21 
2,6 3 450 380 | 10,0 900 100 183 20 
2,7 3 330 380 | 10,5 958 - 96 - 180 19 
2,8 3 210 360 | 11,0 818. .92 173 19 
2,9 3 100 340 | 11,5 780 | - 88 166 18 
" 3,0 3 000 340 | 12,0 750 | 84 160 17 
ü 3,1 2 900 320 || 12,5 720 80 155 17 
| 32 2 810 320 | 13,0 « 692 76 150 16 
ij 3,3 2 730 300 | 13,5 666 | 76 145 16 
jd 3,4 2 650 300 | 14,0 645 | * 72 140 15 
$ 3,5 2 570 280. || 14,5 620 68 136 15 
| 3,6: 2 500 280 || 15 600 68 132 14 
| 3,7 2430 | . 280 | 16 562 64 128 14 
| 3,8 2 370 260 | 17 530 60 125 14 
| 3,9 2 300 260 | 18 500 |. 56 120 13 
| 40 2 250 250 | 19 475 52 118 18 
| 427 2 200 240 | 20 450 50 115 12,5 
4,4 2 045 230 | 21 428 48 112 12 
4,6. 1955 220 | 22 409 46 109 12 
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Tabelul 2 (continuare) 


~ 


Valori rotunjite Valori rotunjite Valori rotunjite 
e ———— —— ——— E 
p T(den) T,(tex) T(den) | T,(tex) T(den) | T (tex) 
4,8 1880 | 210 23 390 44 84 | 107 11,5 
5,0 1800 | 200 24 375 42 86 | 104 11,5 
5,2 1730 | 190 25 360 40 88 | 102 no, 
5,4 1660 | 190 26 346 38 90 | 100 38 
92 97 | 11 170 53 6,0 265 34 3,8 
94 95 | 10,5 175 52 5,6 270 33 3,6 
96 93 | 10,5 180 50 5,6 275 33 3,6 
98 91 10 185 48 5,6 280 32 3,4 
100 90 10 190 47 5,2 290 31 3,4 
105 85 9,6 195 46 5,2 300 | 30 ves 
110 82 9,2 200 45 5,0 320 28 - 3,07; 
113 79 8,8 205 44 4,8 340 26 2,8 
115 78 8,8 210 43 4,8 360 25 2,6 
120 75 8,4 215 42 4,6 380 24 2,5 
125 72 8,0 220 41 4,6 400 23 2,2 
130 69 7,6 225 40 4,4 450 20 2,0 
135 66 7,6 230 39 4,4 500 18 1,7 
140 64 7,2 235 38 4,2 600 15 1,25 
145 62 6,8 240 38 4,2 800 11 1,0 
150 60 68 [245 37 4,0 | 1000 9 0,8 
155 58 6,5 260 36 4,0 | 1280 7 
160 56 6,4 255 35 4,0 
165 55 6,4 260 34 3,8 


3. Diametrul firului 


Exprimarea finetii cu ajutorul sistemelor de numerotare este o expri- 
mare indirectă, prin intermediul lungimii și masei firului. Din punct de 
vedere teoretic, dar gi practic, este necesar in unele cazuri să se exprime 
gradul de subtirime al firelor (finetea) prin diametrul lor. Acesta este însă 
greu de măsurat în, cazul firelor, din cauza densității diferite a acestora. 


Din această cauză, pentru a stabili diametrul unui fir, se foloseşte urmă- 


toarea relație: 


L L L 1 4 . 
Nm = — == — == — = — = 3 , 
M Vy Aly ndy dy (1) 
ra di 


în care: L este lungimea firului; 
n — masa firului; 
V — volumul firului; 
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y. — greutatea specificá a firului (din tabele); 
A — aria secţiunii transversale (aproximativ circulará); 
- . d — diametrul firului. 
Din relaţia de mai sus se obţine: 
PA | MU 
= la sau d= Nm (2) 
unde K, este constanta diametrului: | 
: | 2 
K = 7" 
d Vry 


‘Valoarea diametrului, exprimată în, milimetri, stabilită cu relaţia 
(2), este importantă pentru determinarea, gradului de umplere a tesa- 
turilor şi tricoturilor. ^ n 


Capitolul V 


“Noţiuni asupra operaţiilor 
de bază din filaturá 


__ Materiile prime folosite in filatura de lină ajung sub forma unei 
mase de fire incilcite cu un procent însemnat de impurități presate in 
baloturi sau, mai rar, în, saci. Acest material, pentru a fi transformat 
in fir, trebuie supus unei succesiuni de. operaţii, care în ansamblul lor 
formează procesul tehnologic de filare. În, cadrul acestor operaţii, mate- 
rialul fibros, incílcit si impur, este supus, unor acţiuni mecanice prin 
care se curăţă, se amestecă şi se desface treptat pînă la fibra individualá, 
obtinindu-se o înşiruire de fibre, paralelizate, îndreptate şi orientate sub 
„formă de văl şi apoi de benzi. Insiruirea de fibre sub formă de bandă 
este supusă, in continuare, unor operaţii mecanice prin care se unifor- 
mizează, se omogenizeazá si se subtiazá la o fineţe apropiată de cea a 
firului, Benzile subtiate, numite pretort sau semitort, sint din nou 
subtiate (laminate) si supuse unei torsionári intense pentru a se obtine 
un fir rezistent, _ | i 
— Operafjile tehnologice din filaturá sînt determinate de natura mate: 
riilor prime gi de alte caracteristici, cum si de destinaţia produsului 
final, astfel cá anumite operatii vor fi necesare la prelucrarea fibrelor 
de bumbac sau tip bumbac, alte operaţii la prelucrarea fibrelor de t1P 
lină si altele la prelucrarea fibrelor liberiene. De asemenea, aceste ope 
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ratii diferă la obţinerea firelor groase sau fine, cit si la obţinerea firelor 
cardate sau pieptánate. _ 

Fiecare operatie necesitá un utilaj specific, la care materialul are 
o anumită formă atit la alimentare, cit si la debitare. - 

Progresul tehnic realizat in ultimul timp in constructia utilajelor 
din filaturá gi calitatea imbunátátitá a materiilor prime au permis 
scurtarea procesului tehnologic si, indeosebi, la prelucrarea fibrelor 
chimice. Indiferent de natura fibrelor care se prelucreazá si de destinatia 
roduselor finite, operaţiile fundamentale dintr-o filaturá sint: ameste- 
carea, destrámarea, curátirea, cardarea, pieptánarea, dublarea, lamina- 
rea, torsionarea, răsucirea, infágurarea, 


A. Amestecarea 


Amestecarea este operaţia de bază din filaturá, prin care se distribuie 
într-o anumită proporţie, în toată masa de material fibros, diferitele 
materii prime textile (componenti), fiecare dintre ele avind caracteristici 


fizico-mecanice diferi‘e ale fibrei, pentru a forma o partidă de amestec. 


Scopul amestecării este obţinerea unui fir cu, anumite proprietăţi fizico- 
mecanice, folosirea raţională a bazei de materii prime şi reducerea preţului 
de cost al produselor rezultate. 


Pentru întocmirea unei partizi în amestec, trebuie să se ţină seama 
de destinaţia firului, respectiv a tesáturii, de condiţiile de prelucrare, 
de preţul de cost etc. În vederea efectuării amestecului sint necesare 
alegerea componenților și apoi stabilirea procentului cu care participă 
fiecare component în amestec. Felul componenților si procentul cu care 
participă în amestec (cota de participare) formează reţeta de amestec. 
Totalitatea operaţiilor necesare stabilirii retetei de amestec poartă denu- 
mirea de manipulatie. Manipulatorul, persoană cu temeinice cunoştinţe 
teoretice gi cu experienţă practică îndelungată, cunoscind însușirile și 
comportarea diferiților componenti în timpul prelucrării, in alegerea 
ȘI dozarea lor în amestec, tine seama in primul rind de fineţea si lungi- 
mea fibrelor (capacitatea de filare), pentru a face posibilă obţinerea firului 
de fineţe dorită. De asemenea trebuie să tind seama de aspectul pro- 
dusului din punctul de vedere al culorii, al tugeului la pipăit (dacă tesá- 
tura este piuată, scămoşată) si de felul firului (bătătură, urzeală), precum 
Și de preţul de cost. o 

Pe baza probelor efectuate (100—200 g) cu privire la insugirile de 
mal sus, se ajunge la rețeta de amestec. Componentii aleşi trebuie sá albá 
finefea si lungimea apropiate de cele ale linii. La amestecurile care 
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din motive economice sau de aprovizionare cuprind linuri regenerate si 
deseurile din fabricaţie, trebuie sá se ţină seama ca un anumit procent 
al amestecului sá asigure calitatea, pe cind un alt procent — filabili- 
tatea. De exemplu: pentru a produce stofá de costum, amestecul trebuie 
să aibă următoarea compoziţie: 

— 25—35% lind tigaie, care determină calitatea produsului; 


— 25—40% celolină mată cu lungimea de 50—60 mm gi grosimea 
asemănătoare cu a linii, acest component avind rolul de a îmbunătăţi 
filabilitatea ; 

— vestul amestecului de 50—25% se imparte: 10% deșeuri proprii, 
20—409/, zdrente destrámate, din care jumátate din sorturi de liná mai 
buná (tricotaje sau ciorapi de calitate semifiná), iar a doua jumătate 
din postavurl semifine. Lina constituie fibrele lungi, iar liná regeneratá 
din tricotaje formează legătura dintre fibrele lungi și fibrele scurte obti- 
nute prin destrămarea postavului. 

Prin, melanjare se înţelege o amestecare a materiilor prime (compo- 
nenti) vopsite si nevopsite în anumite culori, din care să rezulte un 
amestec cu o anumită nuanţă de culoare. Efectul de melanjare se obține 
ca urmare a compunerii optice a culorilor de bază. Pentru obţinerea unei 
anumite nuanţe a amestecului se folosesc componenti cu cit mai puţine 
culori de bază. În trecut, în, cadrul unui amestec, pe lîngă lină predomina 
cel mai mult lina regeneratá, folosită ca înlocuitor al línii, cu scopul 
de a reduce preţul de cost. Odată cu apariţia fibrelor chimice sub forma 
de fibre scurte, ele au, fost introduse din ce în, ce mai mult în, amestec. 
Cel mai mult se folosesc pînă în, prezent fibrele de celolină, deoarece în 
amestec cu, lina de tunsoare și lina regenerată, măresc foarte mult fila- 
bilitatea, dînd posibilitatea sá se obţină fire fine şi uniforme, respectiv 
ţesături mai fine si aspectuoase. De asemenea, fiind o fibră ieftină, 
reduce mult preţul de cost al fibrelor. Cota de participare a celolinii 
pentru produsele de lină (indeosebi stofele) este limitatá însă la maxi- 
mum 40%, deoarece folosită peste această limită influenteazá negativ 
proprietăţile produsului ca: menţinerea căldurii corpului, păstrarea dun- 
gii si a formei, nesifonabilitatea, aspectul, tuşeul etc. 

Fibrele sintetice scurte folosite in amestec transferă produsului de 
liná marea lor rezistenţă la întindere, frecare, indoire $i alungire. Cota 
de participare a lor în, amestec pentru firele de lină cardată este limi- 
tată la 1—15% pentru fibrele poliamidice si în proporţie mai mare pentru 
fibrele poliesterice și polinitriloacrilice. 

Această limitare a cotei de participare se datorește dificultăţilor 
intilnite îndeosebi la cardare ca o consecinţă a higroscopicitátii lor reduse 
(repriza 1—4%), care cauzează încărcarea lor cu electricitate statică, 
la aceasta adăugindu-se înrăutățirea aspectului tesáturilor in timpu 
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purtării (efectul pilling). În filatura de lină pieptánatá poate participa 
in amestec cu lina, si celolina piná la 55% sau in stare pură 100%, 
datorită folosirii utilajului àdécvat' in acest scop. ` a. di 

La prelucrarea materialului fibros in fir, trebuie sá se țină seama de 
următorii indici de utilizare de bază: | | 

— numărul de fineţe superior filabil JV,; 

— lungimea de rupere a firului; ^ | 

— capacitatea de impislire ; 

— randamentul firului din amestec; 

— capacitatea de filare. 

Gradul de utilizare a fibrelor in fir este direct proportional cu valoarea 
acestor indici. ` 

Prin număr de fineţe superior filabil, se înţelege numărul de fineţe 
cel mai mare al firului obţinut dintr-un, amestec care posedă toate 
caracteristicile tehnice (uniformitate, rezistență, omogenitate, alungire 
la rupere etc.).  ' | 

Lungimea de rupere a unui fir reprezintá lungimea, exprimatá in 
kilometri, la care firul se rupe sub acţiunea greutăţii proprii. 

Randamentul în. fir al unui amestec reprezintă cantitatea de fir 
obţinută dintr-o cantitate de amestec (materii prime) egală cu unitatea. 
Valoarea randamentului este totdeauna subunitară din cauză că în timpul 
prelucrării au loc pierderi de material. 


Capacitatea de împislire este proprietatea unor tipuri de fibre care, 
în condiţii de umezire, încălzire, presare și frecare, se apropie, se depla- 
sează, se prind şi se împletesc între ele în procesele chimice (piuare, 
spălare, vopsire etc.). Ea este caracteristică în special fibrelor de liná 
ai căror solzi existenţi la partea exterioară a fibrelor favorizează încil- 
cirea (împislirea). Capacitatea de împislire este maximă la linurile fine 
(merinos); pentru sortul cel mai fin (sort 21) se consideră egală cu 1, 
pentru linurile inferioare descrește, avind valori subunitare, iar la fibrele 
chimice este zero. 

Capacitatea de filare reprezintă lungimea maximă a firului, exprimată 

kilometri care se poate obţine dintr-un kilogram de amestec, cu 
proprietăţi care corespund prevederilor standardelor de stat. 

Valorile acestor indici pentru fiecare component al amestecului se 
găsesc în tabele, fiind obţinute pe cale experimentală. 

Indicii corespunzători ai amestecului au ca valoare media ponderată 
a valorilor indicilor corespunzători ai firelor prelucrate din componenți 
separați, Aceşti indici se calculează deci cu relaţia: 


A = Arbit Ash + oe + Andy = Y Ai da (1) 
1=1 
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în care: A reprezintă indicele de calitate al firului obţinut din 
. .  amestee; . | | 
Az, Ag es An — indicii corespunzători ai firelor care ar fi 
. Obtinute separat din fiecare component; 
Bay Day e Da — p de participare a componenților in 
ir. 
Suma acestor cote de participare este egalá cu 1. zi 
Aplicind această relaţie pentru calculul numărului metric superior 
filabil, se poate folosi relația: | | 
t= 


N, = No,‘ aa + Na, dg + + LUN, aa = SN ap (2) 


în care: N, | reprezintă numărul metric superior filabil al firului 
obţinut din amestec; 


Ns, — “numărul de fineţe superior filabil al compo- 
nentului, considerind că este prelucrat se- 
parat;  — | E 
a, — cotele de participare a componentilor in 
amestec. ^. ^ . | 
Această formulă este corectată cu coeficienţi de corecție, care 
depind de: | | 


— perfectionarea procesului tehnologic K, = 1, 2. 
— lungimea fibrelor Ko, | 

- — fineţea fibrelor Kg, 
— rezistenţa fibrelor K,, 


NUNCA Kos des Kat Ky (3) 


Pe baza numărului metric superior filabil se poate calcula rezerva 
capacităţii de filare a amestecului folosind formula: 


Re T.i, | (4) 
= 0, 


8 


în care: N, este numárul de finețe superior filabil al amesteculul; 
: — numárul de finete al firului care urmeazá a fi obtinut 

din acest amestec. 
Valoarea capacitátii de filare este un indice cu ajutorul căruia se 
verifică dacă un, amestec corespunde atit din punct de vedere tehno- 
logic, cît şi din punct de vedere economic. În cazul cînd rezerva cap? 
citátii de filare este sub 15%, amestecul respectiv nu corespunde din 
punct de vedere tehnologic. Pentru, amestecurile cu pondere însemnată 
de fibre de lină regeneratá, rezerva capacităţii de filare este de 15—30%> 


r 
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Calculind lungimea de rupere conform formulei (1), se obţine relaţia: 
Us | | | i-n 
Lg — Lg, 'G ep Lr,’ da T. F Ln, la? Lin * lis 


în care: Lp reprezintă lungimea de rupere a firului din amestec; 
Ri —- lungimile de rupere ale firelor obținute prin 
prelucrarea separată a componenților ; 
— cotele de participare a componenților. 
Aplicată” la calculul randamentului firului obţinut din amestec, for- 
mula devine: 


i= 


WT MY E dana Pe se te ann = 2; ALIE (5) 

in care: d, " ed de pudo: a, fiecărui component în amestec; 
3. — randamentul firului din. amestec ; 

Y; — randamentul firelor obţinute prin "prelucrarea sepa- 


rată a fiecărui component. 
Formula (1) poate fi aplicatá si la calculul prețului « de cost al ameste- 
cului în modul următor: 


P. = Pasta Pat +2 cala +. +. pod EP Ag, (6) 


TN a, reprezintă cotele de participare a componeñtilor! in ames- 
| E "ves. yo ¡180,3 
| Py | — preţul de cost al fiecărui component ; 
— . preţul de cost al amestecului. 
Capacitatea de filare (in km) se poate calcula cu formulele: 


C¿=N, “nm, db ce) (7) 
„în care: C, este capăcitatea de filare, în km; 

N, — numărul metric superior filabil; 

Y — randamentul firului dintr-un amestec sau cu relația 
"dedusă din formula numărului : metric ; 
C q a E Na (8) 
g 

în Care: C, este capacitatea de filare, în km; 

l N, — numărul de fineţe metric al celui mai fin fir 


care poate fi obținut în condițiile prevăzute în 
standardele de stat; 

£1  — cantitatea de fir obtinut cu numárul de finete 
N,, in kg; 
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D N, — numárul de finete al firului obţinut din deșeurile 
. de la filarea firului cu fineţea N3; 
gą — cantitatea de fir cu numărul de finețe JV, obti- 
nut din deşeuri, in kg; 
g  — cantitatea totală de fire obţinute, in kg. 


B. Destrămarea 


Destrámarea este operafia prin care smocurile sau guvitele de fibre 
sint desfácute in vederea reducerii lor ca márime gi a afinárii mai accen- 
tuate, pentru. realizarea unei curütiri mai intensive.. Prin, destrămare 
obtinindu-se particule mai mici, se slábegte legătura între fibre şi impu- 
ritáti, acestea putind fi ugor desprinse din material. 

După felul organelor de lucru ale mașinilor, destrămarea poate fi: 

— prin smulgere. care constă în trecerea materialului fibros prin acele 
a două pinze, acele deplasindu-se în sens invers, sau printr-un tambur 
cu cuie care acţionează direct asupra smocului; yt a 

— prin lovire cu ajutorul unor tambure prevázute cu nasuri, cutite, 
cuie, volanti cu lineale.  . "sk, qe ? ia 

În filatura de lină, mai frecvent este utilizată destrămarea prin, 
lovire, unde se realizează o destrămare mai accentuată a materialului 
fibros, concomitent cu curățirea acestuia. Această destrămare se poate 
realiza în două feluri: — - | | | 

— eu materialul in stare liberá; 

— eu materialul in stare ţinută in premigcare sau in mișcare lentă, 
datá de o pereche de cilindri de álimentare (care este caracteristicá 
destrămării in filatura de lină) (fig. 24). . | 

Gradul de destrămare se poate arăta prin anumiţi indici care exprimă 
numărul de lovituri primite din partea organelor de lovire (cuie, brațe, 
bolturi ete,) de către o unitate de lungime sau o unitate de masă de 
material. 


1. După numărul de lovituri pe unitatea de lungime a materialului 
alimentat, indicele intensității de destrămare este dat de relaţia: 


i TE | (9) 
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Fig. 24. Mecanism de destrámare in stare tinutá: 


1 — masă de alimentare; 2 — cilindri alimentatori; 3 — tambur imbrácat 
cu cuie de ofel drepte. 


in care: n este turatia organului destrímátor (tambur), in 


rot [min ; 
a — numărul de rînduri de bolturi, cuie, dinţi etc. 
ale organului destrámátor ; 
Va  — viteza de alimentare a mașinii destrámátoare, 
: în, cm /min. | 


Exemplu. La mașina de desfácut si scuturat lină tamburul bătător 
are diametrul de 750 mm, turatia de 310 rot [min si 6 rînduri de bolturi 
de lovire. Sá se calculeze indicele de destrámare cunoscind cá masina 
are o vitezá de alimentare de 210 cm [min. 

Rezolvare: | 
na 310-6 - — : . 
Iı = — = —— = 8,85 lovituri/cm. (10) 
Va 210. i 

2. După numărul de lovituri pe unitatea de masă a stratului ali- 

mentat, intensitatea de destrămare se calculează cu formula: 


nab 
g ** , 
VaB y 


(11) 


in care: I, este indicele de destrămare, in lovituri pe gram de 
material alimentat ; 

— turatia organului destrămător (tamburul) ; 

— numărul de rînduri de cuie de pe tambur; 

-— numărul de cuie într-un, rind; 

— viteza de alimentare, în m/min; 

— lățimea de lucru a mașinii destrămătoare; 

— masa de material alimentată, in g/m?. 


Se yee S 
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Exemplu. La o maşină de destrámat zdrente, turatia tamburului 
este de 600 rot/min, numărul rindurilor de cuie 400, numărul cuielor 
dintr-un, rind 27, viteza de alimentare 1,5 m/min, lățimea de lucru 0,45 m 
si masa materialului alimentat 1400 g/m?. Să se calculeze numărul de 
lovituri primite de un gram de material alimentat. 


Rezolvare: 


b 0 < 450 + 27 T 
fool Le AR Iur. = 7820 loviri /g. 
0" vQBg — 1,5:0,45 + 1 400 


C. Cardarea 


1. Scopul si definiția cardării 


Transformarea amestecului de material fibros în fir presupune O 
desfacere amănunţită pînă la fibra individuală, o orientare a fibrelor, 
o amestecare intimă şi o curăţire a acestora, ceea ce nu a fost posibil 
de realizat în, secţia de preparatie decit partial. Atingerea acestor obiec- 
tive devine posibilă prin operaţia de cardare. . MEM 

Cardarea este operaţia de bază a filaturii prin care fibrele sînt supuse 
acţiunilor mecanice de lovire şi întindere, exercitate de organe cardante 
ale căror suprafeţe sînt prevăzute cu virfuri zgiriietoare (ace cu dinţi). 

Scopul cardării este: l 

— desfacerea materialului fibros piná la individualizarea fibrelor ; 

— orientarea si paralelizarea parțială a fibrelor ; 

— amestecarea fibrelor din punctul de vedere al componenților și 
culorilor; "m TE | 

— curățirea materialului. de impurități; . 

— obţinerea unui văl subţire și uniform. 

Vălul obţinut se divizează în, benzi subţiri care, condensate şi rotun- 
jite, constituie pretortul ce se înfășoară pe bobine. 

Individualizarea fibrelor se realizeazá ca urmare a desfacerii mate- 
rialului fibros datoritá interactiunii a douá organe Cu ace foarte fine. 
În timp ce la mașinile din preparatie organele de lovire erau prevăzute 
cu bolturi sau cuie dispuse rar, în operaţia de cardare organele posedă 
ace foarte fine si dispuse des avind posibilitatea să acţioneze, chiar 
asupra fiecărei fibre din masa fibroasă respectivă. In urma individuali- 
zárii, fibrele devenind mai libere, pot fi orientate $i paralelizate de acele 
care sint dispuse pe organele respective in rinduri paralele. Curátirea 
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fibrelor de impuritáti se produce datoritá eliberárii acestora de cátre 
materialul fibros in urma desfacerii, pentru ca apoi, prin lovirea lor 
de ace sau prin rázuire de către muchiile ascuţite, impuritátile să fie 
indepártate. | | 

Amestecarea fibrelor se datorește interschimbării unor straturi. de 
fibre între organele cardante. De asemenea, amestecarea se produce prin 
suprapunerea unor straturi de fibre în cadrul cardării. În urma cardării 
materialul fibros este debitat sub o formă regulată, care constă dintr-un 
strat fibros subţire, uniform și de aceeași densitate de fibre individuali- 
zate şi parţial paralelizate, formă numită văl. 


Cardarea se efectuează pe un sortiment sau agregat de două sau trei 
carde. Folosirea unei singure carde nu asigură obţinerea unei cardări 
satisfăcătoare ; de aceea este necesar ca această operație să fie repetată 
o dată sau de două ori. Pentru linurile groase şi semigroase care, fiind 
netede, deci există o aderentá redusă între fibre, cardarea se poate rea- 
liza în suficientă măsură si cu un, agregat de două carde. În cazul linu- 
rilor fine, unde între fibre există o mare aderentá datorită ondulatiilor 
si faptului că sint mai incilcite, este nevoie de o cardare mai intensă, 
necesitind un agregat de trei carde. 


„2. Noţiuni teoretice asupra cardării | 


După cum s-a arătat mai înainte, operaţia de cardare se efectuează 
între organele cardante ale mașinii, numită cardă. Interacțiunea între 
aceste organe (suprafeţe cilindrice cu ace sau cu dinţi) poate îi de trei 
feluri: E de A 

a. Cardarea (desfacerea); | | 

b. Predarea-preluarea materialului fibros de la un organ la altul; 

c. Ridicarea materialului fibros la suprafata garniturii unui organ 
fárá a fi preluat de celálalt organ. 

i Aceste fenomene de interacțiune sint condiționate de următorii 
actori: 

— diferența de viteză periferică dintre cele două organe ; 

 — sensul de înclinare a acelor; | 

— sensul de miscare a celor douá organe in zona de interactiune; 

— ecartamentul dintre cele douá organe. 

Cardarea (desfacerea) are loc în următoarele condiţii: 

— Viteza organului J (fig. 25, a) este mai mare decit viteza 
organului 77: EE aevo H^ aa «tis 


Ui — Ug. 
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— Sensul de migcare a suprafeţelor celor două organe este același 


in zona de interacţiune ; 
— Acele de pe cele două organe sint indreptate în, sens contrar în 


zona de interacţiune; 
—— 5» Va l ( o 
Jr 


a 


Fig. 25. Interactiunea dintre  organele cardante $i materialul fibros (desfacere). 


— Ecartamentul intre cele douá suprafete cardante este pozitiv 
(0,25 — 1 mm). | PESEE pr 

Desfacerea materialului fibros are loc ca urmare a faptului cá orga- 
nul 7, avind o vitezá mai mare, antreneazá cu sine ghemotocul sau suvita 
de lină, in timp ce organul 17, avînd o viteză mai micá,-cautá să-l reţină. 
În fig. 25, a se vede cum acele care sint subțiri şi ascuţite, actionind în 
sensuri opuse, produc desfacerea  ghemotocului. In urma desfacerii, o 
parte din fibre rámin pe organul /, in timp ce o parte mai mică trece pe 
organul 17 (fig. 25, b). EM onum er 7 

Predarea-preluarea (fig. 26) se realizeazá in urmátoarele conditil: 

— Viteza organului I este mai mare decit viteza organului H: 


Dy > Vp. 


— Sensul de mișcare a suprafeţelor este acelaşi in zona de inter- 
acțiune. — | | | | 
— Acele de pe cele douá organe au acelagi sens. de inclinare in zona 
de interactiune. i 

— Ecartamentul este pozitiv (0,25 — 1 mm). . 

Ca urmare a acestor condiţii, in fig. 26 se vede că organul I agaţă 
şi antrenează tn mișcarea sa ghemotocul; avind: o viteză mai mare decit 
organul JJ, in timp ce organul JJ, din cauză că are acele orientate in sen- 
sul înaintării, nu poate retine fibrele care alunecă de pe ace, eliberindu-se. 
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Fig. 26. Interactiunea organelor cardante in cazul de predare-preluare. 


Deci, asa cum se vede in fig. 26, primul organ preia materialul de pe 
organul JJ, care îl predă. 
Ridicarea materialului fibros la virfurile acelor unui organ (fig. 27) 
se produce în următoarele condiţii: e" 
— Viteza periferică a organului JJ este mai mare decit viteza orga- 
nului J: de OA EA NA 
Va DU 


— Acele celor douá organe au sensul de inclinare invers ín zona de 
interactiune ; | 

— Sensul de mişcare in zona de interacțiune este același; 

— Ecartamentul este negativ (interpátrundere). 


Fig. 27. Interactiunea organelor. car- 
dante in cazul de ridicare (scoatere) 
a materialului fibros. . 
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Organul JI avind o viteză periferică mai mare gi ecartamentul nega- 
tiv, pătrunde cu acele sale in, garnitura de ace a organului J, unde se 
ásesc fibrele. În mișcarea sa antrenează aceste fibre pe care le ridică 


pind la vârfurile organului J. În momentul cind acele organului JZ para-. 


— Vo 


Fig. 28. Interacțiunea. organelor cardan- 
te în cazul de rulare. 


sese zona de acţiune, eliberează fibrele, deoarece acestea au posibili- 
tatea să alunece de pe ace, întrucît sensul de înclinare a acestora din 
urmă este invers. celui al înaintării organului JJ. Fibrele rămîn, astfel 
la virfurile acelor organului J (fig. 27). Hg 

În cazul cînd nu se respectă condiţiile amintite, interacţiunea între 
cele două organe duce la rezultate practic inaplicabile în operaţia de 
cardare. Semnificative pot fi în acest sens cazurile din fig. 28. 

În cazul a, condiţiile sînt aceleaşi ca la cardare, cu deosebirea că vite- 
zele organelor sint egale: v¡'= vy. Consecința este că materialul suferă 
doar un transport intre cele două zone, fără a fi supus altor acţiuni. 
În, cazul b, condiţiile sint aceleaşi ca în cazul menţionat mai sus, CU 
deosebirea că ecartamentul între organe este pozitiv şi va > Ya: Materialul 
nu este preluat dé niei o garnitură, ci doar este rulat (frecat inire virfu- 
rile acelor). | 

. Analizind mai detaliat interacţiunea dintre acele organelor cardante 
și materialul fibros, se pot stabili o serie de forţe care contribuie la feno- 
menele ce au loc in zona de interacţiune. ^r di 
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Aceste forte sint reprezentate în fig.29. 
Dacá se considerá cá acul garniturii de 
cardă se deplasează spre dreapta, el tinde 
să antreneze gi materialul fibros. Acesta, 
însă, reacţionează cu o forță R. Forța 
R se descompune în două componente: 
forța C cu direcția perpendiculară pe ac, 
numită forța de cardare, gi forța U, care 
actioneazá de-a lungul acului, numită © 
forţă de umplere. 

Forţa de cardare C produce destacerea 
si îndreptarea firelor, iar forța de umplere 


U are tendinţa de a umple cu material * : | 
fibros golul dintre ace. — "e Fig. 29. Fortele care actioneazá 
În funcţie de unghiul de înclinare a în timpul cardării. 


acului faţă de bază (orizontală), se pot | 
determina valorile celor două forte componente astfel: 


C=Rsina  — ae. | (1) 
| un d U = Roos a. erage ui o (2) 
Dacă se consideră cá acul are o poziţie dreaptă adică « = 90°, rezultă 
C = Rsin 90° = R -1 = R; 
U — R cos 90° = R:020. 


| Deci, în această situaţie, forţa de cardare are valoarea maximă R, 
iar forța de umplere valoarea 0, si cardarea nu este posibilă datorită 
faptului că materialul, ráminind deasupra virfului acului, nu este prins 
de ac. i 
Dacă se consideră că acul este înclinat pînă la bază, adică « — 0, 
rezultă: ' | - 
C = Hsin 0? =[0; 


Uj— R cos 0° = R. 


i 


Nici în, acest caz nu se produce cardarea, întrucît nu există forţă de 
cardare, adică acul nu poate acţiona asupra materialului pentru a-l 
desface. © | | | | 

Deci unghiul de înclinare a acului trebuie să aibă o valoare între 
0 şi 90°, care să permită existenţa ambelor forţe. Pentru a se produce o 
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„cardare optimă, fără a umple täpid garnitura de ace, trebuie'să existe 
Inga pte: 


be 


i | | oe ba aly ide tg aa 6) 


"n care: . p = 0, 365. esto coeficientul de frecare: xdintre acul de 
oţel şi firele de lină. - 

Pe baza sester relaţii se poate calcula valoarea unghiului de incli- 
nare a. Folosind formulele (1) şi:(2), relația (3) devine: 


R cos « COS o 

———2Vy sau 25 ronpepiiy,; 
R sing ^ sing 
lj cotg x > y, 


adicá: 
H cotg « > 0,365. 


Aceastá valoare a cotangentei corespunde unui unghi de 70°. Practic, 
însă, în construcţia garniturilor se foloseşte o valoare a unghiului de 
înclinare a acului de numai 60°, intrucit acul este îndoit de material, 
aducindu-1 pînă în poziţia optimă de 70%. Pe lingă condiţia de incli- 
nare a acelor garniturilor de carde, o altá conditie absolut necesará este 
ándoirea corpului acului sub formá de genunchi, aceasta fiind impusá 
de menţinerea virfurilor acelor la același nivel şi a se pástra astfel ecar- 
tamentul constant intre douá garnituri. Se stie cá in timpul cardării 
acele celor două garnituri în, acţiune sînt indoite de material, iar în cazul 
cînd acestea nu au genunchi, ecartamentul dintre ele fiind foarte mic 
(0,3—1 mm), acele prin indreptarea lor igi apropie virfurile, ecartamentul 
se micşorează, ele putindu- se chiar lovi unele de altele. În fig. 30, a se 


Fig. 30. Ace fără genunchi si ace cu genunchi. 
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observă cá prin indoirea acelor fără genunchi de către material, ecarta- 
mentul se micșorează devenind E' (E^ < E). În poziţia b (fig. 30), acele 
cu, genunchi se îndoaie, dar, cu toate acestea, ecartamentul se păstrează 
la valoarea E. 

Analizind cazul de desfacere (cardare) in fig. 31, se observă că forţele 
de cardare C, şi C; de la ambele organe cardante J gi IT acţionează avind 
tendinţa de a îndoi acele, ceea ce înseamnă că acele tind să desfacá 
materialul fibros. În acelaşi timp, forțele de umplere U, si U, acţionează 
de-a lungul celor două ace spre baza garniturii avind tendinţa de a reţine 
materialul în timpul desfacerii. 

Aga se explică faptul că cea mai mare parte a materialului desfăcut 
este antrenat de organul J, care are o viteză mai mare, iar o mică parte 
din acest material este reţinută de organul ZI. Forţele de cardare gi de- 
umplere acţionează în acest mod numai în, cazul cînd sînt satisfăcute 


condiţiile proprii cazului de cardare, și anume: diferenţă de viteză 


vı 2 D$, acelaşi sens de mișcare a organelor, sensul invers de înclinare 
a acelor in zona de interacţiune şi ecartamentul foarte mic (0,3—1 mm). 


În fig. 32 se observă că acul organului / prinde materialul şi îl duce. 


cu sine (forța U, îndreptată spre baza garnituri), in timp ce acul orga- 


nului JJ eliberează și predă materialul, întrucît forța de umplere U, 


acţionează de-a lungul acului în prelungirea sa în afara garniturii. 


Forţele de cardare si de umplere acționează în, acest fel asupra materia- 


lului fibros numai în cazul cînd sînt satisfăcute următoarele condiţii: 


diferenţă de viteză (v, > va), acelaşi sens de mișcare a organelor, același. 


sens de înclinare a acelor în zona de interacţiune şi ecartamentul foarte 
mic (0,3—1 mm). | 


În fig. 33 este reprezentat cazul de ridicare a materialului pe virful 
acelor. Acele de pe garnitura 7 initial s-au aflat în urma acelor garniturii 


T 


. Fig. 31. Cazul de desfacere (car- - Fig. 32, Cazul de predare-preluare. 
care). 
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II, dar avind o viteză mai mare (v, > vg) şi intre ace existind ecartament 
negatv (— E), acestea pătrund printre acele garniturii JI gi scot mate- 
rialul dintre aceste ace, lăsindu-l pe virful lor. În fig. 33 se observă 
cá ambele ace cedeazá materialul, intrucit fortele U, gi U, actioneazá 
de-a lungul acului in afara garniturii. 


Fig. 33. Cazul de ridicare à materialului pe virful acelor: 
3. Indicii operaţiei de cardare 


Pentru a evidentia intensitatea cardării, se folosesc mai multi indici: 
gradul de cardare, cifra de cardare, numărul de cardări, gradul de încăr- 
care a tamburului. P b i n 

Gradul de cardare arată citi metri lungime de strat desfăşurat pe tam- 
bur corespunde unui metru lungime de strat alimentat: 


G, = Va , 
Va 
unde: G, este gradul de cardare; 
Vp — viteza periferică a tamburului, m/min; | | 
V, — viteza periferică a cilindrilor alimentatori ai cardei, 
4 m /min, 


, Exemplu. Cunoscind cá viteza tamburului este de 620 m/min și 
viteza de alimentare 0,42 m/min, să se calculeze gradul de cardare: 
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Cifra de cardare este un indice al cardárii, care aratá citi metri lun- 
gime de strat de pe tambur corespund la un metru lungime de strat de pe 
cilindrul lucrátor: l 


unde: G, este cifra de cardare; 
— viteza tamburului, m/min; 
V, — viteza periferică a cilindrului lucrător, m [min. 


Exemplu. Se cunoaște că viteza tamburului la o cardá de lină ‘este 
de 582 m [min şi viteza cilindrului lucrător de 4,32 m/min. Cit este cifra 
de cardare? P 


Numărul de cardări arată cite rotații complete efectuează tamburul 
în timp ce se alimentează carda cu o lungime de strat de material fibros 
de 1 cm: i 


E 
© ° — Ya4:100- 
unde: n, este numărul de cardări; | 
Nn — turatia tamburului, in rot/min; - 
V,  — viteza periferică a cilindrilor alimentatori, in 
m/min; eni | | 
100 - — numărul de centimetri într-un metru. 


, Exemplu. La o cardá de lină turatia tamburului este de 140 m/min 
i p cilindrilor de alimentare de 0,39 m /min. Să se calculeze numărul 
e cardări: | 


"n i 
n, = —— =——— = 3,6 rot/cm. 


Gradul de încărcare a tamburului exprimă cantitatea de fibre în grame, 
repartizată pe unitatea, de suprafaţă a garniturii tamburului (g/m°). 
Gradul de încărcare se calculează cu formula: 


__ Q Nep 
a = — =, 
Vyp’ B ` Vr: B 
în care: a este gradul de incárcare a tambului; 
Q — cantitatea de material alimentat de cintarul 
automat pe minut; 
Va  — viteza periferică a tamburului; 
B — látimea de lucru a cardei; 


Ui 
= 
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in care: Ne — numărul de cintáriri ale cîntarului pe minut; 
p — masa, în grame, a unel porţii. 


Exemplu. La o cardá de lină numărul de cîntăriri este 1,5, masa 
unei porţii 400 g, viteza tamburului 560 m/min, lățimea de lucru 1,8 m. 
Să se calculeze gradul de încărcare a tamburulul: 

4 = 20:20 — 0,59, gind. 
560 - 1,8 | 


Tinind seama de viteza de debitare a cardei, acest indice se poate 


caleula si cu formula: 
— pentru agregatul de carde: * 
MEAM 
"VaBNp 


în care: n, este numărul de cureluşe ale aparatului divizor; 


V,  — viteza de debitare, în m/min; 

; — viteza tamburului, in m/min; 
B — lățimea de lucru a sortimentului, in m; 
N — numărul metric al pretortului. 


p 
Exemplu. Cunoscind că un agregat de carde cu 160 cureluse, avind 
viteza tamburului de 540 m/min si lățimea de lucru a tamburului de 
1,8 m, lucrează cu viteză de debitare de 22 m [min producind un pretort 
cu Nm = 6,8, sá se calculeze gradul de incárcare a tamburului: 


MeV 160 + 22. 1 
e eV 2o 18022 0,53 e fm; 
VaBNp 540 - 1,8 - 6,8 


— pentru carda dublá: 


Va - ktex 
A = — —? 
VB 


unde: ktex este fineţea benzii debitate. 


Exemplu. Cunoscind că o cardă dublă | i 

s . ! dublá are viteza de debitare de 

a M 6: iid. ni viteza tamburului de 520 m/min $i 
u Iinetea x Po 

a i eu tea de 20 ktex, să se calculeze gradul de încă! 


a Va * ktex 28 - 20 


Ya a 700 Blas. 
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D. Laminarea. e- ` 


1. Noţiuni generale despre laminare 


- i | 
v În procesul tehnologic de filate materialul trece, în măsura în care 
este prelucrat, de la forma nedefinită de masă fibroasă in diferite forme 
ca: văl, pătură, bandă, pretort, fir. Pentru a ajunge în fínal la fir aceste 
semifabricate trebuie să sufere o subtiere. treptată. Această subtiere 
se numeşte laminare. În filaturá, subtierea se realizează fie prin, depla- 
sarea firelor unele faţă de altele in, direcţia lungimii produsului (fig. 34), 
fie prin divizarea in direcţia longitudinală a acestuia: (divizarea válului) 
în fiii sau în benzi (fig. 35). 00000 sss ot toss hi 


2. Laminarea prin deplasarea. fibrelor 


-: În fig. 34 se observă că dacă prin: deplasare fibrele au ajuns de 
la “produsul cu lungimea 7, la produsul cu lungimea 2l, noul produs 
s-ă subtiat de două ori, mărindu-și lungimea tot de atitea ori. Deci 
laminajul (adică valoarea laminării) reprezintă 'raportul dintre lun- 
gimea l, si lungimea iniţială l: | 


ar 


Fig. 34, Laminarea prin deplasarea “fibrelor, Fig. 35. Laminarea prin divi- 
zare. 
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Considerind cá aceastá deplasare a fibrelor a fost realizată de două 
organe în mișcare, laminajul va fi: 


ao 0) 


unde: V, este viteza organului debitor; 

a — viteza organului alimentator. 

Deplasarea fibrelor poate fi realizată numai în cazul in care forța 
exercitată asupra materialului fibros învinge rezistenţa forțelor de îre- 
care dintre fibre. Simultan cu deplasarea fibrelor, in, timpul laminării 
se produc descretirea, paralelizarea îibrelor şi eliminarea unor deşeuri 


sub formă de fibre scurte, impurități etc. 


58. Laminarea prin divizare: 


În fig. 35 se obáservá că vălul cu lăţimea L, prin divizare, a dat naş- 
tere la mai multe benzi sau figii cu lăţimea J. Benzile rezultate au lăţimea 
mai mică, deci sint de atîtea ori mai înguste de cite ori s-a divizat vălul. 

Tn cadrul operaţiei de cardare se realizează in mod treptat o subtiere 
a formei de material fibros alimentat (strat de fibre sau pătură) între 
diferitele organe ale cardei, ca urmare a vitezei progresive a acestora 
piná la obtinerea válului. 


4, Laminarea produsă prin pierderile 
de material ín masina 


La trecerea materialului fibros prin unele magini din filaturá (carde, 
maşini de pieptánat etc), ca urmare a acţiunilor organelor maşinii asu- 
pra materialului, o parte din imupuritáti, fibre scurte si chiar lungi 
se separă din, lungul produsului, trecind in cutiile de deșeuri sau intrind 
în garniturile cu ace ale mașinilor, Prin îndepărtarea acestora, forma 
de material fibros (văl, pătură, bandă etc.) se subtiazá. De aceea, in 
calculele de laminare se va tine seamă de aceste pierderi, fenomenul 
fiind numit laminare prin pierderi. La calculul lamináril prin pierder! 
se fine seamá numai de pierderile de material care au loc pe toată lun- 
gimea produsului, adică de acele pierderi care influenteaza grosimea 
formei de material fibros, | | 
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5. Formulele de baza ale laminajului 


= Laminajul poate fi exprimat in mai multe feluri, in funcţie de para- 
metrul ce caracterizează insiruirea de fibre supusă laminării. Acești 
arametri sint: lungimea, viteza. periferică a cilindrilor laminori, fine- 

tea semifabricatelor sau a firului gi masa ingiruirii pe unitatea de lungime. 

— În funcţie de lungimea ingiruirii de fibre, laminajul se exprimă 
folosind formula (1). 2 FT 

— În funcţie de viteza periferică a cilindrilor-laminori, laminajul 
se exprimă folosind relația (2)... +: B 

— În funcţie de fineţea ingiruirii, se aplică formula: 


L =, (3) 

a 

in care: W, este numărul metric al insiruirii de fibre debitate; 
— numărul metric al ingiruirii de fibre alimentate. 

Folosind sistemul de numerotare Tex, formula (3) devine: 


Texa . 
Laos 4 
a": {4 
in care: Tex, este. fineţea ingiruirii alimentate, in tex; 

Tex, — ‘finetea ingiruirii debitate, in tex. 


Dacă insiruirea de fibre are forma de bandă sau de: pătură, in for- 
mula (4) se. foloseşte: multiplul texului (ktex), formula avind forma: 
ne WEN oh nee: dine Nm S 


l ktexg | 
i 6. Dublarea 


În cadrul procesului tehnologic din filatură, formele de material 
ca văl, benzi sau pretort, neuniforme ca grosime, sint suprapuse sau 
reunite pentru a obţine un produs mai uniform. Această suprapunere 
sau reunire se numește dublare. Uniformizarea produsului (fig. 36) ca 
rezultat al dublării se explică prin, aceea că există posibilitatea ca por- 
fiuni groase dintr-un, produs J's se alăture portiunilor subţiri ale pro- 
dusului al doilea, 2 (fig. 36). 


— 
+ : T -— s 
-— — e m om 


— — — € E = 
- ) 2 
Fig. 36. Uniformizarea prin dublare. 
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Valoarea dublárii se, numește . dublaj, fiind inversa laminajului: 
ii P ub 3 va l “ y AFE pai 
unde: Va este. viteza organului alimentator ;.. 

| v, — viteza: organului debitor. 
“La magi 


RU S 


inile din filaturá, numite laminoare, dublarea se produce 
simultan cu laminarea. Gonsiderind că se reunesc un număr, D de. ingi- 
ruiri identice, este necesar de a se realiza un laminaj de D ori mai 
mare pentru a se obţine o ingiruire debitatá de aceeași fineţe. În, acest; 
caz, formula laminajului devine: IE TM 


sau Na | 
du gu BOB li parce ate A iS 
adiu Se tings i. Tex e him. -— N 
sau | rer A oe a depu | (9) 


ktexg 


- 7. Laminaje parțiale, laminaj total 
Subtierea înşiruirilor de fibre de la pătură la fir se face prin laminări 
succesive pe mai multe magini..Laminajul realizat la o maşină este 
un laminaj partial, fatá de laminajul total realizat de linia tehnologica 
în ansamblu. De asemenea, la aceeași mașină sau dispozitiv de laminat, 
laminajul obţinut este rezultatul mai multor laminaje parțiale. Lami- 
najul total este egal cu produsul laminajelor parţiale, adică exprimat 
prin relaţia: qua, 
L = L, ° La * Ly ... i: L 


n). 


(10) 
in care: L reprezintă laminajul total; d ! 
Ly, La, ..., La — laminajele parţiale. 


8. Laminajul pierderilor | | 


Dacă în calculul laminajului se fine seamă şi de pierderile de material, 
gradul de subfiere al produsului este mai mare. Dacă p este procentul 
‘ad pierderi, m, masa materialului debitat de maşină, m, masa materia- 

ui alimentat la mașină, se poate serie proporţia: ` | 
A A ed (11) 
ma . 100 
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de unde: on 
deis d 12 
E ^ 100—p (12) 
Pornind de la formula laminajului real: 
Na 
p 
Na 
lar | 
d =% gi Na z a A 
ma Ma 
se ajunge la relaţia: 
la 
la m 
LA Hu. | 
Tla. la mg (13) 
Ma 


Înlocuind masa materialului alimentat m, [relaţia (12)] in formula 
(13), se obtine: i 


100 
Ma * 
la 100 — D 
L, =+ 
la Ma 
sau | | | | 
l 100 
L == ? td  .—. (14) 


Însă raportul la este laminajul mecanic, astfel că formula (13) 
l 
devine: 7 
DA (15) 
100 —p 


În formula (15) se poate considera laminajul real ca fiind un laminaj 
total, care este egal cu produsul a două laminaje parţiale, şi anume: 
primul, laminajul mecanic sau al mașinii, iar al doilea, laminajul pier- 
derilor. Rezultă deci că laminajul pierderilor se calculează cu relația: 


—. 100 (16) 
? 100 — p 
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in care: L, este laminajul pierderilor totdeauna mai mare decit 1. 
Din formula laminajului real (15) se poate afla valoarea pierderilor: 


L, — Lm 
p= “hie 100. (17) 


9. Laminarea produsă de trenurile 
de laminare 


La majoritatea maşinilor din, filatură, laminarea se produce cu aju- 
torul dispozitivelor numite. trenuri de laminare. Un, tren, de laminare 
se compune din două sau mai multe perechi de cilindri. În fig. 37 este 
reprezentat un tren, de laminare cu două perechi de cilindri, la care se 
deosebesc: cilindri inferiori A si D, care au suprafaţa canelatá si sint 
motori, întrucât sint puşi in mișcare printr-o transmisie de roti dinţate 
(z,; Zo, R, si 23). Gilindrii superiori primesc mişcarea de la cilindrii 
inferiori prin frictiune. Pentru a se produce laminarea pe un tren de 
laminare, trebuie satisfăcute următoarele condiţii: 

— să existe diferenţă de viteză; cilindrii din faţă (cilindrii debitori 
D) trebuie să aibă o viteză periferică mai mare decît cilindrii alimen- 
tatori A; | 
V, > Ve 


— cilindrii superiori trebuie sá preseze asupra celor inferiori cu for- 
tele de apăsare (presiuni) P, $1 Pa; 


Fig. 37. Tren de laminare cu douá perechi de cilindri. 
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— ecartamentul E, adică distanţa dintre liniile de prindere ale celor 
două perechi de cilindri trebuie să aibă o anumită valoare, stabilită 
în funcţie de lungimea fibrelor. 

Înșiruirea de fibre intrind între cilindrii de alimentare, toate fibrele 
ei înaintează cu viteza acestora. Pentru aceasta este necesară presiunea 
P,, care produce forte de frecare a căror mărime este reprezentată 
grafic în fig. 37, b. Fortele de frecare produc atit rotirea cilindrului 
superior, cît şi antrenarea materialului fibros cu viteza cilindrului infe- 
rior Va: 

Fibrele din ingiruire înaintează cu viteza V, pină in momentul cînd 
sînt prinse de cilindrii debitori. Din momentul prinderii fibrele respec- 
tive sint smulse brusc de către cilindrii debitori, inaintind cu viteza 
mărită V, a acestora, în timp ce restul fibrelor se deplasează cu viteza 
mai mică a cilindrilor alimentatori. Pentru a se realiza smulgerea fibrelor 
din înşiruire este necesară o forță de presare P, mai mare, care dá naş- 
tere unui cîmp mai mare al forţelor de frecare, aga cum este arătat 
în fig. 37, b. Datorită diferenţei de viteză dintre cele două perechi de 
cilindri are loc o deplasare a fibrelor unele faţă de altele în lungul axei 
insiruirii, fibrele deplasate repartizindu-se pe o lungime mai mare. 
Astfel, înşiruirea debitată devine mai lungă şi mai subţire, adică are 


loc laminarea. 


Fibrele cu lungimea mai mică decit ecartamentul părăsind cilindrii 
alimentatori, nu vor fi prinse imediat de cilindrii debitori. Ele înain- 
tează cu viteze diferite spre cilindrii debitori, numai datorită antrenării 
prin frecare de către fibrele învecinate prinse de acești cilindri. Aceste 
fibre scurte se numesc fibre „flotante“. Existenţa lor în înşiruire are o 
influenţă negativă, producind neregularități in produsul rezultat. Pentru 
a avea cît mai puţine fibre flotante în filatura de bumbac, ecartamentul 
în trenul de laminare trebuie să fie egal cu lungimea medie a fibrelor, 
plus 2—12 mm. În filatura de lind pieptănată, unde există diferente 
mari între lungimile fibrelor (30 mm — 120 mm) între cele două perechi 
de cilindri, este nevoie de organe de conducere şi control de al fibrelor 
(cimpuri de ace, cureluşe sau manşoane). 


10. Calculul laminajului la un iren 
de laminare 


o În fig. 37, c este reprezentată transmisia prin roți dințate de la 
cilindrii debitori la cilindrii de alimentare. În această transmisie există 
roțile dințate z,, ze, z, neschimbátoare si roata R,, numită roata de schimb 


5 — Exploatarea raţională —- c, 1325 65 
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a laminajului. Pentru a afla laminajul realizat de acest tren de ama 
se porneste de la formula laminajului mecanic (2): 


p Ya rbn _ Dia Dn ¡DE x] 
Va wAng Ang An,» 2,22 A xz, R" (18) 
Z3 Z3 


Din relatia (18) se poate deduce regula de calcul al laminajului 
mecanic, care se enuntá astfel: | 

Laminajul mecanic este egal cu raportul dintre diametrul cilindrilor 
debitori (D) şi diametrul cilindrilor alimentatori (A), înmulţit cu rapor- 
tul dintre produsul numárului de dinti ai rotilor conduse si produsul 
numărului de dinţi ai roţilor conducătoare, considerind că mişcarea se 
transmite de la cilindrii debitori spre cilindrii de alimentare. 
E Se observă cá in relația (18) apar elemente neschimbátoare (cons- 
tante). D, A, %, Zə, 23 $1 un element schimbător R,. Separind din 

aceastá formulă elementele constante, se obţine o constants numita 
constanta laminajului, care are expresia: 


. D y . i as 
| E | C, aE ps y | : | (19) 
si formula (18) devine: 
C 
. m RL | ( ) 


în care: C, este constanta de laminaj [relaţia (19); 
E, R, — numărul de dinți ai roții de schimb a AA 
Exemplu. Cunoscind datele Arenulu: de laminare din fig. 37, c, 
să se calculeze: 

.— constanta de lamina]; z 

'— "valorile maximă si minimă ale laminajului ; | 

— numărul de dinţi ar roții + lamimăjului in cazul cînd laminajul este 
ie cu 1,28. 
Rezolvare: 


— Diyz, 32+ 92+ 100 
a. azil ae a 


= 100 [conf. relaţiei (19)]; 


Az 32. 92 
ETET FR | ,67 [cont. relaţiei (20)]; 
Ru min 60 
C 100 
L = —— o = — = 4 13 
a nds 100 ? | 
R; - pir. — 78 dinţi [conf. relaţiei (20)]. 
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E. Pieptánarea 


1. Scopul și principiul pieptánárii 


Prin pieptănare se urmărește indepărtarea fibrelor scurte, a tuturor 
impurităților si a nopeurilor rămase in benzile pregătite pentru piep- 
tánare. În urma pieptănării se realizează o îndreptare şi paralelizare a 
fibrelor. Fibrele scurte, ale căror capete nu se lasă incorporate in fir, 
rámin la suprafaţa firului, dindu-i un aspect aspru si scámos. De ase- 
menea, prezenţa lor în material duce în, timpul prelucrării la creșterea 
neuniformitátii pretortului şi a firului. De aceea fibrele scurte trebuie 
eliminate. Fibrele lungi rămase în bandă în urma pieptănării sînt para- 
lelizate, îndreptate şi curățate de impurități, permitind obţinerea unor 
fire foarte fine, uniforme, rezistente, elastice gi cu suprafaţa netedă, 
proprietăţi ce caracterizează firul de lină pieptănată. 

Principiul pieptănării constă în trecerea unui pieptene printre fibrele 
unui smoc, care este strîns de un anumit dispozitiv de fixare (cleşte, 
cleme). Pieptenele, trecînd printre fibrele smocului suspendat, duce cu 
sine fibrele scurte care n-au putut fi prinse de dispozitivul de fixare, 
precum și impuritátile şi nopeurile etc., producînd astfel separarea lor 
din, smoc. Acest principiu este redat în fig. 38. 

În fig. 38, poziţia a, este reprezentat smocul de fibre înainte de piep- 
tănare, iar in poziția b — după pieptănare. | 

În urma pieptănării rezultă banda pieptănată şi deşeurile care cons- 
tituie pieptănătura. Banda pieptănată contine deci numai fibre lungi 
îndreptate și paralelizate, lipsite 


de impurități. Pieptănătura, nu- | / 7 

mitá in mod curent si Kámmling | Z EC 

(denumirea pieptănăturii în limba = 2 = = 

germaná), cuprinde toate elemen- | 

tele din bandá care nu au fost ; d 3 

fixate sau strînse de dispozitivul , 6 

de fixare ca: fibre scurte, nopeuri, 

aglomerári de fibre gi resturi de : 3 

impurități. 2 
F. Torsionarea | 5 

4 6 
Páturile si benzile care au in a b 
secțiunea lor transversală un nu- Fig. 38. Principiul pieptănării: 


már mare de fibre pot rezista J> diapozitiv de fixare a emooulul: 9 — piepte 
° . e — fi 3 — 11 3 1^ 
la eforturile normale de întindere 1: ? i tau 6 — impurități 
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in timpul transportului, al manipulării și alimentării numai datorită 
forţelor de adeziune dintre fibre. Aceste forte iau naştere prin înde- 
sarea fibrelor obţinută în urma presării la trecerea lor printre cilindrii 
presatori sau prin pilnii cu orificii mici. La aceste semifabricate forţele 
de adeziune sin mici gi păturile sau benzile supuse la eforturi mai 
mari de întindere nu rezistă, fibrele alunecind unele față de altele. 

Tinind seamă că, în cursul procesului tehnologic, păturile, respectiv 
benzile, se subtiazá din ce în ce mai mult (se laminează), numărul de 
fibre din secţiunea acestor insiruiri se micşorează, deci forțele de ade- 
ziune se reduc in mod simţitor. Aceste forte nu mai conferă înşiruirilor 
subtiate rezistența necesară prelucrării lor în continuare. Reducerea 
rezistenţei la întindere a acestor benzi subtiate se datorește şi indrep- 
tării si paralelizárii fibrelor în bandă, ca urmare a laminării. 

Pentru a mări forţele de frecare între fibre la aceste benzi subtiate 
este necesară o condensare cit mai mare a benzii, astfel încît fibrele sá 
se apropie cît mai mult. Aceasta se realizează prin, răsucirea benzilor 
subtiate prin care fibrele se răsucesc unele în jurul altora, dispunindu-se 
sub formă de elice. Această dispunere a fibrelor determină ca fibrele 
din exterior să preseze asupra celor din interior, marindu-se astfel for- 
tele de frecare dintre fibre. | 

Torsionarea este operaţia prin care o secţiune oarecare, normală 
pe axa longitudinală a benzii din fibre paralelizate şi orientate, se depla- 
sează printr-o mişcare de rotaţie în planul său, fata de altă secțiune 
asemenea ei aflată la o distanţă oarecare de prima. 

Prin torsionare, fibrele exterioare presind asupra celor interioare, 
creşte densitatea aparentă a materialului torsionat, se micșorează dia- 
metrul si are loc o scurtare a insiruirii de fibre. Sensul rásucirilor (torsio- 
nárilor) poate fi dat spre dreapta (Z) si spre stinga (S). În fig. 39, a 

V - se vede cá spiralele privite de jos in sus 
i au sensul spre dreapta, iar în fig. 39, b 
J | an spiralele au sensul spre stinga. Simbo- 
| lurile Z si S sint o consecintá a formel 
spirelor pe corpul firului. 
kI - Torsionarea este de două feluri: reală 
Y D si falsă. Torsionarea reală se obține dacă 
» rásuciturile au acelasi sens in lungul 


o 


| vá i f. insiruirii de fibre. Torsionarea falsá con- 

| t ol stă in rotirea alternativă a sectiunilor, 

AS d Es cind intr-un sens, cind in altul, rásucitu- 
a 


N l rile anulindu-se reciproc, însă efectul 
b este o indesare si o apropiere mal mare 
Fig. 39. Sensul torsiunii firului. între fibre. 
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Torsionarea falsá se aplicá benzilor la obtinerea pretortului, iar 
cea reală — la obţinerea semitortului gi a firului. 

Valoarea torsionării se numește torsiune. Torsiunea reprezintă numá- 
rul de răsucituri (torsionări) pe o lungime de semitort sau de fir egală 
cu unitatea. Ca măsură a torsiunii, în ţara noastră se folosește torsiunea 
pe metru, adică numărul de răsucituri de pe un metru de semitort sau 
de fir. Torsiunea sau intensitatea de torsionare se calculează cu formula: 


Tau 
z (4) 
in care: n este numărul de răsucituri (de spire complete); 
l — lungimea pe care se găsește acest număr de rásucituri, 
in m. 


La o masiná cu fuse (flaier, masiná de filat), se poate considera cá 
numărul de rísucituri n ale semitortului sau ale firului este egal cu 
turatia fuselor, in rot/min, iar l — lungimea de semitort sau de fir 
produs pe minut, adică viteza de debitare a mașinii, in m /min. În aceste 
condiţii, formula (1) devine: 


T = ki > (2) 
Va 
in care: T este torsiunea, in rás/m; 
n, — turatia fuselor, in rot/min; 
V, — viteza de debitare a mașinii, în m/min. 


Aceastá formulá se utilizeazá in mod frecvent pentru calculele de 
torsiune la diferitele magini care produc torsionarea in filaturá. 

Torsiunea unui semitort sau fir depinde de mai multi factori ca: 
natura fibrelor, lungimea si finetea fibrelor, finetea semitortului si a 
firului, destinaţia firului. Pentru stabilirea torsiunii care trebuie dată 
unui fir (semitort), tinind seamă de factorii menţionaţi mai sus, se folo- 
sește următoarea relaţie de calcul: 


T —a,| Nm, (3) 


în care: «,, este coeficientul de torsiune în sistemul metric (tabelul 3); 
Nm — numărul metric al firului, respectiv al semitortului. 
Valoarea coeficientului de torsiune se găseşte în tabele şi depinde de 
următorii factori: natura fibrelor, lungimea si fineţea fibrelor, des- 
tinatia firului (urzeală, bătătură, tricotaje). 
Dacă fineţea semitortului sau a firului este dată în Tex, formula 
torsiunii devine: 


T = — (vás m). (4) 
Tex 
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Tabelul 3 
Coeficientul «m pentru fire de lină 


4 b; à 
Fire de lină cardatá Fire de lină pieptánatá 


a PR ——— ái — 
Denumirea fine | groase fine | aspre | celolină 
firului nn 
Nm 5—14 | Nm 2—7 Nm 24—70 | Nm16 — 40 | 24—60 
Urzeală 130—150 120—140 75—100 79—90 
Bătătură 90—110 60— 65 65— 75 55—70 50—60 
Tricotaje — 60 55— 65 45—50 


e 5 I ——————————— 


in care: T este torsiunea, in rás/m; 
Tex — finetea firului, in tex; 
tex — coeficientul de torsiune in sistemul Tex. 
Trasnformarea coeficientului de torsiune «,, in otex se face folosind 
formula: 
M =¢,,//1 000 =31,7 ap | (5) 
Exemplu. | 


1. La o maşină cu inele turatia fuselor este de 6 000 rot/min, iar 
viteza de debitare 15 m/min. Să se calculeze torsiunea dată firului pe 


această mașină: 
Rezolvare: 


Folosind relaţia (2), se obţine: 


6 i " 
T = RE 2 5000 — 400 rás/m. 
Va X15 


2. Sá se calculeze torsiunea care trebuie datá unui fir de liná car- 


dată pentru bátáturá care are fineţea Nm = 12, coeficientul de torsiune 
a, din tabela 3 fiind 105. 


Rezolvare: 
Utilizind formula (3), se obţine: 


T =a,VNm =105-/12 = 346 răs/m. 
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3. Gunoscind finetea unui fir de liná pieptánatá de Tex — 16 des- 
tinat pentru urzealá $1 coeficientul de torsiune %m = 95, să se calculeze 
torsiunea care trebuie datá acestui fir. 


Rezolvare: 
Pentru a calcula «,,, se folosește relaţia (5): 


tex =31,7 a =31,7:95 = 3 000. 
Utilizind formula (4), se obtine: 


C tex 3 000- 323 
o 2 ee d — 750 rás [m. 


G. Rásucirea firelor. ` 


După modul de obținere, firele pot fi simple sau multiple. Firele 
obținute pe mașinile de filat in filaturá se numesc fire simple. Pentru 
anumite destinații, firele simple se-reunesc sau se dublează, obtinindu-se 
firele dublate, care se folosesc în mod frecvent,: in industria tricota- 
jelor. Prin supunerea firelor dublate unei noi torsionári, se obtin firele 
răsucite. Această operaţie se numește rüsucire. Scopul răsucirii -este 
obţinerea unui fir mai rezistent cu regularitate mai mare, mai elastic, 
mai neted: si, în cazuri speciale, realizarea anumitor efecte de- aspect 
sau de structură. Firele obţinute la prima răsucire. pot îi din nou reunite 
și răsucite prin operaţia numită cablare. 

Prin răsucire firele componente se rásucesc unele in jurul altora, 
așezindu-se în, forma elicoidală in jurul axei firului răsucit. 


1. Scurtarea firelor prin rásucire 


În cazul când un fir dublat se rásuceste în acelaşi sens cu torsionarea 
firului simplu, firul se scurtează. În cazul răsucirii date în sens contrar 
sensului torsionării, la început firele se lungesc, apoi se scurtează rapid. 
Scurtarea firelor se determină practic prin dezrásucirea firului răsucit 
care a avut lungimea /, și măsurarea lungimilor 1, ale firelor compo- 
nente, întinse după dezrăsucire, Raportul = reprezintă coeficientul 


t 


de scurtare: | 
C us, | | ff) 
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Acest coeficient are o valoare subunitará. 
Scurtarea firului răsucit (in %) se calculează cu relaţia: 


g =—=%.100 -t — 2) 100 = (1 — C.) 100 (2) 
li l i l 
de unde: 
100 — S 
6; = . 
E 100 (3) 


Prin răsucire finetea firului scade, deoarece lungimea firului se mic- 
soreazá. Numárul metric al firului rásucit este dat de relatia: 


Ng —N,'C, =% "C= 


N, 100 —S 
D D 100 


, (4) 


in care: NW, este numărul firului răsucit; 


an 
N. o 
D -e 
C, — 


Se pem 


numărul firului dublat ; 

numărul firului simplu; 

Numărul de fire simple componente ale firului dublat 
(dublajul) ; 

coeficientul de scurtare; 

scurtarea, %. 


Scurtarea firului răsucit este cu atit mai mare, cu cit este mai mult 
răsucit. La firele slab răsucite scurtarea este 0—4%, iar la firele mai 
puternic răsucite este 2—8%, după grosimea firului (scurtarea fiind mai 
mare la firele mai groase). La firele pentru ata de cusut și firele de crep, 
scurtarea ajunge pind la 15—20%. 


2. Formule pentru calculul torsiunii 


la magina de rásucit 


Torsiunea la rásucire se calculeazà cu formula: 


Ls = a pa ^ C, (9) 


in care; Tp este torsiunea de răsucire, rás/m; 


— coeficientul de torsiune folosit la rásucit (din tabele); 


Om, 

Nm, — numărul metric al firului simplu; 
D  — dublajul; 

C,  — coeficientul de scurtare. 


Pentru a obtine torsiunea stabilitá prin relatia (5) trebuie ca maşina 
pe răsucit să fie reglată astfel, încît torsiunea firului rezultat să fie egală 
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cu cea calculatá. Ín mod asemănător ca la mașinile de filat se poate 
calcula torsiunea si la magina de rásucit folosind relatia: 


T = ki , 
* C Vati, (6) 
in care: m, este turatia fuselor maginii de rásucit; 
V, — viteza de debitare; 
C, — coeficientul de scurtare a firului. 


Exemplu. 


1. Să se calculeze valoarea torsiunii necesare pentru obţinerea firu- 
lui răsucit cu fineţea 28/2, coeficientul de torsiune fiind Xm — 120 si 
scurtarea S = 3%. 


Rezolvare: 
Se foloseste formula (5): 


——E 


T, Ez C, =120 JZ -0,97 — 445 ris jm. 


2. La o mașină de răsucit turatia fuselor este de 6 500 rot [min, 
viteza de debitare 12 m/min, iar coeficientul de scurtare de 0,96. Sá 
se caleuleze torsiunea la rásucire. 


. Rezolvare: 

Folosind relatia (6), se obtine: 
T AN ny 6 500 
R= 


VaCs 12 -0,96 


= 565 răs/min. 


H. Infágurarea semifabricatelor şi a firelor 


În, cadrul procesului tehnologic din filatură, diferitele forme regulate 
de material ca văl, pătură, bandă, pretort, semitort, fir, in vederea mani- 
pulárii, transportului, depozitării si alimentării la maşina următoare 
se depun sau se infágoará pe diferite formate. Aceste formate pot fi: 
suluri obținute la aparatul de formare a păturii la cardă, căni cu benzi 
obținute la carda dublă, laminoare, maşini de pieptănat, bobine de 
pretort, bobine cu benzi, bobine cu semitort obţinute de la aparatul 
divizor, laminoare, flaiere, țevi cu fir de la maşinile de filat. 

Pe măsură ce semifabricatele trec de la o maşină la alta, ele se sub- 
fiazá devenind fine. Din această cauză dimensiunile formatelor se mic- 
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şorează, iar numărul lor de 
o bobină cu bandă de la carda dublă se transformă în aproximativ 10 


bobine de pretort la laminorul finisor din filatura de lină pieptănată, 
care, la rîndul lor, devin la mașina de îilat 50 țevi cu fir. 
Indiferent de felul formatului, infágurarea trebuie sá respecte anu- 
mite condiţii, şi anume: 
— firul sau semifabricatul s 


următoare ; | 
— formatul să aibă o densitate cit mal mare; 


— lungimea sau cantitatea de semifabricat sau fir sá fie cit mai 


mari; | | 
tensiunea sub care se înfășoară semifabricatul sau firul sá fie 


cit mai mare si constantá, insá limitatá, pentru a evita aparitia unor 
intinderi suplimentare nedorite (laminaje false) sau ruperi; 


— formatul sá pre 
transportului, al depozitárii si alimentár 


ă se desfăşoare ușor $i liber în. operaţia 


ii la magina următoare. 


vine din ce in ce mai mare. De exemplu, 


zinte stabilitate pentru a nu se deforma în timpul. 
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Partea a doua 


Filatura de liná cardatá 


Filatura de lină se imparte, după sistemul de filare, in: 


a) filaturá de liná cardatá, 
b) filaturá de lină pieptănată, 
c) filaturá de liná semipieptánatá. 


Filatura de lină cardatá folosește ca materii prime fibre fine şi scurte 
de lină (30—60 mm) și alti componenti corespunzători, în timp ce în 
filatura de lină pieptánatá se prelucrează lină fină cu lungimea de peste 
60—65 mm. Pe lingă lină fină, ambele sisteme de filaturi prelucrează 
şi celelalte linuri (semifină, semigroasă, groasă); cele de lungime mai 
mare, mai groase şi omogene au prioritate în filatura de liná pieptă- 
nată. | 

Firele obtinute in filatura de liná cardatá sint mai groase, mai volu- 
minoase, cu suprafata scámoasá, mai putin uniforme si de o rezis- 
tentá inferioará celor pieptánate. Firul de liná semipieptánatá are pro- 
prietáti intermediare între firul de lină cardatá si cel de lină pieptănată. 


Capitolul VI 


Materii prime folosite 
in filatura - 
de liná cardatá 


În filatura de lină cardatá se foloseşte ca materie primă de bază 
lina de tunsoare în amestec cu alti componenti cum sînt: lina mitá de 
pe corpul mieilor, lina t&bácáreascá, lina regeneratá, păruri ale altor 
animale (capre de rasă superioară, angora, casmir, cămilă, iepure de 
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angora etc.), fibre chimice scurte, bumbac și deşeuri de bumbac, deșeuri 
de mătase și de fibre chimice. i 

Lina se poate folosi singură, adică in stare pură pentru obținerea 
firelor cu proprietăţi deosebite, sau în amestec cu celelalte fibre, în anu- 
mite proporţii impuse de calitate şi de destinaţia firelor *). 


Capitolul VII 


Procesul tehnologic din filatura 
de liná cardatá 


Materiile prime folosite in filaturá se prezintá sub forma unei mase 
de fibre intr-o stare incilcitá, presate in baloturi sau saci, avind un 
important procent de impuritáti. Pentru ca aceste materi prime sá 
poată fi prelucrate, ele trebuie întîi curățate de impurități, desfăcute 
într-o stare cit mai afinatá şi apoi bine amestecate. Aceste operaţii 
de curăţire, desfacere și amestecare constituie prima parte a filaturii 
de lină cardată, numită preparatia sau pregătirea. D'feritele materii 
prime folosite în filaturá se amestecă sub forma de straturi suprapuse, 
formînd un pat de amestec sau partidă. Acest amestec este supus apoi, 
în continuare, operaţiei de cardare unde se realizează o desfacere pină 
la fibra individuală și o curăţire a materialului de ultimele impurități; 
apoi fibrele se amestecă, se paralelizează, rezultind un strat de fibre 
numit văl. Válul se divizeazá in benzi sau figii înguste longitudinale, 
care, fiind lipsite de rezistentá, sint supuse unei condensári şi robun- 
jiri, obtinindu-se o nouă formă de material numitá pretort. Pretortul 
este transformat apoi in fir la ultima operaţie a filaturii, denumită 
torsul fin sau filarea. Din cele expuse mai sus rezultă că procesul teh- 


nologic din filatura de lind cardatá cuprinde trei mari secţii, şi anume: 


— secţia de pregătire și de amestecare a materiilor prime; 
— secţia de cardare gi de pregătire pentru filare ; 
— secţia de filare. E 


ECO”. Me ; 
*) Detalii c. „Cartea filatorului de lină“, de aceiași autori, pag. 18. 
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Capitolul VIII 


Pregátirea materiilor prime 
necesare amestecului 


A. Pregátirea linii 


Pregátirea linii euprinde o serie de operatii prin care se urmáreste 
curățirea fibrelor de impurități, ruperea cojocului in bucăţi si apoi 
in suvite din ce in ce mai mici si amestecarea fibrelor in, cadrul lotului. 

Procesul tehnologic de preparatie a linii cuprinde operaţiile din 
schema de mai jos: 


Recepţia — Depozitarea — Debalarea — Sortarea — Desfacerea si 
curátirea (scuturare) 


Spălarea > Uscarea > Carbonizarea > Vopsirea > Uleierea 
{(centrifugarea) E(după necesități) 


Schema procesului tehnologic de preparatie a linii ”. 


1. Sortarea linii nespalate 


Sortarea constă în ruperea in bucăţi a cojocului și repartizarea aces- 
tora pe categorii de fibre cît mai asemănătoare din punctul de vedere 
al proprietăţilor fizico-mecanice şi tehnologice. 


a. Obiectivele sortării 


Prin sortare se urmărește folosirea raţională a linii: sorturile fine de 
lină se întrebuinţează la obţinerea tesáturilor şi a tricoturilor fine, iar 
sorturile inferioare — pentru produse groase, Sortarea linii pe culori 
permite reducerea preţului de cost prin, aceea că sorturile de lină colo- 
. rate nu se mai vopsesc. De asemenea, separarea linii încărcate cu impu- 
ritáti permite evitarea carbonizárii în cea mai mare parte a linii dintr-un 
lot, avînd ca urmare păstrarea integrităţii proprietăţilor linii şi reducerea 
preţului de cost prin reducerea consumului de chimicale şi a altor chel- 
tuieli necesare carbonizării, 


*) v. ,Cartea filatorului de lină“, pag. 23. 
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În timpul sortárii se separă gi lina alterată, stricată, defectá, pătată 
de vopsea a cărei prezenţă în fir ar inráutáti calitatea acestuia. 

Sortarea, se face în aşa fel, încit prin împărțirea cojocului să rezulte 
anumite sorturi şi subsorturi. Pentru obținerea sorturilor, cojocul se 
imparte în funcţie de fineţe, lungime şi culoarea, fibrelor, în timp ce la 
împărţirea în subsorturi se tine seamă de starea linii, de felul şi procen- 
tul de impurități, de defecte. Gu cit lina din cojoc este mai omogenă, 
cu atit numărul de sorturi obţinute este mai mic. După cum reiese din 
tabelul 4 referitor la clasificarea linii spălate, sorturile de lină finá și 
semifin& cu lungimea fibrelor peste 65, respectiv 70 mm, sint destinate 
filaturilor de lină pieptănată, iar cele mai scurte — filaturilor de lină 
cardată. Împărţirea pe subsorturi a cojocului este necesară deoarece 
aceste subsorturi sînt supuse unei prelucrări specifice. Astfel, lina cu 
impurități vegetale se supune carbonizării, lina ingálbenitá și degra- 
dată se vopseşte în culori mai închise si se foloseşte pentru produse 
inferioare. Lina marcată cu vopsea este îndepărtată și vopsită, deoarece 
ar apărea sub formă de defect în ţesături. 


b. Metode de sortare 


Înaintea sortării, baloturile de lină se introduc în încăperi încălzite 
la temperatura de 30—40°C cu o zi înainte. Aceasta este necesar mai 
ales în anotimpurile reci in vederea înmuierii grăsimilor, ceea ce favo- 
rizează ruperea cojocului. 

Sortarea se execută de persoane cu experienţă, care trebuie să aibă 
simţul vázului gi simţul tactil foarte dezvoltat. | 

Sala de sortare trebuie să fie spatioasá şi foarte bine iluminată, de 
preferinţă iluminată natural. | | 

La sortarea linii se tine seamă de regiunea corporală a animalului 
corespunzătoare cojocului, așa cum s-a arătat în fig. 40. In acest scop 
se separă intii marginea cojocului, apoi se desprind părţile de pe coapse, 
coadă, spinare, regiunea costalá si omoplati, după care urmează sepa- 
rarea linii de pe git si de pe piept. Dintr-un cojoc, în urma sortării, pot 
rezulta mai multe sorturi de lină, alături de cele fine putînd rezulta 
și sorturi inferioare si subsorturi. De exemplu: dintr-un cojoc de lină 
pealo se pot obține într-un anumit procentaj sorturile indicate in tabe- 

ul 4. | 

l Din tabelul 4 reiese cá din acest cojoc se pot obține cca. 995 lină 
fină (sort. 26 P, 26 C), 82% lină semifiná (sort. 29 G, 29 P, 33 G, 
33 P), 6% subsorturi (29 Q, 33 Q turitá), 2% lină semigroasă si 1% 
lină groasă. 

În afara metodei de sortare arătată mai sus, mai există metoda de 
sortare pe bandă rulantă gi metoda sortárii in trepte. Metoda pe bandă 
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Tabelul 4 


Sortimente de liná spălată dintr-un cojoc de lind tigaie 
A . ^mt "eum AS E ia 


' Procentajul fafa de Nr. Procentajul fată de 

art, Sortul masa cofoculul, % ert. Sortul masa cojoculul 96 
1 26 P* 3 6 33 P 28 
2 26 C** 6 7 |29C(turitá) 3 
3 29 C 32 8 |33C(turitá) 3 
4 29 P 12 9 |40G 2 
5 33 G 10 10 |55 C 1 
Total: 100 


* Litera P —lina pentru filatura de lind pieptánatá. 
** Litera C — lina pentru filatura de lină cardatá. 


rulantá este aplicabilá numai in cazul linurilor omogene, unde se obtin 
numai 3—4 sorturi. Metoda sortării in trepte constă in aceea cá un 
acelaşi cojoc de lină este sortat succesiv la mai multe mese de sortare 
(3—5 mese). La prima masă se îndepărtează subsorturile, iar la cele- 
lalte mese — sorturile în ordinea calităţii lor. 


2. Desfacerea şi scuturarea linii ` 
a. Conţinutul de impurități 


Cojocul de lină brută conţine o mulţime de corpuri străine (impuri- 
táti) care trebuie eliminate in vederea prelucrării lui la operaţiile urmă- 
toare. Impuritatile linii brute pot fi împărţite in trei categorii: 

— impurități naturale compuse din usuc şi mátreatá, care sint 
generate odată cu creșterea părului; ^ > | 

_— impurități dobindite, formate din corpuri de origine minerală 
(nisip, pámint, praf) gi corpuri vegetale ca: scaieti, turite, cornuti, 


resturi de furaje etc; 

,.-.impuritáti aplicate, formate din vopsele, bitum, ceruri, care s-au 
folosit pentru marcarea animalelor, precum si din diferite medicamente 
utilizate pentru tratarea sau prevenirea unor boli. 

Conținutul de impurități al linii este cu atit mai mare cu cit lina 
este mai fină. Din tabelul 5 se poate desprinde acest lucru. Aceste impu- 
ritati se eliminá prin, desfacere şi scuturare, spălare, descáietare si car- 
bonizare, : | | | 
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Tabelul 5 


Confinutul de impurități si randamentul de spălare al linurilor din R.S.R. 


Randament 


% 


pU O iiec cC EE EECVM PP PL? RR 
. i Produse ale Impuritáti 
Categoria Grásimi transpiratiei minerale! 
linii Yo 9; Y 
a 9 


Merinos 9 12 49 3 
Spancá 8—9 14 27—29 50—44 
Tigaie 7—8 10 40 42 
Stogose - 4—7 10 35 48 
Turcaná 4—6 8 32 54—52 


b. Seuturarea linii brute 


Scopul acestei operaţii este de a desface bucăţile de cojoc in suvite 
şi de a elimina partial impuritátile minerale şi, in măsură mai mică, 
cele vegetale. În urma acestei operaţii se poate ușura și accelera opera- 
tile de spălare, reducind astfel consumul de substanţe chimice. De 
asemenea, lina fiind desfăcută și deci mai voluminoasă, prezintă o 
suprafaţă mai mare de contact cu soluţiile de spălare și cu curenţii de 
aer cald în operaţia de uscare. | - 


Desfacerea si scuturarea linii se execută pe maşini de desfăcut și 
scuturat lină, care precedează maşina de spălat. 


c. Maşina de desfăcut şi scuturat 
liná cu simplă acţiune 


Lina brută, (fig. 40) repartizată uniform pe masa de alimentare 1, 
este condusă la cilindrii de alimentare 3, care au o viteză foarte mică 
fata de viteza tamburului 5. Datorită acestui fapt, lina înaintează foarte 
încet, este reţinută de dinţii cilindrilor de alimentare care au o înclinare 
inversă faţă de înaintare, în timp ce este lovită puternic de dinţii ascu- 
titi şi incovoiati ai tamburului 5. In zona dintre cilindrii de alimentare 
si tambur are deci loc desfacerea bucátilor de lină pind la suvile. În 
continuare, tamburul 5 antrenează în mișcarea sa lina desfácutá $1 0 
aruncă pe grátarul 6, unde impuritátile se separă şi cad prin orificiile 
grătarului in cutia de impurități. Lina scuturatá, inaintind cu tambu- 
rul 5, este preluată de tamburul de evacuare 7, care, avînd o viteză 
mai mare și dinţi drepţi, o proiectează cu viteză în afara mașinii. 
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Fig. 40. Maşină de desfácut 2 3 5 
si scuturat lina cu simplá 
actiune: 

1 — masa de alimentare; 2= 
cilindru presátor egalizator; 
3—cilindru de alimentare; 
4 — cilindru ere M by 

r;6 — erátar; ¢ — E 
HIS bur de evacuare 


d. Masina de desfácut si scuturat liná 
cu dublá actiune (tip Befama 1965) 


Această maşină (fig. 41) este indicată pentru linurile fine deoarece 
acţiunea de lovire se desfășoară in două zone, fiind mult mai diminuată 
fata de cea de la mașina cu un singur tambur. Datorită acestui fapt 


fibrele sînt mai menajate și, prin repetarea lovirii în, zona a doua, efec- 
tul de desfacere-scuturare este cel dorit. 

Din punct de vedere constructiv, această mașină este echipată cu 
două perechi de cilindri rifelati de alimentare prin care se realizează 
retinerea mai puţin, intensă a materialului în timpul lovirii, iar cele două 
tambure sint prevăzute cu dinți drepţi (radiali) care lovesc materialul 
mai moderat. 


_Caleulul producţiei mașinii. Acest calcul este necesar pentru a deter- 
mina cantitatea de material pe care o poate prelucra maşina într-o 
rd de timp. În mod obişnuit, producţia maşinilor se exprimă in 

g /h. 

La magina de desfácut gi scuturat, productia teoreticá se calculeazá 
cu formula: 


P, =V,:60:B-+g, (1) 


in care: V, este viteza mesei de alimentare, m/min; 
B  — lăţimea de lucru a mașinii, m; 
— masa linii repartizată pe un metru pătrat al mesei 
de alimentare. 


6 — Exploatarea raţională — c. 1325 81 
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Exemplu. Sá se calculeze producţia maşinii de desfăcut și scuturat, 
lină dacă se cunosc: viteza de alimentare 8,2 m/min, lăţimea de lucru 
1,5 m, masa de lină pe metru pătrat 1,25 kg/m2: 


P, —y,:60: B*g = 8,2 + 60 + 1,5 + 1,25 = 920 kg/h. 


A rezultat productia teoretică, ceea ce ar însemna cá magina func- 
tioneazá fără opriri. În realitate însă, această maşină, ca orice utilaj, 
are si stationári, determinate de procesul tehnologic (întreţinere, deser- 
vire si reglări). Tinind seamă de aceste opriri, în, calculul producţiei se 
obţine producţia practică ce se calculează în, funcție de producţia teore- 
tică corectată printr-un coeficient numit coeficientul timpului util. 
Acest coeficient arată cît din timpul unui schimb (8 ore) mașina a lucrat 
fără stationári. De exemplu: dacă în cursul celor 8 ore (480 minute 


maşina a lucrat numai 432 minute (timpul util), rezultă că valoarea . 


coeficientului de timp util este: 


CTU === =0,9, 


unde: 7, este timpul util; E 
T — durata unui schimb (480 minute). 


Aceasta înseamnă că din timpul planificat de opt ore, magina a lucrat 
numai 90%, restul timpului (10%) constituind stationárile maşinii. 


Deci, producţia practică a maşinii se va calcula astiel: 
P, = P,» CTU = 920 -0,9 = 828 kg/h. 


Reglarea maşinii de desfăcut și scuturat lind. În funcţie de conţinutul 
de impurități al linii, lada de alimentare a acestei mașini poate funcționa 
cu patru variante de viteză, fiind prevăzută cu o cutie de viteză. Linu- 
rile fine cu conţinut mare de impurități necesită o viteză minima, lar 
cele groase — o viteză mai mare. 

— Ecartamentul dintre pieptenele oscilant şi masa oblică cu cuie 
este de 5—6 cm, putind ajunge chiar la 8 cm. 

— Ecartamentul dintre cilindrii de alimentare si tamburul maşinii 
este de 3—4 cm, ! 

— Viteza cilindrului desprinzător (fugátor) este de aprox. două ori 
mai mare decit viteza tamburului, 
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3. Spălarea línit 
a. Scopul si principiul spălării 


Scopul spălării linii este de a i 
minerale, pámintoase, usuc (grásimi) 


bonat de sodiu), sápun, produse detergente etc., care formeazá solutia 


de spălare *). 
in tabelul 6 sint prezentati parametrii spălării. 


Tabelul 6 
Parametrii spălării 
Numărul de ordine al bazinelor 
J 
TES E |... II III IV v S OTRA 
Sortu — apaci- e 
linii Chimicale U.M. fated chimicale 
11 0001 8 400 1 8 4001] 84001 84001 kg/16 h 
| 
Flota adaos 
29 C | Soda cal- g/1 kg 3,6 5,2 4,2 240 
cinatá adaos 10 11 2,5 94 
33 C | Alcool gras | g/1 kg 1,1 1,8 1,2 79 
sulfonat | adaos 4 3,5 
ae Roe cree ee A” 
Temperatura C: 42 45 50 40 30 
Ara PA E ee MEME ee 
Durata de frecare " 
18 2,2 1,4 1,4 1,6 


a linii min 


b. Masini de spálat de construcţie modernă. 
^ “Leviatanul tip „Dofama“ 1905 
de construcţie poloneză 


Faţă de mașinile de spălat clasice, această maşină se caracterizează 
printr-o productivitate mare asigurind o spălare de bună calitate a linii, 
la un preţ de cost scăzut, 


a ep 
*) y, „Cartea filatorului de liná^, pag. 27, 
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ndepárta de pe fibre impuritátile 
si, in másurá mai micá, a celor 
vegetale. Lina se spală pe mașini de spălat leviatane, cu apă caldă, 
în care se adaugă diferite substanţe alcaline ca: sodá caleinatá (car- 
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Din punct de vedere constructiv, această mașină cu- 
prinde următoarele parti (fig. 42): 

— ladă de alimentare; 

— lup scuturător cu dublă acţiune; 

— o baterie de cinci bazine amplasate succesiv; 

— a doua ladă de alimentare (intermediară, ultimul 
bazin şi mașina de uscat); 

— maşina de uscat cu tambure perforate; 

— pupitre de comandă; 

— tablou de comandă pentru uscător. 

Fiecare bazin este dotat cu mecanisme de cufundare şi 
de antrenare a linii de la un capăt la altul, sistem grapă, 
care permite o bună înmuiere a linii şi asigură o înaintare în 
mod continuu, actionind fără s-o lovească și preintimpinind 
degradarea, îndeosebi impislirea el. 

Mecanismul de scoatere a linii din bazin este tot sistem 
grapă, avind aceleaşi avantaje ca cele indicate mai sus. 

Mecanismul de stoarcere este compus din doi cilindri, 
dintre care cel superior este îmbrăcat cu inele de cauciuc. 
Cilindrul superior presează asupra celui inferior prin acţiune 
pneumatică. | 

Alimentarea bazinelor cu soluţie de spălare se asigură 
cu ajutorul unei pompe, dintr-un rezervor plasat lateral 
deasupra bazinelor. Evacuarea flotei murdare, adaosurile 
de soluţii, reglarea concentraţiei și a temperaturii soluţiilor 
se realizează cu ajutorul unor sisteme automate. De la ulti- 
ma presă de tsoarcere, lina trece în a doua ladă de alimen- 
tare, care o predă la mașina de uscat. | O 

Prevázutá cu 6 tambure perforate si functionind dupá ETE 
sistemul ,Fleissner", maşina de uscat realizează o uscare 
omogenă a întregii mase de fibre. La ieșire din maşină 
lina nu este fierbinte și are o umiditate apropiată de cea 
a reprizei, - 
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Caracteristicile tehnice ale leviatanului. ,,Dofama* 


Producţia 300—660 kg/h lină spălată 
Capacitatea bazinelor şi uscată 4,8 m? 
Dimensiunile de gabarit; 
— lungimea 61 000 mm 
— lăţimea 3 400 mm 
Greutatea 58 000 kg 


Puterea electrică necesară 114,6 kW 
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c. Calcule la leviatan 


Calcule cinematice și tehnologice ale grapei mari (fig. 43) 


DU A te 9 1 13 13| aC 
mn, Tbe amu ep LL A 
D, t R 4 280 9,5 | R| 40| R, 
950 : 90-13-13 
= == =136; 
280 + 9,5 - 40 
C 136 
Reniy = RO U8 = 6,5 080 /min; 
max 
C 136 ; 
NG s = =— = 10,4 osc [min. 
EU = A 13 | 
min 
Calculul numărului de oscilaţii ale grapei miei (fig. 43): 
| 1 |. 90: .1..17 25 
a ni A 2.950. 20, 1-7, — 39,2 680 [mim. 
Da izo Z 280 9,5 17 25 > i 


Calculul cursei grapei mari si a vitezei de înaintare: cursa grapei 
mari la leviatanul ,,Dofama“ are valoarea de 160 mm. Viteza de inain- 
tare a linii in bazin, imprimată de grupa mare se calculează cu relația: 


'na:l 
V, == 6; 
1 000 


in care: ng este numárul de oscilatii pe minut ale grapei mari, cal- 
culat cu relația (2); ' 
l, — lungimea cursei grapei (160 mm). 


Rezultă : 


min R 21 
Smar 
2 . 
V; = 2176 4,68 m/min. 
maz "13 


= .. Calcule cinematice la presa de stoarcere cu sistem de presare pneu- 
. matie (fig. 44). KV 
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Fig. 44. Schema cinematicá a presei de stoarcere. 


Calculul turatiei cilindrului inferior şi a vitezei lui periterice: 


z 27 33 15 
Nog LI TET MT =0 acti 
“9 E Za 
27 33 15 
C, = 722+ — =.= = 13,5; 
130 86 64 
Zimin 15 5 . 
Roi = + Amin —48,5.— =3,23 rot [min ; 
Clan ’ é ) ) 
. Zomar 63 
Zimag 20 — 23 
Re... =C+ AM — 43,5: — = 4,82 rot [min 
ma q ? 7 
Zomin 56 
Dei Nei : 406 + 3,23 ; 
Vu > a, upra a AAD: m mit; 
ihi 1 000 1 000 
Vo: >. 644. m fmin. 
max 1 000 


Calculul turatiei si al vitezei periferice a cilindrului superior: 


i = 
n, —7990.5,27,99 I (^ 440 Be 
$ z, 130 78 64 Zo Za 
722 - 27:33:15 
s = = 149; 
130 - 78 - 64 
n — 14.9 - 21min fh Oe ce _ 
tomin T 14,9 T — 14,9 + — = 3,56 rot /min; 
Zomaz 63 m. 
== 14 9. Zimaz A 20 ‘ | et 
Ssmag 149 = 14,9 -= =5,34rot min; 
Zomin |. 96 
TD ego, mi T. 466 -3,56 — . 
= — a L : 
Cs min 1 000 1 000 5,2 m [min ; 
^ Den : ; A 
“A ares max — TD: 466-534 _ 7,8 m /min. 


“smaz  — — 1000 1 000 


„În schema cinematic’ a presei de stoarcere (v. fig. 44) se observi 
existența unui mecanism diferenţial care are rolul de a mări viteza 
unuia dintre cilindri cînd celălalt isi mişcorează viteza (este frinat de un 
Strat mai gros de material). a 

Între cei doi cilindri de stoarcere există o diferență de viteza peri- 
ferică de cca, 20%, cilindri superiori avind o vitezá mai mare peniru 
à se realiza un efect mai bun de stoarcere. 
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Calculul producţiei practice la leviatan. 
P, = Va: 60: Bg LL - CTU [kg/h], 


in care: P, este produetia practicá, kg/h; 


V, — viteza periferică a cilindrilor storcători ; 
B  — lăţimea de lucru a leviatanului ; 
g  — masa linii pe 1 m?al mesei de debitare de la ultima 


presă de stoarcere; 
Yu  — procentul de pierderi de apă la uscat; 
CTU — coeficientul de timp util. 


Exemplu. Sá se calculeze producţia leviatanului cunoscând : viteza de 


debitare 3,9 m/min, lăţimea de lucru a leviatanului 1 800 mm, masa 


lînii pe 1 m? 2,1 kg /m?, umiditatea pe care o pierde lina 48%, coeficien- 


tul de timp util 0,9: 


P, =3,9 -60 -1,8 -2,1 == 0,9 =415 kg /h. 


d. Reglaje la leviatan 


La leviatan se efectueazá urmátoarele reglaje: 

Viteza de inaintare a linii in bazine se regleazá prin schimbarea rotii 
de schimb R/13—21 dinti (v. fig. 43). 

— Presiunea asupra cilindrilor storcátori se poate regla de la com- 
presor, valoarea obișnuită fiind de 7—8 at (mai mare pentru linurile 
cu conţinut mărit de impurități pámintoase). . 

— Dozarea de substante in solutia de spálare se face prin schimbarea 
cursei pistonului dispozitivului de dozare, actionind asupra suruburilor 
de reglare. 

— Traiectoria de mișcare a grapei mici se reglează prin şurubul 
de legătură între partea, de antrenare și partea din fatá a grapei. 

— Temperatura soluţiilor de spălare se reglează la valoarea prescrisá 
prin modificarea poziţiei acului indicator al termostatului. 

Deschiderea după program a ventilului de evacuare a soluţiei mur- 
dare se stabilește prin reglarea releului de timp de pe pupitrul de comandă. 
Durata între două deschideri poate fi între 1 şi 60 minute. 
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e. Leviatanul ,,Petrie & MC. Naught“ 


Leviatanul este format din: lada de alimentare, magina de desfácut 
şi scuturat cu dublă acţiune şi cinci bazine de spălare. 


Mecanisme specifice: 


— Dispozitivul de introducere a inii în soluţie constă dintr-o pompă 
care produce un jet puternic de soluţie la capătul fiecărui bazin. În 
acest scop pompa este fixată lateral spre capătul bazinului și primește 
o anumită cantitate de soluție pe care o absoarbe gi o refulează sub 
formă de jet la intrarea linii în bazin, creîndu-se astfel un, circuit închis 
(bazin-pompá-capátul bazinului). l | 

— Antrenarea linii de-a lungul bazinului se. face printr-un, mecanism 
cu grapá lungă, iar scoaterea linii la capătul bazinului — prin grapa mică. 

— Presa de stoarcere este prevăzută cu un sistem de presiune pneu- 
matic (fig. 45), cilindrii fiind îmbrăcați cu cauciuc. Sistemul de presiune 
este alimentat, cu aer comprimat cu presiunea de 8 at de la un com- 
presor care alimentează toată mașina. Aerul comprimat, trecînd prin, 
conducta a, intră în, cilindrul 5 presind pistonul 6 de jos in sus, astfel 
încît, tija 7 a pistonului, prin pirghia 8, acţionează asupra capetelor 
axului cilindrului presător 9. În, cazul cînd este nevoie ca cilindrul supe- 
rior să fie ridicat pentru curăţire, reparaţii etc., se acţionează asupra 
robinetului de inversare 3, astfel că aerul comprimat trece prin conducta 
b, actionind pistonul 6 de sus în jos. Pentru reglarea presiunii se mane- 


Fig, 45, Sistem de presare pneumaticá al cilindrilor storcători. 
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vreazá robinetul de reglare a presiunii 3. Pentru o functionare normalá 
a sistemului pneumatic, conducta a este prevázutá cu robinetul de sigu- 
rantá 4 gi cu un recipient pentru apa de condensatie 2. 

— Regulatorul de temperatură al flotei de spălare (fig. 46) se compune 
din traductorul de temperaturá 4 cu elementul sensibil 5, prevázut cu 


ii 
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Fig. 46. Regulator de temperaturájal flotei de spálare. 


indicatorul cu penitá 6 si acul de reper 5, servomotorul cu membraná 
11 si organul de reglare a debitului de abur 12. Considerind ca tempe- 
ratura prescrisá dintr-un bazin al leviatanului este de 45^, regulatorul 
a fost reglat de la reperul ó la o anumitá pozitie. La un moment dat, 
in bazinul respectiv temperatura scade sub cea prescrisá. În acest caz, 
elementul sensibil 2 (un, cilindru umplut cu o substanţă care are un 
coeficient, de dilatatie termică mare) determină o scădere a presiunii 
aerului comprimat în, regulatorul 4 si în, conducta 10, iar membrana $e 
deformează şi servomotorul 11 produce prin, tija lui deschiderea supape! 
12, permitind să intre în, bazin, aburul cu un debit mai mare şi să incál- 
zească soluţia pînă la temperatura prescrisă de 45”. Regimul de tempe- 
ratură din bazin, este înregistrat continuu, de către penita 6 a regula- 
torului. Înregistrarea se face pe un, disc rotitor acoperit cu hîrtie pre- 
văzută cu o liniatură specială. 
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f. Intretinerea leviatanului 


Intretinerea agregatului de spálare (leviatanului) constá din curá- 
tire, ungere si reparaţii. Gurăţirea poate fi curentă si periodică. Gurátirea 
curentă se efectuează în decursul celor opt ore de lucru. Gurátirea perio- 
dică se face la intervale de timp mai lungi, obişnuit la sfirgitul sáptá- 
minii sau înaintea reperafiilor. 

Curăţirea curentă constă in îndepărtarea impurităților din spaţiul 
de deservire a leviatanului. O atenţie deosebită se va acorda, eliminării 
flotei murdare din bazin. După opt ore de lucru se golesc complet toate 
bazinele si se spală cu jeturi de apă in întregime — atit bazinele cît si 
spaţiul din jurul mașinii. 

La curățirea periodică se curăţă in mod amănunţit batiurile, meca- 
nismele şi pereţii bazinelor. 

Pentru a reduce frecarea şi uzura organelor in mișcare (arbori, roti 
dintate), la leviatan trebuie respectat un anumit regim de ungere, folo- 
sindu-se lubrifianti corespunzători. Pentru ungerea lagărelor cu alune- 
care si a părţilor glisante se folosește ulei de maşină 108,111. Pentru 
roti dinţate cu turație mare se utilizează ulei 302, iar pentru cele cu 
turație mică, unsoare consistentă grafitatá. Pentru lagăre cu rulmenţi 
se folosește unsoare consistentă RUL 100. 

Reparatule pot fi accidentale (intimplátoare) sau planificate. Cele 
planificate se impart în: 


— controlul planificat ; 

— reparaţiile curente I; 

— reparaţiile curente II; 

— reparaţiile capitale. 

Controlul planificat se face la interval de o lună sau două și constă 
în verificarea stării maşinii și înlocuirea anumitor piese. 

Reparatiile curente I se fac la un interval de 6 luni cu o staţionare 
a maşinii de cca. 3 zile, executindu-se un volum mic de lucrări. 

Reparatiile curente II se execută la un interval de cca. un an, cu 0 
staționare de o săptămînă, necesitind un volum mai mare de lucrări. 

Reparaţiile capitale (generale) se fac la un interval de 5—7 ani, cu 
0 staţionare a utilajului de cca. 2—3 săptămini. Acestea necesită un 
volum mare de lucrări care constau în demontarea tuturor ansamblu- 
rilor şi organelor, repararea sau înlocuirea celor uzate. În urma acestor 
reparații magina este considerată, din punctul de vedere al funcţionării, 
ca $1 nouă, 
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g. Defecte de spülare 


| "HN 


Defecte 


Cauze 


Măsuri de remediere 


u-—————— o A A 


1. Liná insuficient spălată 


2. Lina degradatá (culoare 
galbenă, rezistență re- 
dusă, alungire, redusă) 


3. Lina cu aspect murdar 


4. Lină împislită (frecvent 
la linurile fine) 


5. Conţinut depășit sau in- 
suficient de grăsimi pe 
fibră în urma spălării 


Concentrația prea mică 
a soluţiilor de spălare, 
temperatură prea joasă 
durată prea mică, pre- 
siune de stoarcere in- 
suficientá, apă necores- 
punzătoare 


Concentratie prea mare 
de sodă l 

Temperatură prea ridi- 
cată 


Durată prea mare . 


Eliminarea prematură a 
grăsimilor în faza de 
inmuiere (concentrații si 
temperaturi depágsite) 


Temperatura si  concen- 
tratia depásite, combi- 
nate cu viteze prea 
mari ale organelor de 
lucru si de presiune 
prea mare la presá 


Parametri de spálare ne- 
v PU 
corespunzători 


Se va adăuga necesarul de 
chimicale i 
Se va ridica temperatura 
Se vor regla vitezele meca- 
nismelor de antrenare a 

a linii 
Se vor adăuga greutăți la 
sistemul de presare. 
Măsuri de limpezire şi de de- 
durizare a apei 


Diluarea sau înlocuirea so- 
lutiei. 

Coborirea temperaturii 

Se va mári viteza de inain- 
tare a línii 


Se vor stabili temperaturi si 
concentraţii mai mici la în- 
muiere 


Se vor stabili concentratii si 
temperaturi corespunzátoa- 
re, reglind in acelasi timp 
viteza si presiunea la or- 
ganele de lucru 


Stabilirea corespunzátoare a 
parametrilor 


4. Uscarea linii 


Lina spălată, asa cum este obţinută de la leviatan, conţine o inpet 
tantá cantitate de apá, care se eliminá prin uscare. Uscarea linu spálate 
poate avea loc in două faze: 


— centrifugare ; 


— uscare propriu-zisă. | : 
La agregatele de spălare moderne, uscarea se efectuează fără centri- 


fugare. 
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a. Centrifugarea 


Centrifugarea este o operaţie mecanică constind în îndepărtarea 
unei parti din apa conținută de lină (50—60%) prin acţiunea forţei 
centrifuge. Operația se efectuează cu maşina centrifugá (fig. 47). Mate- 


„Fig. 47. Masiná centrifugă. 


rialul repartizat uniform în toba perforata, din momentul punerii în 
funcţiune a maşinii, este presat puternic pe peretele perforat datorită 
forţei centrifuge. În urma acestei presări, apa se separă de lină şi trece 
prin, orificiile tobei, fiind apoi evacuată în canalul de scurgere. 

\ | 


. b. Uscarea propriu-zisà 


Aceastá operatie se bazeazá pe principiul evaporárii apei din mate- 
rial sub acţiunea curenților de aer cald. 

De la centrifugá lina trece la magina de uscat. Masinile de uscat se 
clasifică in: rii JT | 

— maşini cu acțiune intermitentà; 

— maşini cu acţiune continua. | 

Din prima categorie face parte maşină de uscat cu tăvi, iar din a 
doua, mașinile de uscat cu una sau mai multe benzi și maşina cu tam- 
bure perforate, -. i SER hs ua i 
c. Uscátorul cu tăvi 

Această maşină (fig. 48) are o productivitate micá si de aceea se 
foloseşte in secții mai mici de spălare a linii. Maşina se compune din, 


una sau mai multe camere 1 ai căror pereţi sint metalici şi cáptugiti 
cu materiale izolante (plăci de plută, vatá de sticlă, azbest etc.). Radia- 
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toarele 2 sint montate in interior paralel cu peretele lateral. Távile sau 
sertarele 3, cu peretii laterali de tablá, au fundul din plasá de sirmá 
galvanizatá. Dupá ce sint incárcate cu material, ele sint introduse in 


5 6 


Fig. 48. Uscător cu tăvi. 


camere de uscare după care se închide uşa 6. Se pune in funcțiune ven- 
tilatorul 4, care pune in mișcare masele de aer cald, precum $i gura 5, 
pentru evacuarea, aerului umed. Așezarea linii in tăvi se face in afara 
mașinii, tăvile fiind depuse pe un rastel tip cărucior, care poate fi depla- 
sat în fata maşinii pînă în dreptul compartimentului respectiv, in vederea 
introducerii lor in camera de uscare. Lina este lăsată pentru uscare 
aproximativ 30—40 minute, după care távile se scot şi se așază pe ras- 
telul mobil. | 
| d. Uscătorul cu benzi în etaje 


Lina este introdusă (fig. 49) în jgheabul 7 al lăzii de alimentare 2, 
de unde masa oblică cu cuie 3 lasă lina să cadă pe prima masă rulantă 
4 a mașinii. Această bandă transportă lina de-a lungul maşinii, de unde 


| Sâ 


— 


Fig. 49. Uscátor cu benzi in etaje. 
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materialul cade pe a doua bandá 5, care are o miscare in sens invers 
fatá de prima. Astfel, in mod succesiv, lina ajunge de pe o bandá pe alta, 
iar de pe ultima bandá 6 trece pe masa de debitare 7 a maginii. Usca- 
rea se realizeazá datoritá aerului cald care este refulat de ventilatorul 8. 
Acest curent de aer, incálzit de radiatoarele 9, trece de jos in sus prin 
straturile de liná, cedind cáldura si incárcindu-se cu umiditate, pentru 
ca apoi sá fie evacuat de ventilatorul 10. Temperatura de uscare trebuie 
să fie cuprinsă între 60 şi 70*G. Durata de trecere a linii prin mașină 
este de 10—15 minute, fiind reglată prin, schimbarea vitezei benzilor. 


e. Uscătorul cu tambure perforate (Fleissner) 


Acest uscător se caracterizează printr-o mare productivitate și con- 
sum mic de abur. Este indicat şi pentru uscarea fibrelor sintetice, fiind 
cea mai modernă maşină de uscat folosită actualmente în industrie 
(fig. 50). 

Din lada de alimentare J materialul ajunge pe masa de alimentare 2. 
De la aceastá masá materialul trece succesiv pe suprafata perforatá 
a celor 3—6 tambure unde se usucá, fiind debitat apoi de masa 10 in 
lada de colectare 11. 

Fiecare tambur este prevázut cu un ventilator 7, antrenat de moto- 
rul M. Ventilatorul 7 imprimă aerului o mișcare de trecere printre 
ţevile caloriferului 8. Astfel aerul se încălzește, trece printre clapele de 
dirijare 9 şi apoi perpendicular pe suprafaţa tamburului 3, respectiv 
prin stratul de lind, absorbind umiditatea din material, pătrunde în 
interiorul tamburului prin perforatii si este absorbit axial de ventila- 
torul 7, parcurgind astfel un circuit inchis. 

Datorită acţiunii de absorbţie lina aderă la suprafaţa tamburului, 
care o antrenează in mișcarea sa pind cînd o predă tamburului următor. 
Datorită traseului gerpuit al stratului de lind se realizează o uscare 
uniformă, deoarece ambele suprafeţe ale stratului de liná vin in contact 
cu suprafeţele de absorbție ale tamburelor in mod succesiv. Uscătoru l 
prezintă următoarele avantaje: 

— gabarit redus (dimensiuni mai mici); 

— durată de uscare redusă (1—3 min); 

— producţia mașinii poate ajunge, in funcţie de numărul de tam- 
bure, pînă la 500 kg/h. 


7 — Exploatarea raţională — c. 1325 i 97 
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f. Reglarea mașinii de uscat 
cu tambure perforate 


Această mașină necesită următoarele reglaje: 

— turatia tamburelor perforate se reglează manevrind variatorul 
fără trepte ô (fig. 51); 

— debitul de abur se reglează cu ajutorul unui șubăr, astfel ca tem- 
peratura de uscare din interior sá nu depășească pe cea prescrisá; 

— cantitatea de aer umed ce se eliminá din, uscátor se regleazá 
prin rotirea unei clapete de la gura de evacuare; 

— intinderea mesei de alimentare se regleazá prin deplasarea lagá- 
relor de sustinere a cilindrului intinzátor in aga fel, incit ságeata de 
mijloc să aibă maximum 15 mm; > 
| — plăcile curbate (diafragmele) din interiorul tamburelor perforate 
- trebuie reglate in aga fel, încît trecerea linii de la un tambur la celălalt 
sá se realizeze în, bune condiții, ele trebuind să acopere în mod alternativ 
jumătatea de sus sau de jos a suprafeței interioare a tamburelor. 


g. Intrefinerea maşinii de uscat 
cu tambure perforate 


— Sáptáminal maşina se va curăța in interior de praf si resturi de 
liná: se vor curáta in special motoarele in exterior; 

— Sáptáminal se vor sufla cu aer comprimat radiatoarele; 

— La interval de şase luni, radiatoarele se vor demonta si se vor 
curăța și spăla in mod amănunţit, curăţarea acestor elemente calorigene 
fiind hotáritoare în buna desfăşurare a procesului de uscare; 

— Sitele metalice ale tamburelor perforate se vor spăla cel putin 
o dată la trei luni. 

O. dată, anual, se va face o revizie generală a întregii maşini, cu o 
demontare parțială pentru o curăţare detaliată, cînd se va verifica şi 
Starea rulmentilor, care se vor spăla gi unge cu lubrifiant proaspăt ,se 
va verifica starea izolatiei termice a maşinii si se va înlocui uleiul din 
cutiile de transmisie, de FIR 
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Defecte 


h. Defecte de uscare 
SE a a PA DT N N ANEI PE: CITY 


Cauze 


Măsuri de remediere 


PE E o N 


1. Lînă insuficient de us- 
cată 


2, Lină degradată 


3. Liná suprauscatá (lina 
pierde si apa de higro- 
scopicitate, ráminind nu- 
mai cu 2—3 % umiditate) 


Temperatura prea joasă, 
Durata de uscare prea 
mică. Neevacuarea ae- 
rului umed (defect de 
ventilatie) 

Liná insuficient desfăcută 
sau în strat prea gros 

Alimentarea neuniformă a 
mașinii 


Temperaturi prea ridicate 
Durata de uscare prea 
mare 


Temperaturi prea ridicarte 

Trecere bruscă la o tem- 
peratură ridicată 

Contact de lungă durată 
a linii cu aerul supra- 
încălzit 


Se va micşora viteza de îna- 
intare a linii. Se vor con- 
trola ventilatoarele și con- 
ductoarele de aer 

Micșorarea grosimii stratului 

Se va asigura o alimentare 
uniformă 


Se va regla debitul de abur 
Se va mări viteza de antre- 
nare a linii 


Se va regla debitul de abur 

Se va controla in permanentá 
temperatura 

'Se va inchide robinetul de 
abur în cazul defectárii 
maşinii 


5. Îndepărtarea impurităților 


vegetale din lina 


Lina in urma spălării, rămîne cu o serie de impurități vegetale, ca 
scaieti, cornuti, turitá, seminte etc., care se pot indepárta pe douá 


cái; 


— pe cale mecanică (descáietare); 

— pe cale chimicá (carbonizare). : o - 

Indepártarea pe cale mecanică se realizează cu maşini de descáletat 
sau cu mecanisme adaptate la agregatul de carde. 


Îndepărtarea pe cale chimică a impurităților vegetale — v. „Cartea 
filatorului de liná*, pag. 35. 


a. Instalatie moderná de carbonizare 


tip „Petrie si Me Naught“ 


Aceastá instalatie functioneazá continuu, efectuind in mod suc- 
cesiv toate fazele carbonizárii, permitind astfel obtinerea unei produc- 


tivitáti márite. 
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Condițiile de muncă la această instalație fiind mult îmbunătățite, 
se evită pericolul de imbolnávire si accidentare a muncitorilor. 

Instalaţia se compune din următoarele: 

— ladă de alimentare; 

— două bazine de împregnare a linii cu soluţie de cutbonizare (acid: 
sulfuric); 

.— ascător cu o singură bandă rulantă; 

— transportor pneumatic de la uscător la scuturător ; 

— mașină de zdrobit și scuturat impuritátile carbonizate (două 
mașini cuplate succesiv); 

— ladă de alimentare; 

— leviatan cu cinci bazine pentru neutralizare; 

— uscător cu trei tambure perforate tip „Fleissner“. 

Mai puţin, cunoscută din, cadrul acestui agregat este mașina de zdro- 
bit şi scuturat impuritátile vegetale carbonizate (fig. 52). 

Această maşină este alcătuită din următoarele parti: masa de ali- 
mentare 1, cilindrul presător 2, cilindrii zdrobitori 3, cu suprafața cane- 
lata, in număr de 12 perechi, cei superiori presind asupra celor inferiori 
prin, arcuri elicoidale cilindrice, tamburul scuturátor 4, prevázut cu 
cuie fixate pe'o bandá de otel elicoidală, grătarul 5, gura de evacuare 
a impurităților 6. 

De la ultima pereche de cilindri zdrobitori, materialul este lovit de 
cuiele tamburului 4, înaintind axial datorită dispunerii elicoidale a 
cuielor pe suprafaţa tamburului, fiind evacuat la capátul opus. 


Defecte de carbonizare. In cazul cind operaţia de carbonizare nu 
este condusă conform regimului stabilit, se pot ivi degradări ale linii 


72. perechi 


Fig. 52. Maşină de zdrobit şi scuturat impurități vegetale carbonizate,. 
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cu privire la rezistentá, moliciune, culoare, capacitatea de filare. Gau- 
zele cele mai frecvente pot fi: folosirea unor solutii de acid sulfuric prea 
concentrate, depăşirea duratei normale de înmuiere, pauze prea mari 
între impregnare si uscare, temperatura prea ridicată in etapa întîi 
de uscare, ridicarea bruscă a temperaturii în etapa a doua a uscării, 
depăşirea temperaturii de 105°C in etapa a Il-a, depășirea duratei car- 
ponizării propriu-zise, neutralizarea insuficientă a acidului din lină. 


B. Preparatia fibrelor chimice 


Deoarece fibrele chimice scurte urmează să fie amestecate cu lina 
în vederea obţinerii anumitor produse, acestea trebuie să se găsească, 
ca şi lina, într-o stare afinatá, bine desfăcute. În anumite cazuri, este 
necesară vopsirea acestora în culorile impuse de reţeta de amestec. 


a. Pregătirea celolinii 


| Celolina, ca gi celelalte fibre chimice, spre deosebire de alte materii 

prime, este lipsită de impurități; operaţiile de curăţire nu mai sînt deci 
necesare, fibrele avînd aceeași lungime si fineţe. Deoarece celolina este 
adusă în întreprindere presată in baloturi, este necesară o desfoiere 
si desfacere a fibrelor, care se realizează trecindu-le o dată sau de două 
ori prin lupul de amestec. In cazurile cînd celolina se vopseşte, după 
vopsire se spală, se centrifugheazá, se usucă și în, continuare se desface, 
trecînd-o o dată sau de două ori prin lupul de amestec. 


b. Pregătirea fibrelor sintetice 


Înainte de a fi supuse procesului tehnologic, fibrele sintetice se 
introduc într-o sală cu temperatura aerului de 20—24°Q şi umiditatea 
de 60%, timp de 24—48 ore, cu scopul de a evita depunerea pe supra- 
fata fibrelor a unor picături de apă (efectul de rouă), în cazul cînd s-ar 
face trecerea direct din magazie de la rece la cald. Acest fenomen este 
specific fibrelor sintetice, care, practic, sînt lipsite de higroscopicitate. 

n cazul cînd nu se vopsesc, se trec o dată sau de două ori prin lupul 
de amestec, în vederea desfacerii masei fibroase din starea presată. 

Dacă este necesară vopsirea, lor, după această operaţie fibrele sin- 
tetice se spală, se usucă gi se tratează cu substanțe antistatice. Acest 
lucru este absolut necesar, deoarece, în timpul vopsirn, fibrele au 
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pierdut substantele antistatice cu care au fost tratate la intreprin- 
derea producátoare. Pentru tartarea antistaticá se intrebuinteazá emulsii 
care au la bază diferite produse chimice ca: Remol OK, alcooli graşi 
sulfonati, Avolan, Detersin DBS etc. Aceste emulsii, acoperind fibrele 
sub forma unei pelicule foarte fine, evită încărcarea lor cu electricitate 
statică în timpul prelucrării. 


C. Preparatia zdrentelor 


1. Generalitati 


Necesitátile mereu crescinde de materii prime textile, ca o conse- 
cintá a creșterii necesităților populaţiei, au dus la folosirea linii sub formă 
de masă fibroasă rezultată în urma destrămării zdrentelor, denumită 
lină regenerată. | | 

Procesul, tehnologic de obtinere a linii regenerate cuprinde următoarele 
operatu; 

— receptia, depozitarea, debalarea, dezinfectarea, despráfuirea, táie- 
rea si sortarea, spálarea, centrifugarea, uscarea, decolorarea, carboni- 
zarea, vopsirea, centrifugarea, uscarea, uleierea, destrámarea, garne- 
tarea *). to 


a. Colectarea si dezinfectarea zdrentelor 


Zdrentele sint colectate de la populatie si de la intreprinderile de 
confecţii de către unităţile DGA, unde se sorteazá in mare si se dezin- 
fectează, stropindu-se cu substanțe antiseptice (2—5% acid formic) 
sau praf DDT. Dezinfectarea se mai poate face introducind zdrentele 
într-o încăpere specială, unde sint supuse aburului la temperatura de 
10— 80*C. | 


b. Destrámarea zdrentelor 


Această operaţie are ca scop tran sformarea zdrentelor într-o masă 
fibroasă cu fibre cit mai bine individ ualizate, numite lină regeneratá. 
Destrămarea, se bazează pe principiul | ovirii materialului in stare ținută 
de către cuie de oţel fixate pe suprafaţa unui tambur în rotaţie. 


*) y, „Cartea filatorului de lină“, pag, 37. 
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2. Maşina de destrămat zdrente ,,Schirp“ 


Masa de alimentare 1 (fig. 53) este construită din pinză cauciucatá, 
care se poate întinde de la cilindrul intinzátor. Cilindrii alimentatori 2 
sînt construiți din oţel cu suprafața canelatá, avind diametrul de 55 
mm, cel superior presind asupra celui inferior printr-un, sistem de 
presare cu arc cu discuri cu o forță de 230—830 kgf. Tamburul 3, cu 
diametrul de 750 mm, are pe suprafața sa fixate una lingă alta 38 de 
plăci cu cuie de oţel de formă plată ascuţite la virf. 

Materialul este așezat de muncitor pe masa de alimentare 1 (fig. 53) 
sub formă de strat cit mai uniform, de unde este preluat de cilindrii 
de alimentare. În timp ce zdrentele înaintează printre cilindrii alimen- 
tatori cu o viteză foarte mică (0,8—5 m/min), tamburul, care are o viteză 
de 1000—1500 m/min, loveşte puternic materialul cu cuiele sale pe 
care îl destramă $i îl antreneazá in mișcarea sa. Bucátile mici nedes- 
trămate sînt aruncate din, nou pe masa de alimentare de către axul cu 
palete 5. Bucátile nedestrámate care trec de acţiunea axului cu palete 
sînt aruncate datorită forţei centrifuge, fiind dirijate de placa curbată 
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Fig. 53. Masiná de destrámat zdrenfe ,Schirp*: 


1 — masă de alimentare din pinzá cauciucată; 2 — cilindri alimentatori; 3 — tambur; 

4 — grătar; 5 — ax cu palete; 6 — placă curbată; 7 — surub de reglaj a plăcii curbate; 

8 — cutie de deșeuri; 9 — perete reglabil al cutiei pentru bucăţile nedestrámate; 10 — con- 

ducti pneumatici; 11 — ventilator; 12 — ciclon; 13 — tambur-siti; 14 — cilindri debitori; 

16 — masá de debitare; 16 — ventilator; 17 — conductá pneumatisá; 18 — conductá pneumaticá 
pentru praf; 19 — conductă de evacuare a prafului; 20 — cuţit reglabil. 
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6, in cutia de deşeuri 8. Din această cutie bucăţile de zdrente nedes- 
trámate sint adunate la marginea cutiei de cátre o bandá rulantá ase- 
zatá transversal fatá de axa longitudinalá a maginii. Din partea laterală 
a mașinii, aceste bucăţi nedestrămate sint absorbite prin conducta 10 
de către ventilatorul 11, care le refuleazá în ciclonul 12, de unde cad 
pe masa de alimentare 7. 

Materialul destrămat este aruncat de tambur spre tamburele-sitá 
13, care îl atrag pe suprafața lor, separind praful care trece prin orifi- 
cile tamburelor, fünd aspirat de ventilatorul 16 si eliminat prin con- 
ducta 19 spre filtrul de praf. Stratul de material obtinut la tamburele- 
sită trece printre cilindrii debitori 14, care îl presează sub formă de pă- 
tură ce este eliminată de masa de debitare 165. Desprinderea completă 
a materialului destrămat din cuiele tamburului este realizată de muchia 
ascuţită a cutitului 20. Praful din ciclonul 72 este absorbit prin conducta 
18 de către ventilatorul 16, care îl evacuează prin conducta 79. 

l ter ae este prevázutá cu un variator (P.I.V.) cu patru discuri conice 
$1 lant. 


a. Reglarea masinii de destrámat 


In functie de calitatea, finetea si desimea zdrentelor, se vor regla 
diferitele organe ale maşinii de destrămat. Punctele de reglare mai 
importante sint: | 

— Ecartamentul dintre cilindrii alimentatori si virfurile cuielor tam- 
burului (0,5—3 mm): pentru materiale dense (postav sau alte tesáturi 
piuate) se folosesc ecartamente mici (0,5—1 mm), iar pentru materiale 
mai putin dense (tricotaje, tes&turi nepiuate) se ia ecartamentul maxim 
(piná la 3 mm). | | 

— Ecartamentul dintre tambur şi placa curbată: la intrare 0,5—3 
mm și spre ieşire 15—20 mm, în funcţie de material. 


— Poziţia peretelui oblic se stabileşte practic după următoarele 
criterii: cînd in materialul destrămat se găsesc bucăţi nedăstrămate, 
peretele oblic are marginea prea ridicată şi trebuie coborită; cînd în 
cutia de bucăţi nedestrămate apare material destrămat, înseamnă că 
peretele a fost prea coborit şi trebuie deci ridicat. | 

— Ecartamentul dintre tambur si tabla de desprindere (cuţit) să he 
cit mai mic fără a atinge virful cuielor (1 mm). 


— Ecartamentul dintre tambur si axul cu palete este de 2—10 mm. 


— Finejea garniturii tamburului se stabileşte in funcţie de calitatea, 
fineţea şi desimea zdrentelor, Astfel; pentru tricotaje line — cuie fine 
gi mai dese; pentru tricotaje groase — cuie mai groase, lungi, cu o desime 

mai mică; pentru postavuri fine — cuie fine si desime mare; pentru 
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stofe mai groase putin piuate — cuie lungi groase, cu. o desime mai 
mică. În acest scop magina este prevăzută cu tambure de schimb cu 
diferite fineti ale garniturii.  . 

— Pentru a obtine un material bine destrámat gi cu o lungime medie 
cit mai mare a fibrelor, o importanță mare are viteza de alimentare. 
Astfel: pentru zdren|e fine gi mai dense (postav fin), intensitatea de des- 
irámare trebuie sá fie mai mare, deci viteza de alimentare trebuie mic- 
soratá (v. indicii de destrámare, cap. V, B); pentru tricotaje, care nece- 
sită o intensitate de destrămare mai mică, viteza de alimentare se va 
màri. Viteza de alimentare se regleazá de la variatorul P.I.V. Parametrii 
de reglare a maginii sint trecuti in tabelul 7. 


Tabelul 7 
Parametrii de destrămare a zdrentelor 

Viteza organului de lucru craneal Manches 

Pu dintre cilindrii fibrei 

Felul zdrentelor Tambur Cilindru de de alimentare mvs 

alimentare 

rot/min rot/min mm = mm 

Postav | 600 - 8—10 1,5—2 10—20 
Stofe de costum 550 10—12 1,5—3 12—30 
Tricotaje 530 14—15 4—5 25—55 
Postav militar 600 12—14 2—3 8—22 


b. Deservirea si întreținerea maşinii 


Muncitorul trebuie sá supravegheze bunul mers al maşinii şi sá 
controleze în mod frecvent calitatea destrămării. De exemplu: cînd ob- 
servă că maşina. este în, situaţia de a se înfunda (alimentarea cu canti- 
táti prea mari sau înfundarea canalului de evacuare), va acţiona asu- 
pra manetei pentru a inversa sensul de rotaţie al cilindrului alimentator. 
Dacă constată în destrămătură prezenţa de bucăţi de material nedes- 
trámat, va anunţa ajutorul de maistru pentru a regla în mod corespun- 
zător mașina, Tot in atributia muncitorului intră curăţarea şi ungerea 
maşinii, 

n urma unei functionári îndelungate virfurile cuielor se tocesc şi 
aceasta duce la o destrămare defectuoasă a materialului. Pentru a pre- 
veni acest lucru există posibilitatea constructivă de a întoarce tamburul 
cu 180? astfel încît cuiele să acţioneze invers, prelungindu-se in felul 
acesta durata de funcţionare a mașinii. Cind cuiele se tocesc complet, 
se ‘dined la ascutirea lor cu o piatrá de abraziv fixatá pe un suport spe- 
cial, 
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Defecte de destrămare 


————_ a 


Defecte 


Cauze 


Másuri de remediere 


R 


Material insuficent destrá- 
mat 


Material prea intens des- 
trámat (fibrele sint prea 
scurtate) 


- e 


Prezenţa unor bucăţi de 
material nedestrămat în 
destrămătură 


Prezenţa de materiale des- 
trămat în cutia de bu- 
cáti destrămate 


Garnitura de cuie a tam- 
burului prea groasă sau 
tocită 
Ecartament prea mare în- 
tre cilindrii alimenta- 
tori și tambur 
Viteza de alimentare prea 
mare 


Garnitura de cuie a tam- 
burului prea finá fatá 
de material 

Ecartamentul prea mic 
între cilindrii alimen- 


tatori si tambur 
Viteza de alimentare prea 
mică 


Peretele vertical este prea 
ridicat 


Peretele vertical de la cu- 
tia de bucăţi nedestră- 
mate este prea coborit 


Se va înlocui tamburul cu 
altul cu garnitură de cuie 
mai fină 

Se va micșora ecartamentul 

Se va micșora in mod cores- 
punzător viteza de alimen- 
tare 


Se va înlocui tamburul 


Se va mări ecartamentul din- 
tre cilindrii alimentatori 
şi tambur 

Se va mări viteza cilindrilor 
de alimentare 


Se va cobori peretele verti- 
cal în mod corespunzător 


Se va ridica peretele vertical 
în mod corespunzător 


c. Calcule la maşina de destrămat 


Calculul producţiei maşinii de destrămat zdrente. Producţia de mate- 
rial destrămat pe oră la această mașină se calculează folosind relaţia: 


P, = Va: b- g 60-12. CTU gh) 


în care: V. este viteza de alimentare (viteza perifericá a cilindrilor 
alimentatori) m/min; 


pe masa de alimentare; 
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látimea de lucru a masinii, m; 
masa de material (zdrente) incárcatá pe 1 m* de 


randamentul pierderilor de material pe mașină; 


coeficientul timpului util, 


orar 
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Exemplu. Cunoscînd că o maşină de destrămat; zdrente lucrează cu o 
viteză de alimentare de 1,5 m/min, avind lăţimea de lucru de 0,600 m, 
greutatea de material alimentat pe 1 m? de 1,1 kg și 10%, pierderi, să se 


5 


afle producţia acestei mașini pe oră, dacă QTU este de 0,85: 
P, = 1,5 :0,6 + 1,1 - 60 - 0,90 - 0,85 = 45,3 kg [h. 


Calculul intensității de destrămare se calculează conform formulei 
(11) din cap. V,B. 


I = hab 


— 


d VaB g 
în care: n = 750 rot/min; 
a =480 rînduri de cuie; 
b =38 cuie într-un rind; | 
V, — 1,5 m/min; 
B =0,6 m lăţime de lucru; 
g =2 000 g/m?; | 


. 750 -480 + 38 


TOO 7 600 cuie /gram.. 


- 3. Maşina de destrămat zdrente ; Rolando“ 


Aceasta este tot o maşină de destrămat modernă, de mare produc 
tivitate, care se impune prin obtinerea linurilor regenerate de buná 
void (o desfibrare buná si obtinerea unei lungimi medii bune a fibre- 
or). | 

Maşina are două zone de destrămare. Prima zonă este formată de o 
pereche de cilindri alimentatori şi de primul tambur, iar zona a doua, 
dintr-un, cilindru alimentator prevăzut cu o garnitură rigidă cu un 
jgheab in partea inferioară (piesă profilată la forma cilindrului) ca 
organe de alimentare-retinere: şi din al doilea tambur, care are sensul 
de rotaţie invers faţă de primul. Destrămătorul este prevăzut cu urmă- 
toarele instalaţii: 

— instalaţie de absorbţie pneumaticá a bucátilor nedestrămate și 
întoarcerea lor la alimentare ; 

— instalaţie de uleiere amplasată deasupra mesei de alimentare; 

- — instalaţie de absorbţie a prafului de la tamburele-sitá. 
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D. Preparatia deșeurilor 


Secţia de valorificare a deşeurilor. În, urma o 
și filare din filatură de lină cardată rezultă o seri 
deşeuri, care pot fi recuperate în urm 
folosite din nou în amestec. 


peratiilor de cardare 
e de rámágite numite 
a unor operații de pregătire si 


1. Maşina destrámátoare-bútútoare 


_ Această mașină are rol dublu: destrămarea $1 apoi curățirea mate- 
rialului (fig. 54). E 


Materialul depus uniform pe masa de alimentare 1 este preluat de 


cilindrii de alimentare rifelati 2, care il antreneazá cu viteză mică, in 


timp ce partea destrămătoare 3 a tamburului, avind o turație de 500— 


| 


3 


i 


Fig. 54, Maşină destrămătoare-bătătoare pentru deşeuri: 
1 — masă de alimentare; 2 — cilindri de alimentare; 3 — tambur destrămător; 4 — partea 


bătătoare a tamburului; 6 — grătar; 6 — pilnie de alimentare; 7 — ventilator; 8 — gură 
í i de -evacuare, 
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700 rot/min, îl loveşte cu intensitate. In continuare, materialul destrá- 
mat este preluat de partea a doua a tamburului, prevăzută cu bolturi 
lungi de oţel, care îl loveşte gi îl aruncă pe grătarul 5, unde are loc sepa- 
rarea impurităților. Praful gi fibrele foarte scurte sînt absorbite de ven- 
tilatorul 7 si evacuate in camera de praf. Înaintarea materialului de-a 
lungul tamburului este o consecinţă a așezării elicoidale a bolturilor pe 
suprafața tamburului. În cazul cînd materialul urmează să fie numai 
curăţat, alimentarea lui se face printr-o pilnie 6, amplasată în, mod cores- 
punzător în dreptul părţii a doua a tamburului, adică a părţii de cură- 
tare. 


2. Garnetarea 


Această operaţie are ca scop de a destrăma deşeurile de fire din fila- 
tură si tesátorie, sau de a destrăma in continuare zdrentele destrămate 
anterior pe maşina de destrămat zdrente. Operația se execută cu mașina 
numită garnetá. Caracteristica maşinii este că toate organele sale sint 
îmbrăcate cu garnitură rigidă cu ajutorul căreia se produce o destră- 
mare care menajează fibrele, obtinindu-se o lungime medie a fibrelor 
mai mare decit la alte destrămătoare. 


a. Pregătirea deşeurilor de fire 


Deșeurile de fire provenite din filatură şi tesátorie se găsesc sub formă 


foarte incurcatá, pe ţevi rebutate sau sub formă de masă compactă. 


În vederea desfibrárii acestor deşeuri este necesară o desfacere a 
firelor de pe ţevile rebutate sau din, masa compactă și o paralelizare care 
să permită ulterior o tăiere a lor la lungimi egale de aproximativ 8—10 
em. În, acest scop se folosesc două maşini: maşina de întins şi parale- 
lizat deşeuri de fire şi maşina de tăiat deşeurile de fire. 


b. Maşina de întins si paralelizat 
deşeuri de fire tip „Rolando“ 


Această mașină (fig. 55) se compune din masa de alimentare J, 
douá perechi de cilindri — cilindrul inferior cu cuie 3 si cilindrul supe- 


rior cu cuie 4. Degeurile de fire incurcate şi lungi se aleg și se taie manual 


la lungimi de 250—400 mm gi se agazá pe masa de alimentare sub 
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formá de strat, cit mai uniform, desfácindu-se cu mina cele care sint 
mai incurcate. De la masa de alimentare, deşeurile de fire sînt preluate 
de cilindrii alimentatori 2 care se rotesc cu o viteză mică, in timp. ce 
cilindrii 3 si 4, avînd o viteză mult mai mare, agaţă cu cuiele lor degeu- 


Fig. 55. Maşină de întins si paralelizat deşeuri de fire. 


rile de fire, le întind, le desfac și le infágoará în, ordine paralelă pe supra- 
fata lor. După ce pe suprafața cilindrilor 3 și 4 s-a, depus un strat de 
grosime convenabilă, maşina este oprită si, cu ajutorul unui cuțit cu 
muchia curbată, se taie stratul de fire la fiecare cilindru în lungul lor. 
În acest scop, fiecare cilindru (3, 4) are o tăietură în lungul genera- 
toarei sale care permite muncitorului sá introducă cuțitul in această 
tăietură, începînd de la una din margini gi sá continue tăierea stratului 
de-a lungul táieturii pînă la cealaltă margine a cilindrului. Stratul de 
fire se desface manual de pe suprafața fiecărui cilindru, firele fiind 
aşezate în stare întinsă unele peste altele. Astfel, firele sint pregătite 
pentru a fi alimentate la masina de tăiat. 


Maşina de tăiat deşeurile de fire tip „Rolando“. Această masiná 
(fig. 56) se compune din masa de alimentare 7, sub formă de banda 
rulantă din material plastic, doi cilindri alimentatori — cel inferior 2 
cu suprafața netedă gi cel superior 3 a cărui suprafață este prevăzută 
eu caneluri adinci cu, secţiunea triunghiulară, cuțitul fix 4 (reglabil 
ca înălţime), cuțitul rotitor 5 şi masa de transport debitoare 6, formată 
- dintr-o bandă rulantă de cauciuc prevăzută din loc în loc cu bare 
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de oţel cu profil cornier. Guţitul rotitor 5 constă dintr-un, ax pe care 
sint fixate două lame-cufit decalate cu 180°. Muchia ascuţită a lamelor 
are o poziţie neparalelá faţă de axa de rotaţie a cufitului pentru a rea- 
liza o tăiere progresivă de-a lungul muchiei. Lungimea de tăiere a firelor 
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Fig. 56. Maşină de tăiat deşeuri de fire. 


se poate schimba prin schimbarea vitezei mesei de alimentare de lą un 
variator de turație. La o viteză mai mare corespunde o lungime de tálere 
mai mare, si invers. 


c. Agregatul de desfacere a deşeurilor 
de fire tip „Befama“ 


Acest agregat (fig. 57) serveşte la desfacerea diferitelor feluri de 
fire de pe țevi rebutate şi deşeuri de tricotaje. În funcție de numărul 
de tambure, agregatul poate prelucra: 

— toate sorturile de fire cardate si pieptănate, simple sau răsucite, 
fire de pe ţevi rebutate din lină pură sau lind în amestec cu fibre sinte- 
tice şi artificiale, fire de pe ţevi rebutate din viscozá sau din fibre sin- 
tetice (fibre poliesterice și poliamidice), ciorapi din fibre sintetice, deşeuri 
de tricotaje din fire cu torsiune redusá. 

Acest agregat de desfibrare (fig. 57) se, compune din: 

— lada de alimentare cu cintar automat J, dispozitivul de alimentare 
II, carda de desfibrare a firelor ZIZI, aparatul de formare si de infá- 
șurare a păturii. | 


8 — Exploatarea rationalá — c, 1325 113 
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Fig. 57. Agregat de desfacere a deșeurilor de fire. 


Lada de alimentare / cu cin- 
tarul automat are rolul de a 
alimenta in mod uniform agre- 
gatul cu porții egale de material 
la intervale de timp! egale. Dis- 
pozitivul de alimentare JJ (fig. 
58) se compune dintr-o masă de 
alimentare cu șipci de lemn 7, 
cilindrul  presátor-egalizator 2, 
prima pereche de cilindri ali- 
mentatori 4 cu suprafaţa cane- 
latá, a doua pereche de cilindri 
alimentatori 4 imbrácati cu gar- 
niturá rigidá, cilindrul curátitor 
5 al cilindrului alimentator 4infe- 
rior si cilindrul rupátor 6. 

Carda de desfibrare JII (v. 
fig. 58) a deseurilor de fire se 
compune din tamburul 7 im- 
brácat cu garniturá rigidá cu 
dintii inclinati in sensul inaintárii, 
cu diametrul de 1 270 mm, din 
perechile de cilindri lucrători 
8si intorcátori 9 amplasați în 
douá zone (in prima zoná patru 
perechi in a doua zonă două pe- 
rechi). Cilindrii lucrători sînt am- 
plasați înaintea cilindrilor intor- 
cători şi sint îmbrăcaţi cu gar- 
nitură rigidă cu dinţii orientati 
invers sensului de mișcare, cu 
diametrul de 120 mm. Cilindrii 
intorcátori au aceeaşi turație, 
acelaşi diametru și acelaşi sens 
de mişcare ca cilindrii lucrători, 
însă garnitura rigidă a lor are 
înclinarea dinţilor in sensul rota- 
tiei lor. Fugătorul (volantul ) 10 
îmbrăcat cu garnitură rigidă, cu 
dinţii inclinati în sensul mişcării, 
are diametrul de 300 mm și 
viteza periferică mai mare decit a 
tamburului cu aproximativ 20%. 


CE Scanned with OKEN Scanner 


y I 4 y 6 7 72 14 
Fig. 58. Cardá desfibratoare. | 


Cilindrul curátitor 11 al volantului are diametrul de 180 mm, cilindrul 


perietor 12 are garnitura rigidá inclinatá invers sensului de rotatie si 
diametrul de 1 050 mm, iar cilindrul intermediar 73 are dinţii garniturii 
inclinati in sensul miscárii si diametrul de 180 mm. Agregatul cuprinde 
douá sau patru carde desfibratoare, identice cu cea descrisá, cu deose- 
birea că au numai patru perechi de cilindri lucrátori-intorcátori urmaţi 
de un cilindru lucrător. 

Aparatul de formare si de înfășurare a păturii se compune dintr-un 
dispozitiv care depune vălul sub formă de falduri în mod decalat, for- 
mind o pătură ce se înfășoară sub formă de sul pe un suport. 


Funcționarea agregatului. Deseurile de fire tăiate la dimensiunile 
de 10—15 em sint depuse pe masa de alimentare 7 (fig. 58) de către 
cintarul automat. De aici materialul este preluat de cilindrii alimentatori 
3, 4, inaintind cu o viteză mică, in timp ce este lovit si desfácut de 
cilindrul rupátor 6 (prima zoná de desfacere); în continuare, tamburul 
7 preia, şi duce cu sine materialul in zonele de desfacere tambur-cilindri 
lucrátori-cilindri întorcători. Desfibrarea are loc între tambur şi cilin- 
drul lucrător 8. De la cilindrul lucrător 8 materialul este preluat şi pre- 
dat din nou tamburului de către cilindrul intorcátor 9. Aceste acţiuni 
se repetă la ceilalţi cilindri lucrători-întorcători. Materialul din dinţii 
tamburului este ridicat spre virful garniturii de către fugátorul 10, care 
este curăţat de cilindrul 11; in continuare este preluat de cilindrul 


perietor 12, iar cilindrul. intermediar 13 preia materialul de la perie- 
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torul 12 si il predá tamburului 14 al cardei urmátoare. De la ultimul 
perietor al agregatului (douá sau patru carde) materialul desfibrat este 
desprins de cátre un cuţit oscilant, sub formă de văl care se transformă 
in pătură, înfășurindu-se sub formă de sul. | " 

Reglarea agregatului de desfibrare. Ínaintea punerii in functiune, 
a agregatului trebuie reglate organele care interactioneazá. Ín acest 
scop se folosesc lamele de reglaj (calibre) care se introduc între două 
organe de-a lungul lor, modificind în, același timp poziția lagărelor prin 
şuruburile de reglare. Se va veghea ca axele cilindrilor să fie paralele 
între ele. 

Datorită marii diversitáti a materiilor prime prelucrate, nu se pot 
stabili norme universal valabile pentru ecartamente. Aceste ecartamente 
au o mare influenţă asupra producţiei maşinii, asupra scurtărilor de 
fibre şi gradului de desfacere. Pentru materiile prime care se desfibrează 
foarte greu, se recomandă următoarele valori ale ecartamentelor dintre 


organele lucrătoare (tabelul 8): 
Tabelul $8 


Ecartamentul (în mm) la agregatul de desfibrare a deşeurilor de fire 


: Carda Carda Carda | Carda 
Denumirea organelor desfibra- | desfibra- | desfibra- | desfibra- 
toare I | toare II | toare III| toare IV 
Cilindru rupátor-tambur 0,3 — — — 
Cilindri lucrátori 0,3 0,25 0,20 0,15 
Cilindri lucrători întorcători ` 0,3 0,25 - 0,20 0,15 
Fugátor (cilindru curátitor) 0,3 0,25. 0,20 0,15 
Cilindru curátitor al fugátorului-tambur 0,3 0,25 0,20 0,15 
Tambur-perietor 0,3 0,25 0,20 0,15 
Cilindru intermediar-perietor 0,25 0,2 0,2: 0,15 
Cilindru perietor 1 — 0,4 — — 
Cilindru intermediar — 0,3 — — 
Cilindru perietor II — — 0,2—0,3 — 
Cilindru intermediar II — — 0,25 — 
Cilindru perietor III — — — 0,2—0,3 
Cilindru intermediar III — — —- 0,25 
Pieptene oscilant-perietor = 0,25 — s 


— € UB ——— M —————————————————  —————— — 


În, cadrul deservirii agregatului de desfibrare, trebuie luate în seamă 
următoarele: 

— lada de alimentare să fie tot timpul plină cu material, 

— lungimea deșeurilor de fire să fie de maximum 10 cm, pentru 
ca să poată fi folosit cintarul automat. . 

n caz contrar, portiile cintárite vor prezenta mari diferente nemal- 

fiind utilă folosirea cintarului automat. Se interzice cu desávirgire atin- 
gerea cintarului automat in timpul funcţionării. 
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Capitolul IX 


Amestecarea 


A. Generalitáti 


Amestecarea linii cu alti componenti, in vederea distribuirii lor pro- 
portionale in masa fibroasá, se realizeazá folosind douá procedee: 

— procedeul manual (formarea patului de amestec); 

— procedeul mecanic (cu ajutorul instalaţiilor de amestecare); 

Ambele procedee urmăresc același scop: omogenizarea amestecului 
din punctul de vedere al componenților şi al culorilor. 

Amestecarea componenților prin metoda manuală *. 


B. Alcătuirea patului de amestec 


Pentru alcătuirea patului de amestec este nevoie să se cunoască 
greutatea fiecărui component ce intră în amestec, numărul de straturi 
care se repetă și greutatea fiecărui component în cadrul unui strat 
repetat. Trebuie cunoscute deci reţeta de amestec și greutatea partizii. 

Cunoscind greutatea amestecului, de 3000 kg, pentru efectuarea 
patului de amestec conform reţelei de amestec de mai jos, se procedează 
în modul următor: 

Reţeta de amestec pentru stofă de costum 

40% lină sort 24, 

209, melaná, 

30% celolinà, 

3% pieptănătură, 
3% tricotaj vechi fin. 


a. Uleierea linii 


Uleirea linii urmăreşte acelaşi scop expus anterior la uleirea zdren- 
telor. Emulsia de ulei folosită trebuie să cuprindă 20—25% ulei şi 75— 
80% apă. Consumul de emulsie fata de greutatea materialului uscat 
este de 10—25%, vara fiind mai mare. Cu cit fineţea fibrelor este mai 
mare, cu atit și procentul de emulsie trebuie să fie mai mare. 


*) V. „Cartea filatorului de lină“, pag. 45. 
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Procedeele de aducere a emulsiei pe fibre pot fi manuale $i mecanice. 

Procedeul manual constá in stropirea stratului de liná in patul de 
amestec cu o stropitoare, la fel ca in cazul zdrentelor. Acest procedeu 
este incomod si nu asigurá o uleiere omogenă a materialului. Pentru a 
evita aceste neajunsuri, in prezent se tinde de a folosi diferite dispozi- 
tive de uleiere. Cu aceste dispozitive se realizează pulverizarea și distri- 
buirea emulsiei sub formă de ceaţă fină prin trecerea sub presiune a 


acesteia prin pulverizare sau cu ajutorul unor perii cilindrice, care preiau 
stratul de emulsie de pe un cilindru in mișcare. 


Defecte de uleiere: 


Defecte u Cauze 
1. Lina e insuficient uleiatá ceea are — Concentratie prea micá a emulsiei 
ca urmare ruperea fibrelor in timpul — Procentaj prea mic de emulsie fatá 
prelucrárii ulterioare de greutatea materialului 
2. Liná neomogen uleiatá, ceea ce cau-. — Stratul de liná are grosimea neuni- 
zeazá neajunsuri in prelucrare formá 
— Distribuţie neuniformă a  emulsiei 
3. Lina prea emulsionatá (produce îm- — Concentratie prea mare a soluției 
bicsirea garniturilor si murdárirea de uleiere 
organelor de divizare a váluluii gi — Procentaj prea mare de emulsie 
de frotare). fatá de greutatea materialului 


C. Amestecarea mecanică 


Sistemele de amestecat mecanice pot fi cu actiune periodicá sau cu 
actiune continuá. | 


1. Instalaţia de amestecare ,Hergeth* 


Această instalaţie prezintă avantajul că permite realizarea unei 
productivitáti mari a muncii și a unui amestec omogen. 

Instalaţia. (fig. 59) se compune din, două linii distincte: prima, linia 
I, execută prelucrarea separată a componenților care alcătuiesc ames- 
tecul, iar cea de-a doua, linia JJ, amestecarea acestor componenți. 

Prima linie J se compune din maşina de amestecat lina A (Polmate), 
ventilatorul de absorbție- refulare B, conductele de transport pneuma- 
tic NV si camerele de odihnă S, 
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Fig. 59. Instalatia de amestecare „Hergeth“. 
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Linia de amestec J/, destinată amestecării componenților, se com- 
pune din următoarele părţi: capul alimentator cu două camere de rezervă 
prevăzute cu cintar automat C, banda de transport D, alimentatoarele 
cu cîntare automate pentru componenti cu procent mare de participare 
E, alimentatoarele cu cîntar automat // pentru componenți cu procent 
mie de participare, amestecătorul înclinat G, mașina de amestecat H 
tip „Textima“, condensatorul de tip cărucior J, amestecatoarele L cu 
cite zece compartimente, saci-filtru de aer J, ventilatorul principal de 
absorbtie-refulare O, conductele de transport pneumatic /V, camerele de 
odihnă R de la sortimentele de cardá. 

Aceastá linie mai este prevázutá cu o instalatie de uleiere, un com- 
presor de aer gi tabloul de comandă. 

În cele ce urmează se face o descriere a celor mai importante parti 


ale instalaţiei. 


1. Capul alimentator cu două capete de rezervă (fig. 60). Acesta 
se compune din două camere de rezervă a şi b, cu o capacitate de 150— 
200 kg. La partea superioară se aflá montat condensatorul comun 4, 


4 


E 


Fig. 60. Cap de alimentator cu două camere de rezervă. 
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placa oscilantá 5 şi plăcile limitatoare de volum 6 si 7. La partea infe- 
rioará, fiecare camerá de rezervá este dotatá cu doi cilindri alimen- 
tatori 1, un cilindru bătător prevăzut cu organele de lovire 2, cu placa 
de reţinere a materialului $ şi cu cîntarul automat 3. Capul alimentator 
poate funcţiona fie cu cintárire automată a componentului, fie fără 
cîntărire, cînd materialul este compus dintr-un singur component, sau 
cînd amestecul realizat mai este trecut o dată prin instalaţie, pentru 
o mai bună melanjare. Capul funcționează in două faze: 


— umplerea celor două camere de rezervă a și b cu componentul 
din camerele de odihnă S; 


— cintárirea componentului din camera de rezervă, în porţii egale, 
şi depunerea acestora pe banda de transport D. 


În prima fază, muncitorul alimentează manual materialul, care poate 
fi luat din fiecare cameră de odihnă, într-o pilnie racordată la conducta 
principală. Materialul este transportat pneumatic la condensatorul 
comun 4, care îl introduce în, fiecare cameră. După umplerea unei camere, 
la comanda dată de placa limitatoare de volum 6, placa oscilantă 5 
oscilează inchizind camera plină şi deschizind-o pe cea goală, care începe 
să se umple. În faza a doua (de cintárire) cilindrii alimentatori 1 si 
cilindrul bátátor 2 intră în funcţiune depunind materialul în jgheabul 
cîntarului automat 3. Cintarul este reglat pentru a cîntări o anumită 
portie. În momentul cînd cintarul a ajuns la greutatea prescrisá, se 
opreşte alimentarea și placa 8 intervine, acoperind jgheabul pentru a 


nu mai permite căderea materialului în jgheab. Golirea cîntarului se face 


sincronizat, cu mișcarea benzii transportoare D (v. fig. 59) si, simul- 
tan, cu golirea celorlalte cintare ale instalaţiei. Cind materialul dintr-una 
din camerele de rezervă a ajuns sub placa limitatoare 7 (v. fig. 60) se 
comandă oprirea alimentării din cealaltă cameră, materialul fiind dirijat 
de placa 5 in camera goală. Schimbarea alimentării din compartimente 
sau din camerele de odihnă se face automat prin intermediul unor relee 
de timp. Cînd funcţionează fără cîntărire, cilindrii alimentatori 7 si 
cilindrul bătător 2 au mişcarea sincronizată cu mişcarea benzii trans- 
portoare D, cintarul fiind în permanenţă deschis. 


2. Alimentatorul cu cíntar automat (fig. 61). Se compune din masa 
de alimentare 5, masa oblică cu cuie 6, pieptenele egalizator 72, cilin- 
drul desprinzător 8, jgheabul cîntarului automat 9, placa oscilantá 10 
deasupra jgheabului, placa oscilantá 7 care delimiteazá materialul din 
lada de alimentare 11. Instalatia este dotatá cu patru alimentatoare 
(avind pártile componente descrise mai.sus) destinate pentru compo- 
nenti cu cote mari de participare în amestec si cu două alimentatoare 
pentru dozarea componenților cu cote mici de participare. Construcţia 
$i funcţionarea alimentatoarelor cu cintar automat sint identice în ambele 
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situaţii, cu deosebirea cá alimentatoarele pentru cintárirea componen- 
tilor cu cote mici de participare sint precedate de un dispozitiv compus 
din masa de transport 1 delimitatá de cutia 2, parte componentá a cin- 
tarului 3. | 
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Fig. 61. Alimentator cu cintar automat. — 


Pentru componenti cu proporţia de participare de maximum 5% 
se face un mic pat de amestec (5—50 kg) direct pe masa cîntarului 3. 
Pe cadranul cîntarului se fixează cleme indicatoare pentru fiecare com- 
ponent corespunzătoare masei prescrise. La terminarea patului preli- 
minar, simultan cu punerea in funcţiune a întregii instalaţii, masa 
transportoare 1, prin intermediul mesei transportoare 4, predă mate- 
rialul din, patul de amestec preliminar, lăzii de alimentare 77, după care 
urmează cintárirea în porţii egale de către cîntarul automat 9 ca la 
celelalte alimentatoare. | 

Alimentatoarele pot functiona cu sau fárá cintárire automatá a 
componentilor. În primul caz, componenţii care intră in amestec sini 
aduşi în faţa acestor alimentatoare, unde, din baloturile destăcute, 
muncitorul le alimentează manual. Masa de alimentare 5 predă materia- 
Jul mesei oblice cu cuie 6, care îl antrenează în mişcarea sa, iar stratul 
de material de pe masa 6 este egalizat de pieptenele oscilant 12. Din 
cuiele mesei oblice 6, materialul este detașat de cilindrul desprinzător 8 
si lăsat să cadă in jgheabul cintarului automat 9. Fiecare cintar automat 
alimentează banda transportoare D (v. fig. 59) cu porţii dintr-un anumit 
“component, a căror masă este proporțională cu procentul de participare 
a componentului respectiv în amestec, 
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Calculul greutăţii portiilor rezultă din următorul exemplu: 


Pentru un fir de bátáturá Nm 14 este prescrisă următoarea reţetă 


de amestec: 


40%, lină sort 22, 

25% celolină, 

20%, lină regenerată, 

15% deșeuri pieptănătură. 


Sx se stabilească greutatea portiilor pentru fiecare component. În 
acest amestec se vor folosi patru alimentatoare pentru cei patru compo- 
nenti. În acest amestec se vor folosi patru alimentatoare pentru cei 
patru componenți. 

Se stabileşte greutatea portiei pentru componentul cu ponderea cea 
mai mare (40% lini). In exemplul luat, portia să fie de 800 g. Pentru 
ceilalți componenti, proportional cu procentul de participare se vor 
obţine greutăţile portiilor astfel: 


800 - 25 
82 0 = 500 g; 
800 - 20 
800 -15 
Bam — 300 g. 


Deci cele patru alimentatoare vor cintári urmátoarele portii: 


— primul 800 g, 

— al doilea 500 g, 
— al treilea 400 g, 

— al patrulea 300 g. 


De menţionat că unii componenti care necesită o prealabilă prelu- 
crare sint trecuţi prin linia J (v. fig. 59), iar alimentarea lor la banda 
de transport D se face din camerele de odihná S cu ajutorul capului 
alimentator cu douá camere de rezervá si cintar automat C, unde, de 


asemenea, masa portiilor la cintar se calculează in modul arătat mai 
sus, 


3. Amestecătorul înclinat (fig. 62). Se compune din patru cilindri 2 
prevăzuţi fiecare cu patru rinduri de cuie, plăcile 4 şi gura de evacuare 
5. Materialul este adus de banda transportoare, de unde e preluat și 
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Fig. 62. Amestecátor inclinat. 


lovit puternic de cátre primul cilindru cu cuie 2, care are o vitezá mult 
mai mare decit a benzii. De la primul cilindru materialul este lovit, 
desfăcut si amestecat de către următorii cilindri cu cuie. Plăcile 4 inde- 
plinesc rolul de a opri materialul care s-ar întoarce datorită mișcării 
cilindrilor. Carcasa inferioară 6 nu are grătare, deci maşina nu separă 
impuritátile din material, ci produce numai amestecarea şi desfacerea. 


Materialul amestecat este evacuat prin gura de evacuare 5 și depus 
pe masa de alimentare a maşinii de amestecat „Textima“. 


4. Condensatorul tip cărucior (fig. 63). Acest condensator are rolul 
de a separa materialul fibros (amestecul) din conducta pneumatică N 
(v. fig. 59) gi de a-l distribui ín cele zece compartimente ale amestecă- 
torului L. Condensatorul se compune din conducta telescopică 7 (fig. 63), 
gura de absorbție 2, tamburul-sită 3, ventilatorul 4, sacul-filtru ó. 
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Toate aceste elemente sint montate pe cáruciorul 6. Amestecul din con- 
ducta telescopicá 1 trece in gura de absorbtie 2, de unde tamburul-sita 
3 îl separă de aer gi îl lasă sá cadă in compartimentul amestecătorului. 
Aerul încărcat cu praf gi fibre scurte este absorbit din, interiorul tam- 


Fig. 63. Condensator tip cărucior. 


burului-sitá 3 de către ventilatorul 4, care îl refulează în, sacul cu filtru 
5. Pentru umplerea pe rind a fiecăreia: dintre cele zece compartimente, 
condensatorul tip cărucior se deplasează de la compartimentul umplut 
la următorul compartiment gol. 


5. Amestecătorul cu zece compartimente (fig. 64). 

Acest amestecător are înălțimea de 6000 mm, lungimea de 7 250 
mm si lăţimea de 2000-mm. Este împărţit in zece compartimente, fie- 
care avînd capacitatea de 200 kg amestec. Deasupra se află cele două 
şine de rulare a condensatorului-cárucior J pe care sint montate limita- 
toarele de cursă. La partea inferioară, fiecare compartiment este dotat 
cu doi cilindri de alimentare 4 si cite un cilindru detaşator 5. Sub cele 
zece compartimente 6 este montată banda transportoare-colectoare 7. 
Amestecátorul functioneazá in douá faze: in prima fazá se face alimen- 
tarea, iar in a doua — golirea, Alimentarea se face de condensatorul 
de tip cárucior, iar golirea — de cei doi cilindri de alimentare si cilindrul 
detagator, Materialul din fiecare compartiment cade pe banda colec- 
toare 7, amestecindu-se prin suprapunere. Pentru à nu se produce curenţi 
de aer care ar putea produce aglomerări de material, cilindrii bătători 
invecinati au sensuri diferite de miscare. Instalatia dispune de douá 
amestecátoare, fiecare cu capacitatea de amestec de 2000 kg, astfel 
încît, in timp ce un amestecátor se umple, celálalt se golegte, si invers. 
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Fig. 64. Alimentator cu zece compartimente. 


6. Instalatia de emulsionare. Datoritá acestei instalatii agregatul 
poate produce emulsionarea in douá puncte, la ieşirea din amestecátor 
sau la intrarea in ventilatorul principal care refuleazá materialul in 
camerele de odihná R (v. fig. 60). B | 


a. Funcționarea instalaţiei de amestecare ,Hergeth" 


Instalaţia funcţionează in două faze: | 

Prima fază. După ce fiecare cîntar automat este reglat cores- 
punzător cu greutatea portiei pentru fiecare component, se alimentează 
lázile de alimentare direct din baloturi sau din, camerele de odihnă prin. 
intermediul capului. de alimentare a două camere de rezervă. Se por- 
neste’ instalaţia de amestecare si portiile cintárite de la fiecare cintar 
automat sînt depuse pe banda transportoare D (v. fig. 59) una lingă 
alta. Banda transportoare D funcționează intermitent, distanţa de inain- 
tare a ei fiind egalá cu distanta dintre alimentatoare. În acest fel pe 
bandá se vor afla mai multe portii aláturate din mai multi componenti, 
la distante egale. Íntrucit portiile nu sint suprapuse, înaintea treceri 
prin maşina de amestecat „Textima“ este necesară amestecarea portiilor 
pe amestecátorul inclinat (v. fig. 62). De la amestecătorul înclinat E 
materialul fibros trece la mașina de amestecat H (Textima) unde se 
produce o amestecare mai intimá. Ín continuare, pe cale pneumaticá 
amestecul este absorbit de condensatorul tip cárucior / si depus pe 
rind in cele zece compartimente ale alimentatorului L. Timpul de sta- 
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ionare a condensatorului-cárucior deasupra unui compartiment se 
regleazá cu ajutorul unui releu de timp, care, dupá consumarea timpului 
stabilit, comandă trecerea condensatorului-cărucior la compartimentul 
următor. 

A doua fază. In această fază se realizează golirea comparti- 
mentelor pe banda transportoare-colectoare 7 (v. fig. 64), uleierea, iar 
rin intermediul conductelor JV gi al ventilatorului principal O, ameste- 
cul este transportat si depozitat in camerele de odihná R (v. fig. 59). 


D. Măsuri de protecţie a muncii 
ín sectia de preparatie 


Operatiile care se desfásoará in sectia de preparatie genereazá o 
serie de factori vătămători care pot dăuna sănătăţii personalului. Aceşti 
factori sînt: M 

— praful si alte impuritáti (bacterii provenite de la operatile meca- 
nice de curátire; | 

— temperatura ridicatá si umiditatea excesivá de la operatiile de 
spălare, uscare, vopsire; 

— substanţele chimice de la carbonizare, vopsire etc. 

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor din cauza microbilor, materiile 
prime (zdrentele) trebuie dezinfectate, operaţie care se face încă de la 
început prin tratamente antiseptice. La locurile de muncă însoţite de 
degajări de prai (scuturarea, despráfuirea, destrămarea, etc.) trebuie 
luate măsuri ca utilajele folosite şi încăperile respective să he dotate 
cu instalaţii de ventilaţie locală sau generală (la sortare). 

Muncitorii să poarte haine de protecţie şi să li se creeze condiţii 
de curăţire (lavoare), iar pentru schimbarea și păstrarea îmbrăcămintei, 
să aibă la dispoziţie vestiare. În special la sortare sala sá lie suficient 


iluminată, pentru a evita obosirea $i imbolnávirea ochilor sortatoarelor. 
La operaţiile unde se produc mari degajári de cáldurá si umiditate, 
sálile trebuie sá fie prevázute cu posibilitáti de aerisire şi cu instalaţii 
de descetare, astfel incit sá se asigure un număr suficient de schimburi 
de aer care să reducă intensitatea acestor factori pină la cea admisibilă. 
l În încăperile unde se lucrează cu substanțe chimice (spălare, carbo- 
nizare, vopsire) personalul trebuie să poarte un echipament special de 
protecție ca: mănuși, gorfuri, cizme de cauciuc. Manipularea substanțelor 
chimice si pregătirea diferitelor soluții trebuie efectuate de persoane cali- 
ficate, in locuri anume destinate. 
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Pentru prevenirea accidentelor de muncă, muncitorii trebuie să 
cunoască locurile periculoase ale maşinilor (angrenaje de roţi dinţate, 
transmisii, organe de lucru, tambure etc.) și modul corect de deservire 
si de întreţinere a acestora. Pentru curăţire, ungere și eliminarea defec- 
tiunilor, muncitorul trebuie sá opreascá maşina, iar în cazul defectiunilor 
mai grave să anunţe imediat ajutorul de maistru. 

Utilajele folosite trebuie să fie prevăzute cu apărători de protecţie, 
iar în cazul cînd acestea se detectează sau lipsesc trebuie imediat recon- 
ditionate. Fiecărui muncitor i se va face lunar instructajul de protecție 
a muncii, fiind obligat să respecte toate normele de tehnică a securi- 
tátii prevăzute la locul de munca respectiv. 


Capitolul X 
Cardareá si pregătirea 
pentru filare 


A. Agregatul de carde 


Rolul agregatului sau al sortimentului de carde este de a produce 
cardare treptatá a amestecului din care sá rezulte válul care, divizat 
in benzi rotunjite si condensate, sá dea nastere pretortului infasurat 
sub formá de bobine. 2 

Sortimentul de carde cuprinde urmátoarele párti mari (fig. 65), 

Plansa 1): 
I — lada de alimentare cu cintarul automat; JI — avantrenul; JZ — 
carda destrámátoare; IV — aparatul de transport automat; V — carda 
mijlocie; VI — aparatul de formare a păturii; VII — carda finisoare; 
VIII — aparatul divizor, 


1. Procesul tehnologic în cadrul 
sortimentului de 3 carde 


. Din camerele de odihnă materialul este introdus manual in lada de 
alimentare cu cintar automat J (fig. 65). Această parte a agregatului 
asigură o alimentare uniformă a sortimentului pe toată lăţimea de lucru. 
Stratul de material uniform ajunge la avantrenul JJ, unde este supus 
unei cardări preliminare, adică unei desfaceri în mare, cu eliminarea 
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partialá a impuritátilor (corpuri tari). De aici, cu ajutorul unui cilindru 
intermediar, materialul trece la' prima cardá unde suferá o cardare 
propriu-zisá dar insuficientá, fiind debitat sub formá de vál. 

Aparatul de transport automat /V preia vălul de la carda intii, 
pe care il ingusteazá si-l condenseazá in forma de bandá, iar apoi il 
alimenteazá cardei mijlocii V. Aici materialul este din nou cardat, 
obtinindu-se un văl compus din fibre mai bine desfăcute (individuali- 
zate) si lipsit de impuritáti. Válul rezultat la carda a 2-a nu este sufi- 
cient de uniform, din care cauză trece la aparatul de formare a păturii 
VI unde se suprapune (dublează) piná la cca. 20 de ori, obtinindu-se 
o pătură (cojoc) mult mai uniform(ă) înfăşurat(ă) sub formă de sul. 

Materialul fibros din pătură nu este suficient cardat şi melanjat, 
conținînd încă aglomerări de fibre, nopeuri, mici resturi de impurități, 
din care cauză trece in continuare la carda finisoare VII, unde carda- 
rea se va desávirgi. Carda a 3-a se alimentează cu două suluri de pătură 
care se suprapun, tot în, scopul uniformizării stratului de material ali- 
mentat. De la această mașină rezultă un văl mai uniform, cu firele 
desfăcute pînă la fibra individuală, lipsit de impurități sau materiale 
nedesfácute. În, continuare, vălul trece la aparatul divizor VIII pentru 
a fi divizat într-un, număr de pînă la 160 benzi sau fîşii. Aceste benzi, 
fiind lipsite de rezistenţă, sint condensate si rotunjite, dind naștere 
pretortului. 


2. Garnituri de cardă 


Anterior s-a arătat că pentru a se produce cardarea este necesar 
ca organele cardei (tambure, cilindri) să fie îmbrăcate cu ace sau cu 
dinţi. Acest înveliş de ace sau dinţi se numește garnitură de cardá. 
În starea iniţială, materialul fibros fiind foarte incilcit, cardarea tre- 
buie efectuată de către organe mai rezistente de forma dinţilor de ferás- 
trău. Pe măsură ce materialul se descilcește, organele cardate pot fi 
îmbrăcate cu ace fine şi elastice de oţel. Faţă de cele de mai sus, garni- 
turile organelor cardate pot. fi rigide si elastice. 

Garniturile rigide sînt constituite din, virfuri zgirietoare, dinţi de 
ferástráu, lipsite de flexibilitate, în timp ce garniturile elastice sînt 
prevăzute cu ace fine de oţel flexibil *, | 


*) v, „Cartea filatorului de lină“, pag. 65. 
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a. Numerotarea garniturilor 


Garniturile elastice folosite pentru cardarea diferitelor materiale 
fibroase trebuie sá aibá o finete diferitá (pentru linuri fine — garni- 
turi fine, pentru cele groase — garnituri mai putin fine). Prin fineţea 
garniturii se înțelege desimea gi grosimea acelor. Cu cît acele sint mai 
subţiri şi. dispuse mal des în garnitură, cu atit garnitura este mai fină. 
Finetea garnituril se exprimă prin numărul garnituri, care se poate 
stabili în funcţie de desimea acelor (număr de ace pe 1 cm?, 1”?), de gro- 
simea (diametrul) acului exprimată în sutimi de milimetru (0,20— 
0,50 mm) sau tinind seama atit de desire cit gi de grosime. | 

` In tara noastră se folosește numerotarea franceză a garniturii. Valoa- 
rea numărului francez poate fi de: 12—32 (număr par). Cu cit acest 
numár este mai mare, cu atit acele sint mai fine gi mai dese, ceea ce 
reiese din tabelul 9. pa 


Tabelul 9 
Finetea garniturilor 
ns 


Nr. francez — Nr. de Nr. de Diametrul 
al garniturii ace/cm? pasi/cm sirmei, mm 


A ——— ————P————— 


12 15 3,5 0,50 
14 19 4,5 0,45 
16 23 5,5 0,40 
18 27 6,4 0,37 
20 32 7,5 0,34 
22 36 8,5 0,31 
24 40 7,6 0,28 
26 44 8,4 0,26 
28 48 9,2: 0,24 
30 53 10,0 0,22 
32 57 10,3 0,20 


RS 


3. Lada de alimentare cu cintarul automat 


Lada de alimentare cu cintarul automat constituie prima parte à 
agregatului de carde, avind drept scop de a alimenta in mod uniform 
pica I, cintárind portii egale de material la intervale de timp 
egale. | 
De exemplu, considerind că greutatea unei porții de material este 


de 250 g și că într-un minut cintarul execută două cîntăriri, rezultă ca 
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sortimentul este alimentat continuu cu 250 - 2 =500 g in fiecare minut. 
Alimentarea uniformá a sortimentului de carde este de foarte mare 
importantá, deoarece de ea depind gradul de uniformitate si finetea 
pretortului, respectiv ale firului. Aceste considerente au determinat 
adaptarea de lăzi de alimentare cu cintarul automat. l 


7 4 Z 5 


Fig. 66. Ladă de alimentare cu cîntar automat: 


1 — spațiu de alimentare a lăzii; 2 — masă orizontală; 3 — masă oblică cu cuie; 
4 — pieptene de egalizare; $ — cilindru desprinzátor; 6 — cutia cîntarului; 7 — mag- 
net; 8 — masa de alimentare-avantren; 9 — tablă de deplasare a materialului. 


Materialul introdus ín spatiul de alimentare 7 (fig. 66), ocupind 
2/3 din volumul acestuia, este apropiat de masa oblicá cu cuie 3 de cátre 
masa 2 si se agaţă de cuiele înclinate ale acesteia. În continuare, mate- 
rialul este antrenat sub formá de strat de cátre masa 3 si ajunge in drep- 
tul pieptenului 4 care, efectuind o mișcare oscilatorie, uniformizeazá 
grosimea stratului prin desprinderea materialului de prisos pe care il 
aruncá inepoi in ladá. Desprinderea materialului din garnitura de cule 
a mesei 3 se face in partea opusă de către cilindrul desprinzátor 5, ca 
efect al mișcării sale de rotaţie, Materialul desprins cade în cutia 6 a 
cintarului automat. 
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Deoarece. sortimentul de carde nu este alimentat continuu, ci la 
anumite intervale de timp, cu porţii egale de material așa cum s-a ará- 
tat anterior, înseamnă că lada de alimentare trebuie să lucreze în mod 
discontinuu pe faze. Lada de alimentare și cintarul automat functio- 
nează în patru faze după cum urmează: 


— faza Î umplerea cutiei; 

— faza a Il-a cintárirea; 

— faza a III-a golirea cutiei; 

— faza a IV-a închiderea cutiei. 


În faza I funcţionează cele două mese care alimentează jghea- 
bul, aşa cum s-a arătat mai sus, pind in momentul cind materialul a 
atins greutatea unei porţii. 

Faza a II-a corespunde cu intrarea în funcţiune a cintarului 
automat, care produce oprirea celor două mese 2 şi 3 ale lázii de alimen- 
tare. | | 

După o mică pauză, in faza a III-a cintarul intră in acțiune 
producind deschiderea jgheabului in scopul golirii lui, portia de mate- 
rial cázind pe masa de alimentare a sortimentului (avantrenului). 


În faza a IV-a urmează iarăși o scurtă pauză, după care cin- 
tarul -automat produce închiderea jgheabului si, simultan, cu aceasta, 
începe un nou ciclu. 


a. Mecanismul cintarului automat ,Befama* 


Acest mecanism (fig. 67) funcţionează în, cele patru faze după cum 
urmează: 

Faza I. Umplerea cutiei cu material fibros. Cele două mese— 
cea orizontală si cea înclinată cu cuie — sînt puse în mișcare de electro- 
motorul 29 (fig. 67). La început viteza meselor este mai mare, iar către 
sfirsitul fazei viteza se micşorează cu scopul ca în cutia cîntarului să 
cadă cantităţi mai mici de material, fiind posibilă astfel o cintárire mal 
precisă a portiei. Comanda pentru micşorarea vitezei este dată de cama 
mică 7 gi de întreruptorul cu mercur, 6, și anume: cînd această camá 
ajunge cu raza mică in contact cu tija 8, aceasta coboară şi intrerup- 
torul cu mercur.6 oscilează in sens orar, motorul electric îşi micşorează 
turatia și, deci, si cele două mese isi reduc viteza. 

Faza a Il-a, Cintárirea. Pe măsură ce cutia cintarului se încarcă 
cu material fibros, pirghia 7 oscilează în sens orar şi boltul 2 eliberează 
pirghia 3. Aceasta, datorită greutăţii g}, oscilează in sens antiorar impreu- 
ná cu intreruptorul cu mercur 4, care in acest moment întrerupe Cir 
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Fig. 67. Mecanismul cintarului automat tip ,Befama": 


1 — pirghia cintarului; a — braţul cu diviziuni; b — braţul cu cutia cintarului; 
g — greutatea micá pentru reglarea mesei portiei; G — greutatea de echilibrare a 
cintarului; 2 — bolt fix pe bratul a; 3 — pirghie cu trei brate; 4, 6, 12 — in- 
treruptoare cu mercur; 5 — tablou electric; 7 — camá mică; 8 — tijă verticală; 
9 — camá mare; 10 — bolt; 11 — pirghie cu trei braţe; 13 — rolă; 14 — pirghie; 
15 — tijă orizontală; 16 — pirghie cu trei braţe; 17 — tijă verticală; 18 — pirghie 
cu trei braţe; 19 gi 21 — pereţii laterali ai cutiei; 20 —tijă orizontală; 22— bolt 
fix; 23 — platanul (fundul) cutiei; 24 — tijă verticali; 25 — electromagnet; 
26 — pirghie; 27 — pirghie; 28 — clapetá de inchidere a cutiei; 29 — electromotor; 
30 — conductoare electrice. 


cuitul electric a electromotorului 29, deci mesele se opresc. Simultan 
cu aceasta, intreruptorul cu. mercur 4 intrerupe circuitul electromagne- 
tului 25, datorită cărui fapt pirghia 26 este lăsată liberă, iar sub acţiunea 
unei contragreutáti pirghia 27 si clapeta 28 oscilează in sens orar, inchi- 
zind cutia. 

Faza a III-a. Golirea jgheabului. După o scurtă pauză, cama 
9 rotindu-se in sens antiorar, cu raza mare, vine in contact cu rola 13, 
producînd oscilatia în sens antiorar a pirghiei 14, care prin tija orizon- 
tala 15 roteşte pirghia 16 in sens orar. Bratul din dreapta al pirghiei 
16 apasá pe boltul 22 al platanului (fundului) 23 pe care il roteste in 
sens orar, aducindu-l in pozitie aproape verticalá. Astfel, cutia se goleste. 
Simultan, cu aceasta, prin braţul din stinga al pirghiei 16, tija 17 se 
ridieá, producind oscilatia pirghiei 18 in sens antiorar si, totodata, a 
peretelui sting al cutiei. Concomitent, prin tija 20, oscileaza spre dreapta 
si peretele din dreapta 21 al cutiei. Oscilarea celor doi pereţi 19 şi 21 
ai cutiei contribuie la golirea completă a cutiei. 

Faza a IV-a. Închiderea cutiei. Cind cama 9 ajunge cu raza 
mică în contact cu rola 13, pirghia 74 oscilează in sens orar $1 prim sis- 


133 


CE Scanned with OKEN Scanner 


E 
; 

ic 
ES d 


temul de pirghii 16, 17, 18, 19, 20, platanul 23 si pereţii laterali ai cutiei 
revin, în poziţia iniţială. Odată cu închiderea cutiei cintarului tija 24 
se ridică si pirghia Z oscilează în sens antiorar, iar boltul 2 apasă pe 
braţul din dreapta al pirghiei 3, care oscileazá impreuná cu intrerup- 
torul cu mercur 4, care din nou conecteazá motorul la retea. Astfel 
mesele lázii de alimentare sint puse din nou în mișcare și se repetá ciclul 
de funcţionare a cintarului automat. Intreruptorul cu mercur 12are 
rolul de a închide circuitul electric la semnalizatorul acustic (sonerie) 
și cele trei semnalizatoare optice. Cele trei semnalizatoare sint ampla- 
sate, unul la lada de alimentare, al doilea la tabloul de pornire a cardei 
mijlocii şi al treilea la tabloul de pornire a cardei finisoare. De men- 
tionat că, atunci cînd cutia este încărcată cu materialul fibros şi motorul 
electric este oprit, soneria electrică și semnalizatoarele optice nu sînt, 
puse in funcţiune. 

Pentru separarea corpurilor metalice, pe partea superioară a batiu- 
lui maşinii, deasupra mesei verticale cu cuie este fixat un magnet. 


b. Reglarea lăzii de alimentare 
cu cintar automat . 


Această reglare constă în următoarele: 
— Toate organele (arbori, axe, cilindri etc.) se fixează în poziţie 
orizontală şi paralelă. | 
— Viteza liniară a mesei oblice cu cuie se reglează de variatorul 
cu patru comenzi actionind asupra unei roti de mina. 
— Capacitatea lăzii de alimentare se poate mări prin înclinarea spre 
spate a părţii superioare a peretelui. | 
— Ecartamentul dintre pieptenul egalizator si virful cuielor trebuie 
sá fie de 5—10 mm. | | 
 — Cilindrul desprinzátor se reglează in ce priveşte viteza gl ecar- 
tamentul. Ecartamentul intre acest cilindru si masa oblicá cu cule este 
negativ. Turatia cilindrului se poate regla in trei trepte prin mutarea 
curelei trapezoidale pe unà dintre cele trei roti canelate. . 
— Greutatea portiilor se reglează prin deplasarea greutátilor 1 şi 
2 (fig. 68) fatá de cele douá scale 3 gi 4 de pe braţul a al pirghiel cì- 


Fig. 68, Pirghia cu diviziuni pentru reglarea porliilor. 
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tarului. Pe scala 3 se gásesc diviziuni din 50 in 50 de g, iar pe scala 
4, din 5 in 5 g. Pentru o porfie de greutate mai mare se deplaseazá 
una din greutăţi spre capătul pirghiei, si invers, pentru a obține porţii 
mai mici. Pentru diferențe mai mici se deplasează greutatea 2, iar pentru 
diferenţe mai mari, ambele greutăţi. De exemplu, pentru o diferenţă 
de 65 g, se deplasează greutatea 1 cu o diviziune (50 g) si greutatea 2 
cu trei diviziuni (15 g). 

— Numărul de cicluri pe minut pe care le efectuează cintarul auto- 
mat se reglează de la cutia de viteză Northon, care permite obţinerea 
a 20 de trepte de viteză. | 

— Reglarea unghiurilor de oscilatie a diferitelor pirghii ale mecanis- 
mului cintarului. 


4. Dispozitive de cardare preliminară 


Avantrenul. Rolul acestor dispozitive este de a desface ghemotoa- 
cele si suvitele de material fibros in párti cit mai mici, de a elimina 
impuritátile si în special cele tari, cum ar fi: scaieti, bucăţi mici de 
lemn, corpuri metalice (cuie), acestea din urmá ajunse intimplátor in 
material ”. 


5. Carda propriu-zisă (fig. 69) *” 


Tamburul este organul principal al cardei, fiind constituit dintr-un 
arbore cu un, schelet, metalic al cărui înveliş poate fi din tablă groasă 
de oţel sau din ipsos întărit cu plasă de sirmá. Suprafaţa tamburului 
trebuie sá fie cilindrică, perfect netedă şi cu o anumită duritate, pentru 
a putea, fi îmbrăcat cu garnitură elastică. Acele garniturii au sensul 
de înclinare in sensul de rotaţie al tamburului. Diametrul tamburului 
este de 1 230—1 270 mm şi 1 500 mm, iar lăţimea egală cu lăţimea de 
lucru a sortimentului (1 500—2 000 mm). | 

Cilindrii lucrători sînt construiți din plasă de sirmá şi ipsos, tole de 
oţel sau duraluminiu. Sensul de înclinare al acelor este contrar sensului 
lor de rotaţie. Diametrul lor poate fi 165—220 mm, in mod obişnuit 
210—220 mm. 

Cilindrii întorcători se construiesc din ţeavă de oţel sau din duralu- 
miniu, cu diametrul de 57—100 mm, in mod obișnuit 90 mm. Sensul 
de înclinare al acelor este în, sensul de rotaţie. 


*) y, „Cartea filatorului de lînă“, pag. 60. 
**) y, „Cartea filatorului de liná", pag. 61. 
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Fig. 69. Carda propriu-zisá: 
1 — cilindru intermediar; 2 — tambur; 3 — cilindru lucrător; 4 — cilindru  intorcátor; 
5 — volant; 6 si 7 — cilindri curátitori' ai volantului; 8 — cilindru! perietor; 9 — cuţit 
oscilant; 10 — masă de debitare; 11 b pede curátitor al perietorului; 12 — albie 
sub tambur. 


Cilindrul fugátor (volantul) este confectionat din lemn de tei (la 
construcţiile vechi) sau din oţel, respectiv duraluminiu. Diametrul 
volantului este de 240—340 mm. Volantul este închis într-o carcasă 
de tablă care împiedică formarea curenților de aer turbulenti. 

Cilindrii de curăţire ai fugátorului au o construcţie asemănătoare 
cu cea a cilindrilor intorcátori. Cel deasupra volantului are o turație 
apropiată de cea a lucrătorului, pe cînd cel inferior se rotește mai repede 
— cu o viteză comparativă cu cea a întorcătorului. 

Cilindrul perietor se aseamănă din punct de vedere constructiv cu 
tamburul. Sensul lui de rotaţie este invers celui al tamburului, avind 
sensul de înclinare al acelor contrar sensului de mişcare. Diametrul 
acestui cilindru este de 600—1 270 mm, în mod obişnuit 900, 1 230, 
1 270 mm. 


6. Transportul între carde 


“Transportul materialului între cardele I-a gi a JJ-a se realizează în 
exclusivitate cu ajutorul sistemelor automate. Între cardele a II-a $i 
a III-a transportul se efectuează manual atunci cînd se prelucrează 
amestecuri fine pentru produse mai pretentioase, deoarece în aceste 
cazuri între cele două carde există aparatul de format cojoc, care debi- 
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teazá materialul sub formá de sul de páturá. Pentru articole mai putin 
fine, mai ieftine, transportul între cardele a JJ-a gi a III-a se face pe 
cale automatá. 

Sistemele de transport automat pot fi: 

— cu bandá ingustá 

— cu bandá latá. 


a. Aparatul de transportat cu bandá ingustá 


Acest aparat folosește pentru trecerea materialului de la carda I-a 
la carda a II-a (fig. 70). 

Vàlul de la prima cardá de pe masa de debitare 2 cade liber pe masa 
transversală 4, unde se îngustează ca urmare a schimbării direcţiei de 
înaintare. Depunerea pe masa 4 a vălului se face sub formá de falduri 
decalate care sint presate de cilindrul 3, dind nastere unei benzi mai 
groase și mai înguste. De pe masa transversală 4 banda formată este 
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Fig. 70, Aparat de transportat cu bandă îngustă: 


1 —cilindru perietor al cardei I; 2 — masă de debitare; 3 — cilindru de presare si de 

conducere; 4 — masă de transport transversală; 5 — masă dublă de transport (verticalá; 

6 — masă de transport; 7 — masă dublă de transport pendulară 8 — bandă Ingustá de 
material; 9 — masă de alimentare caredei a I-a. 
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preluată de masa dublă verticală gi 
predată mesei transportoare 6. Trans- 
portoarele verticale 5 şi 7 sint com- 
puse din douá mese paralele, care nu 
permit cáderea materialului in timpul 
ridicării, respectiv coboririi. De la 
masa 6 banda trece la transportorul 
pendular 7, care depune banda 8 trans- 
versal pe masa de alimentare 9 a 
cardei a Il-a, asa cum se vede in 
fig. 71. Depunerea transversală a 
benzii pe masa Y are ca urmare o 
Fig. 71. Depunerea transversalá alimentare a fibrelor perpendicular 
a benzii. faţă de direcția de înaintare, pentru 
a obţine o încrucișare a fibrelor în 
vederea producerii unui fir pufos (firul cardat) si, totodată de a pro- 
duce un văl mai uniform și mai omogen. 


b. Aparatul de transportat cu bandá latá 


Acest aparat (fig. 72) este specific transportului intre cardele a 
Il-a şi a I-a. | 

Válul de pe masa 1 cade in liber între cele două perechi de cilindri 
2 şi 3, care execută o mișcare rectilinie alternativă cu cursa egală cu 
lăţimea benzii, care se formează prin depunerea în falduri a vălului 
pe masa oblică 4, asa cum se vede în fig. 72. De pe masa oblică 4 
banda este preluată de masa verticală 5, care o predă mai departe mesei 


- de alimentare a cardei a III-a, identic ca la transportul cu banda în- 
gustá. 


7. Dispozitivul de zdrobit impurități 
vegetale „Peralta“ 


_ Acest dispozitiv (fig. 73) realizează zdrobirea impurităților vegetale 
si a resturilor de fibre destrămate, din vălul debitat la carda a lla. 

Zdrobirea are loc între cilindrii 2 si 3 datorită presiunii mari exerci- 
tatá de cilindrul superior asupra cilindrului inferior. Presiunea provine 
de pe urma acţiunii greutăţii proprii a cilindrului (800 kg) cu diametrul 
de 300 mm și a arcurilor 6. Greutatea totală ajunge la 5—6 t. Se folo- 
segte ín cazul amestecurilor cu multe impuritáti si cu un procent mare 
de liná regeneratá. EA 
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‘Fig. 72. Aparat de transportat cu 
bandá latá: : 

1— masă de debitare a cardei I 2 şi 3 — pe- 

rechi de cilindri fixati in același cadru; 


4 — masă de transport oblică; 5 — masă 
dublă verticală. 
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Fig. 73. Dispozitiv de zdrobit impu- 


ritáti vegetale tip ,Perlata*: 
1 — masă de debitare a cardei a I-a; 2 $i 
3— cilindri netezi; 4 si 5 — perii curátitoare 
ale cilindrilor; 6 — arcuri elicoidale 
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8. Aparate de formare a păturii 


Cu toate cá din transportul automat dintre cardele I-a si a II-a se 
realizează o uniformizare şi omogenizare a stratului de material care 
alimentează carda a II-a, vălul rezultat la această cardá nu este încă 
suficient de uniform şi omogen. Pentru remedierea acestor deficiente 
acest văl se dublează prin suprapunere, obtinindu-se o pătură mai 
uniformă si mai omogenă. Aceasta se efectuează cu ajutorul aparate- 
lor de formare a păturii *), care se pot clasifica in: 

— aparate de formare a păturii prin, suprapunerea continuă a vălului 
(Martin) ; 

— aparate de formare a păturii prin suprapunerea vălului tăiat 
in figi. 


a. Aparatul Martin (fig. 74). 


Válul de la cutitul oscilant 7 trece pe pinza fara sfirşit, fiind condensat 
de cilindrii 2. Pinza, avind un circuit închis de mişcare, permite depu- 
nerea unui strat de vál la fiecare circuit. Miscarea pinzei provine de la 
cilindrii conducători antrenati prin roti dinţate. În timpul mișcării, 
pînza este menţinută mereu în, stare întinsă de către cilindrul 6, pre- 
văzut cu greutăţi la capete. Lungimea pinzei este de obicei de 12 m, 
putind ajunge la maşinile moderne pina la 15—30 m. O pătură poate fi 
formată prin suprapunerea a 18—25 straturi de văl. Cînd pătura a ajuns 
la grosimea dorită, un clopoțel anunţă muncitorul, care rupe pătura 
transversal cu ajutorul pieptenului dintat 7, după care pătura se infá- 
soará pe sulul 8 pus in mișcare de cilindrii infágurátori 9. 


9. Aparatul divizor 


Acest aparat este montat, după carda finisoare (a I-a sau a Z-a). 
Avînd rolul de a diviza (forfeca) vălul, obţinînd fisii sau benzi longitu- 
dinale, aşa cum s-a arătat in fig. 35. De asemenea, la acest aparat se 
realizează rotunjirea si condensarea benzilor sub forma de pretort, 
care este înfășurat pe bobina **), 


*) v, „Cartea filatorului de lină“, pag. 65. 
**) y, ,Cartea filatorului de liná", pag. 65 
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4 4 4 


Fig. 74. Aparatul Martin: 


I — cuţit oscilant al cardei J; 2 — cilindri de presare a~ válului; 

¿ — pinze fără sfirsit; 4 — cilindri de conducere cu sipci de lemn; 

5 — cilindri de conducere a pinzei; 6 — cilindrul neted de întindere a 

pinzei; 7 — pieptene de tăierea păturii; 8 — sul cu pătură; 9 — ci- 
lindri infágurátori ai páturii. 


a. Dispozitivul de frotare (pantaloni frecátori) 


Acest dispozitiv are rolul de a presa si rotunji benzile, márind ast- 
fel forţele de adeziune între fibre, ceea ce are ca urmare o rezistenţă 
oarecare a pretortului *. | 


b. Dispozitivul de debitare si infásurare 
a pretortului 


Pretortul rezultat de la pantalonii frecátori se depune sub formá 
de bobină in cruce pe un baston, de lemn. Această înfăşurare necesi- 
tă două mișcări simultane: o mişcare de rotaţie (pentru depunerea 
pretortului sub formă de spire) și o mişcare rectilinie alternativă (pentru 
conducerea pretortului in înălțimea bobinei)**, 


*) y, „Cartea filatorului de lină“, pag, 67. 
**) y, „Cartea filatorului de lină“, pag. 69. 
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B. Defecte de văl și de pretort 
la sortimentul de cardo 


Defect 


1. Materialul din vál este 
insuficient desfăcut şi 
amestecat 


2. Vál neuniform 


3. Vál cu multe impuritáti 


[i 


4. Pretort neuniform 


Cauză 


Desfacerea si amestecarea 
insuficientă la lupul de 
amestec 

Garnituri defecte ale avan- 
trenului și primei carde 
Garnituri insuficient as- 
cuțite, ace rupte 
Ecartament prea mare al 
cilindrilor lucrători 
Garnituri insuficient cu- 
rátate 


| Reglarea necorespunzátoa- 


re a pieptenilor oscilanti 
la lada de alimentare 
Garnituri insuficient sau 
neuniform curățate 
Ímbicsirea garniturilor 
din cauza uleierii prea 
abundente l 
Volant reglat necorespun- 
zător 

Laminaj fals între cilindrul 
perietor si masa debi- 
toare. ) 


Distantá prea mare între 

. cutitele fixe si cilindrul 
rupátor (la avatren) 
Necurátarea la timp a 
cardei, neindepártarea la 
timp a deşeurilor de 
sub cardá 


Val neuniform (v. de- 
fectul 2) 

Íntindere neuniformá a 
cureluselor la divizor. 


Curelușe prea late fa- 
tá de fineţea pretortului 
Laminaj fals dintre peri- 
etor si cilindrii divizori, 
sau dintre curelușe si 
pantalonii frecători, res- 
pectiy dintre aceștia şi 
cilindrii debitori. 

Lama defectá a cutitului 
oscilant la carda finisoare 


Măsuri de remediere 
Reglarea ecartamentului la 
lup 
Reconditionarea dintilor sau 
inlocuirea garniturilor 


Se vor ascuti sau înlocui 
garniturile 

Se vor micșora ecartamen- 
tele 

Se va face o curátare mai 
atentá 


Pieptenii se vor așeza in po- 
zitii paralele fatá de masa 
oblicá cu cuie 

Se vor curáta garniturile mai 
atent 

Folosirea unui procent mai 
mic de emulsie 


Se va regla volantul în ce pri- 
veste ecartamentul și viteza 
Se va micşora viteza masei 
prin înlocuirea roții de schimb 


Se vor apropia mai mult 
cutitele de cilindrul rupător 


Se va respecta graficul de 
curăţire a mașinii 


Scurtarea cureluselor prea 
lungi, folosirea unor cure- 
luşe de acelaşi grad de uzură 
Se va folosi un alt aparat 
divizor, respectiv se va pre- 
lucra articolul pe un sorti- 
ment corespunzător 

Se vor înlocui în mod cores- 
punzător roţile dinţate de 
schimb 


Se va înlocui lama 
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Defect 


5. Defecte de frotare a 
pretortului 


Cauză 


Ecartament prea mic al 
cureluselor fata de pan- 
taloni 

Suprafaţă prea netedă a 
pantalonilor (uzati) 
Pantaloni cu rifeluri îm- 
bicsite (grăsimi, impuri- 
táti) 

Turatie prea micá a ar- 
borelui cu excentrice 


Ecartament prea mare in- 
tre pantaloni 
Pantaloni insuficient in- 
tingi 

Pantalonii sint prea ule- 
iati sau prea uscati 
Cursa insuficientá a pan- 
talonilor 


Ín afara defectelor enumerate mai sus se 
la infásurarea pretortului, cum sînt: 
— Infásurarea incurcatá a pretortului pe 


prea mici. 


Măsuri de remediere 


Depărtarea pantalonilor cu 
ajutorul suruburilor de re- 
glaj 

Reconditionarea sau 
cuirea pantalonilor 
Curatirea rifelurilor 


inlo-- 


Schimbarea rotii sau mutarea 
cablului pe roti canelate 
cu diametru corespunzátor 
Micsorarea ecartamentului 


Întinderea prin deplasarea 


cilindrului intinzátor 

Se vor curăța, respectiv se 
vor trata cu ulei de peste 
Se vor regla excentricele 


pot pot produce defecte 


sul din cauza tensiunii 


— Pretorturi duble din cauza neatentiei muncitorului. 


C. Intretinerea agregatului de carde 


Funetionarea continuă și în bune condiţii a agregatului si obținerea 
unui produs de calitate presupune o întreținere corespunzătoare. Intre- 
ţinerea utilajului cuprinde: curátirea, ungerea gi reparaţiile. 


1. Curátirea 


După cum s-a arătat, curățirea poate fi curentă și periodică. La sorti- 
mentul de carde, în afara curátirii efectuate de muncitorii de deservire, 
mai este necesară curățirea garniturilor, care se efectuează de o echipă 
de 3—4 muncitori curátitori. N 

După curăţire, fiecare organ cardant este supus unei ascutiri curente 
cu ajutorul plăcilor acoperite cu abraziv (carborund). În urma ascutiri 
organelor cardante se montează in ordine inversă demontării, mașina 
readucindu-se în starea de lucru. | 
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2. Ungerea 


Pentru a reduce frecarea gi uzura organelor in mișcare (arbori, roti 
dinţate eto.), la agregatul de carde trebuie respectat un, anumit regim de 
ungere. În funcţie de locurile de ungere, se vor folosi lubrifianti după cum 
urmează: 

— pentru lagăre de alunecare gi părțile glisante — ulei de mașină 108; 

— pentru roti dinţate cu turație mare — ulei 302, iar pentru cele cu 
turație mică — unsoare consistentă grafitatà ; 

— pentru lagăre cu rulmenţi — unsoare consistentă Rul 100. 

Ungerea se face de către persoane anume destinate — ungătorii. 


3. Reparatule 


Reparatiile pot fi accidentale (intimplátoare) sau planificate. Cele 
planificate se impart in: . 

— controlul planificat ; 

— reparațiile curente I; 

— reparațiile curente Il; 

— reparațiile capitale. 

Controlul planificat se face la un interval de două sau şase luni si 
constă în, verificarea stării mașinii si înlocuirea anumitor piese. 

Reparatiile curente I se fac la un interval de șase luni, cu o staționare 
a maşinii de cca. 3 zile, executindu-se un volum mic de lucrări. 

Reparatiile curente II se execută la un interval de cca. un an, cu o 
staționare de o săptămînă, necesitînd un, volum mai mare de lucrări. 

Reparatiile capitale , (generale) se fac la un interval de 4—6 an 
cu o staționare a utilajului de cca. 2—3 săptămîni. Acestea necesită 
un volum mare de lucrări care constau în demontarea tutuor ansamblu- 
rilor gi organelor, repararea sau înlocuirea celor uzate. În urma acestor 
reparații magina este considerată, din punctul de vedere al funcționării, 
ca și nouă. 


4. Montarea garniturilor 


Li 


În timpul funcţionării sortimentului, garniturile de cardă se uzează, 
ceea ce se manifestă prin tocirea virfului, respectiv scurtarea acelor, 
lipsă de ace, rupere de garnituri etc., influentind negativ cardarea (val 
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defect), fapt care necesitá inlocuirea lor. Ín vederea montárii garni- 
turilor sínt necesare urmátoarele: 
— Calculul lungimii benzii de garniturá conform formulei: 


L+l 


|, =r’ D. i +2— 3 [m], 
in care: J, este lungimea garniturii, m; 
i D — diametrul organului cardant, m; 
L — lățimea de lucru, m; 
l — lățimea benzii de garniturá, m. 


— Dezbrăcarea organelor cardante de garniturile vechi. 

— Verificarea si reconditionarea suprafeței cilindrului respectiv. 

— Ímbrácarea organului cardant cu garnitură nouă. 

Garnitura este montată de echipa de întreţinere, care utilizează urmă- 
toarele ustensile si unelte: suport pentru desfăşurarea garniturii ínco- 
lácite, capră cu sulul de frinare si rolă de întindere (fig.75), ciocan de 
lemn, ciocan metalic, dispozitiv de antrenare cu manivelă pentru cilin- 
dru, care se îmbracă. | 

Infásurarea benzii pe cilindri se începe totdeauna de la capătul 
din stînga sub formă de spirală. Capătul initial al benzii trebuie să for- 
meze un virf 7 (fig. 76) lung cit şi circumferința cilindrului 2. Aceasta 
este necesar pentru a acoperi întreaga suprfatá a cilindrului. 

Banda de garnitură desfăşurată de pe suport este trecută pe sulul 
de frinare 1 (fig. 76) şi înfășurată de 2—3 ori, ultima spirală formînd 
o buclă în care atîrnă rola 3 cu greutăţile 4. Între acest sul si cilindru 
se găseşte persoana care execută fixarea virfului și înfășurarea benzii 


Fig. 75. Dispozitiv de ten- Fig. 76. Montarea garniturii pe 
sionare a benzii: cilindru, 


1 —sul de frinare; 2 — ban- 
dă; 3 — rolă de întindere; 
4 — greutăţi, 
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in timp Ce cilindrul este rotit de una sau douá : 
vitis ta a odi ea Fo scr da 
trebue 6 ie bine tensionată şi spirele apropiate. aan Aba lizată 
cu ajutorul rolei cu greutăți, trebuie să fie de 3—3.5 kgf oa de ifi á 
a benzii e 3 =168 kgf in cazul tamburului cu láfimea eee pm 
de 56 mm). În urma infágurári benzii, la capătul opus al cilindrul iw 
rezulta lat nou n virf care să acopere complet suprafața. Cele două. Ha 
furi se hxeaza oU cuie, marginile fiind consolidate cu benzi de otel-balot. 
T Montarea garnitur.. pe tambur gi perietor se executá pe batiul magi- 
nii, iar îmbrăcarea cilindrilor lucrátori-intorcátori şi a volantului i 
capra de ascuţit. 3 antului — pe 
jente Room cu pláci (fig. 77) constá in fixarea cu cule à 
margini de sus a plebs, astfel incit aceasta să fie perfect orizontalá 
Marginea inferioară a plăcii se fixează, in timp ce este tensionată cu 
autorul unui cleşte special (3, 4 — fig. 77), acţionat de o irghie cu greu- 
táti 7 care oscilează fata de un ax 8. zu De i greu 


(& 


Fig. 77. Îmbrăcarea fugátorului cu pláci: 

1 — oilingru fugátor; 2 — placă cu ace; 3 — si 4 — fălcile clestelui; $ — fringhie; 6 — pir- 
ghie; 7 — greutăţi; 8 — ax de oscilatie; 9 — bará de fixare à volantului. 
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5. Ascufirea garniturilor 


Cu timpul, virfurile acelor garniturilor se tocesc gi nu mai asigură 
forţa de zgiriere (cardare) suficientă. În felul acesta, materialul rezultá 
insuficient cardat (v. Defecte). 

Ascutirea garniturilor se face atit la curátirea lor cit gi la perioade mai 
lungi, folosindu-se in acest scop piese sau dispozitive imbrácate cu abra- 
ziv. Ea poate fi manualá gi mecanicá. 


Pentru ascutirea manuală, aceste benzi sint fixate pe gipci de lemn 
cu dimensiunile de 50 /6 /8 cm. În cazul ascutirii mecanice, banda 
de abraziv îmbracă suprafaţa pieselor folosite în, ascutire, care au formă 
de plăci, role sau cilindri. 


În afară de ascutirea de bază executată după montarea garniturilor, 
periodic, (cu ocazia reparațiilor) se efectuează o ascutire radicală pe 
cale mecanică cu ajutorul dispozitivelor de ascuţit, care poate dura 
4—8 ore. Ascutirea manuală se execută de două persoane care, in timp 
ce organul respectiv se roteşte, deplasează barele de ascuţit de la mar- 
ginea cilindrului pînă la mijloc și invers, schimbindu-si locurile în mod 
alternativ. Ascutirea mecanică a garniturilor cardelor de liná se face în 
mod frecvent şi cu bună eficacitate, folosindu-se cilindrul de ascuţit 
(fig. 78). 


D. Reglări la sortimentul de carde 


În, raport cu natura, fineţea, lungimea, greutatea specifică etc. a 
componenților din, amestec, sortimentele de cardă trebuie să lucreze 
în condiţii diferite din punctul de vedere al ecartamentelor, vitezelor, 
organelor, al finetii garniturilor etc. Condiţiile de prelucrare a amestecu- 
rilor la carde sint deci determinate de anumite caracteristici tehnice ale 
sortimentului de carde. Aceste caracteristici pot fi: fixe si variabile. 


Fig, 78, Cilindru de ascuţit: 


1 — cilindru garnisit cu bandă de abraziv; 2 — roată de curea de antrenare; 
3 — bolt excentrc; 4 — bilă; 5 — roată melcatá. 
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Caracteristicile fixe sint acelea care își păstrează valoarea, cum ar 


fi: dimensiunile de gabarit, diametrele cilindrilor, látimea de lucru etc. 

Caracteristicile variabile, numite și parametrii de lucru, sint acelea 
care se schimbă în funcţie de calitatea amestecului. Unele dintre aceste 
caracteristici se schimbă foarte rar gi în cazuri speciale, cum ar fi: 

— fineţea garniturilor; 

— lăţimea și numărul cureluşelor (aparatul divizor). 

Schimbarea acestor caracteristici dă posibilitatea ca pe acelaşi sor- 


timent să se obţină produse mai groase sau mai fine decit cele pentru 


care a fost destinat sortimentul. Din, tabelul 10 reiese clar cum fineţea 
amestecului influenţează finetea garniturilor. 


Tabelul 10 


Finetea garniturilor în funcție de amestecuri 


E —————————————  —7 


Denumirea Amestecuri Amestecuri Amestecuri Amestecuri 
organelor fine semifine semigroase groase 
A RR 

Carda JE.2g28 2M | wr | aaa | z | a fur] org 


Tamburul si cilindri i 

lucrători 24 26 28 22 24 26 20 22 24 16 18 
Perietorul fugátor 26 28 28 24 26 28 22 24 26 18 20 
Cilindrii intorcátori | 22 | 24 | 26 | 20| 22| 24 | 18| 20 | 22 14 | 16 
Cilindrii intermediari | 16 16 16 16 16 16 14 14 16 12 14 
Cilindrii curátitori 16 18 18 16 18 18 16 18 18 14 16 


În 
Numărul cureluşelor creşte în, funcţie de fineţea amestecului, iar láti- 
mea cureluselor scade odată cu aceasta. 


Caracteristicile sortimentului de carde care se schimbă odată cu arti- 
colul (parametrii de lucru), luate pe párti componente ale sortimentului, 


sint urmátoarele: 


La cintarul automat: 


— nivelul materialului din lada de alimentare trebuie sá fie de 2/3 
din volumul spaţiului de alimentare a lăzii; 
— pieptenele egalizator trebuie să fie aşezat paralel si la o distanţă 
de 5—10 mm faţă de masa cu cuie; la cilindrul desprinzător ecartamen- 
tul trebuie sá fie negativ ; | 
— greutatea portiei este în funcţie de fineţea pretortului si se reglează 
mutind greutatea mică pe braţul balanței. 
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La avantren : | 
. — ecartamentul dintre cilindrii de alimentare trebuie să fie negativ 


(—0,5 mm), astfel încît să imprime urmele dinţilor pe un, carton, introdus 
între aceşti cilindri; 

— între cilindrii de alimentare și cilindrul rupător ecartamentul 
trebuie să fie de cca. 0,7—0,5 mm; 

— între tambur si lucrător ecartamentul trebuie să aibă valoarea 
de 0,4—0,3 mm, între lucrători gi intorcátori 0,4 mm, între tambur 
si întorcător 0,4 mm, între tamburul avantrenului şi cilindrul interme- 
diar 0,2 mm; 

— cutitele pentru îndepărtarea impurităților trebuie să fie fixate 
paralel si la 0,4 mm faţă de cilindrul rupátor. 


La carda: 

Tabelul 11 indică ecartamentele dintre organele cardante în funcţie 
de calitatea amestecurilor. 

Valoarea ecartamentului volantului faţă de tambur, care este nega- 
tivá, se determină după cum urmează. Se trasează cu cretá o dungă 
lată pe tambur în dreptul volantului. Se fixează apoi volantul la locul 
lui si se invirte cu mina, astfel ca acele sale să întrepătrundă acele tam- 
burului pe porțiunea marcată cu cretá. Dunga ştearsă de cretá de către 
volant poate fi de o lățime mai mică sau mai mare, după cum acele 
volantului cu pătruns mai putin adînc sau mai adînc în acele tambu- 
rului. Lăţimea benzii ştearsă de cretă depinde de calitatea amestecului, 
fiind cuprinsă între 30 si 33 mm. | 

Un alt parametru principal este viteza diferitelor organe de lucru. 
Viteza tamburului determină productivitatea mașinii şi viteza celor- 
lalte organe. Turatia tamburului este limitată și variază in funcţie de 


articole şi de ordinea cardelor: 

la carda I este 120—130 rot/min; 
a Ita 130—135  , : 
b . a II-a 135—145  , 


. Viteza perifericá este deci cuprinsá intre 450 si 560 m/min. Vitezele 
$1 turatille celorlalte organe sint indicate in caracteristicile sortimentulul 
de carde. | 

Din tabelul 12 rezultă cá turatiile cilindrilor lucrători sint descrescá- 
toare de la cilindrul I la cilindrul V si de la carda Z la carda a lll-a, 
pentru a obține -0 cardare progresivă. Fugătorul are viteza periferică 
cea mai mare dintre toate organele cardante, deoarece are rolul de a 
scoate fibrele la suprafața garniturii tamburului (un avans de cca. 30% 
față de tambur). 


Up» » 
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Tabelul 11. 


» 4 | 


Ecartamentele în mm, dintre organele principale ale cardei 


Sortimente cu trei carde Sortimente cu două carde 
Amestecuri de lină j Amestecuri de| Amestecuri de 
Organele de lucru Amestecuri de liná semifiná spancă II | Amestecuri de liná | jing semifiná | lină semigroa- 
ale cardei fină şi spancă şi -tigaie semigroasá ȘI groasa si tigaie sá si groasá 
Carda Carda Carda Carda Carda 


Íntre tamburul principal 
si cilindrul I lucrátor 0,70 0,60| 0,45 | 0,80 | 0,65 | 0,50 | 0,80 | 0,70 0,55 | 0,70 | 0,50 | 0,80 | 0,60 


Íntre tamburul principal _ 
si cilindrul JI lucrător | 0,65 | 0,55| 0,40 | 0,70 | 0,60 | 0,45 | 0,75 | 0,65 | 0,50 | 0,65 | 0,40 | 0,70 | 0,50 


Íntre tamburul principal 
si cilindrul III lucrător | 0,6 | 0,50| 0,85 | 0,65 | 0,55 | 0,40 | 0,30 | 0,60 | 0,45 | 0,60 | 0,35 | 0,65 | 0,45 


Íntre tamburul principal 
si cilindrul IV lucrător | 0,6 | 0,45| 0,30 | 0,65 | 0,50 | 0,35 | 0,65 | 0,55 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,55 | 0,35 


Íntre tamburul principal 


şi cilindrul V lucrător | 0,55 | 0,45| 0,30 | 0,60 | 0,50 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,35 — — e = 


între tamburul principal 
si cilindrul intorcator 0,60 0,50| 0,45 | 0,65 | 0,60 | 0,45 | 0,70 0,60 | 0,40 | 0,60 | 0,45 | 0,60 0,45 


Între cilindrul lucrător si 
cilindrul intorcátor 0,55 | 0,45| 0,35 | 0,60 | 0,45 | 0,35 | 0,60 | 0,45 | 0,35 | 0,45 | 0,35 | 0,45 | 0,35 


Între tamburul principal 
si cilindrul perietor 0,45 | 0,40| 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,45 | 0,35 0,50 | 0,35 


Între cilindrul perietor si 
cuțitul oscilant 0,35 | 0,30] 0,25 | 0,40 | 0,35 | 0,80 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,35 | 0,30 0,45 | 0,30 
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Tabelul 12 
Caracteristicile tehnice ale avantrenului 


eer RR 


— fate Diametrul Turafia Viteza periferică 
mm rot/min m/min 
rr LLL 
Tamburul 900 52,5 | 148,5 
Cilindrul lucrátor I 212 4—8 2,7—5,4 
Cilindrul lucrător II 212 3,5—7 24 —4,8 
Cilindrul lucrátor 111 212 3—6 2,04—4,08 
Cilindrul intorcátor 105 105 36 
Cilindrul intermediar 415 220 300 


Pentru schimbarea diferitelor viteze ale organelor sortimentului se 
pot schimba anumite roti din cadrul transmisiei de mişcări astfel: 

— Pentru mărirea sau micşorarea vitezei tamburului se poate 
schimba roata canelată de pe arborele motorului (roţi cu diametre mai 
mari sau mai mici) sau pe cale electrică de la tabloul de comandă. 

— Pentru mărirea vitezei cilindrului perietor se schimbă roata din- 
tatá din transmisia spre perietor, numită curent și roată de producţie, 
sau prin variatorul de turație (la sortimentele „Befama“). 

— Pentru schimbarea vitezei cilindrilor alimentatori, se înlocuieşte 
roata dintatá de schimb din transmisia spre aceşti cilindri. Această roată 
se numește roata laminajului, deoarece prin schimbarea ei se modifică 
valoarea laminajului, cu condiţia să nu se schimbe viteza de debitare. 
La sortimentele „Befama“, pe lingă roata de schimb a laminajului, 
există şi un variator de turație. 

Reglaje la aparatul divizor: | | 

— Viteza cilindrilor divizori, respectiv a cureluselor, a pantalonilor 
frecátori si a cilindrilor debitori trebuie să fie apropiate de cea a pe- 
rietorului. Viteza cilindrilor divizori este putin mai micá decit a peri- 
etorului, pentru a permite o buná desprindere a materialului de cátre 
cuțitul oscilant. La celelalte organe viteza este putin crescătoare (1— 294 
la pantalonii frecátori, iar la cilindrii debitori creşte cu 10—15 %). 

— Reglaje in legáturá cu frontarea pretortului: 

7 în funcție de articole, se vor regla: turatia arborelui vertical cu excen- 
4 tricele (175—250 rot (min), cursa pantalonilor (15—35 mm), ecartamentul 
"Y dintre pantaloni (0,5—1 5 mm). Cu cit aderenta fibrelor este mai mare 
TENE (cazul linurilor fine), cu atit turatia arborelui vertical este mai micá, 
cursa mai mică, iar viteza de debitare mai mare. 
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E. Agregatul tip „Befama“ 


Acest agregat este de mare productivitate. 
Avantrenul tip ,Befama" are urmátoarele caracteristici tehnice: 


— Lăţimea de lucru 1 800, 2000, 2200 mm; 
— Lungimea 1400 mm; 
— înălţimea 1 750 mm; 
— Diametrul, turatia si vileza principalelor organe de lucru sint date in tabelul 12, 
Turatiile arătate în tabel pot fi micșorate prin comandă electrică 
cu 8—20%. 
Caracteristicile tehnice ale cadrelor „Befama“ tip 3 PA 
— Lăţimea de lucru 7 800, 2 000, 2 200, 2500 mm 
— Dimensiunile exterioare: 
lungimea cca. 3 200 mm 
lăţimea: 
lăţimea de lucru + 1 250 mm cu apărătorile inchise 
lăţimea de lucru + 2955 mm cu apărătorile deschise 
— Înălţimea: 2 106 mm fără staţia de absorbţie 
2 828 mm inclusiv staţia de absorbție. 
— Greutatea netă cu lățimea de lucru 1 800 mm a cardei cca. 6 300 kg. 
— Diametrul, turatia si viteza principalelor organe de lucru sînt date în tabelul 13. 


Turatiile organelor lucrătoare ale cardelor din tabel pot fi schimbate 
(reduse) cu 8—20% folosind comanda electrică. 


Tabelul 13 


turatin si viteza principalelor organe de lucru ale cardelor 
Carda destrámátoare — 


A N A A AAA 


Diametrul. 


Diametrul 
: fără si cu gar- Turatia Viteza 
Denumirea niturá 
mm rot/min m/min 
Tamburul 1 500 + 22 100 478 
Perietorul 1 270 + 22 2,07—8,91 12—16 
Cilindrul lucrátor I 238 + 22 5,27—15,81 4,8 —12,6 
Cilindrul lucrător II 238 + 22 | 4,7 —14,10 3,74—11,22 
Cilindrul lucrător III 238 + 22 4,07—12,21 3,3 — 9,9 
Cilindrul lucrátor IV 238 + 22 3,9 —10,5 2,87— 8,61 
Cilindrul lucrátor V 238 + 22 3,04—9,12 2,48— 7,44 
Cilindrii intorcátori I—V 105 4- 22 306 122 
Cilindrul fugátor 314 + 50 464—698 533—792 
Cilindrul intorcátor superior 80 + 22 306 97,5 
Cilindrul intorcátor inferior 105 4- 22 is 185—227 
"T dD 


Cutitul oscilant 
NENNEN MM a 
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Tabelul 13 (continuare) 
Carda mijlocie 


ag RR O E E E 


Denumirea Turatia Viteza 
rot /min m/min 
eee a 
Tamburul 115 548 
Perietorul 3,4 —10,2 13,8 —41,4 
Cilindrul lucrător 1 6,06—18,18 4,94—14,82 
z Cilindrul lucrător II 5,4 —16,2 4,4 —13,2 
4 Cilindrul lucrător III 4,7 —14,1 3,8 —11,4 
Cilindrul lucrátor 1V 4,05—12,15 3,3 —9,9 
Cilindrul lucrátor V 3,5 —10,5 2,86—8,58 
Cilindrii intorcátori I—V 352 140 
Cilindrul fugátor 534—805 613—910 
Cilindrul intorcátor fugátor superior : 352 112,5 
Cilindrul întorcător fugător inferior 534—658 212—261 


Cutitul oscilant 570—1 710 


SE i 


Carda finisoare 


Dennis . Turatia Viteza 

rot/min m/min 
Tamburul 130 621 
Perietorul 3,86—11,58 15,6— 46,8 
Cilindrul lucrător I 6,85 | 20,55 
Cilindrul lucrátor II 5,58 16,74 
Cilindrul lucrător III 5,3 —15,9 4,32—12,96 
Cilindrul lucrátor IV 4,57—13,71 3,73—11,19 
Cilindrul lucrátor V 3,96—11,88 3,23— 9,69 
Cilindrii intorcátori I—V 398 158,5 
Cilindrul fugátor 603—908 693—1 030 
Cilindrul intorcátor fugátor superior 398 ! 127 
Cilindrul întorcător fugător inferior 603—742 | 240—295 
Cutitul oscilant | 643—1 930 


| 


es 


F, Calcule cinematice si tehnologice la agregatul 
de carde ,Befama* (fig. 79, Planga 1) 


Carda I 
1. Turatia tamburului: 


— 129 rot [min. 
Ds Xp. Sar Di 180 26 68 490 
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2. Viteza periferică a tamburului: 


TDgng 3,14 - 1522 - 129 
Vs eS ur a eee 


= = 616 m/min. 
1 000 1 000 


De mentionat cá in calcul s-a luat diametrul organelor cardei plus garni- 
tura (22 mm şi 50 mm). 


E Zi Z3 Ds Di Zo Za Do 7 Zi _ 
Do Za Za Dg Dg z? % Dio Zu Z3 


960.110.26.36. Ds 190 22 20 D, 22 20 _ 
180 26 36 D, 150 44 40 Dio 55 300 


== jou PS O 
? 
Dg Dio Dg Dio 
160 160 . 
n — 6.32 . — .— 2 76 rot/min ; 
E id "^' 380 210 fona 
280 190 1 
n, = § 32 -—.—:=— 41,7. rot [mm. 
Deae 160 180 j 


4, Viteza periferică a cilindrului perietor: 


y =C . —. — DL —— — . = — 
p ^i D, Dio 1000 UT Der Di 1 000 
D, D 
e Ds D = 25,7 Mui. 
Dg Dio f Ds Dio 
160 160 — 44 9 - 
— e. — s, — = m min 
Vn min 29,1 280 210 ; [min ; 
V = 25,7 „280,190 — 47,5 m/min. 
pmaz ' 160 180 


5. Turatia cilindrilor lucrători: 


mo =n 21,5, 58, Pu Pe e (1 — i) Bs 
di " Da Za Za Dig Dj 733 
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unde i este raportul de transmitere al mecanismului planetar; 


1 
A AA 05381 


140 26 36 180 Dy (d — 4,023) 29 
180 26 36 250 Dy, 


= (y: Es = 10,9 P8, 


14 14 


nr, mín iis 10,9 E oa = 6,25 rot [min ; 


ni, = 960 * 


mae = 10,9 © Y. = 19 rot/min; 
160 


l Za D l , D 
nj =10,9- 59,78 409%. Pn —63 Pu —( Ds 
Z Dia 59 Dia D 


S 


160 
280 
280 


NLs maz = 9,3 * 160 


Ni, ESOS = 3,6 rot/min; 


= 11 rot/min. 


6. Viteza periferică a cilindrilor lucrători: 


D Dy 3,14-D . 
a 22 109.22, 5 OE eod ae M 
1 000 Dy, 1000 | 1000 Dy, 
D D 
= C5 . B = 8,9 "= 
14 14 
160 . 
- Vr, min = 89-20 = 5,1 m/min; 
| 280 | 
280 
VL, maz = 8,9 -— = 15,5 m/min; 
160 
Vi = 7D fire — 63.22, "Pun — 69.5:290 Dis 
5 — . 1000 '" D, 1000 : 1000 Dia 
"ber Di Dg, 
= 0.18 R G 2; 
14 14 


Visma = 5,13 E = 2,94 m/min; 


VL, mos = rr 5 dg. = 9 m /min. 


bu 
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7. Turatia cilindrilor intorcátori: 


= 2390 rot [mi 
Da Z Die Dg, 180 26 180 290 ot /min. 


Toti cilindrii întorcători au aceeași turație. 
8. Viteza periferică a cilindrilor intorcátori: 


TDrnr 3,14 - 127 + 390 
y, PAME iet Pe), 156 m/min, 


n. =n aa hs Pi, Pu 000. 2 26 160 Djs 
e m = —— o. — s — .:—— = 
ý Dz Za Dis Dy 180 26 180 Dy 
D D 
= g * E = 664 i, 
Dig 19 
180 3 
No min = 004 a 570 rot [min ; 


664 - 220 = 860 rot /min. 


Ny max = 170 


10. Viteza periferică a fugătorului: 


_ mDyty — CDi, 314: Do _ Bh « 3,14: 364 Dy _ 
" 1000 © p, 1000 1000 Dy 
| D 
=C,- Pu — 760 - 28; 
19 19 


V, maz = 760 - 2 = 983 m min. 


11. Turatia cilindrului inferior intorcátor al fugátorului: 


D 
msn Die 2 Rs, OH, = Ca DE Pv _ 664 - 
Da Za D Dio Dig 
= Ca: Du > 3,32 * Diz; 
= 3,32 + 180 = 600 rot [mia ; 


Mi min 


= 3,32 + 220 = 730 rot/min. 


7 hu maz 
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d» 


e SST E E 
ND PEA 
Boe $ 7 UR a a ot $ 
e PE VS - s ` 
P * ; 


ps" 
FT er 


A y 


12. Viteza periferică a cilindrului inferior al fugátorului: 


| 3,14 « 127 
ED 3,32 D, 222 = 1,383 Dy =C, Dan 
1 000 1 000 


„= 
V, min = Co * Din = 1,33 + 180 = 240 m/min; 
V, mar = 1,33 - 220 = 293 m/min. 
13. Turatia cilindrului superior intorcátor al fugátorului: 


14 6 160. 1 
n, = n, Di 2. Dis Doo — 960 140,26 160 170 _ ¿95 rot [min 
D m Du Da 180 26 180 260 


14. Viteza perifericá a cilindrului superior intorcátor al volantului: 


Dens 3,14 - 102 - 435 - , 
Ps ME ud ia — 139 m [min. 
1 000 1 000 


15. Turatia tamburului avantrenului: 


N 
D z D . 200. 28. 36. 31 „220, 
Mr, = Ny 2, Ye, e At a 499 + == 


Dis" Eae Mae aas De OS 200 28 36 31 410” 
nr, — 69,2 rot Imin. 
16. Viteza tamburului avantrenului: 


D 3,14 - 900 - 69,2 i 
ARES e E Ta Ta 222 & 196 m/min. 
A 1000 1 000 


17. Turatia cilindrului rupátor: 


D 
Np = Mp, Pe 78% — 69,2 .280,78 — 106 rot min. 
Dza du 230 62 


18, Viteza periferică a cilindrului rupător: 


_ TDpnp — 3,14: 210 - 106 


= = 70 m/min. 
1 000 1 000 
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49. Turatia cilindrilor alimentatori (a doua pereche): 


D " 
nan = Ma + Dos (| i. 734 , 736 | 798 __ 
Du Das f$ Zo Ze 
280 | D 
« 69,2. 2,28 . 1 — 4,0385) 1.2.2 a 
230 Da 38 31 47 
D Das 
— Cio E, 434 = 0,0565 Je Z345 
Dag 36 


Mari min = 0,0565 + 2 -25 =1,18 rot/min; 


DA, maz = 0,0565 - Y . 48 =3,7 rot/min. 
140 | 


20. Viteza cilindrilor de alimentare (a doua pereche): 


yc DANA __ Ds. Zag 3:14: Da _ 
11000 10 opa ^ 1000 
3,14:73 D D i 
= 0,0565 «2.2: a, = Ca * Zg4 = 0,0132 - -E + Za; 
1000 Das Das Das 


Van min 0,0132 : = - 25 = 0,276 m [min. 


Var ma. = 0,0132 - _ - 48 =0,86 m/min. 


21. Turatia cilindrilor alimentatori (prima pereche): 


> A» Des. 0,0565 + 2.228 + zg = 
A = Cp ==: 234 = VY) e 34 
i Zen Das 30 


36 


p» 
= Ca? ' Zg4 = = 0,0509 3 m ` Z343 
Das 


150 T 
TA, min = 0,0509 * D 25 = 1,06 rot/min; 


JA, maz = 0,0509 : = . 48 =3,33 rot/min. 
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22. Viteza perifericá a cilindrilor alimentatori (prima pereche): 


rD, n 3,14- D 
Va — Ar Ar = C Å Das 2 4 A 
i I 1 000 1 Dy 784 1 000 
* | 1 à 
e = 0,0509 zi 4 74 è Das 234 — Cis é —929 , Za = 
E 1000 Dye n 
=0,0119 «Pss . 7... 


36 


Vaz men = 0,0119 + + 25 =0,248 m fin; 


Vaz me = 0,0119 - 48 =0,77 m/min. 


23. Turatia ORDEN intermedias ll viniburut n gvantremuti si tam- 
burul cardei): 


Ny; — Nm . Dy; " 724 . 226. s 728 . Das . 730 9 = 
Dog Zos Zar Zə 230 231 © 
„200 „28 „36, 31 __ 320 


200 28 "36 31 140. 40 


= — 295 rot min. 


24. Viteza cilindrului intermediar: 
rD;n; __ 3,14: 415 + 295 


= — 384 m [min. 
1 000 1 000 | 


J = 
25. Turatia cilindrului motor al mesei oblice cu cuie: 


En e rhe 4300 Um ar e 28 


Dse 269 Dss 


Min = 943° 140 _ 5 2 rot [min ; 


—93- = — 16,6 rot /min. 


Iaz 
26. Viteza cilindrului motor al mesei oblice cu cuie: 


=: m ee 1,99 q a; 
1 000 1 000 


Dn m’ 855,2 
V T , 
min 


7:8,5:10,0 
F rias Pe 


= 4,45 m/min. 
1 000 


160 : | 
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27. Turatia cilindrului motor al mesei orizontale: 


D 5 . Z z 
n —n,:— (1 — i): 09.02. — 1 500 -P (4 — 1,0146) x 
Dsg Zig Ta Dsg 
23 25 
ML mul. 25, 
52 25 Dg 
250 , 
mas: = 1,1 E am 13,8 rot [min. 


| Ds - x-85-7,7 250 
Vpr uem] BT OO + 3,68 m/min, 
maz [1000 1000 ° Dg [1 000 140 i pn 


29. Numárul de oscilatii ale pieptenului egalizator: 


.D z 
— —. 297 — 960 e = —__; 
D51, 52,53 — 798 Ds}, 52,53 84 Da... 


22 800 : 
ny aimi nie 81 osc [min ; 


22 800 : TO 
Ny maz — — = 163 osc /min. 


30. Turatia cilindrului desprinzator: 
140 13440000 . 


D D 100 
np = Ny *——®— = = 960 + —— —.—— ; 
D51, 52, 53 Ds; Ds... 53 Ds; Ds... 53 * Ds; 


13 440 000 , 
n ——— —— =237 rot/min: 
Dmin OR 200 (inin; 


E y P paf [min. 


n = 
Ome 919.2180 


31, Viteza cilindrului desprinzátor: 
4320 -237 — 938 m/min; 


V "s TDNmin we 
Dmin 1000 1 000 
Vo mas = ————— 320-397 _ 398 m/min. 
"1 000 
11 — Exploatarea rațională — c. 1325 161 
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G. Caleulul laminajelor 


1. Laminajul total: 
Pentru calculul laminajului de cardá se aplică regula indicată in 


Cap. V, $ D: 
— Xx 


Zə Zas Da Das Dy 1—i Z34 736 738 759 
1292 20 22 D, 20 22 190 Ds 68 490 200 28 36 31 Xx 


74 30 55 D, 40 14 150 D, 36 160 200 28 36 31 
410 230 Dx ' 1 38 31 47 30 — | 


— — A _-_ ____— 
. .* — e — s 


220 280. Das 1— 1,0385 254 ET 31 27 
= Cp > Dy Dy Du. 1.45 997 Da Dee s 
Dio De Das Z34 Dio „De Das %34 
160 - -160 - 140. 1 
Do guy] 190290190 4 
210 - 280-190 "48 
190. 280 180. 1 193 


L =2177: e aj e E 
maa 180 160 150 25 


2. Laminajul între prima $i a doua pereche de cilindri alimentatori: 


Dar zy 74 27 


3. Laminajul intre cilindrul rupátor si a gone pereche de cilindri ali- 


mentatori: 
Dg Zan Dow, 1 „Zs, žr, 


Dar Za Das 1— i Zg4  Zge 738 
_210 78 Dy. 1 38 31 47 - 
= FA "Ga Das 1— 1,0385  z4, 31 31 


2 = 
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4. Laminajul intre tamburul avantrenului şi cilindrul Copa NOE 


Dy, „Das, Za 900 230 62 _ 
Dr Das 239 910 280. 78 


5. Laminajul între cilindrul intermediar gi tamburul avantrenului: 


Dy, Za Dy Dy 900 40 140 2200 — 7 ^ 


6. Laminajul intre cilindrul intermediar gi tamburul cardei: 


L,- Dm, Pa, Zs , Zn , fm Doo, Za _ 


Dy Dg Za [^ Zag Dao %30 
. 1522 200. 28. 36 ¿140 40 4 


= ——— 6 


415 200 28. 36 320 s 


7. Laminajul între cilindrul perietor gi tambur: 


— © seme — e — LL 


1292 20 22 D, 20 22 190 Ds 68 490 _ 


Y — € — —. — 


"1522 300 55 Dy, 40 44 150 De 36 160 | 


Eg Pa, De 2 00418 Poo; 


Dio De 10 Ds 


Ley = 0 0418 + ss soap = 0,0182 ; 


= 0,0418 "n = 0,077. 
180 160 


Lomas 


8. Dublajul intre cilindrul perietor gi tambur: 


Dis ul as 1 = 1 _ Dy Di 
-Ny Li De: Dy 0,0418 D, Dg 
"i Dio Dg 
== C, 256] 24 s Dio De ; 
Dy D; Dy D; 
„180 160 _ 
Po 
min 190 280 ^ 
210 280 
D : —— e — y — = 55. 
mor 160 160 
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9. Calculul avansului fugátorului: 
Avansul fugátorului, in procente, faţă de tamburul cardei se calcu- 
leazá cu relatia: 


Ay = EE «400 = [pe ] 100, 


T T 


in care: V, este viteza fugátorului = 760 - t 
19 
V, — viteza tamburului = 616 m/min. 


= [750 Pw _ 1.400 = ¿De 41. 
Av = E D, | | 0 [1,23 2 1) 100; 
180 Y. 
Av min Ex [1,23 E = 1) «100 = 695: 
A, = 4 „220 = | = 0 . 
a pue | = 170 e 60% 


În mod curent se folosește un avans de 20—30%. 
H. Caleulul indieilor de eardare 
Gradul de cardare: 


unde: 


V, = 616 m/min este viteza tamburului cardei; 


V, = 0,0119 - 


D ; ts 
Fw * 244 vzita de alimentare ; 
36 A 


Gm Pé, Dw = Bp 765. 


0,0119 Dgs Z3, Dirt 
G,= 51765 +9 — 796; 
i 190 - 48 
Gon, = 51 765: E = 2485. 
; 150 + 25 
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2. Cifra de cardare: 


Vo 


C, ==, unde V, - 616 m/min; 
L 
Y, =8/9* zu este viteza cilidrului lucrător; 
14 
ee 019, Dia 69,294, 
3,9 Dig Dis 
160 
Comin = 692 i = 89,6: 
B. 69,2 . 250 — 124, 
max 160 
3. Numárul de cardári: 
pes m m 
Va -100 
unde: np = 129 rot/min este turatia tamburului; 
V, = 0,0119 Ps * Zga 


Ment n 


— 


129 — Dw — 108,4 
1,19 Ds * Zaa 
19 
n = 108,4 - —— 
“maz 140 - 25 


36 


15 


AE 1,88 rot Jen: ; 
180 - 48 


0 — 5,88 rot [min. 


4. Gradul de incárcare a tamburului cardei: 


-Ql _ necp : 
VpB | VgB 
este 1—3 cicluri [min ; 
— 800...600 g; 
— 616 m/min; 
— 2,2 m; 
1 + 800 - 
— 1:800 _ 0,22 g/m?; 
min = 6.22 „22 ga 
3 + 600 
Em pi ms dd m?. 
mea a în gl 
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I. Calcule cinematice gi tehnologice 
la carda a I-a (fig. 80, planga II). 


Caleulele turatiilor gi vitezelor tamburului, ale cilindrilor lucrători, 
perietorului, cilindrilor întorcători, fugătorului, cilindrilor curátitori ai 
fugătorului sint identice (cu aceleași valori) ca la carda I, transmisiile 


avind aceeasi schema cinematic. : 
1. Calculul turatiei cilindrului rupátor: 


60 78 , 
Ra = fy ` Deg Za — 429 20.2 — 162 rot [min. 
Dey Za 260 62 


2. Viteza perifericá a cilindrului rupátor: 
l TDRIR 3,14 - 310 - 162 , h 
p= dh 157 m [min. 
1 000 1 000 
3. Turatia cilindrilor alimentatori (a doua pereche): 


¿Ds Doo (4 = iy 2.8, 0 — 


Na, p - 
Ñ Da Da „Zar Zag 781 
50. Das. ` Ge, BL si 
— 429 . 260. Dso (44,085) -2.2.% = 
260 Dy 38 31 47 
D P d D 
C Zon © == 0,087 * Za ° =; 
A 26 ? 26 ? 
: II Da | Dg 
- 140 ; 
n, — 0,087 -25 - — = 1,60rot [min ; 
ITmin 190 
180 .— 


— 0,087 - 48-39 = 5,01 rot [min. 
150 


n 
Arr maz 


4. Viteza perifericá a cilindrilor alimentatori (a doua pereche): 


TDA NA TDA 
Y, = babie Po ies LATA E getto o — 0,087 : Zag X 
d 1 000 H D3, 1000 
Ds | D 
Dio 31474, — Cale ag Dio — 0,0202 + za * 2; 
Da 1 000 Dg Dg 


140 A 
190 
180 , 
— = ,16 m [min. 
150 


Yo T€ 0,0202 125 ? 0,37 m [min ; 
Yn maz 77 0,0202 ? 48 1 
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5. Turatia primei perechi de cilindri alimentatori: 


234 D z 
WA; — Ary OM — 0,087 * Zag a mi. GL ia 
795 31 ^35 


27 D D 
= 0,087 Er . Zag 7" — 0,084 . Zag . 320 


21 21 


Mar min = 0,084 + 25 - "t 1,54 rot/min: 


Ar maz = 0,084 + 48 - i "iE 83 rot/min. 


6. Viteza perifericá a primei perechi de cilindri alimentatori: 


Vay = Para: T 0084 zp + Dap E Dar 
1 000 Ds, 1000 
= 0,0195 + za 22; 
26 D 
140 
Va = 0,0195 - 25. — = 0,35 m/min; 
I min 190 
180 . 
Va = 0,0195 - 48: — = 1,12 m/min. 
I maz 150 


7. Numărul de oscilații pe minut ale pieptenului oscilant: 


D 
„140 26 EM D; 190 „184 „252 = 4900 . 2s ; 


ui "180 "26 36 Dg "150 "184 198 Dg 


No min = 1 200 - P = 690 oso [min ; 


Ro maz 


= 1 200 - = 2 100 oso /min. 
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Calculul laminajului la carda a IT-a 


1. Laminajul total: 


Da De Da 1 Za Ža% Ža Za 


D; Deg Doo (À— i) 26 Zag Zgo Z3, 


_ 1292 20 22 DS „20 22 190 D; 68 


74 300 55 Duo 40 44 150 D, 36 


490 260 D, 1 „38 31 47 28 
160 260 D, 1— 1,0385 | Zog 31 81 27 
De De Dis de Do. De. D. 1 
= Co. it. 21837. 3: 25.29; T. 
Dio Dg Dao 226 Dio Ds Dao Zas 
160 160 150 1 
Los =1377- 200 100 190 425.40 4. 
210 280 180 48 
190 280 190 1 
qj. E e ed ID ESI 


Max 


170 160 140 25 


2. Laminajul intre prima gi a doua pereche de cilindri alimentatori: 


Le, Pam, m _ e aoo € 
: uo 


3. Laminajul între-a doua pereche de cilindri alimentatori şi cilindrul 


rupător: 
Vn 157 157 1 D, 
Lg zem M e = 

Arr 0 0202 Zas Dao 0,0202 226 Dao 
31 
1 D 

«7800. —.3!; 

Zas Dio 


La min 7 800 -+ Lo += 195 3 
"180 


Lomax = 7 800 + A "m — 493, 
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4. Laminajul între cilindrul rupátor si tambur: 


Vr 616 
Vg 157 


5. Laminajul între cilindrul perietor gi tambur este acelaşi ca la carda I: 


L, —0,0418 - Pe. Ds, 


10 De 
Ly min = 0,0182; 
Din 20,077, 


6. Dublajul intre cilindrul perietor si tambur este identic cu cel de la 
carda I: 


DD Dl DE. 
Dy De 
Ds = 13; 
Dax = 55. 


7. Avansul fugătorului are aceleaşi valori ca la carda 1: 


A, = (128.5 — 1) - 100; 
D 


19 
B Aumin = 6%; 
Ay maz = 60%; 
Gradul de încărcare a tamburului la carda a II-a este egal cu gradul 


de încărcare a tamburului la carda I, corectat cu coeficientul pierderilor 


de material la carda I: 
l ; re ee 
== . — 3 
II I 100 


unde: ay este gradul de încărcare la carda I; 


P, — procentul de pierderi de material 
(p —6,,41495); ^ 
' 100 — Pz maz ` 100 — 14 a / a 2. 
OTI min = CT min d — i0 ^. = 0,22 ^ 100 = 0,185 g/m ) 


„100 — Pr min __ 1,33 ¿0 Kant- a 1,25 g/m”. 
te eae 100 


II mi max 100 
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J. Calcule cinematice gi tehnologice : 
la carda a Il-a (fig. 91, planga 11) 


La aceastá cardă (exclusiv aparatul divizor) toate calculele cinema- 
tice şi tehnologice sint identice ca la carda a Il-a cu excepţia gradului 
de încărcare a tamburului. 


K. Calcule cinematice gi tehnologice 
la aparatul divizor 
1. Turatia cilindrilor de conducere a curelugelor (fig. 81): 


Nn, =n ¿Dr a.a Ds Da Za te 708 yy 


j y Da Za % De Dg 27 % Za 
y aita! E 99) 116072636. Dy 140 42 
UV. Zas: Za 180. 26 36 Dg 150 44 


36 19 
20 36 36 19 _ 403. Ds 


e —o —. 


40 44 36 30 De 


. 
? 


— 403 - 199 — 59 rot [min ; 


Ne min = 


n, max — 


— 103 - ni — 180 rot [m 


2. Viteza periferic a cilindrilor de conducere a cureluselor: 


V un PD m EL AOD a — 25,8 2s 
1 000 1 000 m. > 


| 160 l 
Ve min = 25,8: 280 = 14,8 n [min ; 
V, mas = 25,8: 2 = 45 m [inin. 
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3. Turatia cilindrilor divizori: 


np = n ' = = 103 Ds 2 43 4 28 
0 


Z43 Dg 5 6 


160 ‘ 
Ny min = 43,4 - 280 == 24,8 rot [min. 


, 280 , 
hp maz = 43,4 * rra 76 rot/min. 


4. Viteza periferică a cilindrilor divizori: 


Raf PM la — o 


= adr rn yt Tem a 


D 1000 1000 * Dg 1000 Ds Dg 
160 l 
Vo min = 27,2 ° 280 = 15,6 m /min, ; 


Vamo = 27,2 : 255 = 47,6 m/min. 
160 


5. Turatia cilindrului motor al manşoanelor de frotare: 


n; = n, “HL. As, He, 30 40 ¿o OU, Bae 
Zas Zar 249 251 Dg 40 z,, 22 
i 24 De 1 
x = = 3708 -—.—; 
21 Dg 247 
160 1 
n — 3708 . —.— = 64,2 rot [mm ; 
po 280 33 
280 1 
— 3 708 . L.- = 283 rot [min. 
T f maz 160 24 l 


6. Viteza periferică a mangoanelor de frotare: 


, 1 1 
y, _ (Dy + 10) m102 + 10) 3708 2s, Z= 955 A E, 
1 000 ` 1000 De Za De Zar 
160 1 
= 055 + —+.= = 16,6 m/min; 
Vs min 280 33 Ra 
| 280 1 . 
V, tt ee 055 mee + 5 10 main, 
7 mag 160 24 | 
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7. Turatia cilindrilor debitori: 


25 Dar Zya De 247 21 Da 31 


oe 20990 150, 1, HL in: 

"amin 280 33 180 Bee penal 
280 1 1 

amos = 2 990 +>—.—. — 249 rot/min. 


160 24 140 
8. Viteza de debitare a agregatului de carde: 


Em TDa¿ng a E. 140 ! 
?^ 1000 1000 De £D 


— 4240 . Ds, 1 , Das 


160 1 120 | 
Vo. =13410:-—.=.L —154 m/min: 
pud 280 33 180 E 


Vamar = 1310 + 280. 1.190 — 109 m [min. 
„160 24 140 


1. Laminaje parţiale la aparatul divizor 


1. Laminajul între curelu'£le divizoare si cilindrul perietor de la ul- 


tima cardă: 


Z = 


6 10 


Li min = 1,06 + m = 0,95; 


210 
La maz + 1,06 : 190 s 1,17, 
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2. Laminajul intre mangoanele de frecare gi curelugele divizoare: 


3 955 ets 
La == fam o Za; _ 35,1 ; 
Vp Pr L Zar 
6 
35,1 
La nita = 33 = 1,06; 
35,1 
L ¿== = 1,46. 
212003 24 3 


3. Laminajul intre cilindrii debitori gi mansoanele de frotare: 


D 1 D 
y4 
lym Te e Pa 97 Des 
f — 9s5.—. | s 
6 747 


Le min = 1,87: ad = 0,915; 
180 
L a = 4 . 160 = 4 7 
maz = 1,37 282 = 1,56 


4. Laminajul total la aparatul divizor: 
Dye 


l - Dia 35,1 
Lie LL, «Li = 1,06 +2 BE. 1,97" 208 
D 1 2 3 1 3 
p Dg Zar Da 
gs Bf E AN 
Do 27 Daz 


L. Caleulul laminajului total 
la agregatul de carde 


4. Laminajul mecanic 


Laminajul total al sortimentului de carde se calculează cu relaţia 


Lr’ Lua Errr LD f 
m Dara * Dri 
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in care: Ln „reprezintă laminajul mecanic al intregulul 

agregat ; 

L, Li Lg; — laminajele totale de la cardele I-, 
a I-a, a II-a; 

Lo oo laminajul aparatului divizor ; 

Dir — dublajul realizat de aparatul I-a 
transport automat între cardele J 
şi a l-a; 

Dior — dublajul realizat intre cardele a 


II-a şi a II-a (aparatul de for- 
mare a păturii și dublajul prin 
suprapunerea, celor două păturii și 
alimentarea cardei a III-a}. 


2. Calculul laminajului real 


Laminajele calculate pe baza schemelor cinematice ale cardelor sînt 
laminaje mecanice. Laminajul real al sortimentului de carde se poate 
calcula, în funcţie de laminajul mecanic, cu relaţia: 


100 


ieee Ep 


în care: L,, este laminajul mecanic total al agregatului; 
p  — procentul de pierderi de material. 


Exemplu. Cunoscînd că laminajele efectuate de cele trei carde și 
aparatul divizor sint: L; = 32, Laz = 48, Li; — 52, Lp = 1,02 si dubla- 
jele D, ,, = 40 gi D, ¡17 = 44, iar pierderea totală de material la sortiment 
este de 129, sá se calculeze laminajul total al sortimentului: 


32 - 48 :52-1,02 
| PRA ie BEL RA 
40 : 44 


Ly ABR ir 527 
| . 100 — 12 


M. Caleulul intensitátii de frotare 
a manşoanelor de frotare 


Intensitatea de frotare se calculéazá cu relaţia: 
, ANL 
I, a LLlle ; 


Tre Va 
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in care: h este cursa mansoanelor (piná la 40 mm); 
— lățimea utilă a mangoanelor = 400 mm; 


n, — turatia arborelui cu excentrice; 
e  — ecartamentul între mangoane ; 
V, — viteza de debitare a agregatului. 


Turatia arborelui cu excentrice se poate calcula conform datelor din 
schema cinematicá (v. fig. 99): 


n., == fl cat d o B os M, maem dj e A dí dee Ee 
j "^ D z D D 
a Za “4 “sg 33 735 35 


16 D 
sr 960 » 9 26 36 26 . Dag 30 160 m3 486 : 32 4 


— — eee — A Ô i 


180 26 36 26 Da 30 280 Dag 
160 ! 
Ne min = 486 > Anm 372 rot [min ; 


190 


Ne mar = 486 : aay 544 rot /min. 


Folosind datele de mai sus, rezultá urmátoarea valoare medie a 
intensității de frotare: a 


__ 4+25 - 0,32 - 420 
m -95 -25 


= 343 rásuciri. 


I, 


N. Calculul productiei agregatului de carde 


1. Productia teoreticá se stabilegte cu relatia: 


Jii Va *60* Ne k h 4 
P, = Na 1000 MEMI (1) 
in care: V, este viteza de debitare a agregatului, m/min; 
n, — numărul de cureluge active; | 
N, — numărul metric al pretortului. 


2. Producţia practică se calculează cu formula: 
P =P, + CTU (2) 
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sau | 
P, = P, : CUM, (3) 


in care: CTU este coeficientului timpului util; 
CUM — coeficientul de utilizare a maginii. 


Formula (2), in care se folosește CTU, este utilizată numai pentru 
calculul productiei maginii pe o perioadá scurtá de timp (o orá piná la 
maximum 8 ore). Formula (3), in care intervine CUM, se aplică pentru 
calculul producţiei unui utilaj oarecare pe o perioadă lungă de timp 
(pe o lună pină la un an). 


a) Calculul CTU: 


Acest coeficient se obţine în urma unui produs: 


CTU = K,: K,, (4) 


în care: K, este coeficientul care reprezintă raportul dintre timpul 
de bază şi timpul efectiv pentru realizarea unei 
unităţi de produs [relaţia (3)]; 
K, — coeficientul care tine seamă de restul stationárilor 
maşinii, în, timpul unui schimb [relaţia (6)]; 


Kis | (5) 


"tet, 


in care: 1, este timpul de funcţionare a maşinii (fără stationári) 
necesar realizării unei unităţi de produs (sau timp- 

mașină, tm); | 
t — timpul de staționare a mașinii, in care muncitorul 
/ executá fazele de deservire absolut necesare pentru 
mentinerea continuitátii productiei, timp in care 
materialul prelucrat nu suferá nici o transformare, 

timp raportat la unitatea de produs; 


ae LA (6) 


in care: T este durata unui schimb (480 minute); l 
É T, — totalul timpului de oprire dintr-un schimb, in care 
nu se include timpul ajutator ; 
T, = T, Tu Pon (7) 
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în care: T, este timpul de curăţire curentă; 
Toy — timpul de curăţire a garniturilor; 
Ton — timpul de odihnă gi necesităţi fireşti. 
b) Calculul coeficientului de utilizare a maşinii: 


Acest coeficient se calculează cu relaţia 


CUM = CTU - CUF, (8) 


în care: CTU este coeficientul timpului util [relaţia (4)]; 
CUF — coeficientul utilajului in funcţiune [relaţia (9)]; 
QUE == "2, | (9) 
5797100 7^7 


in care: O, reprezintă procentul de opriri planificate [relaţia (10)]: 
0, = O,, T Ore, T Ore, FE Ox LH 0, Per ES Dag an 0.9 + O05; (10) 
in care: O,, reprezintă opriri pentru control planificat [rela- 


„ţia (14)]; 
D. — opriri pentru reparaţii curente [rela- 
tia (11)]; 
O — opriri pentru reparații capitale [rela- 
tia (11)]; 
Oso — opriri pentru curăţire periodică (1,4%); 
Os o — opriri pentru ascutirea garniturii (1,2%); 
Paa — opriri pentru schimbarea partizilor (2,1%); 
Oam — „opriri pentru defecţiuni mecanice (2%). 


Procentul de opriri pentru reparaţiile: preventive planificate se calcu- 
lează cu relaţia: 


Os 3 400, (11) 
Ton — Tst 


în care: T,, este timpul de staţionare a utilajului la o reparație, 
: in, ore } 
Peg: timpul care reprezintă ciclul reparatiei respective, 


în, ore, 


Aceste valori de timp sînt prevăzute în graficul reparațiilor de către 
serviciul Mecanic șef (tabelul 14), 
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Tabelul 14 
Graficul reparațiilor la agregatul de cardo 
rico EONA tc cit tala 
' Felul reparațiilor 
eee 


Control Reparatii R ii ii 
Denumirea planificat ounta T curente 11 lo 
utilajului 
Ciclu | Timp + 
de re- |desta-| Terg Tot T T T T 
paratii|tionare id j HER 5 wu i 
———— !— ER RN 
Sortiment cu 
douá carde 840 8 4 200 80 12600 | 104 50 400 | 704 
Soertiment cu 
trei carde 840 8 4200 | 104 12600 | 176 50 400 | 824 


. Ultimele patru stationári sint stabilite in mod unie pentru intregul 
sector avind informativ valorile indicate. 


Exemplu de calcul. 


Cunoscînd cá un sortiment de trei carde cu 160 de cureluse lucrează 
cu o viteză de debitare de 22 m/min, și produce un pretort cu Nm 8, 
sá se calculeze productia practicá a acestui sortiment consideratá pentru 
o perioadá mai lungá. 

a) Productia teoreticá [relația (1)]: 


51 
|^ Np-1000  '8-1000 


b) Calculul coeficientului de timp util: 
CTU = K, Ky. 
ira 
to + la 
unde: f, este timpul de bază = 2,27 min/kg; 


f, m Pris 2,27 min /kg; 


a 


t, — 0, deoarece fazele de deservire a utilajului nu necesita 
oprirea sortimentului; 
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J 480 — Tp 480— 42. : 
K, =~ M = 0,91; 
480 . 480 


T, = 15 min + 12 min + 15 min = 42 min; 
b) Calculul coeficientului utilajului în funcţiune (CUF): 


100 — O 
QUE = D — 2.; 
100 


— calculul opririlor pentru reparaţii: 


Op = 57 + 100 = = - 100 = 0,96%; 


? ^ Ter— Tee | 840 — 


104 - 100 
UE EA 
Re.  4200— 104 54%; 


da n {ite SM 
O, = =" —=— 4.44%.: 
Rea" 12 600 — 176 100 = 1,4176; 


824 - 100 
= —— — — = 1,669 
“Rk. 59 400 — 824” $70 
unde: 0, — opriri control planificat ; 
Orc, — opriri reparaţii curente de gradul I; 
Orc, — opriri reparaţii curente de gradul Il; 


pg — Opriri reparaţii capitale ; 


O, = 


CUF = 19—1927 — 0,8773 = 0,88. - 
100 | | 


e) Caleulul coeficientului de utilizare a maginii: 
CUM = CTU + CFU = 0,91 + 0,88 = 0,8. 


d) Calculul producției practice; 
P, = P,: CUM = 26,4 + 0,8 = 21,12 kg/h. 


Ops + One m Og. + On, "i 0, PER t Ong F O. Om FP 
— 096 + 2,54 + 1,41 + 1,66 + 1,4 + 1,2 + 21 + 2 =13,27%; 
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O. Másuri de protectie a muncii 
la sortimentul de carde 


Tinind seama cá organele cardante ale unui sortiment de carde sint 
imbrácate cu garnituri de ace sau cu garnituri rigide, trebuie acordatá 
o deosebită atenţie pentru ca persoanele care deservesc aceste mașini 
să nu vină in contact cu ele în timpul funcționării *). 


Capitolul XI 


Torsul fin 


. À. Consideraţii generale 
asupra torsului îin 


Torsul fin este operaţia de bază a filaturii prin care pretortul este 
subtiat (laminat) pînă la grosimea voită a firului, torsionat puternic 
şi infágurat pe ţevi. 

Laminarea. În vederea subtierii, respectiv a laminării pretortului 
pînă la grosimea prescrisá a tortului, aşa cum s-a arătat anterior, în ope- 
ratia de filare trebuie sá se producă in primul rînd o deplasare a fibrelor 
unele faţă de altele, prin care pretortul se alungeste, primind o lungime 
de atitea ori mai mare cu de cite ori s-a subtiat. În cazul pretortului 
rezultat în filatura de lină cardată, valoarea laminajului este limitată 
de la 1 la 1,7, deoarece fibrele din pretort sint orientate în diferite direcții 
(mai puţin. paralele) si fibrele scurte au o pondere in general mare. Aceste 
valori mici ale laminajului sînt impuse și de faptul că, în urma divizării 
vălului, fineţea pretortului este apropiată de cea a firului. 

Torsiunea. Pretortul obţinut din aparatul divizor nu are rezistenţa 
necesară firului din cauza slabei aderente dintre fibre. De aceea este 


„Cartea filatorului de lină, pag. 82. 
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necesar ca între fibre sá se creeze forte de frecare mari care sá nu le 
mai permitá deplasári (alunecári). Aceasta se realizeazá prin torsionare- 

Infágurarea. Pretortul laminat gi torsionat dá naștere firului care, 
in másura ín care este produs, trebuie depus pe un anumit format. 
Firul de lină cardatá se depune pe ţevi. Aceste ţevi sint suporturi de 
formă tronconică confecţionate din carton presat sau material plastic, 


a. Maşini de tors 


În filatura de lină cardată, ca maşini de filat sint utilizate urmátoa-. 
rele: 

— Maşini de tors cu acţiune continuă — maşina de filat cu inele. 

— Masini de tors cu acţiune discontinuă (periodică), ca selfactorul, 


care, în, prezent, fiind o maşină depășită, va fi înlocuită într-un viitor- 


foarte apropiat de maşina de filat cu inele, maşină cu mare producti- 
vitate. 


B. Maşina de filat eu inele 


Maşina cu inele (v. fig.1) lamineazá pretortul pînă la fineţea firului, 
il torsioneazá si îl înfăşoară pe ţevi. În acest scop, mașina cu inele se: 
compune din următoarele parti: 

— dispozitiv de alimentare ; 

— dispozitiv de laminare; | 

— dispozitiv de torsionare și infágurare. 

Dispozitivul de alimentare al mașinii cuprinde cilindrul de desfá- 
surare J, pe care se așază bobinele de pretort 2, şi din conducătorul 
de pretort 3 (v. fig.1). u 

Ambele parti ale mașinii sînt prevăzute cu un cilindru desfágurátor. 
La unele mașini însă, același cilindru desfăşoară pretortul pentru am- 
bele parti ale maşinii. Cilindrul desfásurátor este confecționat din lemn 
de esenţă tare cu suprafaţa netedă sau rifelatá. Conducătorul de fir 
este constituit dintr-o bară longitudinală de oţel, prevăzută cu separa- 
toare de sírmá. > E 

Funetionarea maginii cu inele este descrisă în „Cartea filatorului 
de lină“, pag. 111. o Oe. 

Din punctul de vedere al construcţiei organelor dispozitivului de 
torsionare sint de menţionat următoarele: _ l | 

Fusul este organul principal al mașinii cu inele şi se compune din trei 
parti (fig. 82): fusul propriu-zis 7, bucșa 2 şi locasul bucsei 3. Locagul 
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Fig. 82, Fusul de la magina cu inele. 


bucsei serveşte ca rezervor de ulei gi se fixează în banca fuselor cu ajuto- 
rul piulitei 4. În locagul buegei se introduce bucga 2, care se sprijină 
cu partea sferică 5 și se fixează cu şurubul 9. Fusul propriu-zis se intro- 
duce in bucsa 2, sprijinindu-se in partea, inferioară pe crapodina 17, 


Fig. 83. Tipuri de inele. 


iar în partea mijlocie alunecă pe rulmentul 18. Pe fus este montată prin 
stringere nuca 10, iar în, partea de sus este îmbrăcat cu manşonul 72 
şi capul 13 cu butoanele de fixare a ţevii. | 
Inelul serveste ca suport pentru cursor in migcarea sa. Este confectio- 
nat din otel special, cu o mare duritate si rezistentá la frecare. Pentru 
a permite o alunecare ușoară a cursorului, el trebuie sá aibă suprafaţa 
netedă, slefuitá. Inelele se deosebesc după forma lor (fig. 83), putînd fi 
simple (fig. 83, a), care permit o curăţire ușoară, sau cu secţiunea în formă 
de dublu T reversibile (fig. 83, b). Cele reversibile prezintă avantajul 
că se pot inversa, dublindu-se durata lor de funcţionare. 

În afara acestora, există inele moderne cu autoungere, prevăzute cu 
fitil sau caneluri spirale. 

Cursoarele sînt confecţionate din sirmá de oţel bine lustruită, cu o 
duritate mai mică decit a inelelor, pentru a evita uzura acestora. După 
lorma lor, cursoarele pot fi de tip C (fig. 84, a), de tip N (fig. 84, b) şi 
de tip ureche (fig. 84, c). Primele două tipuri se folosesc în cazul inelelor 


cu profil simplu sau reversibil, iar cursoarele tip ureche se utilizează în 
cazul inelelor cu autoungere, 


2 


A b 


“Fig. 84, Tipuri de cursoare, 
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Fiecare fel de cursor se caracterizeazá printr-un numár de finete, 
Aceste numere exprimá greutatea sa. In sistemul metric numărul curso- 
rului indicá greutatea in grame a 1 000 de cursoare (tabelul 15). 


Tabelul 15 
Numerotatia (fineţea) eursoarelor 


————— ¿ÓN rro 


Greutatea Greutatea Greutatea Greutatea 
a 1000 Numárul | a 1000 | Numárul | a 1000 Numárul | a 1000 Numárul 
cursoare cursorului | cursoare | cursorului | cursoare | cursorului| cursoare cursorului 


g g | g g 

Ő 
16 14/0 49 — 160 10 425 26 
17 12/0 52 - 170 ms 450 2728 
18 12/0 56 1/0 | 180 11 475 29—30 
19 11/0 | . 60 1 190 " 500 31 
20 = 65 2 200 12 525 32—33 
22 10/0 70 Ee. 210 13 550 34 
24 9/0 75 3 220 14 575 35—36 
26 8/0 80 4 240 15 600 37 
28 7/0 85 a 260 16 625 38—39 
30 6/5 90 5 280 17 650 40 
32 5/0 95 i 300 18—19 | 700 44 
34 E. 100 - 6 320 20 750 46 
36 4/0 | 110 7 340 21 800 50 
38 = 120 . — 360 22 NE = 
40 3/0 | 130 8 |. 380 23 1 -— 
43 EP 140 AR 400 24—25 ne = 
46 2/0 | 150 9 == EN E x 


_ Din tabelul 15 rezultă cá numărul cursorului creşte direct propor- 
tional cu greutatea sa. 


1. Infásurarea firului la maşina cu inele 


Infágurarea firului la magina cu inele se face pe tevi. Pentru reali- 
zarea acestel infásurüri sint necesare: 


— mişcarea de rotaţie a fuselor ; 
— mișcările de conducere a firului. | 
La magina cu inele, mișcarea de rotaţie pentru înfășurarea firului 
este efectuată de fus gi cursor, cursorul ráminind putin in urmá fatá de 
fus, adică turatia cursorului este putin mai mică decit a fusului. La fie- 
care rotație cu care rămîne cursorul in urmă faţă de fus, pe ţeavă se 
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infágoará o spirá de fir. Deci, numárul de spire infágurate pe minut 
ng este: 
n, = Ny — Noy 
unde: n, este turatia fusului, rot [min ; 
n, — turatia cursorului, rot/min. 


Aceast& ráminere in urmá a cursorului se datoreste faptului ca, 
cursorul avind o anumitá greutate, se freacá de suprafata inelului. Forta 
de frecare, deci ráminerea in urmá este cu atit mai mare, cu cit greutatea 
cursorului este şi ea mai mare. 

Miscárile de conducere a firului de-a lungul fusului sint realizate de 
banca inelelor, care efectuează o mişcare de ridicare-coborire pentru 
fiecare strat dublu de fire si o miscare de sáltare dupá fiecare strat dublu 
de spire, pentru ca straturile sá se depună succesiv de-a lungul ţevii. 

Banca inelelor este acționată in acest scop de mecanismul reprezentat 
în fig. 85. 

Figura 85 reprezintă mecanismul băncii de la maşina cu inele tip 
„Befama“. Mecanismul se compune din: discul 7, solidar cu roata din- 
tatá melcatá 4, cama mare 2, cama mică 3, gurubul cu un început 5, 


pirghia cu două braţe 6, pirghia oblică cu două braţe 7, lanţul 8, pirghia 


unghiulară 9, tija verticală 10, contactul electric 11, pirghia cu patru 
braţe (a, b, c, d) 12, arcul ambreiajului dintat 13, roata de clichet 14 
roata de lant 15, rola reglabilă 76 pe discul 22, rola 17 fixată pe braţul 
12 b, proeminenta 18 a braţului 12 b, rolele de conducere 19 şi 20, proe- 
minenta 21 a discului 22, tamburul de infágurare 23 a lanțurilor 0, ŞI 
bə, roata dintatá melcatá 24, contactul electric 26, pirghia verticală cu 
două braţe 27, rola de conducere a lanţului 28, discurile 29 şi 29' pentru 
arcul 31, tija de legătură 30 a lanţului Lg, sina-suport 32, rola de condu- 
cere 33, tambur de lant 34, rola de conducere 55 a lanţului, banca ine- 
lelor 26, discul 37 care limitează numărul de dinţi antrenati de clichetul 
38; A,, Az, Az ambreiaje dintate. 


2. Functionarea mașinii de filat cu inele 


. Migearea de ridicare a băncii. În momentul cînd clama 2 (fig. 85) 
ajunge cu raza crescătoare în, contact cu rola r, a pirghiei 7, aceasta osci- 
leazá in sens orar gi prin rola 20 preseazá asupra lanţului La, care se 
tensioneazá si trage spre /dreapta tija 30, iar aceasta trage tot spre 
dreapta lanţul Lg. Acest lant (L;) se desfágoará de pe rola-tambur 34, 
pe care îl roteşte in sens orar. Ca urmare, cele două lanţuri Z5 si La 
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Fig.55. Mecanismul băncii inelelor tip „Befama“. 


se înfăşoară pe acest tambur 84, producînd ridicarea băncii 86. 
Simultan cu desfăşurarea lanțului L; de pe rola-tambur 34, se des- 
fásoará si lanţul L,, iar arcul 31 îşi revine în starea netensionatá, 
întrucît a fost tensionat la coborîrea băncii. Deci, arcul 31 are rolul 
de a micşora sarcina pirghiei 7, a rolelor si a lanțurilor, precum 
si de a menține contactul permanent al rolei pirghiei 7 cu contu- 
rul camei 2, adică îndeplineşte acelaşi rol ca pîrghiile cu greutăți 
de la maşinile clasice. Mişcarea de ridicare durează pînă în momentul 
cînd cama vine în contact cu pirghia 7 cu raza maximă. 

Unghiul camei corespunzător stratului de umplere reprezintă 3/4 
din 360°, iar aproximativ 1/4 este unghiul corespunzător stratului 
de separație, porțiunea descrescătoare a razei camel. 

 Misearea de coborire a băncii inelelor. Banca coboară datorită pro- 
priei sale greutăți, in măsura in care cama ajunge cu raza descres- 
cátoare în contact cu rola pirghiei 7. Datorită acestui fapt, lanțurile 
Le și La de desfăşurare de pe tamburul 34 si lanţurile L; si L, se 
infásoará, producind oscilatia pirghiei 7 in sens antiorar; simultan 
cu aceasta se produce tensionarea arcului 37. 

Mişcarea de sáltare a băncii. Această mişcare se produce de la 
cama 3, care este solidará pe acelagi manson cu cama 2. 

Cind cama 3 vine cu raza crescătoare (maximă) in contact cu rola ra 


pirghiei 6, aceasta oscileazá in sens orar si coboară lanţul 8, care 
rotește roata de lant 15, 
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Suportul clichetului 38 fácind corp comun cu roata de lant 15, cli- 
chetul se roteşte cu acelaşi unghi ca si aceasta. Clichetul nu antrenează 
roata de clichet 74 decit în momentul cind clichetul 38 scapă de margi- 
nea discului 38, cînd intră în dantura roții de clichet 14, pe care o roteşte 
cu un unghi ce corespunde unui anumit număr de dinți stabilit. Roata- 
stea 14 rotindu-se, prin ambreiajul A, care devine fix pe ax, determină 
rotirea roții dinţate z, care mai departe transmite mișcarea prin z,, 
şurubul S, cu un început la roata dintatá melcatá zz. Odată cu roata 
melcatá z se roteşte si tamburul de infágurare in sens orar fiind solidar 
cu această roată, care infágoará o mică porţiune din lanţurile L, si L, 
corespunzătoare cu o săltare a băncii de aproximativ diametrul firului, 
la fiecare mișcare de ridicare şi coborire. 


Coborirea automată a băncii inelelor în vederea scoaterii levatei. 
Se produce în momentul cînd proeminenta 18 pătrunde în, tăietura 25 
a discului 22, care este fix pe acelaşi manson, cu tamburul de infágurare 23, 
rotindu-se odată cu el. | 

Intrarea proeminentei 18 in táietura 25 a rolei 22 se produce datorită 
destinderii arcului 13 prin care pirghia 12 cu patru braţe oscilează în 
sens orar determinind următoarele comenzi: 

— braţul a decuplează ambreiajul dintat A, si cuplează ambreiajul 
A., oprind astfel mişcarea transmisă de arborele vertical la came; 

— braţul c decupleazá ambreiajul dintat Az, astfel că roata de lant 15 
şi roata-stea 14 devin, libere; | 

— braţul d apasă asupra întrerupătorului 71, care conectează servo- 
motorul ce va produce coborirea băncii inelelor, motorul principal fiind 
sub tensiune. | 

Coborirea băncii trebuie sá se producă numai în momentul cind banca 
inelelor se află la baza conului superior al ţevii. 

Acest moment corespunde atunci cînd pirghia 2 pătrunde cu proemi- 
nenta sa in tăietura discului 1, care este solidar cu cele două came 2 
si 3; in acest moment intră in actiune servomotorul care coboará 
banda. 

Servomotorul roteşte tamburul 23, discul 22 si roata melcatá 23 
in sens antiorar, producind desfășurarea lanțurilor Ly şi La, care cores- 
punde eu coborirea băncii. Coborirea báncii dureazá piná in momentul 
în care proeminenta 21 a discului 22 apasă pe braţul inferior al pîrghiei 27, 
care oscileazá in sens orar $i prin bratul superior atinge contaetul ale 
tric 26 oprind servomotorul de coborire a bancu. Tot in acest D 
rola 16 apasă pe rola, 17, producind oscilatia in gens antiorar à pug ul i 
12 si 9, proeminenta 18 va ieși din tiietura datorită unui are $1 va con 
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tura din nou discul 22, iar arcul 13 se va comprima sub actiunea bratului 
a al pirghiei 72. mE 

Comanda pentru coborirea báncii se poate face si manual de la o 
manetá care este în legătură cu sistemul de pirghii 72 si 9. 


3. Deservirea mașinii cu inele 


Această operaţie constă în următoarele: 

— organizarea locului de muncă; 

— alimentarea mașinii cu bobine de pretort; 
— lichidarea ruperilor de pretort şi fir; 

— scoaterea levatei. 


4. Intretinerea Mașinii cu inele 


Intretinerea mașinii de filat cu inele constă în curățire, ungere, inlo- 
cuirea benzilor uzate de antrenare a fuselor şi efectuarea reparațiilor 
periodice. Curátirea constă în, eliminarea prafului, a scamei de pe maşini. 
Cel putin, de două ori pe schimb trebuie curățate banca inelelor, separa- 
toarele de balon, apărătorile și banca fuselor. Curátirea periodică a ma- 
sini trebuie efectuată o dată pe săptămînă si după fiecare partidă, 
îndeosebi cînd aceasta are componenti de culori diferite. La curățirea 
periodică generală a mașinii trebuie curăţaţi cilindrii trenului de lami- 
nare, banca inelelor şi, în general, toată mașina. 

Ungerea mașinii cu inele se efectuează în conformitate cu prevede- 
rile graficului de ungere (tabelul 16). 


Tabelul 16 
Grafic de ungere la mașina cu inele 


; 


Felul Perioada 
Locul de ungere lubrifiantului de ungere 


OS SS 
Lanturile triplex si duplex, roata melcata, 


rola - excentricului, axul excentric, cu- 
plul eilindrilor debitori, axul rotii conice, 


. A variatorul Ulei 410 8 ore 
Cilindrii de alimentare, de debitare, eilindrii 

desfășurători, tijele băncii cu inele Ulei 410 144 ore (6 zile) 
Pisla de la banca inelelor Ulei fuse 5003 


Gresat angrenajele capului ring și venti- 
latorul pneumofil Vaseliná Rul 100 1 luná 
Gresat role de tensiune, benzi, fuse Vaseliná Rul 100 3 luni la CP 


Schimbat uleiul la fuse Ulei fuse 5003 6 luni la RC 1 
Gresat axul principal de antrenare a fuselor, 


rulmenti electromotoare Vaseliná Rul 100 
Schimbat uleiul la reductoare Ulei 410 
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C. Calcule cinematice și tehnologice 
la magina cu inele tip ,Befama* 


1. Calcule cinematice 


a. Turatia fuselor (fig. 86) 


— Turatia minimă: 
ve ty DES 36 40 23 
E S as 050 * 2,2072 n 


—— — 
— A — => . — 


"UN" 37 33 | 54-42 


Ty min — Vo min 


— Turatia maximă: | 

D+8 40 40 230 + 2 
AN Ae, 25% — 1 950 AZ 
| di "33 33 54-42 


= 11 900 rot/min. 


b. Turatia cilindrului debitor 


— Turatia minimá: 


Na min — "m min 
Ta min = M Ry “R= 0,1245 * Ran * Hs 
Nd min, = 0,1245 - 20 : 20 = 49,8 rot [min ; 
Naming = 0,1245 - 51 * 91 = 324 rot/min. 


— Turatia maximá: 


Zas Zas Zas Za Za 75 250 
t Ro’ R; = 0,465 Ran R;; 
Ta maz, = 0,465 + 20 + 20 = 186 rot [min ; 
= 0,465 + 51 * 51 = 1 220 rot/min. 


Na mary 
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Fig. 86, Schema cinematicá a masinii, 
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| c. Viteza de debitare 


__ Viteza de debitare minimă: 


TDNá min . 314 + 32 . 1 
— 1000 1000 Camın * Rp R, = 0,0125 Rr" Ry; 


Vamin, = 0,0125 + 20 - 20 — 5 m/min; 


Va mts — 


Vamin, = 0,0125 + 51 -51 = 32,5 m [min. 
— Viteza de debitare maximá: 


xDn TD .. 3,14 + 32 - 0,465 
NE amar — í Ry $ R, "SL y 


POM 1 000 Ca E 1 000 
Ry + Ry 200467 Ry Ri; 
Va maz, = 0,0467 + 20 +20 = 18,7 m/min; 
Vimar, = 0,0467 + 51 + 51 = 122 m/min. 


4. Calculul laminajului | 


A 25 Da za 32 53 34 Da uon n Dee 


Lan = 1,27: = 1,18; 
nin „150 


L 


maz 


=: 4127 «188. 59 07. 
110 


d. Calculul finetii pretortului 


Cunoscind finetea (Nm) firului gi laminajul optim al maginii cu inele, 
in funetie de articolul ce se prelucreazá, se poate caleula finetea pretor- 


tului (Nmp) care trebuie obținut la sortimentul de carde folosind relaţia: 
i ae | 

"n j E 

$ 
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Exemplu. Cunoscind cá pentru art. 323-04-1 numárul metric al firului 
este 10 si laminajul la magina cu inele L = 1,18, să se calculeze numărul 
metric al pretortului: 


e. Caleulul torsiunii 


Se efectueazá ue baza relatiei (2), Cap. V, F: 


Pu ie ARI 
în care: n, este turatia fuselor; | - 
V, — viteza de debitare; 
D-+5 
d+ 5 


unde: n, este turatia arborelui principal; 


S it adi) Lo Za Z% Rr Re, 
LEE n,«39,.729 iu | Dat: . 3 
1 000 Zas lo %37 Zi 250 
D+8 
ny 3 
d 
re + = 
LED ac, tao apin, Zie, Re He 
1 000 Zas 729 739 25  Zgo 
_ 230 +2 1000 48 29 37 51 50 254000 Cp , (1) 


54--3 314-32 20 41 26 Rp Ri Rp*Ri Rp Ri’ 


C 2540 si 
T min "T T M LRL = 97,7 rás/m; 
Rp * Ri 51:51. es 
254 000 . l 
T aam. == = (35 răs/m. 
maz 720.20 ` a | 


Pentru a obtine un fir cu torsiunea doritá, se poate schimba una sau 
ambele roți de schimb Rp, R, Roata R, se poate schimba cu cite un 
dinte între 20 si 51 dinţi, iar roata R, se poate schimba în două variante: 
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20 dinti si 51 dinti. Rezultá, deci, cá in mod frecvent se schimbá 
R,. Din formula (1) rezultă cá: | cvent se schimbă roata 


R _ Cx E 4 , ha > 
: Rp: T (2) 


Exemplu. 1?. Cunoseind cá un fir care se obtine la masina cu inele 
" i 5 ur 1 Y v z ^ = wv 
,Befama" necesita -o torsiune de 420 rás/m, sá se calculeze numárul de 
dinţi ai roții de torsiune fi: | i 
__ 254 000 
t — 20420 


= 30 dinţii 


Se observă că în calcul s-a luat Ry =20 dinți şi a rezultat 
R, =30 dinți, valoare care se încadrează in limitele 20—51 dinti. 

in cazul cînd firul . obținut. la .aceastá mașină ar necesita 
T =180 rás[m va rezulta: d 


254000 Aro 
R, = = 71 dinţi. 
20 180 | 


Întrucît nu există o roată R, cu 71 dinţi, se va schimba și roata Rp 
in a doua variantă, adică R, =51 dinți. In, aceste condiţii R, = 
= EIS — 28 dinti, valoare care se incadreazá in limitele 20—51 dinti. 
2°. La maşina cu inele tip „Befama“ trebuie să se realizeze un fir 
de bătătură de lină cardată cu fineţea Nm 16 (art. 213-39-1). Să se 
stabilească: datait A, ina; apt fata 
— torsiunea necesará firului; 
— numárul de dinti ai rotii de torsiune. | 
Rezolvare. Pentru stabilirea torsiunii se va folosi relatia (3), Cap. V, F: 


un a; Nm, ‘ 


în care: 0, = 112 din tabelul 3, Cap. V, F; 
T = 112 V16 = 448 = 450 rás[m. 


Pentru calculul numărului de dinţi ai roții de torsiune se proce- 
dează ca in exemplul 17: — | 


R= EO = 28 dinţi, 
E 20,450 a 
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i< "f; Calculul masei pretortului de pe o bobină (fig. 87) 


Se folosește relaţia: 


(1) 
Fig. 87. Bobina de pretort (dimensiuni). 
în care: M, este masa de pretort, g; 
V — volumul de pretort de pe bobiná, cm? [v. relatia 
(2)]; 
p — masa specifică aparentă (0,05—0,07 g/cm’); 
y, — = (D — a). (2) 
. Considerind datele din fig. 87, se obţine: 
yo (302 — 52) = 44 212 cm, 
aar masa pretortului, conform relaţiei (1): 
M, =41 212 -0,06 = 2 472,72 g =2,472 kg. 
g. Calculul lungimii pretortului de pe o bobiná 
Se aplică relaţia: 
L, = M, No (3) 
în care: M, este 2 472 g masa pretortului; 
Ny — 8,5 numárul metric al pretortului (v. nr. 5); 


—2 4728,55 =21 019 m. 
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h. Calculul masei firului de pe ţeavă (fig. 88) 
Se foloseste relatia: 
M, == V, i: rp (4) 


in care: M, este masa firului de pe teavá, g; 
H ; — volumul firului de pe ţeavă, cm? 
o;  -— masa specifică de infágurare 0.3— 0,5 g jem); 


E i Uh (D? + Dd, + di) + 3&D* + ha(D? + Dd, + 
4d)—H-di-dd,--d) le, ^ 65 


in care apar dimensiunile tevii pline din fig. 88. 


Exemplu. 
V,= Be + 8° 3,15 + 3,158) ur «29 Iz 


+ 4(82 + 8- 4,2 + 4,2?) — 38 - (3, 152 + 3,15 ° of 
+ 4,22)] = 1 300 cm’... : 


Considerind densitatea de infásurare de 
p; =0,35 g/cm’, rezultă, masa firului de pe 
teava: 


-M,= 1300 - 0,35 = . 455 g. 


38 cm 


i. Lungimea firului de pe teavá 


& 
3i 
Sy 


H= 
h " 


ES aplică relaţia: 
L = N; My (6) 


în care: L. este lungimea firului, m; 
Np ~ numărul metric al firu- 
lui (de ex. 10); 
‘M, — masa firului (455 g); 


Fig. 88. à pliná cu 
^L —10:455 =4500 m. " fir dub 
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j. Numárul de straturi de fir de pe o teavá (fig. 86) 
Se foloseste relaţia: 
L 
Mg ==> (7) 


în care: L este lungimea firului de pe țeavă; 
ppr | — lungimea. de fir dintr-un, strat. 


În exemplul tratat L = 4550 m. 
Lungimea de fir dintr-un strat dublu / este egală cu lungimea de fir 
debitată, dacă cama mecanismului de infágurare executá o rotatie: 


"ee gono it cami) Cs , (8) 
D este diametrul cilindrilor debitori; 
n,  — turatia: cilindrului debitor la. o rotatie a camel; 
C, — coeficientul de scurtare a firului; Hr 
_ TD fay ta Ri „cj = bies „60.43, Br 0 ga = 
1000 S, Zo Z4 «5. 1000 1 30 24 
IEA tatu (9) 
da, =0,345 -23 — 798 mi C ^| | 


maz = 0,345 * 60 = 20,7 m. | 


` Numărul de straturi [relatie (7)1: 


4 550 


| God = dU : 220 straturi; 
4 55 
s maz — — 573 straturi. 


Y [i 


"ui Calculul ia de dinţi la un Sita 
N aj clichétului rotii de infágurare- (roatá- -stea) 


TL f, 


Pentri. a sia numărul de dinţi la: un. im al clichetulul a, al 
rotii-stea ` R; .se porneşte de: la egalitatea: 


ei — Cuts t a wey n, - Dai | l v (40) 


esa ipte fade 
= E 
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in care: n, este numărul de straturi duble de pe teava pliná 
[relatia (7)]; 


Nan — numărul de sáltári ale băncii inelelor in timpul 
unei levate; 
L N;M 
| My mmm dl (41) 
à; l CQ Ri up 


in care l este lungimea de fir dintr-un strat [relaţia (9)];. 


H p 
Vasa = ES , (12) 


in care: H, este înălțimea ţevii (fig. 88); 
| — valoarea unei sáltári [relatia (13)]; 


S 
AS DD a, 
Rs Za Z 
in care: a pala numárul de dinti ai rotii- 
i ae cu dr stea A; la un; impuls al cli- 
i i d a chetului; 
(Up Z% Sj Z Dog - — — elemente: cinematice al “me- 
(Uo tote EC 5 obanismulii de VIDEA MEM E 
fig. 86). 
- Rezultă conform relației (12); 
de H, 
Bs = S * 
p a y4 
cs ges Das 
Rs wr Za 
Înlocuind în Levalilaten (10), se obtine: 
NjM;s Hi 
IU e , 
S 
EHE i et TE TR 
Rs. Za Za i 
de unde: ap ia cu 
E Ja | Ri Ton 
Rs Nil M pa Sat Das 
sau 7 a R "n a? 
=C:, (13) 
R, Ny 


In cazul schimbárii finoţii firului, se vor schimba Ra, fi si a, aceste 
márimi obtinind, in noua situație valorile: Ny p Ry, Ry sia’ , deci relatia 
(13) devine: ! 

a' Ry 
— = C ° Nt . 
E 3 (14) 
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Efectuind raportul relaţiilor (13). si. (14): 


BI a Wed. ru : (15) 


(La mașina cu inele „Betama“, roata R, nu este roată de schimb 
(R, = Ry). Considerind că se lucrează cu aceeași roată de schimb 
RR, = Ry), relaţia (15) devine: | 
A " 
il, (16) 
ba a Nf bE ay bona 

de unde: E d dua us NL S 

a! AAA i (17) 

Np 


:: Exemplu. Cunoscind că la mașina cu inele tip „Befama“ pentru infásu- 
rarea pe țeavă a firului Nm 8 este necesar ca clichetul să impulsioneze 
un .numár de dinţi la roata-stea a = 13, sá se calculeze. ce număr de dinți 
la roata-stea trebuie sá impulsioneze clichetul pentru un fir cu Nm 12. 


Rezolvare: 


j 1 .8 . . pcd 
gh DNE 22 gdinti 


l. Calculul producţiei la magina cu inele 


Se aplică relația: 


p,— 12:997. CUM, 
Nm 1 000 
în care: CUM = CTU-CUF - K, [relaţia (8), Cap. X]; 
— coeficientul de  neinfásurare [relaţia (4), 
l Cap. X]; ` 
CTU = K,K,. 


p cp [relația (5), Cap. X]; 


n 


q 


ama E A do + ta 

iim oil it A NT Ar Mont a) 
e | VaCs Vals 

T | qu PME (19) 
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in care: 


in care: 


in care: 


t este timpul de schimbare a bobinei de pretort. [relaţia 


(20)]; 
ts — timpul de scoatere a levatei [relaţia (22)]; 
by = (+ a. fiy. | - (20) 


no 


4 este timpul de NM a unei bobine (10—12 secunde) ; 


ty  — timpul necesar F togari unui pretort (^; — 2 se- 
i cunde) y | . 

n, .— numărul de coroane de pe bobină; O T 
"e — numárul de muncitoare care Participá la schim: 

Lue - barea bobinei de pretort;>= <, v id 
So. numárul de bobine care se prom la maşină, în 
timpul unei levate [relaţia (21)];: . pr Oh 

Mew * 100 eee 
i My : (100 — p) z aer | 2D 

MES - M; F: T masa levatei; 
M, — masa pretortului. de. pe. bobină 
[relaţia (1)]; | 

esp o: ^ pierderile de materiale la maşina 


in care: 


cu inele (34%); 


de i5 VEU ) yo tu E LIS 
(oda = ——— T lop: (22) 


î 
ta? 


te 


ti este timpul de inlocuire a unei toni (2-4 secunde) ; 

F . — numărul de fuse în funcţiune; 

K ^ — coeficientul ‘de neconcordantá. Care tine seama 
. de depășirea sau micşorarea timpului normat 

" (ty) de înlocuire à unei țevi (0, 97—1,1); 
EET d radial de muncitori din echipa de levatà; 
boy — timp de, , oprire-pornire a maşinii (15—18 se- 
^; reunde) ; n | 


C KV 222, conform relaţiei (6), Cap. Xi 


Wo WT, = yd da dT (23) 
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"Tn “această relație: 


4, este timpul de curăţire curentă (10— 15 minute) ; 
» Lb — timpul dé coasere a benzilor (5—7 minute); 
fon — timpul de odihná si necesităţi firești (10 minute). 


CUF = 2 um [relatia (9), Cap. X]; 


0, = = = Or, + Orc, = a Orc ip 05. T O. p, PER + Die T O,, [relatià (10) Cap. X]. 


Procentele de opriri din relatia (10), Cap: X, se calculează identic, 
conform relaţiei (11); pal seamá: de: was reparațiilor la maşina cu 
inele. ^ ' ~; y aho 


Exemplu de ealeul. Să se »dalculess ‘prodtictia practicá la masina cu 
inele „Befama“, cunoscind: viteza: de debitare 17 m/min, numărul 
de fuse 170, fineţea firului Nm 10; 0%: 

Rezolvare: T NES 

a) Producţia teoretică: . => v 


Va: 60: F _17 . . 
Nm : 11000 "104100077 Ww E 7$ 


“py Calculul crt: 


| N NM. 10455 
qa bj ==" AA SS ces 

: : Vals; f 17 * 0,98 

» Mey * 100 My:F-100 — 455.170.100 
b oreo 


E^ —— My-(100— p) My(100 — p 2 472100 — 3) 


fic le + (fp no) Sy = a eS - 32 es ape secunde — 8,05 minute; 


— 273 minute; 


= 32,3; 


GFÉ, uius 35: 170, 1,05, 


LU = d i Roin: a 16 = 312 + 16 = 


deere A : —'828 secunde = = 5, 5, minute; 
b. hi T pe ta 8, 05 + 5 5= = 48, 55 minute; 
nM : P Sa 


“i 4 
K,= b E LL ET — 0,95; 
lp -- ila 273 +13, 55 


T, = t, mihai ton = 15 E 5 + 15 = 35 minute; 
uU To: 480—35 


patit CTU = K,K,'= 0,95 - 0,93 = 0,88 
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c) Calculul CUF: 


T 8 100 
Q,, = Tao +100 = 1199. — 0,67%; 
" Ten — Tst 1200 — 8 ZI 4 se 


T, si Ta se iau din tabelul 17. 


Tabelul 17 
Graficul reparațiilor maşinii eu inele ,Belama* 

E a | Ciclul reparațiilor în ore Timpul de staţionare in ore 
i gg 
3 Cp ia | Roi Res Ry Cp | Ba Rez Ry 

1200 |3600| 7200 | 43 200 8 56 128 272 
e a 
unde: Cp— controlul planificat: 52-77. ^ PREIA ; 


Re, — reparații curente I 
Rey — reparații curente II 
Rg — reparații capitale 


1 S at " 56 100. m ; i oi Pro 
Og, =. = 143805; 7 7 


Or, 2 7013 nh "i e me 


Habs Ku. e 2979 : 
= -400 = = - 0, 630 
Or; 43 200 — 272 Dă: ? 


H T 


bat D à; 
"0. SUASIT 


obl: dr d) Ln EPI)" boa 0,5%; Ard TT ee 
0, s OPITE 90 + O88 CLE ANS 4054 
I "ie 05 = 7,45%; 


100 — — 7,45 
Sect Hamas ODE so DOD hair Ms 
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d) Calculul CUM: 


? 


CUM = CTU - CUF + K, = 0,88 - 0,93 - 0,99 = 0,81: 
CUM == 0,81. 
e) Calculul producţiei practice: 


P, =P, +: CUM —17,34- 0,84 = 14,04 kg/h. 
D. Reglári la mașina cu inele 


Reglarea diferitelor organe si dispozitive ale masinii cu inele se face 
în funcţie de caracteristicile firului (finete,: torsiune, rezistenţă etc.) 

Pentru fineţea dorită a firului se stabilește roata de laminaj, sau 
la magina cu inele „Befama“- se reglează laminajul la variatorul de 
turație. Mem * | 

Torsiunea se reglează prin schimbarea roţilor de schimb a torsiunii. 

Pentru o corectă infágurare a firului se va stabili un anumit număr 
de dinti pentru roata-stea. Que gam prs 

În afara acestor reglaje, în vederea obţinerii unui fir uniform sia 
unei producţii maxime mai sînt necesare reglaje ca: 
_ — ecartamentul dintre virful pretorsorului şi cilindrii de debitare să 
fie cit mai mic posibil (0,5—1,5 mm); 

— valoarea torsiunii false produse de pretorsor va fi mai mare pentru 
fibrele scurte și firele mai fine; h 


— turafía fuselor se stabilește in aga fel, incit să nu existe ruperi 
prea frecvente ale firelor; 


— alegerea cursoarelor se face in. functie de finetea si rezistenta firului 


P. rad mai fin se vor alege cursoare cu un numár mai mic — tabe- 
u , 


— distanta dintre conducátorul de fir 8i capul fusului: 18—25 mm. 
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La magina cu inele tip ,Befama* se efectuează următoarele reglári 
specifice: 

— Schimbarea turatiei fuselor se poate face prin schimbarea turatiei 
motorului sau prin schimbarea raportului de transmitere in douá va- 
riante: I si II (fig. 86). Pentru schimbarea raportului de transmitere 
se schimbă maneta m, in timpul repausului mașinii. 

— Reglarea laminajului se face cu ajutorul variatorului de turație 
PTV (Da, Dz) prin rotirea unei roti de mînă, procedindu-se astfel: 
se alege, de exemplu, laminajul L — 1,25 (25%). Se reglează turatia 
motorului maşinii in, aşa fel, încit viteza de debitare citită pe tahometru 
să fie de 10 sau 20 de ori mai mare decit laminajul (in cazul de fata 
12,5 m/min). Apoi se rotește roata de mină a variatorului PIV pina cind 
pe tahometrul al doilea se obţine o viteză de alimentare de 10 m/min 
Conform formulei laminajului: 


CY. e D 
Va 10 TEJA 


Ulterior se reglează din nou viteza maşinii de la motor pînă cînd se 
ajunge la viteza de debitare optimă. Se menționează că aceasta a doua 


reglare nu afectează laminajul produs de mașină intrucit raportul = 
, a 
se mentine. Aceastá reglare se face numai in mers. 
= — Reglarea sensului de torsiune se poate face prin inversarea sensului 
de rotire a motorului, de la un intrerupátor care se aflá in spate in car- 
casa motorului, sau prin schimbarea pozitiel unei roti dintate. | 

— Reglarea diametrului tevii. Diametrul tevii pline trebuie sá fie 
cu circa 4—8 mm mai mic decit diametrul inelului. Diametrul ţevii se 
poate regla prin, schimbarea numărului de dinţi cu care înaintează roata- 
stea la un, impuls al clichetului sau prin schimbarea roții de infasurare 
R, (v. fig. 86). Dacă diametrul ţevii este prea mare trebuie să se mărească 
numărul de dinţi a cu care se roteşte roata-stea R, la un impuls al cli- 
chetului, si invers. Această schimbare se face cu ajutorul unei roti de 
mînă, prevăzută cu un arătător, înainte de reglare fiind necesară slăbirea 
poziţiei roții R, pe axul ei. Schimbarea roții de infágurare R, influenţează 
diametrul ţevii prin, modificarea densităţii de întăşurare. Deci pentru. un 
fir mai fin, cama trebuie să aibă o turație mai mare si, deci, roata de 
infágurare (avind poziţia de roată condusă) trebuie să aibă un număr 
mai mic de dinţi și invers. 
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E. Defecte de fir gi ţevi 


la masina eu inele 


Defecte de fir 


Defecle Cauze 


1. Fir de fineţe  necores- Pretort necorespunzător 


punzátoare „ca finețe 
Laminaj necorespurizátor 


2. Fir cu tăieturi Laminaj fals intre cilindri 


desfágurátori si cilindrii 
alimentatori 

3. Fir neuniform Laminaj necorespunzá- 
tor | 
Torsiune falsă  necores- 
punzătoare 


Ecartament prea mare 


drii debitori . 
Legare neglijentă a ca- 
petelor de fir 


Uzarea. cilindrilor . trenu- 
lui de laminare 

defectoasă 
pneu- 


Funcționarea 
a dispozitivului 
mafil 


4. Ínfágurarea materia- 


lului pe cilindri 


Umiditatea prea mică a 
aerului 


Material prea da 


5. Fire cu torsiune insu- 


ficientă corespunzătoare 


Alunecarea benzii pe fuse 


nefixate 


Ţevi 


fus 


bine pe 


Turatia prea mare a fu- 


6. Ruperi frecvente de fire 
bos ‘| selor 


Cursoare prea grele 
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dintre pretarsor si cilin- . 


Roata de torsiune ne- 


Măsuri de remediere 


Schimbarea roții laminâjului, 
respectiv manevrarea varia- 
torului 


Se va  schimba  roata de 
Schimb din transmisia din- 


: | tre cilindrii alimentatori si 


desfásurátori 


Se schimbá roata de laminaj 
(variatorul) 


Se va schimba roata de 
schimb a pretorsorului 


Se va apropia pretorsorul 


Se va acorda atentia cuve- 
nitá legárii 

Se vor reconditiona acesti 
cilindri 


Se vor desfunda orificiile si 
verifica  instalatia 


Se va regla instalaţia de 


condiţionare. 


Se va evita o emulsionare 
excesivă 


Se va schimba roata de 
torsiune > 

Se vor scurta sau înlocui 
benzile 


Tevile defecte se vor inlocui 


Se va micsora corespunzátor 


turatia 
Se vor folosi  cursoare cCoO- 
respunzátoare 


CE Scanned with OKEN Scanner 


Defecte de ţevi 


Defecte Cauze Măsuri de remediere 
1. Tevi cu gituiri Lichidarea ruperii firului 
cu intirziere 
2. Tevi moi Gursoare prea ușoare | Se vor înlocui  cursoarele 
Bandă netensionatá Se va scurta banda sau se 
i i: ' | va înlocui 


3. Tevi cu conul inferior Roata-stea eu un număr | Se va schimba  roata-stea 

lăsat in jos ` prea mare de dinti 
 Nepunerea clinchetului in La inceputul levatei se va 
dinţii roții- -stea la timp pune ‘clichetul 


4. Conul inferior este așe- | Ţevile nu sint agezate 'Se va acorda atentie age- 
zat prea sus sau prea toate la acelaşi ne zării ţevilor la` scoaterea 
jos pe teava | levatei : ts 


F. Noutáti in conslenttia 
masinilor eu inele 


Pentru înlăturarea deficientelor pe care le: prezintá masina Cu inele 
cu privire la neuniformitatea firului si tensiunea mare la care este supus 
firul în timpul torsiunii si al infágurárii, tehnica moderná a realizat 


progrese însemnate. ` 
La unele maşini Cu, inele de construcție noderak, trenul de laminare 
este prevăzut cu cap: rotativ (fig. 89). Trenul sé compune din perechea 
de cilindri de alimentare 1 şi cilindri debitori 2. Ci- | 7 
lindrii debitori ‘executa . două feluri de mișcări: o 
mişcare de rotaţie în jurul axului propriu, pentru NS | 
a asigura înaintarea [materialului, si o mişcare de l 
rotație în plan transversal fatá de inaintarea Ipre- . | 
| 
| 


tortului, pentru a imprima acestuia torsiunea pre- 
liminará. [o E 
Rásuciturile dato pretbrtului de cátre cilindri 2. 
constituie o torsionare realá, spre deosebire de pre- i 
torsorul la alte maşini, care produce numai o tor- | 
siune falsă. Dispozitivul de laminare cu cap rotativ C» 
asigurá uniformizarea firelor prin laminare combi- Fig. 89. Tren de la- 
nată cu o torsiune realá, * b | minare cu cap rotativ. 
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Pentru reducerea tensiunii in fir in timpul prelucrării la masina 
cu inele au fost adoptate de către tehnica modernă diferite soluţii ca: 

— menţinerea constantă a înălțimii balonului prin mișcarea băncii 
fuselor şi, concomitent, prin mișcarea conducătoarelor de fir; 

— folosirea motoarelor cu turație variabilă; 

— introducerea variatoarelor de viteză pentru variaţia turatiei fuselor 

— folosirea fuselor cu cap torcător ,S.I.K.A.^ prin care se evită 
formarea balonului. 

O maşină de construcţie modernă, care folosește fuse S.I.K.A., este 
maşina cu inele tip M.A.K. Mașina servește la obţinerea unor fire groase 
tex 1 000 (Nm 1) — tex 170 (Nm 6), avind o productivitate foarte mare 
(100—120 kg/h). Producţia mare a acestei mașini este posibilă datorită 
reducerii tensiunii firului în cîmpul de torsionare şi deci măririi turatiei 
fuselor, putind ajunge pina la 11 000 rot/min. Reducerea tensiunii a 
fost posibilă datorită folosirii fuselor tip S.I.K.A. şi variaţiei turatiei 
fuselor în funcţie de diametrul de infásurare al ţevii. Capul torcător 
S.I.K.A. (fig. 90, a, b) al fuselor are o forma dintatá, avind posibilitatea 


Fig. 90. 


a — Fus cu cap torcátor S.I.K.A; 
b — Cap de torcátor SI.K.A.; b 
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de a prinde firul, torsionindu-l și depunindu-1 sub formă de trei spire 
la capătul superior al fusului, care rămin, constante pind la terminarea 
levatei. Deci capul torcător S.I.K.A. este astfel construit încît să trans- 
mită firului torsiunea, cursorului revenindu-i numai sarcina de a infásura 
firul tors. Întrucit firul trece direct pe fus în timpul torsionării, nu mai 
este posibilă formarea balonului, ceea, ce are ca urmare reducerea ten- 
siunii firului. La terminarea levatei, banca inelelor coboară automat 
după care mașina se opreşte, fiind pregătită pentru scoaterea levatei. 
Mașina are următoarele caracteristici: | 


Diametrul inelelor 70—160 mm 
Turatia fuselor, maximunt 5000—11 000  rot/min 
Lungimea tevii 350—500 mm 
Greutatea tevii 2,2 kg 

Puterea motorului 25—32 kW 


G. Controlul tehnie in filatura 
de liná cardatá 


În cadrul filaturii de liná cardatá controlul tehnic asigură obținerea 
unui fir omogen, rezistent gi de fineţe corespunzătoare. Pentru a pre- 
veni anumite defecte în decursul procesului tehnologic, controlul tehnic 
se efectuează asupra semifabricatelor obţinute la operaţiile principale. 
S-a constatat că un, control tehnic prea des efectuat la mai multe operaţii 
nu dă rezultate, deoarece prin, aceasta se pierde timp prea mult şi se 
creează timpi prea mari de staţionare a utilajului şi, afară de aceasta, 
se consumă prea mult material. În, cadrul filaturii de lină cardatá con- 
iy tehnic se efectuează asupra amestecului, válului, pretortului şi 
irului. | 


1. Controlul amestecului 


Acesta constă in verificarea numărului de straturi, a grosimii şi suc- 
cesiunii lor odată cu efectuarea patului de amestec. De asemenea se 
verifică cantitatea și calitatea emulsiei, procentajul emulsiei fata de 
greutatea materialului, precum și distribuția uniformá a emulsiei asupra 
componenților care se uleiazá. În urma trecerii materialului prin lupul 
de amestec, pe cale organolepticá se constată gradul de desfacere gi 
de omogenizare a materialului, | 
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- 2. Controlul uniformităţii alimentării 
|... . sortimentului de carde 


Acest control se executá astfel: cu ajutorul unei pinze intinse pe doi 
stilpi, se colectează pe rind 20 de porţii (cintáriri) de Ja cintarul automat, 
care se cintáresc individual la o balanță tehnică cu o precizie de 0—1 g. 
Se face apoi media aritmetică a valorilor portiilor cintárite, după care 
se numără portiile a căror greutate este mai mare sau mai mică decit 
595 față de medie. Uniformitatea alimentării va fi cu atit mai bună 
cu cit numărul acestor porţii a căror greutate depășește 5% în plus sau 
minus este mai mică. Acest control se efectuează cel putin o dată la 
două săptămîni pentru fiecare sortiment. 


3. Controlul calității cardarit 


Calitatea cardării se: apreciază prin; observarea şi compararea válului 
obţinut de la cele trei carde, caracterizate prin conţinutul de impurități, 
nopeuri, aglomerări de fibre, bucăţi de fire nedestrămate etc. În acest 
scop se compară pe cale organoleptică probele de văl luate de la mașini 
cu etaloane de văl. = .. 2 ir sta a fpa 

Ca rezultat al acestei, comparații calitatea, se. apreciază ca bună, 
normală, dacă corespunde etalonului, si se consideră inferioară in caz 
contrar. Luarea probelor de văl.se face cu ajutorul a două plăci de sticlă 
cu dimensiunile de 15/18 cm, între care se prinde. o porţiune de văl de 
la perietor, de preferinţă partea de mijloc. a vălului. Pentru o mai bună 
apreciere, de la fiecare perietor al celor două sau trei carde. se iau trei 
probe, una de la mijloc şi cîte, una de la fiecare margine. Observarea 
aspectului válului se face-o dată pe schimb. : ET 


4. Controlul calității pretoriului 


Calitatea pretortului este definită de fineţea si uniformitatea lui. 
Pentru controlul finetii pretortului se rup cinci pretorturi de la mijlocul 
divizorului, care se trec sub bobine şi se infágoará uşor în măsura in 
care sînt debitate, pe o riglá cu lungimea de 0,5 m. Pe această riglá 
se înfășoară cinci pretorturi complete în lungimea totală de 25 m. Ace- 
astă probă se poate lua gi direct de pe bobina de pretort de pe rastel 
cu o precizie de' 0,05 g, după care se face raportul dintre lungime și 
greutate. Astăzi se folosesc în acest scop balante de numerotare a pre- 
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tortului cu ajutorul cărora se. poate afla direct fineţea pretortului in 
tex sau Nm. Această probă se efectuează de 2—3 ori pe schimb. 

Uniformitatea pretortului pe lăţimea sortimentului se controlează 
prin cîntărirea tuturor coroanelor de pretort obţinute in acelaşi timp 
cu o greutate de aproximativ 25 g. În acest scop se oprește mașina 
si se prinde fiecare capăt de pretórt de vergelele goale. După ce s-a 
infásurat pe toate vergelele aceeaşi lungime de pretort cu o greutate de 
aproximativ 25 g pretort pe fiecare coroană, magina se oprește, se scot, 
vergelele cu pretort, după care se desface pe de vergea fiecare coroană 
de pretort şi se cintáreste la o balanţă cu o precizie de 0—1 g. În urma 
acestor cintáriri se calculează media aritmetică şi neregularitatea pre- 
tortului pentru fiecare bobină de pretort. Rezultatele cîntăririlor se 
trec pe un grafic, numit diagrama cureluşelor de pe care se poate aprecia 
gradul de neuniformitate al pretortului pe întreaga lățime a mașinii. 
Această probă se efectuează o dată pe lună. Faţă de neregularitátile 
pretortului care se constată ‘in urma. acestei probe se pot lua măsuri 
de îndreptare în, cadrul. fiecărei: bobine-de pretort sau la o anumită 
bobină de pretort. 


5. Controlul tehnic al firului : 


Acest control cuprinde determinarea finetii, a torsiunii, a sarcinii 
de rupere si calculul. neregularități la fiecare. dintre aceste proprietăți 
ale firului. Pentru determinarea finetii firului se iau cinci ţevi de la ma- 
sina cu “inele, avindu-se grijă: ca. ele :să provină de la bobine diferite 
de pretort. Cu ajutorul -virtelnitei se desfășoară de: pe aceste cinci ţevi 
o lungime.de 100 m, care se cintáreste la balanţa. de numerotare a firelor 
unde se poate citi direct fineţea firului în: tex sau Nm. Torsiunea firelor 
se determină la tensiometru, iar. sarcina la rupere — la maşina de în- 


cercat la tracţiune pentru fire. - - . & 
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Partea a treia 


Filatura de liná 
pieptánatá 


Capitolul XII 


Consideratii generale asupra filaturii 
de liná pieptánatá 


A. Importanta si rolul filaturii 
de liná pieptánatá 


Filatura de liná pieptánatá permite obtinerea unor fire cu proprietáti 
fizico-mecanice superioare celor ale firelor de liná cardatá. Ín timp ce 
in filatura de liná cardatá se obtin fire.cu tex minim de 50 (Nm 20), 
in filatura de liná pieptánatá se obtin fire cu finetea piná la tex 5 (Nm 
200). Pe lingá finetea mare, firele de liná pieptánatá se caracterizeazà 
printr-o mare uniformitate, prin omogenitate, rezistenţă, elasticitate 
şi netezime. Datorită acestor proprietăţi deosebite, firele de lina piepta- 
natá sînt destinate fabricii tesáturilor fine de costum, care se impun 
printr-un aspect plăcut, printr-un, tugeu moale, prin fineţe, rezistenţă 
și neșifonabilitate. Calitatea superioară a acestor ţesături este motivul 
pentru care ele sint apreciate din ce in ce mai mult de către consumatori. 
Ca urmare a creșterii nivelului de trai din tara noastră, sint căutate sor- 
timente de confectii cit mai plácute, durabile gi variate. 

n vederea obtinerii firelor de liná pieptánatá, ale cáror proprietáti 
sint mult superioare celor ale firelor de liná cardatá, in filatura de liná 
pieptánatá se folosesc numai anumite materii prime cu însuşiri deosebite. 
Materiile fibroase folosite se caracterizează prin următoarele: 

— finete cit mai mare; 

— lungime cit mai uniformá a fibrelor (de minimum 65 mm); 

— rezistenţă și elasticitate mari. 
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. Materia primá de bazá este lina de tunsoare, si anume sorturile de 
liná lungá si omogená si de finete corespunzátoare finetii firelor. De 
mentionat cá subsorturile linii nu se intrebuinteazá in filatura de liná 
pieptănată. În amestece cu lină sau chiar in stare pură (100%), se între- 
buinţează din ce in ce mai mult fibrele chimice scurte. Lungimea $ 
fineţea acestor fibre trebuie să fie apropiate de cele ale linii cu care se 
amestecă. 

Lungimea lor poate fi de 80—100 mm 120 mm, iar fineţea de 2,5— 
6 den. Aceste fibre se utilizează cu mult succes pentru obţinerea firelor 
de liná pieptănată, deoarece se impun, printr-o mare capacitate de filare, 
prin rezistenţă şi alte proprietăţi asemănătoare cu cele ale linii. Folosirea 
fibrelor chimice contribuie în mare măsură gi la reducerea preţului de 
cost al firelor pieptănate, aceste fibre lărgind în acelaşi timp baza de 
materii prime pentru filatura de liná pieptănată. Dintre fibrele chimice, 
în proporţii însemnate se întrebuinţează. celolina, apoi fibre scurte sin- 
tetice ca: fibrele poliesterice, polinitriloacrilice şi, în, măsură mai redusă, 


cele poliamidice. 


În cazuri speciale si in proporţii reduse se mai folosesc si alte păruri 
animale ca: părul caprei de angora (mohair) şi al caprei de caşmir. 


ut pe Procesul tehnologie în filatura 
| de lind pieptánatá 


Avind in vedere diversitatea si numárul mare de operatii, precum si 
varietatea mare a utilajului necesar, procesul tehnologic din filatura 
de liná pieptánatá cuprinde douá mari párti: 

I. Pieptănătoria (centru de pieptánare). 

IT. Filatura. iie Pl 

Aceste două mari secţii pot forma împreună o filatură de lină pieptă- 
natá integrată sau pot constitui întreprinderi separate. 

Pieptănătoria cuprinde următoarele operaţii: 

— pregătirea. materiilor prime (a componenților) pentru cardare; 

— cardarea ; | 

— pieptánarea. 

Filatura cuprinde: | 

— preparafia (torsul gros); 

— torsul fin; 

— finisarea. 
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».. Pregătirea materiilor prime cuprinde următoarele operaţii: recepţia, 
depozitarea, desfacerea baloturilor, sortare, scuturarea, spălarea și us- 
carea, desfacerea și uleierea. Componentii pregătiţi sub formă de amestec 


P 


sau individual trec la cardare şi apoi la pieptánare * 


'Capitolul XIII 
. Cardarea si obținerea 
„benzii . 


A. Particularități ale eardárii in filatura — 
de lind pieptănată 


La operaţia de cardare, în filatura de lină pieptănată, se va acorda 
o mai mare atenţie evitării ruperii sau degradării fibrelor. În caz con- 
trar, fibrele scurte rezultate s-ar elimina la operația de pieptănare, mărind 
procentul de deseuri...De asemenea,. datorită. excluderii carbonizării in 
filatura de lină pieptănată, îndepărtarea impurităților vegetale (scaieti, 
turitá etc.) se face pe cale mecanică, în, cadrul operaţiei de cardare. 

Avînd în vedere că banda cardată trebuie să cuprindă fibre cît mai 
perfect îndreptate si paralelizate, aceste fibre se deplasează mereu in 
aceeași. direcţie, adică in. direcţia -axei longitudinale a cardei. | 


4 


B. Carda dublá (tip SACM 1963) 


„ Mașina poartă această denumire deoarece ea este un agregat compus 
din două carde amplasate în prelungire, unite printr-un cilindru inter- 
mediar. Folosirea a două carde în: cadrul 'aceluiasi agregat este justi- 
ficată deoarece în, acest fel materialul trece prin mai multe zone de car- 
dare pentru a se produce efectul de cardare dorit. Numărul mare de 
zone de cardare este impus de faptul că, în fiecare zonă, intensitatea 
de cardare este moderată pentru a menaja fibrele. | 


*) Alte detalii cu privire la procesul tehnologic si Hines "dă citi i 
i la pregătir rime 
pentru cardare, v, „Cartea filatorului de lină“, el PN predare materiilor pm 
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Carda dublă (fig. 91, planga IIT) se compune din următoarele părţi 
mari (sectiuni): | j i 
I — lada de alimentare cu cintarul automat; | 
JI — avantrenul cu dispozitivele de îndepărtare a scaietilor; 

III — prima cardá ; | 

IV — a doua cardi; | 

V — dispozitivul de formare și infágurare a benzii. © i 

Lada de alimentare gi cintarul automat sint de construcţie asemă- 
nătoare cu cele cunoscute din filatura de lină cardatá. Avantrenul se 
aseamănă cu cel descris la filatura de lină cardată, cu deosebirea 
că este prevăzut cu zone de îndepărtare a  scaietilor. Cele două 
carde III si IV sint identice cu cele din filatura de lină cardată, cu 
deosebirea că se termină cu dispozitivul de formare si infásurare a 
benzii. "E 

Din camerele de amestec, materialul se depune in lada de alimentare 
1 (fig. 91, planga III) de unde, cu ajutorul cintarului automat, sub forma 
de porţii de aceeași greutate, este lăsat să cadă pe masa de alimentare 
a avantrenului 7. De la această masă, materialul trece prin zonele .de 
cardare ale avantrenului, unde suferă o desfacere preliminară si este cură- 
tat de impuritátile vegetale (scaieti) de către dispozitivele de îndepărtare 
a scaletilor. De la ultimul dispozitiv de îndepărtat scaieti, 22, 23, 24, 
25, materialul, prin intermediul cilindrului 25’, este preluat de tamburul 
26 al primei carde şi trecut prin cele patru zone de cardare 27, 28, unde 
suferă o cardare progresivă, apoi este scos la suprafaţa garniturii tambu- 
rului de către volantul 29 și preluat de perietorul 37. De la prima cardá, 
prin intermediul cilindrului 32, fibrele sint preluate de tamburul cardei 
a doua, unde are loc o nouă cardare, iar de la ultimul perietor 37, mate- 
rialul este detaşat de cuțitul oscilant 38 sub formă de văl. Acesta se 
îngustează si se rotunjeste sub formă de bandă la aparatul de for- 
mare si infágurare a benzii V, iar banda obţinută se infásoará pe 
bobina 43. | | i 

În ce priveşte dispozitivul de îndepărtare a scaietilor şi dispoziti- 


x 


vul de formare si infágurare a benzii, v. „Cartea filatorulu de lina”, 
pag. 128—130. - 

Dispozitivul de depunere a henzii în cană. Benzile lipsite de rezis- 
tentá din cauza slabei aderente din fibre, aşa cum este cazul la fibrele 
chimice, nu pot fi înfășurate pe bobină intrucit sint solicitate prea mult 
la întindere. 

În aceste cazuri, carda dublă se termină. cu dispozitivul de colectare 
a benzii în cană (fig. 92). 
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Fig. 92. Dispozitivul de depunere a 
benzii în cană; 

1 —'plilnie; 2 — cilindri calandri; 3 — con- 

ducător de bandă; 4 — pilnie; fa cilindri 


debitori ai cănii; 6 — capac rotitor; 7 — canal 
oblic; 8 — cană; 9— suportul 'cănii. 


Banda debitată de cilindrii calandri 2 este condusă in sus peste 
conducătorul de bandă 3, de unde intră prin pilnia 4, fiind trasă de 
cilindrii debitori 5. De la acești cilindri banda: parcurge canalul oblic 
7 al capacului rotitor 6 ns se depune sub formă de spire în cană. 


C. Calcule cinematice şi tehnologice 
la carda dublă 


1. Turafia si viteza perifericá ale primului tambur T, (fig. 93) si 
ale eelui de-al doilea tambur b 7 


140 


Np = ny * — 70 - = 114 rot [min; 


| nDpnp  3,14:1200- 114 430 m [min 


T Riiie A JUN, 74 Dui NN ae 


t 


2. Turafia şi viteza periferică ale eilindrilor alimentatori: 


ni = tip 2,224, m S +114,1,9,5,2, 9 Fn. 0498 R, 
1 - — —oe—» — 4-4 
Za Z5 78 Zio 14 25 26 44. 44 87 53 48 
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dei duble. 
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Schema cinemat 


Fig. 93, 
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Pentru R, = 20 dani rezultă: T, 
Nima = 0; 128 «20 =2 56 sob is; 


Ba mar = 0,128 + 48 = 6,14 rot [miri ; 


vas A A 10 428 Bi, — 0,0822 Ry, 
1 000 1 000 


Pentru A, = 20 dinţi, rezultă: 
= 0,0322 + 20 = 0,644 m [min ; 
= 0,0322 - 48 = 1,65 m/min. 


Va min 
Va mac 


3. Turafia si viteza perifericá ale unui cilindru lucrător: 


d , 21 18 190 
h =n, AA 280 8: = 11h Se = 42 rot/min; 
Zaa Za dio, ^ 52 49 260 
D 230 - 12,4 
V, PE: — AA =8, 95 m/min. 
11000, 1000 . 


4. Turatia si viteza a dn a eilindrului- intorcátor: 


Np: Ba 114 > 20 L 277 rot mins 
aE = 


Wi R IM LA ARE — 95 6m min. 
5. Turafia si viteza periferică ale cilindrului perietor I si Il: 


- d E — 114-8 Rp, "NE 3 
= HT T: d zs d, 300 : = S. 57 - 5 


Jis, min = 0,57.: 259 99 = Are mii 
0 


Np, maz = 0,57 am - 43 = 10,9 rot min: 


TD, n : qu 
— Pap, 314 + 1000. dec 
= 00 = 139 * 706 06): ‘R, = 5 + 79... Ry; 


V,, min — 1,79 - i, 22 = = 14 8 m/min; 


Vo, maz — 1,79 : 200 742—342 m /min. 
440 n t | 


CE Scanned with OKEN Scanner 


6. Turatia si viteza periferică ale cilindrului infágurátor: 


de Ru Eo. 2 | d, R,.91 16 d. Ri 
n, = hp 2.2.2, = 114 Be — 176,1 2; 
de Za, 73; 799 dg 16 20 Zap dg 
A 180 26 
n = 176,7 + — = 61,5 rot /min; 
or '" 480 28 min; 
eo, 200 32 
Romos = 110,1 * == 410 rot [min ; 
, 440. 
yo Dui AO E e Pg 
r 1000 1 000 1" de * 20 " de Zag 
180 - 26 
V = 66,6 * ¿2 023,2 in [niin ; 
r min. 480 28 is | 
va 200 32 | | 
Y. = 666. E — 44 m mins 
rax DU 440 22. | 3 


ey dite ; XT d "rs e : t 


unde: Ding este diatostrül cilindrului înfăşurător ; 
Ruf — turatia cilindrului infáguráter. 


7. Laminajul total: . .- 


LE 
TA ag a Zaa de da Zi Zy Ze Za Zn RL 
__ 120 16 31 Ri: ` 650 | 26 44 44 87. 53. 48 
80 z, 20 16 2 650 47 22 25 22 22 Rp” 
ado tras 
Lc90502 Moria. 
Zao de RL ° 
-26.18071 . 
Lmin = = 2 075 - — . —.— 2315.1 
28: 480. 48 


8. Calculul indicilor de cardare: A 


— Gradul de cardare: 
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— Cifra de cardare: 


9. Calculul vitezei de infasurare 

Asa cum s-a arátat la dispozitivul de formare si înfășurare a benzii 
la carda dublă, pentru infásurarea sub formă ¡de bobină în cruce este 
nevoie de cele două mișcări — mișcarea de rotaţie sl miscarea de tran- 
slatie. Miscarea rezultantá este miscarea de înfășurare. Viteza în această 
mișcare se calculează cu relaţia: 


VP (0) 
in care: V, este viteza de rotatie a cilindrilor infágurátori, calcu- 
latá cu relatia (1); 


V, — viteza de translație, care se calculează cu relaţia (2); 
= 4mnm 
‘1000 e 
in care: m este lungimea manivelei (160 r mm — fig. 93); 
n, — turatia manivelei, [v. relatia (3)] (fig. 93). 
Mg = V „ds Re 25 (fi „Za, Zas — 


Zaa 237  Za5 247 Zag 


or d Ru 31 LN „37 14 _ d t 
114. 7 "16 '20 85 37 28 0,065 > qe + Ri: Ra ; (9) 


V — Mn — 2100 4 + 160 
Yu nr dein * 0065,72 - Re "Ru = 00416 Ri’ y. 


V, mn = 0,0416 » = -26 + 24 = 9,7 m/min; 
ous vos; - 32 - 28 = 17 m/min. 
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Rezultá cá viteza de infágurare se calculeazá cu relatia: 


Ving = | (es CA! 
d de 


6 739 


sau: 


Puma || m - 0.0416 - R; y: 
V af Ze R, ET + (0,0416 - R;,)?; 


N 6,6 }? 3 
Ving min — RS : 26 (ES d d i 24)? — 25,2 m [min ; 


200 66,6 Y nes | . 

ha ur Y Bă m 0,0416 - 28)? = 47,2 m/min. 

Vi f ma 440 y 22 AN ( ) ) ) | 
10. Calculul producţiei la carda dublă | 

Dacă se cunosc viteza de debitare (in m/min) a mașinii și greutatea 

unui metru de bandă (in g), care reprezintă fineţea benzii in ktex, 

producţia mașinii rezultă din, relaţia: 


Va ktex - 60 Arrr | 
= — h. 
P, | m CTU kg/ 


Exemplu. Cunoscind cá viteza de debitare a cardei duble cores- 
punzătoare obţinerii unei benzi de 20 ktex este, de 27,6 m/min, iar CTU = 
0,85, să se calculeze producţia mașinii: É 


Por org 22 00; 0 85 28% kelh. 
¿E 1 000 | . 1000 ti, 


D. Reglarea cardei duble 


Pentru a evita ruperea, fibrelor în obţinerea unui produs corespun- 
zátor este mecesară o reglare corectă a cardei duble. Reglarea cardei 
duble se face ca gi reglarea sortimentului de carde din filatura de lină 
cardatá. O atenţie mai mare trebuie acordată, în cazul de fatá, stabi- 
liri ecartamentelor, acestea fiind putin mai mari pentru a amenaja 
fibrele. Orientativ, valoarea ecartamentelor se indică în tabela 18 (pen- 
tru lină sort 26 P), | | 
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in funcţie de calitatea materialului prelucrat la carda dublă, pot fi 
veglate vitezele următoarelor organe: | | l 

— Viteza de debitare a cardei, care depinde de turatia perietorului. 
În acest scop se schimbă roata de producţie Hp, (fig: 93), care se găsește 
in transmisia între tambur gi parietorul cardei a l-a. 


Tabelul 18 


“Ecartamente la carda: dublă 


o — 
l Ecartamente, in mm 


Denumirea organului - SR... 
| l Carda I Carda a II-a 


Tamburul cilindrilor lucrători 1 0,8 0,7 
Tamburul cilindrilor lucrători 2 | + 0,7 0,6 

- Tamburul cilindrilor lucrători 3 ; | 0,6 0,5 
Tamburul cilindrilor lucrători 4 ` 0,5 0,4 
Lucrátori-intorcátori 0,6 0,5 
Tamburul intorcátor .; ^ i 0,5. “5 0,4 + 
Tamburul cilindrului perietor,  , 0,4 .0,35 | 
- Perietor-cutit oscilant : — 0,3' 

. Perietor-cilindru intermediar : 0,97 — 7 
Fisia stearsá de volant 32'; 30 


— Viteza cilindrilor de alimentare, de care depinde valoarea lami- 
najului, se schimbá prin schimbarea rotii dintate R, din transmisia spre 
cilindrii de alimentare. — ^ ^ 05,0 | n 

— Pentru a obţine o infágurare corectă a benzii pe bobină se schimbă 
roţile R; si R; care se găsesc în transmisiile de la cilindrul de infásurare 
și de la cărucior. ja PR 

Celelalte reglaje (cintarul autcmat, avantrenul) se stabilesc asemă- 
nător ca cele arătate la sortimentul de carde. 

Din schema cinematică a cardei duble (v. fig. 93) se observă că 
roata de schimb R,, (roata producţiei) are o roată conducătoare prin 
care se transmite mișcarea la ultimul perietor, deci viteza de debitare 
a cardei este direct proporţională cu numărul de dinţi ai acestei roti. 

De asemenea, din aceeași schemă cinematică rezultă că roata de 
schimb R,, numită si roata de schimb a laminajului, este tot o roată 
conducătoare, care prin roata dintatá zı, cu 48 de dinţi transmite miş- 
carea la cilindrii de alimentare A,. O roată R, cu un număr mai mare 
de dinţi va transmite 'cilindrilor de alimentare o turație mai mare, deci 
: dede de alimentare mai mare, gi invers. În cazul in care cilindrii 
esten, els cl se ted de de ett al a 

| ste mai mic, 
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TM 


lucru care r 
è b w * D . e a 

si mai mare, dacă RR, este mai mică. În concluzie, laminajul la carda dublă 

tip SACM este in raport invers proportional cu numárul de dinti ai 

rotii laminajului. TA E 


„Cartea filatorului de “liná*, pag. 133. 


| Viteza de debitare mărită A 
„Productivitatea mărită, în jurul a ` 


eiese clar. din. formula: de bază a: laminajului |L = —* |: 


E. Deservirea eardei duble ' 


Pentru a se asigura un mers continuu al cardei duble şi pentru a 


obtine benzi cardate de calitate corespunzătoare sint necesare urmă- 


> 


toarele faze de deservire: ;- 


£u. d 


1) alimentarea maşinii; = ' | 3 
2) schimbarea bobinei sata’ cánii pline. ~“ 
Intretinerea cardei duble $i defectele de ‘cardare sint descrise in 


F. Noutáti in constructia 
eardelor: duble : 


H E i 
pm d Asa M se yt Bae - e 
Og dere Fe t oie aaa DE Adi: 471 
H clu fila > ae a e, t A .. 


În vederea măririi producţiei. si: a {obținerii unor produse de cali- 


tate corespunzátoare, la un pret, de cost redus, cardei duble 1 s-au adus 
o serie de perfectionári tehnice cu privire la dimensiuni, la viteza de 
lucru, márirea numárului zonelor de cardare, suprimarea transmisiilor 
de curele late si inlocuirea lor prin’ curele trapezoidale şi lanţuri, înlo- 
cuirea lagărelor de alunecare prin lagăre de rulmenţi, folosirea varia- 
toarelor de viteză, asigurarea locurilor periculoase cu capace metalice 
care conferă maşinii un aspect plăcut. 

.., Carda dublă tip: SACM. se, caracterizează prin următoarele: 


d 1750 mm 
80—32. m/min 
30 kg/h | 


Lățimea de luerp , 


edi, 


"ENS € 14 E UTE" y pa “i š " , , 1, . a "TT "mE EXAM , 
Este dotată cu avantren dezvoltat (trei zone de deslacere si trei dispozitive de inde- 
pártare'a sedfetilor), ^ ^5 7 07 0707 FURT AEK nr pO tei 
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G. Carda dublă ,Befama" model C$-1 


Această cardi, cu care sint dotate o parte din intreprinderile noastre, 
este tot de construcţie modernă (R. P. Polonă). Carda ,Befama" se 
caracterizeazá prin urmátoarele: 


— Lăţimea de lucru 1800 mm 
— Viteza de debitare pind la 40 m/min 
32 kg/h 


— Producţia pind la 


— Lada de alimentare este prevázutá cu un sistem automat de sem- 
nalizare opticá ce intrá in actiune ín cazul cind nivelul materialului 
scade sub cel normal, anuntind muncitorul pentru a alimenta magina. 

— Are un avantren dezvoltat cu trei zone de desfacere, douá dis- 
pozitive ,Morell* si un dispozitiv de zdrobire tip „Harmel“. 

— Transmiterea mișcării la diferitele organe ale maşinii se face prin- 
tr-un arbore longitudinal (lung cît carda). . | B 

— De la fiecare tambur se transmite migcarea prin lant in mod 
separat la cilindrii lucrători, cilindrii intorcátori, perietori si la volant. 


Capitolul XIV 


Dublarea si laminarea 
înaintea pieptánárii © 


A, Seopul gi modul de realizare 
a laminárii si dublárii | 
înaintea pieptănării 


fib Ponda obținută la carda dublă este neuniformă si neomogená, cu 
rele orientate în diferite direcții, neintinse gi insuficient paralelizate, 
cu impurități, nopeuri gi fibre incilcite. Dacă o astfel de bandă ar fi 
pe operaţiei de pieptánare, ar rezulta o rupere foarte frecventá 
in E tă e Aa bi gi incileite, precum si trecerea unor fibre lungi 
nie m urá, márindu-se astfel procentul de degeuri sau pieptá- 

. Din aceastá cauzá sint necesare uniformizarea si omogenizarea 
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benzii, care se realizeazá printr-un numár mare de dublári, o indreptare 
si 0 paralelizare a fibrelor, posibile prin laminári repetate. Aceste douá 
operaţii, laminare și dublare, se realizează simultan, pe aceeași mașină, 
numită laminor. 

Prin dublare se înțelege reunirea mai multor benzi, in urma căreia, 
banda rezultată devine mai uniformă gi mai omogenă. Prin, această 
reunire posibilitatea ca porțiunile mai subţiri ale unei benzi să fie alá- 
turate portiunilor mai groase ale altor benzi, producindu-se o compen- 
sare, care va avea ca rezultat o egalizare a grosimii benzii. În acelaşi 
timp se realizează şi o omogenizare, respectiv melanjare a componenților. 

Laminarea este operaţia prin care se produce o deplasare a fibrelor 
unele faţă de altele în cadrul benzii, astfel incit banda devine mai lungă 
şi mai subţire. Valoarea care indică de cite ori s-a lungit si subtiat 
un produs se numeşte laminaj. | 


B. Laminorul rapid eu eimp 
dublu de ace 


1. Scop şi construcție | 


Această maşină are rolul de a uniformiza şi omogeniza banda pro- 
venită de la carde, efectuind şi o îndreptare şi o paralelizare mai accen- 
tuată a fibrelor din bandă. In vederea pregătirii benzilor pentru pieptă- 
nare sint necesare două sau trei treceri pe laminoare rapide, cu cimp 
dublu de ace. Părţile principale ale acestei maşini sint: - 

— rama de alimentare, 

— dispozitivul de laminare, 

— dispozitivul de îndesare a benzii, 

— dispozitivul de depunere a benzii în cană. 

Acest laminor are o viteză de debitare cuprinsă între 60 şi 180 m/min. 
Ca si celelalte laminoare rapide, acest laminor poate realiza o viteză 
foarte mare de debitare datorită imbunátátirilor constructive aduse. 

Pentru realizarea unui control mult mai eficace al fibrelor în zona 
de laminare, se folosesc ace plate în, locul celor cilindrice. Datorită aces- 
tui fapt, se creează spaţii mai mari între două ace învecinate, ceea ce 
face posibilă mărirea desimii acelor pe fiecare baretă. De asemenea, au 
fost reduse dimensiunile baretelor în vederea reducerii masei lor, pen- 
tru o acţionare mai rapidă la schimbarea lor din rindul activ în rindul 
de întoarcere, și invers. În acest scop, unele barete cu ace sint confec- 
tionate din material plastic. În aceste condiţii, numărul de barete a 
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putut fi mărit, deci desimea acelor a crescut; mult pe unitatea de supra. 
față 'a cimpului de ace. Un alt factor care contribuie la controlul optim 
al fibrelor:este micșorarea distanţei (ecartamentului) dintre ultima baretă 
si linia de prindere a cilindrului debitor. Aceasta s-a realizat prin uti- 
lizarea a doi cilindri debitori inferiori, dintre care cel din vecinătatea 
baretelor are diametrul mai mie decît 25 mm. Asupra acestor doi-cilindri 
işi exercită acțiunea de presiune gi conducere un singur cilindru supe- 
rior. : Y 4 "m m 

Cresterea vitezei de debitare de 2—3 ori fatá. de viteza laminoarelor 
clasice a mai fost posibilă gi prin: márirea numărului de căderi ale bare- 
telor, care a ajuns practic pind la 4500, iar constructiv pind la 1 800 
cáderi/min. Acest. număr mare de căderi ale baretelor a fost. realizat, 
atit prin mărirea turatiei guruburilor de -antrenare a: baretelor, cit și 
prin folosirea unor şuruburi cu trei începuturi, respectiv trei ciocănașe 
de lovire, astfel incit la o rotaţie a şurubului vor fi lovite trei barete 
în loc de două, cum este cazul la laminorul clasic. 

Pentru a obţine o presiune uniformă pe toată lungimea cilindrilor 
debitori, presarea cilindrilor superiori asupra celor inferiori este reali- 
zată prin arcuri care amortizează: trepidatiile în timpul funcționării. 

În vederea obţinerii unei stringeri elastice a fibrelor, cilindrul debi- 
tor superior este îmbrăcat cu un, strat, de cauciuc sintetic, tratat anti- 
static, evitindu-se astfel înfăşurări de. fibre pe cilindri, ca urmare a 
încărcării lor cu electricitate statică, îndeosebi la fibrele sintetice. 


2. Funcționare 
Benzile de pe bobinele 7 (fig: 94) sint desfăşurate datorită acţionării 
prin frictiune produse de cilindrii desfásurátori rifelati 2. Inconjurind 
de jos in sus bara de conducere 3, benzile trec prin inelele de condu- 
cere 4, find antrenate în mişcare de către cilindrii trágátori 5, 5’. 
În cazul cînd alimentarea :laminorului rapid se face din cáni (fig. 
95), banda din cana 1 trece prin inelul de conducere 2, printre cilindrii 
trăgători 3, 3', ajungind în aceeaşi: poziţie ca şi banda alimentată de 
pe bobine, ... Cora, dae Ar spa al 
n continuare, benzile ajung in: planul orizontal pe masa 7 (fig. 94), 
unde îşi schimbă: direcţia :de înaintare, datorită rolelor de conducere 
vericalá 6. Rastelúl de alimentare permite alimentarea bilaterală a ma- 
sini, avind o construcţie simetrică faţă de axa longitudinală a acesteia. 
Pot fi alimentate: 6—12 benzi. De pe masa 7, fasciculul de benzi trece 
printre: plăcile laterale 8, care limitează lăţimea fasciculului de benzi. 
Apoi benzile sint preluate de cilindrii de alimentare. 10, 10” ale. dispozi- 
tivului de laminare, intrind in cimpul dublu de ace 11, 11', care inain- 
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Fig. 94. Schema telinologicá a laminorului rapid cu „cimp dublu de ace: 
1 — hobiná 2 — cilindrul desfágurátor; inele de conducere; 
5 — cilidndri trăgători; 6 — rolă verticalá de conducere a benzilor; 7 — masă orizonta- 
li; 8 — placá laterală; 9 — limitator pe lăţime a benzilor; 10 şi 10' — cilindri alimen- 
tatori; 17 şi 11’ — cîmp dublu de ace; 12 si 15 — guri de absorbtie ale instalaţiei 
pneumatice; .13 şi 14 — cilindri debitori - inferiori; 
16 — cilindrul conducător al benzii; 17 — pilnie condensatoare; 
a benzii; 19 — conducătorul de ‘banda fix pe capacul rotitor 20 al cánii; 24 — cană; 
Soc. EST cilindri debitori ai cánii; 23 — discul-suport al cánii. : 
tează cu aproximativ aceeaşi viteză ca si cilindrii alimentatori. Pe măsu- 
ră ce fibrele sint prinse de cilindrii debitori 13, 14, 14', ele sînt smulse 
de către acești cilindri şi înaintează cu O viteză de 6—12 ori mai mare, 
producîndu-se astfel laminarea. Părăsind cilindrii debitori, banda sub- 
tiatá trece pe sub cilindrul 16, traverseazá pilnia : T rs 
condensatoare 17 ajungind pe rola de conducere 18. 
Ín continuare, banda este preluatá de dispozitivul 
de depunere în cană, trecînd prin canalul vertical. al 
conducătorului de bandă 19 și ieşind prin orificiul 
lateral al acestuia. Conducătorul de bandă se rotește 
odată cu capacul cănii 20, producind astfel o uşoară 
torsionare a benzii in scopul măririi rezistențe! el. 
Banda trece apoi prin orificiul excentric al capacului 
rotitor 20, este antrenată de cilindrii debitori al 
cănii 22 si cade, depunindu-se ordonat in cana 21. 
Mişcarea de rotaţie a. capacului cánil 20 împreună 
eu cilindrii 22 determiná depunerea benzii sub formă Fig. 95. Alimentarea 
de spire, în timp ce rotirea  cáni! In$á$l asigură © din căni la laminoruk 


astfel de deplasare a spirelor, încît întregul volum al rapid. 
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„Fig. 96. Dispozitivul de laminare cu cimp dublu de ace la laminorul rapid. 


cánii sá fie ocupat. Dispozitivul de lami- 
nare este prevázut cu gurile de absorbtie 
12 gi 15, care aparţin instalaţiei pneu- 
matice si asigurá o curátire continuá a 
maşinii prin absorbția scamei de pe cim- 
pul eu ace gi cilindrii debitori. 


3. Laminajul benzilor 
(dispozitivul de laminare) 


Fasciculul de benzi de la rama de ali- 
mentare (v. fig.*94) este delimitat. de plá- 
cile limitatoare $, de unde trece printre 
cilindrii alimentatori ai dispozitivului de 
laminare 10, 10', ajungind între acele 
cimpului dublu de ace. 11, 11” Viteza de 
înaintare a: baretelor este aproximativ 
egală cu viteza cilindrilor alimentato- 
ri (+ 10%). > 


Fibrele ajunse sub acţiunea cimpului 


dublu de ace sint antrenate de cátre 


baretele cu ace spre cilindrii debitori. În 
miscarea lor, baretele fiecárui cimp de 
ace descriu o traiectorie inchisá, fiecare 
cimp fiind format dintr-un rind de barete 
active 2 si 3 (fig. 96), cu sensul de mişcare 
spre cilindrii debitori, si dintr-un rind de 


“barete de întoarcere spre cilindrii de 


alimentare. Fiecare rind de barete este 
acţionat de o pereche de şuruburi fără 
sfirşit e 54. Pentru cele două rînduri ale 
baretelor de întoarcere J si 4 (cimpul 
inferior IJ şi superior J) pasul suruburilor 
este cu aproximativ de trei ori mai mare 
decit al celorlalte patru şuruburi. Astfel, 
viteza de întoarcere a baretelor este mal 


mare pentru a face posibilá reducerea 
numărului de barete la aceste două rin- 
durila 1/3 fatá de numárul de barete 
“din rîndurile active. Trecerea unei barete 


din rindul activ, în rîndul de întoarcere 
şi invers, se realizează astfel: cînd bare- 
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ta ajunge aproape de cilindrul debitor, ciocánelele Ry, hy, hg, gi Ra, 
fixate la capetele celor douá guruburi ale rindului activ respectiv, lovesc 
capetele baretelor, determinind trecerea lor in rindul de intoarcere. A- 
ceastá trecere are loc de jos in sus, la cimpul superior, si de sus în, jos,, 
la cimpul inferior al baretelor cu ace. Trecerea baretelor din rîndurile 
de întoarcere in rîndurile active se produce cînd acestea ajung în apro- 
pierea cilindrilor alimentatori. De data aceasta, camele sau ciocá- 
naşele fixate pe capătul posterior al guruburilor de întoarcere acţionează 
asupra baretelor, de jos în sus, pentru cimpul inferior, și de sus în jos, 
pentru cîmpul . superior. . -— » f 

“Acele baretelor, care formează cele două rînduri active, au aceeași 
viteză de înaintare. Pentru controlul riguros al tuturor fibrelor din. see- 
tiunea benzilor este necesară interpătrunderea acelor din cele două 
cimpuri. Laminarea benzilor dublate se produce între cilindrii debitori: 
şi cîmpul dublu de ace, cilindrii debitori avînd o viteză periferică de 
5—15 ori mai mare, în raport cu viteza liniară a baretelor cu ace. Cind 
fibrele ajung cu cápátul anterior.la linia de prindere a cilindrilor de de- 
bitare, ele își măresc brusc viteza, deplasindu-se față de restul fibrelor 
si inaintind cu viteza. cilindrilor debitori. În felul acesta, fibrele prinse 
de cilindrii debitori sint smulse brusc din cîmpul de ace, descretindu-se 
si paralizindu-se datoritá-frecárii lor de ace. Fibrele lungi, care sînt an- 
trenate de cilindrii. debitori, datorită vitezei lor mari, au tendința de 
a antrena si fibrele scurte, neprinse de cilindrii debitori. Aceasta nu 
este posibil din cauza retinerii acestora de către cîmpul de ace, evitindu-se 
deplasarea lor dezordonată, care ar produce neuniformitáti in banda 
debitată. În, scopul prinderii si al antrenárii sigure a fibrelor, cilindrii 
inferiori sint rifelati, iar cei superiori presează asupra celor inferiori, 
cu o presiune de 200—300 kgf. e i 


KA 


4, Deservirea laminorului rapid . 


“In vederea obținerii unei benzi corespunzătoare calitativ, de 0, 
importanţă deosebită este buna deservire a mașinii de către muncitor. 
Deservirea acestei. mașini. constă in: alimentarea maşinii cu bobine sau. 
căni, lichidarea ruperilor de benzi, introducerea benzii prin diferitele 
organe ale mașinii gi înlocuirea bobinelor sau a cănilor. goale. 
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5. Intretinerea maşinii 


Pentru a mentine magina in stare buná de functionare, muncitorul 
trebuie sá cunoascá gi sá efectueze diferite lucrári absolut necesare: 

— organizarea locului de muncá; 

— curátirea mașinii și ungerea ei; 

— mici reglări şi reparaţii. * 


Dispozitivul de curăţire pneumaticá 


Această instalaţie permite curățirea continuă a cilindrilor debitori 
şi a cimpului cu ace atit în partea superioară, cit și în cea inferioară. 
impuritatile, deșeurile, scamele, fibrele scurte etc., care se depun de 
aceste organe, sint aspirate de un ventilator centrifug si se depun in 
cutia filtrantă amplasată în spatele rastelului de alimentare. Această 


Fig. 97. Dispozitivul de curăţire pneumatică. 


instalaţie (fig. 97) cuprinde patru elemente: gurile de aspirație, conduc- 
tele de aer, ventilatorul şi cutia filtrantá. Mp" | 

. Ca urmare a depresiunii. create de ventilatorul montat la capătul 
conductei 16, se produce o acțiune de absorbţie a aerului, prin gurile 


*) v. „Cartea filatorului de lină“, pag. 156—157. 
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de absorbţie 7, 10, 12 si 14. Odată cu aerul sint absorbite deşeurile și 
impuritátile de la cilindrii debitori 3, 4, 5 si de la cimpurile de ace 2 
care prin conductele secundare de cauciuc 9, 11 13, ajung în conducta 
principală 16, de unde sint colectate în cutia filtrantá de deşeuri. 


C. Calcule cinematice gi tehnologice 
la laminorul rapid „Schlumberger“ 


Aceste calcule se efectueazá pe baza schemei cinematice din fig. 98. 


1. Calculul turafici cilindrilor alimentatori: 


28:23 A 49: . l A 
Map Mera da de i 


Ma min = 0,161 + 900 - = = 34,9 rot [min ; 
Ra Si = 0,161 - 1 205 Fr: E 54,3rot /min. 


2. Viteza de alimentare 


Da 3,14 - 90 


Ama = Man = A: = 9,9 m/min; 


V = 
1 000 1 000 
D 3,14 -90 
V Asji ¿2 — 543-5 2" = 154 m/min. 
A max A max 1 000 A ? 1 000 Y l : 


-3. Turatia si viteza eilindrilor debitori: 


[n 


! .T C 
ng n2 $2971 = 0,091 -n, ^. T; 


Namın = 0,091 + 900 «25.72 = 248 rot/min; 
57 ; 
Ma maz = 0,091 * 1205 + 91:82 = 1100 rot/min: 
50 | 


| Y : 248 i 
Vaj, = Premio - 314:605:28. ¿8 6^ m[min; 


1 000 1 000 
Dn 3,14 + 62,5 « 1 100 TNT 
V = PEE, as ine er - 215 m min, 
od 1 000 1 000 
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== 


Uer. plus 
i 45 


FA194-96 | 


2 
| max 7205. rot Mie 
| min G00rot/mir 


71-72-82 Y 


Fig. 98. Schema cinematicá a laminoiului rapid. 
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4. Calculul turafiei capacului cánii: 


naa 00728, 20 "ET 

Me — Tt C, 28 T ^ $48 "1 "t 

on — 0,208 - 900 - a rot /min: 
Nomar = 0,208 41205 - — = = 306 ftot finda, 


5. Turatia cănii: 


Meana = EE 26 = = 0,298 n, * d ET 
C, 85 P 43 215 C, P 
‘Neaninin = 0,298 900. - 2.2 — 3,32 rot /min; 
57: 34 
EY 61 1 
Meanémas == 0,298 - 1 205- —. — =18,25 rot [min. 


50.24. |. 


6. Numárul de eáderi ale baretelor: 


AB Alr. pui 4B 21 
RL pi 205. 2 21 2 = 1500 căd min. 
| 45 21 
7. Viteza cimpului de ace: . 
Se foloseste expresia: 
y Sao 
^ | . 1000 
in care: p este-pasul gurubulyi ; 
dd min? 1120-9 m/min; 
V pon T e n p "1000 7 40, Y 


= LelénasP 1500-80 13,5 m min 
Vemos = 1000 ^ 1000 / 


Main = Mma o = 900 -ELT +2 = 1120 Lam 
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8. Calculul laminajului: | 
a) Laminajul intre cilindrii debitori (din capacul cănii) şi cîmpul 
de ace: 


__ Da 21 45 C, 28 28 25 103 — 
ps 21 28 C, 28 28 120 30 . 


14-60 21 45 C 26 28 25 103 C 
_ 314-6021 45. = 123.2 


. — o = i — — ő ——— — 


9:2 21. 28 C, 28 "28 120 30 Ca 


Lun =12,3:% = 5,2; 
57 


Lan = 12,3 31 — 45. 
Me 50 


4 


Valorile acestui laminaj, in functie de pozitia lanţului pe roţile C}, 
. C, ale ventilatorului, sînt date in tabelul 19. 


Tabelul 19 


Laminajul total între aqi de ace si cilindrii debitori al cănii 


Es | gas | -— 
1 2 3 4 5 6 7 8 

i: | 
A 15,0 14,7 | 14,4 | 14,1 | 13,9 | 13,6 | 13,4 | 13,2 
B 13,0 12,8 | 12,5 | 12,3 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,4 
c 11,3 11,1 | 10,9, | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 9,9 
D 9,8 "96 | 95 | 9,3 | 91 |. 8,9 | 8,8 | 8,6 
E 8,6 8,4 8,3 | 81 | 80 | 7,8 | 7,7 | 7,6 
F 7,6 7,9 7,3 7,2 7,1 6,9 6,8 w 
G 6,6 6,5 6,4 6,3 6,1 | 6:0.. p: 5,9 5,8 
H 5,9 5,8 57 | 56 | 5,5 | 54 | 5,3 | 5,2 


3 


b) Întinderea L, între organele rastelului de alimentare $ cilindrii 
alimentatori: 


(i 


90 49 R 36 16 
ete 74) 100 = [tod] 100; 


L , =(1,85- Fue 74 " E .99 — 5 = — 414%: 
imn a ] 100 (4.354 ET 100 11,495; 
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Valorile acestei întinderi sînt date în tabelul 20. 


Tabelul 20 
Íntinderile între organele rastelului de alimentare şi eilindrii alimentatori, in % 
[9] 
R 
poziţia roții Poziţia roții R 
———— MÀ 
| 869. [| 5 | "E 
— E COUR M im ttt Îi a, 
A —3,0 --5,3 F — 8.3 0.3 
B —4,0 4-4,8 G — 04 i de 
D —4,2 +2,3 E, —11,4 —2.6 
E —7,3 +1,3 ? 


| 


c) Laminajul partial (Lo) între cilindrii alimentatori si cimpul cu 
ace: 


pS 


21 
wD, „21,23 A 49 


21 91 F 48 


^ [2:9 91 90 F 48 
att LEE ARE Ma ae 
m-90 21 23 A 49 


“Ue Set] pas cae — 1) - 100; 
A: Ho aoi distet 


Lema =| 0,259.90 T -100 = — 41,49, : 


Liner = = (0,252 - Y 100 = + 48%, 


Valorile acestui aci ina sint date in. tabelul 21. 


Tabelul 21 
Laminajul partial intre ollinaitt alimentatori si cimpul eu ace, in % 


Pasul gurubului 9 mm x 2 
— M —— à — 


A39 | 


Pasul şurubului 9mmx?2 


| 


Poziţia roții A 


: “Poziţia roții A 
A 27 


A 25 A 27 
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d) Întinderea (Ls) între cilindrii debitori ai dispozitivului de laminare 
și cilindrii debitori ai cănii: 
| D, 103 25 28 28 85 26 60 103 25 


L — € — i —— — ÎI i £v 
Ls = Da 30 120 28 28 20 T 62,5 30.120.. 
28 28 85 26 
"98 98 20 T’ 


La = (a — ] - 100; 


85, . 


| L, min n — | - 100 = — 9,9%; 


75 


r 


E — 1) 100 = + 3,00%. 


Valorile acestor întinderi sint date în tabelul 22. 
' | l .. Tabelul 22 
Întinderea între cilindrii debitori şi dispozitivului de 

laminare şi cilindrii debitor ai cănii 


————————————— 
Cap. rotitor T Cap rotitor 
Ø 400, 5 Ø 400 


T 


9, Caleulul producției laminorului rapid: 
a) Producția, teoretică: 


| Va * ktex * 60 "T «6 
p, = Va Ktex 60 90 8509. = 108 kg/h. 
1000 - 1-000 n 
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b) Coeficientul de timp util: 


CTU = K, + Ky; 
t 
AA NN" 
E ly + ta’ 
lye 
p? sc 
b Va 


unde: . le este lungimea benzii dintr-o cană = 900 m: | 
| V,  — viteza de debitare = 90 m/min; 


— 10 minute (timpul de bază); 


i ti TEES. minut ; 


i, este timp pentru înlocuirea bobinelor (cănilor) la alimen- 
tare (0,3 min); 
i, — timp pentru inlocuireà cánii la debitare (0,7 min) 
si liohidaren ruperilor de bandă. 
Rezultă: 


gos m 0,91; 
+1 i 
T — T. 
! T, 
T, = T. P Tini 
T, = 15 + 15 = 30 minute, 


unde: T este durata unui schimb (480 minute) ; 


K,= 


Toe — timpul de curăţire curentă (15 minute); 
T, — timpul de odihná ŞI necesităţi fireşti (15 minute). 
Rezultă: 


g 28000 | = 0,94, 
7480 — 

Deci: TOP) Eu. 

CTU = K, : K, = 0,91 - 0,94 = 0,86. 

c) Calculul coeficientului utilajului în funcțiune: 


pe 100 — 0 
CUF — T 
100 


0, F Or T. Ore, "T Orc, oh; On. rr O, per =F Oia + Oum: 
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Opririle pentru reparatiile planificate se caleuleazá folosind datele 
din graficul reparatiilor periodice (tabelul 23): 


Tabelul 23 
Planul de reparaţii al laminorului rapid 
——————ÁÁ—áááIÓ€4————————— O—À — —D——— ——— —tt—— á— À'—ÁÓ— ——Ü 
Control planificat Reparatii eurente Reparatii curente Reparatii capitale 
(ore) I (ore) II (ore) (ore) 
A PA ML cA. 
T st Ciclu de st Ciclu de To Ciclu de T st Ciclu de 
| reparatii reparatii reparatii reparatii 
8 1 800 56 . 3 600 128 7 200 — 320 50 400 


^^  Cg— Ts  1800—8 
. 56100 ! 
Q, = 0 458% y TA 
"1 3 600 — 56 : LE 


unde: C, este ciclul de reparaţii; 
— timpul de staţionare; 


128400 _ 
Oro, = ——— = 181%; 
7 200 — 128 


„320100 | 
O, Z = 0,64% , 
50 400 — 320 


O. per = 1,2%, Os 0,9%, 


st 


Rezultă: 


d) Calculul CUM; : | | 
CUM = CTU + CUF = 0,86 - 0,93 = 0,80. 
e) Calculul producţiei practice: 
P, = P,: CUM = 108 + 0,8 = 86,4 kg/h. - 
236, 
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D. Reglaje la laminorul rapid 


Reglarea acestei magini se referá la urmátorii parametri: 
1) viteza de lucru à mașinii; 

2) laminajul; 

3) presiunea ; 

4) ecartamentul. ay | 

Aceste reglaje se efectueazá după cum urmează: 


1. Viteza de lucru a maşinii 


Viteza de lucru sau viteza de debitare se reglează cu mașina în mers 
de la variatorul de turație, montat pe axul motorului, prin manevrarea 
roții din partea stingă a maşinii. În acest scop, maşina este prevăzută 
cu un tahometru care indică viteza, în m/min. Viteza poate avea valori 
„cuprinse între 48,6 si 215 m/min. În mod curent se lucrează cu o viteză 
de 90—100 m/min. © > M "M 


D Reglarea laminajului total 


Reglarea laminajului (între cilindrii debitori de la cană si cîmpul 
de ace) se face de la variatorul de turație, compus din două conuri de 
roți dințate si un lant de transmisie. Reglarea se efectuează numai 
cînd laminorul este oprit. Variatorul este prevăzut cu trei manete (fig. 


99): maneta de poziționare O, maneta de zăvorire V si maneta de de- ` 


breiere D. Se trage de maneta V în sus, mentinind-o in acestá poziţie. 
Se debreiazá şi se rotește in jos una dintre manetele D, care corespunde 
conului pe care se efectueazá reglajul. Se actioneazá asupra uneia dintre 
manetele O si anume: > — Hk | i 


— maneta O din stinga permite o scădere a valorii laminajului: din 


15 în 15% (roţile A—H). 

. ,. maneta O din dreapta permite obţinerea unei scăderi a lamina- 
Jului din 2 in 2%; după ce manetele O au fost aduse in poziţiile corespun- 
zătoare laminajului dorit, manetele V şi D se aduc din nou în poziţiile 
inițiale. Laminajul cu care trebuie să lucreze magina se caută în ta- 


belul 19, alegindu-se din acest tabel poziţiile corespunzătoare pe verticală. 


(A—H) si pe orizontalá (1—8). 
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i dintre organele rastelului de alimentare si cilindrul de 
FR ee reglează ia intermediul variatorului de turație F si al 
rotii de schimb R (v. fig. 98). Se dezangrenează roata de schimb R de 
la maneta respectivă şi se deplasează de-a lungul conului F intr-una 
din poziţiile conform tabelului 23. După reglare, roata R se angreneaza 
din nou. 


Q 


Sectiunea L-1 


EL 
PP Scurgerea 
„uleiului 


Fig. 99. Variatorul cu conuri din roti dinţate şi lanţ. 


. Laminajul partial dintre cilindrii alimentatori şi baretele cu ace se 
reglează tot de la variatorul F (con compus din nouă roti dinţate) si 
roata de schimb A, procedindu-se la fel.ca si pentru roata de schimb 
R. Pentru reglarea acestui laminaj, în tabelul 24, sint trecute poziţiile 
roti A (de la 1 la 9) şi valoarea roții 4... : 24 
ntinderea dintre cilindrii debitori si cilindrii debitori ai cánn se 
regleazá prin schimbarea rotii T, conform tabelului 25. | 
Be aa cánii (v. fig. 98) se regleazá prin schimbarea rotii P (24, 29, 

inti). | 


(1 7 9$; Presiunea cilindrilor debitori 


Valoarea presiuni asupra cilindrilor debitori se poate citi pe scara 


gradată a cirligului din, stînga E (fig. 100). Ea se reglează prin rotirea 


piulifei R. Pentru echilibrarea presiunii pe ambele capete ale cilindrului 
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Fig. 100, Sistem de presiune asupra cilindrilor dispozitivului de 


" laminaj. 
superior se poate roti una dintre piulitele E sau F. De menţionat că, 
in timpul opririi maginii, presiunea se descarcá de pe cilindri cu ajutorul 
unei manete. | fa 

Presiunea asupra cilindrilor alimentatori superiori se regleazá de 
la un miner din partea dreaptă a maşinii, care permite ridicarea completà 
a cilindrilor superiori, sau exercitarea presiunii prin greutate proprie, 
precum $i exercitarea unei presiuni suplimentare. 
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: 4. Ecartamentul între cilindrii debitori 
şi cimpul cu ace 


Reglarea ecartamentului dintre linia de prindere a cilindrilor debitori 
. gi ultima baretă a cimpului cu ace se face prin deplasarea cilindrilor 
debitori. Pentru ugurarea acestui reglaj, cilindrii debitori superiori se 
descarcă de sub presiune, si se slăbeşte lanţul de antrenare a cilindrilor 
debitori prin deplasarea întinzătorului de lant. Ecartamentul trebuie 
să fie mai mic decit lungimea cea mai mică a fibrelor, in cazul prelucrării 
linii pure, iar în cazul prelucrării amestecurilor cu fibre sintetice, ecar- 
tamentul se reglează în funcție de lungimea medie a fibrelor. 


E. Defecte la laminorul rapid 
„cu cîmp dublu de ace 


La laminorul rapid cele mai frecvente defecte sînt: 


1 


Defecte . Cauze .. ` . Müsuri de remediere 
Benzi neuni- | Laminaj prea mare Se :va schimba roata de laminaj 
forme , ^ | Ecartament. prea mare: între Se va micşora ecartamentul 


ultima. baretă si linia. de prin- 
dere a cilindrului debitor MT 
Benzi cu nope- | Cilindri si ace uzate, ace indoite Se vor repara sau inlocui 


uri si impuri- | sau lipsá boa, 
tati Barete cu ace infundate Se vor curata la timp 

Benzi cu fine- | Laminaj necorespunzátor . Se va schimba roata de lamina) 
te necorespun- | Lipsa de benzi de alimentare Se va verifica dublajul 
zátoare E 


Benzi murdare | Necurátirea la timp a masinii | Se va curáta la timp 


Capitolul XV "y 


Pieptánarea 


E e A, Magini de pieptánat 

"Maşinile de pieptánat pot fi: T 

(^e eu acţiune "periodică, numite si rectilinii; 
= cu acţiune continuă, numite și circulare. 
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1. Mașina de pieptánat rectilinie 


Aceastá masiná se compune din: 

— organe de alimentare. 

— organe de pieptánare, Y 

— organe de smulgere a smocului pieptánat, 

. — organe de formare si debigare a benzii pieptánate, 

— organe de curăţire gi evacuare a pieptănării. 

Organele de alimentare cuprind urmátoarele: rastelul cu bobinele 
de alimentare 7 sau cu cáni (fig. 101), barele de conducere a benzilor 2, 
plácile cu perforatii 3 si 4, tabla de conducere 5, 7, cilindrii de alimentare 
6 si 6', grătatul $ şi placa cu ace 9. | a 

Ca organe de pieptánare se pot enumera: clegtele de fixare a smocului, 
compus din falca inferioară 10 gi falca superioară 11, pieptenele circular 
13 si pieptenele rectiliniu 14. i 

Organele de smulgere sint: mangonul de piele 22, cu cilindrul de 
antrenare 23 şi cilindrul întinzător 24, cilindrii de presiune 25 gi 26, 
lama de sustinere 12, bătătorul 20, contrabătătorul 21. 

Organele de formare si de debitare a benzii in-caná includ cilindrii 
de presare 27 si 28, pilnia 29, cilindrii debitori 30, cana 31 şi suportul 
cănii 32. : | ARV. 

Organele de curăţire si evacuare a pieptănăturii cuprind: peria ci- 
lindrică 15, cilindrul. perietor 16, cuțitul oscilant 17, cutia de colectare 
a impurităților 78, cutia de colectare a pieptănăturii 19. 

În ce priveşte funcţionarea mașinii de pieptănat, v. „Cartea filato- 
rului de liná^ pag. 145—149. | e 


B. Mecanismele principale | 
ale mașinii de pieptănat 


„4, Arborele cu came şi rolul camelor 
Arborele cu came sau arborele principal are o turație egală cu numărul 
de cicluri pe minut ale. mașinii. . o 


s a , 
. . 


Pe el sînt, fixate cinci: came ale căror. funcțiuni sînt următoarele: 


— cama I comandă mișcarea de rotaţie intermitentă a cilindrilor 
alimentatori și mişcarea de ridicare-coborire a plăcii cu ace; 


16 — Exploatarea rațională — c, 1325 241 
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— camele a Il-a şi a IV-a comandă mi q: 
nului mita 1 mișcarea de ridicare- i 
a pieptenului rectilinii ; | ? e-coborire 
— cama a II-a comandă mișcarea, de înaintare gi retragere a plăcii 
cu ace şi a grătarului; | | 
£e DARA, A V-a comandă mișcările de închidere gi deschidere a cleg- 
telul. sy 2 ' y Y 5 . > 


2. Mecanismul cilindrilor alimentatori. 


Cînd cama J (fig. 102) acţionează cu porţiunea de rază crescătoare 
asupra pirghiei unghiulare 1, aceasta oscileazá în sens orar, iar prin 
braţul cu culise 2 ridică clichetul 5, care impulsionează cu un dinte roata 
cu clichet 4 fixă pe arborele cilindrului alimentator 6. Astfel se produce 
rotirea cilindrului alimentator inferior cu un, unghi corespunzátor lun- 
gimii de alimentare |,. Totodată, prin bratul vertical se transmite 
mişcarea la cilindrii trágátori ai ramei de alimentare... 


Reglajul. În funcţie de lungimea de alimentare (6—9 mm) se schimbă 
roata de clichet 4, care are un număr de 13, 15, 17, 19 dinţi. Aceastá 
roatá este impulsionatá cu cite un singur dinte, deci la schimbarea roti 
trebuie schimbată şi cursa clichetului 3, care constá in fixarea corespun- 
zătoare a clichetului 3 în culisa 2. genia a Eu eC 


“3. Mecanismul de... 
ridicare-coborire a plăcii 
cu ace (fig. 103) 


Cînd cama ajunge cu, porti- 3 
unea de rază crescătoare in con- 
tact cu braţul vertical J al pir-», de 
ghiei unghiulare, aceasta oscilează - 
în sens anterior și prin brațul 2 
ridică placa cu ace 6, care este 2 
fixată pe pirghia 4, Această pir- 
ghie se reazemá prin rola 3 pe 
brațul 2, Simultan, cu aceasta se 
tensionează arcul 5, care coboară 
placa cu ace 6 cind cama ajunge 
cu porţiunea, de rază descrescă- pig, 102. Mecanismul cilindrilor alimen- 
toare in contact cu braţul J, tatori. 
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4. Mecanismul de inaintare gi retragere 
a plăcii cu ace şi a grataruluz (fig. 104) 


Cama JII, actionind asupra rolei 9 cu raza crescătoare, produce 
oscilatia în sens orar a pirghiei unghiulare (1, 2) care, prin braţul 2, 
preseazá bratul 3 cu culisá al pirghiei (3, 4). Aceastá pirghie, prin bratul 


4 8 ó J 


Fig. 103. Mecanismul de ridicare si coborire a 
l plăcii cu ace. 


4, produce mișcarea de tragere a grătarului 7 gi a plăcii cu ace 6 (spre 
cilindrii alimentatori). Mişcarea de înaintare a plăcii cu ace 6 și a grá- 
tarului 7 se produce cînd cama JII ajunge cu raza descrescătoare in 
contact cu rola 9 de pe brațul 1, datorită extinderii arcului 70 care se 
afla în stare comprimată. | A | 


^; Fig. 104. Mecanismul. de înaintare şi retragere a plăcii cu ace si a | 
2 grátarului. 
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„Reglajul. Cursa grátarului și a plăcii cu ace trebuie să fie egală cu 
Jungimea -de alimentare (6—9 mm). În scopul reglării acestei curse, 
culisa 3 este prevăzută cu scala $ ale cărei diviziuni indică valoarea 
lungimii de alimentare. Pentru reglare, piatra de culisă de pe brațul 2 
se deplasează în culisă corespunzător unei anumite lungimi de alimentare. 
De exemplu: fixarea mai spre dreapta a pietrei de culisá față de scală 
produce o cursă mai mare a grătarului gi a plăcii cu ace și invers. 


5. Mecanismul pieptenului circular (fig. 105) 


Pieptenele circular, pe care este fixată reglabil roata dintatá excen- 
tricá za, primește mișcarea de la arborele cu came prin, roţile dinţate 
excentrice Z,, Zo, 23, care au același număr de dinţi; deci, pieptenele 
circular are aceeaşi turație ca și arborele cu came. În, această transmisie 
roţile excentrice au rolul de a transmite pieptenului circular o viteză 
unghiulară variată, mai mică in faza a Il-a, a cărei durată trebuie să 
fie mai mare. Du. 


Reglajul. La inceputul fazei I, prim baretá trebuie sá intre in smoc 
numai după ce s-a închis clegtele. În acest scop, pieptenele circular se 
poate regla faţă de roata dintatá excentrică zz, rotind-o într-un sens sau 
altul în culisele 1 si si fixind-o în poziţia respectivă cu buloanele 2. 


6. Mecanismul cleştelui 


Acest. mecanism se compune din, mecanismul fălcii inferioare (fig. 
106) şi mecanismul fălcii superioare (fig. 107). 

“Mecanismul fălcii inferioare (fig. 106) are rolul de a produce coborirea 
si ridicarea fălcii inferioare. Cama interioară V, ajungînd cu porțiunea 
de rază crescătoare în contact cu rola pirghiei 7, produce oscilatia in 


J ^ 


) Ce Ye 
Yu Y 


Fig. 105, Mecanismul pieptenului circular. - 


2 7 72 
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sens anterior acesteia. Prin bratul 2, piesa 3 gi tija 5 acţionează asupra 
braţului 6 al fáleii inferioare, care va oscila in sens orar. Astfel, falca 
inferioará 7 coboará in vederea inchiderii cleştelui. Simultan cu aceasta 
se comprimă arcurile $ și 9, care au rolul de a acționa în, sens invers 
asupra mecanismului, adică de a produce ridicarea fálcii inferioare 7 
la deschiderea cleştelui, ceea ce corespunde cu situația cînd- cama in- 

| terioará V ajunge cu portiunea 


& oW. , razei descrescătoare in contact 
5 o A ^ =D cu rola pirghiei 1. 

E | Reglajul. Marginea falcii in- 
4 y | 7 ferioare, cînd clestele este des- 
3 . chis, nu are voie să atingă 
Va Sx ! . smocul de fibre, pentru. a nu-l 

2 Se frina in timpul smulgerii. 
b Reglarea fálcii inferioare 
2 css 7. N . (mai sus sau mal Jos) în poziția 
0 doritá se face de la piulitele 4. 
Mecanismul fălcii superioa- 
re. (fig. 107) are rolul de a 
FF „cobori şi ridica falca superioară. 
a 3 .Cind falea superioará 7 coboa- 
D Ea ră, simultan, cu coborirea fălci 


inferioare (care are o cursă 

| mai mică) se produce închiderea 

Fig. 106. Mecanismul fălcii inferioare. cleştelui. În acest moment, 

B miscarea se transmite de la 

gos Rip bins pi e! - aceeaşi cama interioară V prin 

pri un - pirghia 2, braţul 3, piesa 4 si 

braţul 6 al fălcii superioare 7. 

Axele A si D sint aceleaşi cu 

cele ale. mecanismului fálcii 
inferioare. 


Reglajul. Între virfurile a- 
“celor” pieptenului circular si 
marginea fálcii superioare tre- 

. buie să existe un ecartament 
de 0,6—0,8 mm în poziţia în- 
chisă a clestelui. Reglarea a- 
cestei distante se face de la 
piulitele 5 (fig. 107). 
IR" . .. Peria de pe falca superi- 

Fig. 107. Mecanismul fálcii superioare. . oară trebuie fixată astfel, incit 
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in timpul pieptănării din faza I, virfurile ei sá atingă foarte puţin 
virfurile acelor pieptenului circular. Dacá peria este reglará prea jos, 
se măreşte procentul de pieptánáturá, iar peria se uzeazá pre- 
matur. b 4 . Zu 


7. Mecanismul pieptenului rectiliniu (fig. 108) 


Acest mecanism are rolul de a cobori pieptenele rectilinid 4 în faza 


a I-a în smocul de fibre ce urmează a fi smuls şi de a-l ridica la sfir- 


situl acestei faze. Camele II şi IV, actionind în zona cu raza crescătoare 
asupra rolei J a pirghiei 2, fac ca această pirghie să oscileze în sens anti- 
orar şi, prin braţul 3, se ridice pieptenele vertical 4, producind si tensi- 
onarea arcului 11. me | X TW WT PS 

Cînd camele JJ și JV ajung în zona cu razele descrescătoare :datorită 
arcului 11, pieptenele rectiliniu 4 coboară. Mișcarea de apropiere și de 
depărtare faţă de mangonul de smulgere este efectuată de pieptene da- 
toritá mecanismului grătarului (axul C). 


Reglajul. Pieptenele rectiliniu se reglează atit în ce privește adincimea 
de pătrundere in smoc (1—3 mm sub smoc), cît şi în, ce privește distanţa 
dintre el si manşonul de smulgere (cit mai apropiat fără a se atinge de 
manson). Adincimea: de pátrundere se regleazá de la suruburile 8, 9, 
iar distanta fatá de manson, de la culisa 7. Lungimea cursei de apropiere- 
departare a pieptenului fata de manşon este egalá cu márimea' cursei 
grátarului, reglajul fiind acelagi. Md 


6 5 8 
(9—€ ^ 
| ve DX 
B Y Y / 7 
, ! Naa 
A Abe AN AP 
e M4 EOS Im ^ ` b 
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Fig. 108, Mecanismul pieptenelui , rectiliniu. 
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8. Mecanismul dispozitivului de smulgere (fig. 109) 


Dispozitivul de smulgere se sprijină pe pirghiile-suport 77 și 13, a 
căror mişcare de oscilație este efectuată de un mecanism bielă-manivelă, 
producind astfel mișcarea de apropiere gi de depártare fatá de clegte. 

Mecanismul bielá—manivelá este format din manivela 5, prevázutá 
cu manetonul 2 si biela 3. Manivela 5, fixată pe arborele cu came 1, 
rotindu-se in sens orar prin manetonul 2 care se apropie de punctul mort 
posterior P.P., produce mișcarea bielei 3 spre dreapta, care, prin inter- 
mediul piesei intermediare 6, determină oscilatia in sens orar a pirghiilor- 
suport 8, 9, 11 si 13. Astfel, dispozitivul de smulgere efectuează mișcarea 
de depărtare față de cleşte, corespunzătoare smuigerit smocului pieptánat. 
Mişcarea de apropiere a dispozitivului fatá de cleşte se produce cind mane- 
tonul 2 se apropie de punctul mort anterior P. A. . . 


Reglajul. Ecartamentul dintre cilindrii de smulgere și falca inferioară 
a clestelui este cuprins în, limitele 22—28 mm. Reglarea acestui ecarta- 
ment se face de la şurubul de reglare 7 fata de scala 14. ius 


| 9. Mecanismul de antrenare a cilindrilor 
de smulgere (fig. 110): 


Acest mecanism are rolul de a roti cilindrul motor al mansonului 
de. smulgere in sens antiorar pentru, a produce smulgerea, respectiv miş- 
carea de înaintare. şi mișcarea in sens orar (inversă), cînd mansonul 
execută mişcarea de înapoiere a smocului pieptănat anterior. De aseme- 


Fig. 109, Mecanismul dispozitivului de, smulgere. 
è PAI pere Va otpa uT E LI E 
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nea, mecanismul realizează antrenarea in, miscarea de. rotaţie a cilin- 


drilor debitori 24 în vederea debitării benzii în cană. — | 


Arborele 7 cu manivela 2, rotindu-se in sens orar, antrenează biela 3 


spre dreapta, determinind oscilatia pirghiei sectorului dintat 4 in, sens 
orar. Sectorul dintat 7, rotindu-se in sens orar, rotegte roata dintatá 9 


H d, 
9,13 


4^ 
Fig. 110, Mecanismul de antrenare. a. cilindrilor de smulgere: 
1 — arbore; 2 — manivelă cu culise; 2—3 bielă; 4 — pirghia sectorului 
. dintat eu scală; 5 — (1—14 diviziuni) si cu culisa 6; 7 — sectorul dințat- ^ 
..i Iung;.8 — sectorul dintat scurt; 9 — roată dintatá liberi; 10 — discul, | 
' clichetului pe manson cu roata 9; 11 — clichet; 12 — roată de clichet ` > 
+. fixă pe ax;.14 — cilindru de smulgere; 15.— culisá de reglare a sectorului 
8; 16 — braţ fix solidar cu' pirgiia 4; 17 — culisá; 18 — scală cu divi- 
ziuni; 19 — lant; 20:— roată. de lant liberă. pe ax; 21 — disc.liber pe TNI 
ax; 22 — clichet; 23 — roatá Us oio et; 24 — cilindru debitor; 25 — pil- 
25 4 | nie; APO aial ea UD AN 


în sens antiorar gi, odată cu ea, se rotesc in sens antiotar discul 10 si 
clichetul 17, Acest clichet, pátrunzind în dantura roții de clichet 12, 
O obligă sí pe aceasta să se rotească antiorar gi, odată cu ea, si cilindrul 
se smulgere J4 care antrenează Mmangonul in mișcarea de inaintare a 
smocului ce se smulge, E oe radii 
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otatie a arborelui 1, manivela 2 produce miscarea 
bielei 3 spre stinga, iar pirghia-sector 4 oscileazá in sens antiorar. Sec- 
torul lung, rotindu-se in sens antiorar, roata dintatá 9 se rotește orar 
si, simultan, se roteşte orar discul 10, iar clichetul 11 sare peste dinţii 
roții 19, neantrenind cilindrul de smulgere 14. La inceputul cursel pirghia 
4, sectorul dintat scurt $ ajunge in angrenare Cu roata dintata 13 fixá 
pe arborele cilindrului de smulgere 14. Astfel, roata 13 produce rotirea 
in sens crar a cilindrului 14, care realizează mişcarea de înapoiere a man- 
şonului de smulgere în vederea desfăşurării unei mici porţiuni a smocului 


Y 


pieptánat anterior, peste care urmeazá sá se suprapuná capátul smocului 
nou pieptánat. 


Reglajul. Ín functie de lungimea fibrelor prelucrate pe magina de 
pieptánat, este necesará reglarea in mod corespunzător a lungimii cursei 
mansonului de smulgere. Această reglare se efectuează prin fixarea 
boltului bielei 3 în culisa 6 de pe pirghia 4. Pentru fibrele lungi, boltul 
se va fixa mai aproape de axul de oscilatie O al pirghiei 4, care corespunde 
numerelor mici de pe scala 5. Pentru fibrele mai scurte se va proceda 
invers. Pentru fibrele scurte, mișcarea de inaintare a mansonului trebuie 
să înceapă mai devreme, în care scop, boltul din culisa 2 se va deplasa 
in sensul de rotatie al manivelei 2, și invers pentru fibrele lungi. 

În vederea unei suprapuneri corecte a capătului smocului peste ca- 
pătul posterior al smocului pieptănat anterior este necesar ca, în mișcarea 
sa, mansonul de smulgere să efectueze o inapoiere'cu o'anumită lungime 
a smocului. Cind se prelucrează fibre lungi, lungimea de înapoiere tre- 
buie să fie mai mare, iar pentru fibre scurte, mai mică. Aceasta se efec- 
tuează prin reglarea in mod corespunzător a sectorului dintat scurt în 
culisa 15, şi anume: deplasarea spre dreapta a sectorului 8 faţă de pirghia 
4 corespunde pentru fibre lungi, iar deplasarea: inversă, pentru fibre 
scurte. ilm 

Cilindrii debitori ai maginii de pieptánat sint antrenati tot de la pir- 
ghia 4 (fig. 110) prin intermediul braţului 76. Cînd pirghia 4 oscilează 
în sens orar, braţul 16 trage lanţul 19, roteşte roata de lanţ 20 şi, odată 
cu ea, discul 21. Clichetul 22, de pe discul 21, antreneazá roata dintatá 
de clichet 23 in sens antiorar, Roata 23 roteşte in sens antiorar şi cilindrul 
debitor 24, ceea ce corespunde cu debitarea benzii pieptănate în cană; 
simultan cu aceasta se tensionează și arcul 26. Cind pirghia-sector 0s- 
cilează în sens antiorar (faza 1), braţul 16 permite arcului 26 să realizeze 
mişcarea inversă a lanţului 19, — . A y 

_ În această mişcare, roata de lanţ 20 nu are însă influență asupra 
cilindrului 24, intrucit este liberă pe axul său, iar clichetul 22 sare peste 
dinţii roții 23, | | 


{ 


La a doua semir 
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Reglajul. Lungimea de bandă debitatá în cană la un ciclu trebuie sá 
corespundá cu lungimea efectivá de inaintare a mangonului de smulgere. 
Aceasta se reglează prin fixarea pietrei de culisă in, culisa :17 într-o 
poziţie, indicată pe scala cu diviziuni 78. Pentru a obţine o lungime 
de bandă debitată mai mare, piatra de culisă se va fixa într-o poziție 
mai depărtată față de axul de oscilație 0, și invers pentru lun- 
gimi mai mici, x 


-C. Deservirea maşinii de pieptánat  . 


Zona de deservire a unei muncitoare cuprinde 4—5 magini de piep- 
tănat. Atribuţiile muncitoarei la mașini de pieptănat sînt următoarele: 
alimentarea maşinii cu material, lichidarea ruperilor de bandă, curățirea 
pieptenilor circular şi rectiliniu, îndreptarea acelor strimbate, evacuarea 
cănilor pline cu benzi, îndepărtarea deșeurilor de la maşină, curățirea 


maşinii, supravegherea funcţionării. corecte a maşinii şi observarea cali- 
tății benzii. NA, porro T aio | 


PEE Calcule cinematice şi tehnologice 
la maşina de'pieptánat lina (fig. 111) 
1. Turatia si viteza periferică ale pieptenului circular: 


e — = E Woie——— $^ 9— Mi 5 


ns gua. 2225,71 45. 24 600 4.2.2.4 — 4,58 Di; 
; D, 91 71 45 345 91 71 45 
Ny, = 1,58: 60 = 95 rot/min; 
Ny, = 1,58 + 75 = 118 rot/min; 


Nps = 1,58 + 100 = 158 rot [min ; 


JL Tu ML :4,58 + D, = 0,755 Dj; 
1 000 1 000. 


Vy min = 0,755 * 60 = 45,4 m/min; 
M als = 0,755 ? 100 =, 75,5 m /min. 
251 


CE Scanned with OKEN Scanner 


nm =7500 rot/min 


ud D,7 60, 75; 100 
= T]. HW 
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Fig. 111, Schema cinematică a mașinii de pieptánat. 


2. Turatia şi viteza, periterică ale periei: 
33 71 


n = n, t hee — = 1 500 + D, 33 71, 
perte m D, 9i Rs 345 91 R, ) 
i , D 
parte 112: =; 
8 
= 112+ = 268 rot/min; 
Noeriemin 77 114 25 = ro [min ; 
100 MTS 
perie max = 112 * — = 560 rot [min ; 
xD 3,14 - 160 D 
Pb == EE. ña: nos e MALA a s. 
1 000 1 000 LE 
_ 3,14. 160 Le 
—— 112-2 = 135 m/min; 
1 000 
314.130, 100 lie saci, aris 
V perici i eee a 442. = 228 m /min. 


1 000 


Observație. Numărul de dinţi ai roții Rs este direct proportional cu diametrul periei. 
Pe măsură ce părul periei se scurtează prin uzură, se va monta o roată Rs din ce în ce mai 
mică, pentru ca viteza periferică a periei să rămină constantă. 


3. Turatia si viteza periferică ale cilindrului perietor: 


Morro = Mm e e aaa = 0,076 Dj 
cip m D 91 26 42 13 


n + 0 076 - 60 = = ^4, 56 rot [min 


cíl pmi 


= 0,076 + 100 = 7,6 ee 


Neg l p magz 
Pd 


i 14 + 130 0,076- D 
b y TDNcit p 8:14:13 1-034 D,; 


m A, A ETT IE 


Vos p min = 0,081 - 60 — 1,86 m/min; 
sad = 0,031 +100 = 3,1 m/min; 
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4. Calculul lungimii de alimentare: 


Se foloseşte relaţia: 


la — = TÁ, (1) 
în care: a  — 1 dinte impulsionat de clichet; 
R, — roata de schimb de alimentare (13—19 dinţi); 
A — 30 mm diametrul cilindrului alimentator. 
Lu lion 302-22; 
Ra Ra 


| Lo vita LEES ae 4,96 mm; 
d dr lata 
la mas = = 7,25 mm. 
5. ees de debitare (la un ciclu): | 
y, 7D _ 304085 2575 b: ae (2) 
i pos 55.5 2 28,75 mm ; 


dy mag By 10 9 = 51,75.mm. "T 


6. Laminajul mecanic: . 


b 
— rD 
Lp =E i e — + — a: 
la a A a Ra A 
Ro Vb 
La= >: e = 0,061 - | 
"^ i 30 30 b Ra; (3) 


Lam = 0,061 +5 +18 = 3,96; 


| Lin mac = 0,061 +9 - 19 = 10,4, 
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7. Laminajul real: 


Se folosește relaţia: 


k tex d 


in care: o kexa este. finetea: benzii alimentate, g/m; 
kexa — — fineţea benzii debitate, g/m; 
— dublajul. | 


Exemplu. Cunoscînd că fineţea benzii alimentate la maşina de piep- 
tănat este 8 kex, dublajul 24 şi fineţea benzii debitate 18 kex, să se calculeze 
laminajul real: ATA 

L, = “te 8:78 40,67. 
Kex d l 18: 

Cunoscind laminajul real si procentul de pieptănătură, se poate cal- 

cula laminajul mecanic: — | 


aj, re prudent Pins ate s suns (5) 
100 


_ Exemplu. Dacă in condiţiile exemplului de mai sus, proporţia de 
pieptănătură este p = 14%, să se calculeze laminajul mecanic: 


> p 1.100 — DET EATEN 
L, = L, "12 — = 10,67 : E 9 
Pi? pp NOS O) atu 


== 9,18. - 


8. Caleulul procentului de pieptănătură: 


Lo sur i 400, 


Ly 


Exemplu. Cunoscind că la maşina de pieptánat laminajul real este 
11,2, iar laminajul mecanic 9,8, sá se calculeze procentul de piep- 
tănătură: Pii ^ Pa arn $i] | 


pom etm 499 = 153—985 . 400 = 12,5%. 
p= imago HES 5% 


Y i , 


Kex P | d | | 
L =. D, (4) 
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9. Calculul producției maşinii de pieptinat: 


Producţia mașinii de pieptánat se calculează in, funcție de greutatea 
materialului alimentat în unitatea de timp (în timp de 1 minut) G,, 


cu relaţia: 
| G, — lus 4 
in care: l  estelungimea de bandă alimentată, min; 
kex — fineţea benzii alimentate, g/m; 
noD , 
pesos 1009 [m /min], 
în care: |, este lungimea de aliinentáre la un ciclu de func- 
tionare ; 
n, — numárul de. cicluri pe minut ; 
D  — numărul de benzi alimentate la mașină 
(dublajul). 
Deci, 
d la * Nne * Ktex 
C= min 
Ca "m [g] im 


Pentru a obţine producţia mașinii in kg/h: 


| la + Ne: D * Kg, + 60 
G, = ————_— [kg/h]. 
in bye 141000 - 1,000. . l s/h]. 


Întrucît la. maşina de pieptănat se “produc pierderi importante de 
material (procent de pieptănătură — p), greutatea de material debitat 
care reprezintă producția teoretică a maginii va fi: 


G, = P, =G, EM 
100 


/ 
Deci producţia teoretică a mașinii se calculează cu relaţia: 


Dm la * ne’ D + ky, 60 100 — p 
| i ..1000-1000 =. 100 
Pentru a se calcula producţia practică se foloseşte formula: 
lar ne’ D+ ky, * 60 100 — 
P, Po OTU rne mn 


. : CTU. 
1 000 - 1 000 100. 
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Exemplu. Cunoscindu-se că pe maşina de pieptănat rectilinie se pre- 
lucreazá liná semifmá cu fineţea benzii alimentate de 9 kx, parametrii 
de lucru ai mașinii fiind: lungimea de alimentare 7,2 mm, dublajul 24, 
numărul de cicluri /min 130, procentul de pieptănătură 15% gl CTU 
0,85 sá se calculeze producția acestei magini pe timp de o oră: 

p —?2:130:24:9-60 100—15 


p 1 000 + 1 000 POS Me 5/8 Eg IX 


E. Reglarea maginii de pieptánat 


Pentru a obtine o bandá pieptánatá de calitate corespunzátoare, 
masina de pieptánat trebuie sá fie reglatá in AS cu caracte- 
risticile materialului ce se prelucrează: . . 


Principalele reglaje la: această maginá sint: 
— lungimea de alimentare ; 
 — deschiderea clestelui; - E | 
— ecartamentul dintre falca superioará a dlégtelui si virful acelor 
pieptenului circular; 
— ecartamentul dintre falca inferioară a.clestelui şi cilindrii de 
. smulgere; 
-— — ecartamentul dintre SA rectiliniu si cilindrii de smulgere ; 
— distanta de pátrundere a pieptenului rectiliniu in smoc ; 
— lungimea de înaintare a mansonului; 
— lungimea de înapoiere a manşonului ; 
— tensiunea válului; ign 
— ecartamentul periei circulare fata de vistenele circular şi faţă de 
cilindrul perietor ; 
— ecartamentul dintre perietor gi cutitul oscilant. 


Lungimea de alimentare se reglează prin schimbarea roții cu clichet 
a cilindrului inferior de alimentare. Numárul de dinti ai rotii este invers 
proporţional cu lungimea de alimentare. 

Ecartamentul dintre falca superioară gi virful acelor pieptenului 
circular este de 0,6—0,8 mm gi se reglează cu ajutorul unei lamele. 

Ecartamentul dintre falca inferioară şi cilindrul de smulgere este 
20—30 mm și se reglează cu un șablon special. 

Pieptenele rectiliniu trebuie să fie reglat în poziţie paralelă cu cilin- 
drul de smulgere, cit mai aproape, dar fürá să-l atingă. Adincimea de 
pătrundere a lui să fie reglată astfel, incit să pătrundă prin toată gror 
simea smocului plus 4 mm. 
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Lungimea cu care mangonul se roteşte inapoi trebuie să fie reglată ast- 
fel, încît să se obţină o suprapunere cît mai corectă a capetelor smocurilor. 

Tensiunea vălului pe manson depinde de unghiul cu cit se rotesc 
cilindrii debitori. La un unghi mai mare tensiunea esto mai mare, si 
invers. Peria circulară se reglează la 4 mm fata de partea netedă a piep- 
tenului circular gi la 0,2 mm fatá de cilindrul perietor. Aceste ecarta- 
mente se reglează simultan, prin, deplasarea periei cilindrice atit în plan 
vertical, cit si în plan orizontal. 

Ecartamentul dintre perietor gi cuțitul oscilant este de 0,2 mm, reglin- 


. du-se prin deplasarea cutitului oscilant. 


Parametrii de reglare la magina de pieptanat, folosiți în cadrul 
amestecurilor mat importante 


Valoarea parametrilor de reglare a mașinii de pieptănat depinde de 
următorii factori: natura fibrelor, fineţea şi lungimea fibrelor si gradul 
de impurități. X 

Din tabelul 24 rezultá cá ecartamentul dintre falca superioará a 
clestelui si cilindrii de smulgere este mai mic (20—22 mm) pentru lina 


Tabelul 24 
Parametrii de reglare la maşina de pieptánat 


/ 


Felul materiilor prime 


Denumirea parametrului Liná Liná Liná . 
^ groasá finá finá cu Celoliná 
lungá curatá scaieti 
1. Ecartamentul dintre falca inferioará 
si cilindrii de smulgere, mm 23—26 | 20—22 | 23—24 24—25 
2. Numărul de dinţi ai rotii-stea de la 
cilindrul alimentator 4 13. 15 17—19 | 13 
3. Lungimea de alimentare; mm - |^. 9,5 8,3. |'7,2—6,5 9,5 
4. Fineţea benzii alimentate, ktex 12 8—10 7,6—9,8 13 
5. Desimea acelor pieptenului rectiliniu, 
nr, ace/cm 20 25 25 23 
6. Înălţimea acelor pieptenului rec- | 72 
tiliniu i 8 8 8 o 
7. Ordinea de fineţe a segmentului “TI C II A II B Il A 


finá gi lipsitá de impuritáti. Valoarea lui crește pentru lina fină cu impu- 
ritáti (scaieti) cu 3—4 mm gi este maximă pentru linurile groase și lungi. 
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În ce priveşte lungimea de alimentare (1,) se observă cá are valoarea 
cea mai mică (6,5 mm) la linurile fine încărcate cu scaieti, asigurindu-se 
astfel cu o intensitate maximá de pieptánare. La linurile lungi si groase 
intensitatea de pieptánare poate fi mai micá, deci lungimea de alimentare 
poate avea valori maxime (9,5 mm). | 

Roata-siea de la cilindrii de alimentare are numărul de dinţi invers 
proporţional cu lungimea de alimentare. | | 

Această roată avind acelaşi diametru și inaintind cu un singur dinte 
la fiecare ciclu de funcţionare al maşinii, înseamnă că in cazul cînd are 
un număr mai mic de dinţi, la un impuls al clichetului se va roti cu un 
unghi mai mare, si invers cînd are un număr mai mare de dinţi. Un, unghi 
de rotire mai mare al acestei roti reprezintă o lungime mai mare desfă- 
suratá de cilindrii alimentatori, deci o lungime mai mare de alimentare. 
Se observă, de asemenea, că fineţea benzii alimentate in tex (g/m) 
este mai mică pentru linurile fine şi încărcate cu scaleti și crescătoare 
pentru linurile groase şi lungi cit si pentru celolină. | 

Desimea, acelor (numărul de ace /cm) la pieptenele rectiliniu și fineţea 
lor sint direct proporţionale cu fineţea linii. După cum s-a arătat ante- 
rior, segmentul al doilea cu ace de pe pieptenele circular se schimbă 
în funcţie de fineţea si de gradul de curăţire al materialului fibros. 
Simbolic acest segment poartă nr. II, marcat cu inițialele A, B, C. 
Litera A reprezintă segmentul cel mai fin (cu desimea și fineţea cea mai 
mare a acelor), iar litera C — segmentul II, cu fineţea cea mai mică. 
Din tabel rezultă cá pentru linurile fine lipsite de impurități şi pentru 
celolină, materiale care se piaptănă uşor, se folosește segmentul II cel 
mai fin (II A), in timp ce in cazul linurilor fine încărcate cu scaieti, 
este necesar ca segmentul II să fie prevăzut cu ace mai groase, mai 
rezistente, motiv pentru care in acest caz se folosește segmentul cu fine- 
tea mijlocie (II B). Pentru linurile groase şi lungi se folosește segmentul 
cu fineţea cea mai mică a acelor (II C). 


1 


F. Noutáti in construcţia 
maşinii de pieptánat 


Datoritá perfectionárilor tehnice aduse, noile construcţii de maşini 
de pieptănat lind pot realiza productivitáti mult mai mari decit maşinile 
clasice. Aceste perfectionári constau în creșterea numărului de cicluri 
ale mașinii, în mărirea lăţimii de lucru, îmbunătăţirea calităţii benzilor 
pieptănate, micșorarea timpilor de staţionare pentru deservire, intreti- 
nere $i reglare. 

Una dintre noile constructii de masini de pieptánat este cea de tip 
„St. Andrea-Novara“ 1972, care se caracterizează prin următoarele: 
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— lăţimea de lucru 420mm; | , l 

— pieptenele circular are un singur segment cu ace, acele fiind fixate 
pe o placă de material plastic ; în. funcție de schimbarea materialului 
(fineţea şi lungimea fibrelor) se schimbă pieptenele circular, prevăzut 
cu fineţea corespunzătoare a acelor ; o l u 

— dispozitivul de alimentare se deplaseazá spre dispozitivul de smul- 
gere cu cca. 30 mm, simultan cu apropierea acestuia ; l 

— pentru mişcarea de înapoiere a mangonului de smulgere, maşina 
este dotată cu un variator PIV care transmite mişcarea prin curea tra- 
pezoidală la cilindrul de smulgere ce antrenează manşonui, variatorul 
permitind reglarea lungimii cursei de inapolere a manşonului ; l 

— bitátorul si contrabătătorul sînt înlocuite cu o gurá de absorbtie 
pneumaticá, care are rolul de a netezi capátul posterior al smocului 
de pe manson, intrind in functiune numai in momentul respectiv; 

— maşina este dotată cu un variator pentru schimbarea vitezel 
de debitare incepind de la cilindrii presátori piná la cilindrii debitori 
ai cánii, care asigurá o tensionare normalá a benzii debitate; 

— magina este inzestratá cu un dispozitiv de depunere in caná cu 
capac rotitor ; id | | 

— numărul de cicluri — pînă la 180 pe minut; ` 

— transmisie continuá la alimentare gi debitare. 


Capitolul XVI, 


. Operații finale asupra 
benzii pieptánate 


A. Dublarea si laminarea 
după pieptánare 


Banda debitatá de magina de pieptánat are o mare neuniformitate 
pe porţiuni scurte, precum gi o rezistență redusă. Acestea se datoresc 
suprapunerii capetelor smocurilor pieptánate în mod decalat, precum și 
descretirii gi îndreptării fibrelor. Pentru a se obţine o bandă pieptánatá 
uniformă şi rezistentă, aceasta, după pieptánare, este supusă la 2—3 tre- 
ceri de dublare și laminare. Această operaţie se efectuează pe laminoare 
sl dd dublu de ace, care sint identice cu cele folosite inaintea piep- 
dé ind dae dod. PARTER gi netezirea benzilor, v. ,Cartea filatorului 
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B. Laminarea finalá 


Aceastá operatie are scopul de a produce o omogenizare si o unifor- 
mizare cit mai perfectă a benzii gi, in acelaşi timp, de a stabili fineţea 
acesteia, care este de aproximativ 20 ktex (g/m). Se efectuează pe lami- 
noare rapide cu cimp dublu de ace. 

Indicii de calitate ai benzilor pieptănate. Calitatea benzilor pieptá- 
nate se exprimă prin următorii indici: fineţea (Atex), gradul de pieptă- 
nare şi curăţire, conţinutul de grăsimi şi conţinutul de umiditate. Con- 
form STAS 6750-63, valorile prescrise ale acestor indici sint urmátoa- 
rele: 


— fineţea 18—20 ktex +1 g/m 
— numárul maxim de nopeuri 4 nop/g 

— continutul de grásimi maxime i 1,5% 

— repriza | 18—25 % 


C. Odihna benzilor pieptánate 


În cursul procesului telinologic, lina, respectiv celelalte categori 
de fibre, a suferit diferite deformări datorită multiplelor acţiuni meca- 
nice, care au determinat și încărcarea fibrelor cu electricitate statică. 
În cazul cînd benzile pieptănate ar fi trecute imediat la operaţiile urmă- 
toare, fără o prealabilă odihnire, deformările fibrelor s-ar accentua si 
mai mult, producindu-se un procent mare de fibre rupte. Din aceste 
motive, bobinele sint depozitate 1—3 sáptámini in incáperi special ame- 
najate, de obicei la demisol, la temperatura de 20*C si umiditatea rela- 
tivă a aerului de 75—85%. În aceste condiţii, fibrele pierd electricitatea 
statică acumulată în decursul prelucrării $i se relaxează. 


D. Planul de pieptănare : 


Planul de pieptánare este un document pe baza căruia se desfăşoară 
procesul tehnologic de obtinere a benzilor pieptánate de o calitaté 
corespunzátoare normelor, respectiv STAS-urilor. El cuprinde succe- 
siunea trecerilor, utilajul folosit, finetea benzilor alimentate (in ktex); 
dublajul, laminajul, fineţea benzii dehitate, precum și numărul de mașini 
necesare. Acest plan permite coordonarea. trecerilor, reglarea mașinilor 
corespunzătoare finetii gi calitátii benzilor (laminaj, dublaj), precum 
și folosirea numărului de mașini la fiecare. trecere. În tabelul 25 se dă 


un exemplu de plan de pieptánare. 
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Plan de pieptánare pentru a produce 700 kg/8h 


Finetea Finetea Finetea 


E benzii " id i pk 
Nr. ^| Denumirea mașinilor PACA Du- tatoare Lami- toate 
Un B MERAT eee ktex, | blajul ktex, riajul ktex, 
i gm | ^^ gm g [m 
1 Cardá. dublá 256 — — 70 18 
2 Laminor rapid I 18 ` 5 90 5 18 
3 Laminor rapid IJ 18 5 90 5 18 
4 Laminor rapid JIT 18 3 54 6,2 8 
5 Maşină de piep- 
tănat 8 24 192 9,2 18 
6 Laminor rapid 7 18 6 108 © 6 18 
Y Laminor rapid 11 18 6 108 5,4 20 


E. Măsuri de tehnică a securității 
la mașinile din secţia 
de cardare-pieptănare . 


Măsurile de tehnică a securităţii la carda dublă sînt identice cu cele 
descrise la sortimentul ‘de carde din filatura de lină cardata. | 
— La maşina de pieptănat, lucrurile periculoase sint îngrădite cu apără- 
tori care, în niei un caz si sub nici un motiv, nu trebuie îndepărtate în 
timpul mersului maşinii. Pentru a preveni accidentele de muncă la acea- 
stă mașină, muncitorul trebuie să cunoască Jocurile periculoase, care sint: 
cilindrii de alimentare, grătarul si placa cu ace, pieptenele circular, 
pieptenele rectiliniu, bătătorul şi contrabătătorul, sectorul dintat, cilin- 
drii de smulgere, cilindrii de debitare, angrenajele de roţi dinţate, trans- 
misiile de mișcare etc. ins ^ 
— Curátirea masinii, scoaterea materialului infágurat pe cilindri se 
vor face numai cu magina opritá; materialul infágurat se indepárteazá 
| cu un cirlig, in nici un caz cu mina. 
T În timpul funcţionării maşinii, se interzice desfacerea capacului 
la perii. e = 
' — Este interzisă curățirea pieptenului circular, a periei curátitoare 
în timpul mersului mașinii: Capacul mașinii trebuie sá aibă inchizátorl 
speciale, care să nu permită deschiderea in timpul lucrului. 
— Este interzis a se umbla cu degetele in apropierea locului de ali- 
mentare a păturii de benzi. 
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" Tabelul 25 
bandá pieptănată lina sert 11—12 


— o O E 


oeficien ` "T K : 
Viteza, de . | Producţia i Nr. de Nr. de | Nr. total 
debitare "os TA practică ola ne benzi pe benzi pe de benzi masia da 
m/min ii kg /h von sae trecere 
| 
29,5 0,82 | 26,13 1 1 1 1 4 
102 0,81 89,22 1 ta 1 1 1 
104 0,83 89,77 1 1 1 1 1 
110 0,81 85,54 1 2 2 1 
9 0,83 10,6 1 — ` — — 8 
103 0,81 90,08 AME iw A i li No d " 1 
| 100 0,82 | 98,40 - 1 1 1 1 1 


Ştergerea si ungerea organelor de mişcare sint cu desăvirşire inter- 
zise în timpul funcționării. ©.) .. 00? Hr | l 
— Cînd se ridică pieptenele: rectiliniu sau placa cu ace a grátarului 
pentru curățenie, acestea trebuie bine fixate in cirlige pentru a nu cădea. 
— În timpul lucrului, muncitorii sint obligați să poarte echipamen- 
tul de protecție, la fel cu cel indicat pentru ‚carde. ui 


\ 


Capitolul XVII 


o. Secţia melanjerie 
A, Procesul tehnologie 


Operatiile care se efectuează in această secţie sint premergătoare 
secţiilor de preparatie moderne. Ele au rolul de a realiza o cit mai per- 
fectă amestecare a componenților, respectiv o melanjare (amestecarea 
componenților de culori diferite) prin amestecarea benzilor pieptănate. 
Unele operaţii din, această secţie se efectuează numai asupra anumitor 
componenti, supuși in prealabil vopsirii și imprimării. Aceşti compo- 
nenti necesită operaţii ca: desfiljuirea (individualizarea fibrelor după 
vopsit) şi repieptánarea.  - Tus | d e | 
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Repieptánarea se efectueazá indeosebi la prelucrarea amestecurilor 
din fibre sintetice poliesterice cu lină. Ea este necesară gi în cazul prelu- 
crării sorturilor de lind fină mai puţin, omogene (cu conţinut de fibre 
scurte). 

Unele partizi necesită numai desfilfuirea gi melanjarea benzilor 
cuprinzind următoarele operaţii: i 

— calibrarea, 

— vopsirea, 

— spălarea şi netezirea benzilor, 

— desfiltuirea sau golirea, 

— amestecarea sau melanjarea, 

— dublarea si laminarea după melanjare. - 

Partizile care necesitá repieptánarea sint supuse urmátoarelor ope- 
ratii: | | ü 

— calibrare, vopsire, spálare si netezire, desfiltuire sau golire, ames- 
tecare, dublare-laminare după melanjare ; e darent bre ts! 

— dublare-laminare cu trecerea benzilor de pe bobine in cáni; 

— repieptánarea; . Dr di gripe D i 

— dublare-laminare după pieptánare (două treceri); . 

— remelanjare ; bi | 

— laminarea finalá dupá melanjare. 

Calibrarea este operaţia prin care benzile pieptánate se desfăşoară 
de pe bobinele obișnuite pentru a se depune pe alte bobine prevázute 
cu un suport al cárui diametru mai mare este egal cu cel al suportului 
conteinerului de la aparatul de vopsit. Maşina de calibrat este asemănă- 
toare cu un laminor lipsit de dispozitivul de laminare. 


Vopsirea benzilor pieptánate se face cu scopul de a obtine o gamá 
largă de fibre melanj sau fire muliné (fir răsucit din fire simple de culori 
diferite). Benzile se vopsesc sub formá de bobine obtinute de la masina 
de calibrat. Bobinele vopsite sînt, trecute la magina de spălat și denete- 
zit, unde se obțin benzi depuse în căni. . .... 
°°" Desfilguirea' tă. timpul vopsirii si spălării, "unele fibre, îndeosebi 
¿éle de lină, suferá.o ușoară imptslire care ar influența negativ prelu- 
«rarea lor ulterioará, Prin, desfiltuire (golire) se urmăreşte o nouă indivi- 
dualizare. a fibrelor din:band&. Această operatie se execută pe laminorul 
rapid cu debitarea benzii pe bobine tip Schlumberger. ... .. .. | 
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B. Laminorul rapid tip 
Schlumberger 
folosit in melanjerie 


În cadrul secţiei de amestecare 
(melanjare), benzile obţinute de la- 
minorul amestecător trec printr-un 
laminor rapid cu un cîmp dublu de 
ace. Prin această trecere de dublare 
şi laminare se urmărește obţinerea 


unei benzi corespunzătoare ca struc- . 


tură şi fineţe, care se va prelucra in 
continuare in preparatie. —. 

Acest laminor se compune dintr- 
un dispozitiv de alimentare din cáni 
cu capcitatea pind la patru benzi, 


un dispozitiv de laminare şi un dis- , . 
pozitiv de infágurare a benzii pe 


bobină. Din cánile 7 (fig. 112) ben- 


zile sint trecute prin inelele de. 


conducere 2 siantrenate de cilindrii 
3, 3', trecute printre táblüle limita- 


toare 5 si introduse in dispozitivul 


de laminare compus din; cilindrii de 
alimentare: 6,. 6’, cimpul . dublu de 
ace 7, cilindrii debitori inferiori 9, 
10 şi cilindrul presátor 10’. Acest 
dispozitiv. poate realiza un lamina] 


de 5,2 pind la 15. Banda debitatá - 


este dirijată de cilindrul 71, de unde 
trece prin condensatorul 12, prin ca- 
malul piesei oscilante +3, prin pil- 
niile 14 fixate pe tija 19, articulată 
prin tija, 20 la c&ruciorul 15, care 
poartă pilnia rotitoare 16. Căru- 


eiorul execută o mişcare rectilinie- | 


alternativă pentru .ca, prin inter- 
mediul pilniei 16, să conducă banda 
„de-a lungul bobinei 18, care prime- 
$te mişcare prin frictiune de la 


3] 


2. 


Fi : / 6. perechi 


lanjerie. 


e 


Fig. 112, Laminorul rapid din me 
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cilindrii infágurátori 77, obtinindu-se astfel o infágurare in cruce a 
benzii. Maşina este prevăzută cu un dispozitiv pneumatic de absorbție 
a scamei 3, un dispozitiv de oprire automată şi semnalizare optică în 
cazul lipsei sau ruperii benzii la rama de alimentare, la cilindrii debitori, 
precum gi în cazul lipsei unei benzi de debitare (fig. 112). 


C. Melanjarea (amestecarea) benzilor 


1. Generalitati 


În funcţie de caracteristicile si de destinaţia produselor (firelor), 
conform normelor interne sau STAS-urilor este necesară amestecarea 
componenților în anumite proporții. | | 

După cum s-a arătat anterior (Cap. XI) cu privire la amestecarea 
componentilor in filatura de lină pieptánatá, aceasta poate avea loc atit 
sub formă de masă fibroasă, cît si sub formă de benzi. În urma diver- 
selor operaţii la care au fost supuse materiile prime folosite în -filatura 
de lină pieptănată pînă la inclusiv operaţiile finale din secţia de pieptă- 
nat, au rezultat benzi pieptănate de natură si caracteristici diferite 
specifice diverşilor componenti. ad o 

Pentru amestecarea componentilor sub formá de benzi, procedeul cel 
mai important si care dá cele mai bune rezultate este amestecarea la 
laminorul amestecátor. | | | 

Amestecul benzilor poate avea loc in douá feluri: 

a) Amestecarea benzilor in stare nevopsitá, prin care se urmăreşte 
o omogenizare din punctul de vedere al lungimii și finetii fibrelor pro- 
venite din diferiti componenti. E | 

b) Amestecarea benzilor vopsite in diferite culori in scopul melan- 
jării, adică al obţinerii unei culori rezultante. Laminorul amestecător 
este indicat a fi utilizat în, special în, acest caz, din care cauză se numeşte 
si melanjeză. np | 

Laminorul amestecător tip Schlumberger este descris în „Cartea 
filatorului de lina“, pag. 161. "be | 


2. Calculul numárului de benzi ale fiecárui component 
în cazul cînd benzile au aceeaşi finete | 


a) Dacá sint cunoscute procentele de participare a componentilor, 
numărul de benzi pentru fiecare component se stabileşte pornind de la 


următoarea proporție: — 
, . pt bi HP Pi 4 
AU | (1) 
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“in care: 0, este numărul benzilor necesare fiecărui component ; 
p, — procentul de participare a fiecărui component în 
amestec, 
Din relaţia (1) rezultă: 
b, = Pt. p. |. (2) 


Exemplu. Se amestecă patru componenti sub formă de benzi de 
aceeaşi fineţe după următoarea rețetă de amestec: 


Componentul I | p, = 3096 
Componentul JI Pa = 20% 
Componentul III Py = 10% 
Componentul IV p, = 40% 


Sá se calculeze numárul de benzi ¢ cu care participá in amestec fiecare 
component, cunoseind cá dublajul este D = 20. 


Rezolvare: | | | 
p, = Pi. D= 9 -20 = 6 benzi 
- 100. 100 | 
b, = Pe - D= 2-20 = 4 benzi 
100 . 100 , ; 


bg = 8 p= 2 20 = 2 benzi | 


100 100 
b, = Pi D 25.920 = 8 benzi 
Total 20 benzi 


b) Dacă se cunosc greutatea partizii și rețeta de amestec se poate 
determina numărul de benzi astfel: . 

— se calculează cantitatea de benzi pentru fiecare component pe baza 
relației: | 


Gem, " 


in care: G, este greutatea fiecărui component; 
— greutatea partizii; 
qp,  — procentul de participare a fiscărui component 
/ în amestec; 
— se stabilește numărul de benzi pentru fiecare component confort 
relației e 
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Exemplu. Se amestecá patru componenți sub formă de benzi de 
aceeaşi fineţe după următoarea reţetă de amestec: p, = 40%, pa = 30%, 
Pa = 25%, pa = 5%. Greutatea intregii partizi este de 3 000 kg. Să 
se calculeze numărul de benzi cu care participă în amestec fiecare compo- 
nent, cunoscind că amestecul se efectuează pe un laminor cu dublajul 
de 10. 


Rezolvare: 


— Greutatea fiecărui component [relaţia (IN. 


Gy = P.G = 19.3000 = 1200 kg 
100 100 


Got ba Gu Z 3000 = 900 kg. 
G, = Ps -G = "3000 = 750 kg 
Cen e Ž -3.000 = 150 kg. 


— Numárul de benzi ale fiecárui component [relatia (2)]: 


Bom. Di 40 +40 = 4 benzi 


100 100 
do 30 NN 
bo = 2.D=2%-10=3 benzi 
100 100 | i 


by B.D=2.10=25 benzi 
100 100 1 y 


b, = Pi: D= -10=05 benzi. 
100 100 

Se observă că la componenţii JJI și IV rezultă numere fractionare 
de benzi, ceea ce practic nu este realizabil. În acest caz se face un amestec 
preliminar, prin care numărul de benzi ajunge la numere întregi. 

„Se amestecă 150 kg din componentul. JV şi 150 kg din componentul 
ITI, care se trec pe un laminor cu cîmp dublu de ace, respectind condiţia 
ca dublajul să fie egal cu laminajul, pentru a nu schimba fineţea benzii 

„rezultate din preamestec. După efectuarea acestui amestec preliminar 
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se va trece la amestecarea finalá, folosind urmátoarele procente de parti- 


cipare: 
Pr = 40% neschimbat 
p; = 30% neschimbat 
py = 20% schimbat (5% adicá 150 kg s-au folosit la preamestec) 
py = 10% constituit din componenţii £11 gi JV, fiecare cite 5% 


in urma preamestecării. 


În aceste condiţii, la amestecarea finală se vor folosi următoarele 
numere de benzi: 


— din componentul Ib =2%.D= 20 .10= 4 benzi 
100 100 


— din componentul JI b, = a -D= = -10=3 benzi 


— din componentul ZII b = s ‘D= 2 : 10 = 2 benzi 


— din preamestec (com- T 
ponentii 111 si IV) b, = € m = ay 10 = 1 banda 


Total | 10 benzi 


3. Calculul numărului de benzi necesare amestecului 
în cazul cînd benzile au finete diferită 


Acest calcul se efectuează în următoarele etape: 
— calculul greutăţii fiecărui component pe baza relaţiei (3); 
— calculul lungimii de bandă pentru fiecare component [relaţia (4)] 
şi al lungimii totale de bandă: - A ets 
ES Ge «3 000 ; (4) 
. ktex; 
în care: ktex, este diferenţa benzii fiecărui component ; 
— calculul numărului de benzi pentru fiecare component pe baza rela- 
ției (5): ra ps | 
bb. 65) 
lt 


l 


Acest număr de benzi se trece într-un tabel, care cuprinde valorile 
„calculate in funcţie de dublajele posibile ce se obţin la melanjeză. Dintre 
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variantele expuse in tabel se va alege varianta la care numerele de benzi 


sint mai apropiate de numere intregi. 

Exemplu. La melanjezá urmeazá a se amesteca o partidá de 4 000 kg 
amestec 55% polister (terom) si 45% lină 64s, compusă din următorii 
patru componenti: 

J — Polister maro închis 30% cu fineţea 17 ktex 
11 — Polister maro deschis 25% cu finetea 10,6 ktex 
III — Lina 64 s negru 25% cu fineţea 20 ktex 
IV — Liná 64 s negru 20% cu finelea 20 ktex. 


Rezolvare: - o 
— Calculul greutăților : 


G = Pi Ga 3* 4990 = 1 200 kg 
100 100 


G = È -G= = - 4000 = 1 000 kg 


G = Æ «G= Ž -4000 = 1 000 k 
0 $ 


100 10 
G, = Pi -G = 29.4000 = 800 kg. 
„100 l 100 


— Calculul lungimilor: de bandă : - 


L = = = ——— = 70600 m 
ktex, Mo Mr i AE 
©  6G,-1000 1000-1000 | 
l, = ———— = 2 ='60 200 m 
ktex, 16,6 
.. G,*1000 1000-1000 
7 ls BO 000 ra 
> ^ G,-1000 800-1000 
l, = 2222-22 = 40000 m 


ktex, 20 
l, = 220 800 m 
_ — Caleulul numerelor de benzi în funcţie de dublajul de la melanjezá. 
Se consideră nouă variante pentru; dublajele 16—24. — 
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Caleulind pentru D = 16, se obține: 


(D 70 600 - 16 

yy = Al E ss BA 
lt 220 800 
D 60 200 : 16 

bo M a ee 4,00 
um 220 800 

bs as la * D E 50 000 . 16 dle 3,62 
lt 220 800 
. -1 

b, = la: D " 40 000 - 16 e" 2,89. 


lą ^ 220800 


Din tabelul 26 rezultă că dublajul 22 este cel mai indicat, deoarece 
valorile numărului de benzi sint foarte apropiate de numere întregi. 
Considerind că laminorul amestecátor debitează o bandă cu fineţea 
ktex,,, lakinajul pe care îl efectuează această masiná se calculeazá cu 
formula (5) (Cap. V, D): - 

] | L= ktexg . 
ktexp 
Tabelul 26 


Calculul numărului de benzi 


70 600 5,11 | 5,42 | 5,76 | 6,08 | 6,40 | 6,71 | 7,02 | 7,35 | 7,66 
60 200 4,96 | 4,64 | 4,11 |5,18 | 5,45 | 5,72 | 6,01 | 6,27 | 6,52 
50 000 3,62 | 3,85 | 4,07 | 4,31 | 4,53 | 4,76 | 4,98 | 5,21 | 5,42 
40 000 2,89 | 3,08 | 3,26 | 3,44 | 3,62 | 3,81 | 3,99 | 4,17 | 4,36 


Ktex, se poate calcula in functie de numárul intreg de benzi ale fie- 
cárui component gi ktexul fiecárui component indicat in reteaua de 
amestec. i 

Se observă că, la dublajul de 22, numerele de benzi se pot întregi 
la 7; 6; 5 şi 4 benzi ale componenților J—JV, iar rețeta de amestec 
— finetea benzilor este pentru J 17 g/m, pentru i! 16,6 g/m, JI şi 
IV 20 g/m. Pentru a afla ktex alimentat, se înmulțește numărul de benzi 
ale fiecărui component cu fineţea in ktex gi se adună aceste produse. 
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Rezultá deci: 


II 6 x 16,6 = 99,6 


III 5 x 20 = 100 


IV 4 x 20 — 80 
ktex, = 398,6 g/m 


Deci, laminajul efectuat de melanjezá este: 


pie A A QT MU re 
- ktexg "40 °° îi nic 


4. Laminorul amestecător tip , Schlumberger 
cu doud capete de calibrare 


a. Scop, construcţie, funcţionare 


. Acest laminor se foloseşte, în general, la prima trecere in preparatia 
filaturii de lină pieptánatá. Este destinat să efectueze amestecarea mai 
multor componenti într-o singură trecere. Dacă numărul componenților 
este mare, se recomandă să se lucreze in mai multe treceri. Se pot ames- 
teca componenti și cu procentaje mici (minimum 2%). Producţia reali- 
zată de acest laminor este apropiată de producţia maşinilor sortimen- 
tului de preparatie. Poate fi folosit şi ca laminor obişnuit, în care caz, 
capetele de calibrare se debreiază. 

Acest laminor amestecátor se compune din (fig. 113): 

— cutia de absorbţie J, . at at a 

^ — rama de alimentare 77, : | ESL | 

— capetele de calibrare cu ramă de alimentare 117, 

— dispozitivul de laminare JV, + -  - - 

— dispozitivul de debitare V. 
` Cutia de absorbţie a'degeurilor gi a prafului 7 este identică cu cea de 
la laminoaréle rapide tip. Schulumberger. | + - be dead au 
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Fig. 113. Laminorul amestecátor de la prima trecere din preparatie. 


Rama de alimentare II este identică cu cea de la laminorul rapid cu 
capacitatea de 12 bobine. Magina poate fi dotatá gi cu ramá de alimen- 
tare de cáni. ©. EY OE 

Capetele de-salibrare III (fig. 113) reprezintă dispozitive de laminare 
cu cilindru cu, acele amplasate lateral, simetric, înaintea dispozitivului 
de laminare cu cîmp dublu de ace al mașinii. Aceste două capete pot 
efectua un laminaj de la 1.piná la 5, necesar pentru benzile care în 
amestec participă într-un număr fractionar. Denumirea de capete de 
calibrare provine de la faptul că ele produc un laminaj corespunzător 
unei anumite fineti (grosime-calibrare) a benzilor care participă în 
amestec în număr fractionar. Un asemenea cap de calibrare (fig. 114) 
se compune din: .] — bobină; 2 — role de desfágurare a bobinelor ; 
3 — cilindru de conducere a benzii; 4 — inel de conducere; 5, 8’ cilindri 
alimentatori ai dispozitivului de laminare; 6 — placă de susținere a 
benzilor; 7 — cilindru afundător; 8 — cilindru cu ace; 9 — perie cilin- 
drică; 10, 10' — cilindri debitori; 11 — rolă verticală de schimbare a 
direcţiei benzii; 12 — capac; 13 — conductă pneumatici; 14 — masă 
de alimentare a laminorului. Cele două capete se pot regla independent 
în ce privește laminajul, ecartamentele, presiunea eto. Laminajul se poate 
regla în următoarele trepte de valori: 2,7; 3; 3,5; 4; 4,5; 5, cu ajutorul 
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. Fig. 114. Capete brare. 
unui variator. Ecartamentul dintre cilindrul cu ace si cilindrul debitor 
este de 70—125 mm. Se pot regla: tensiunea dintre cilindrul alimentator 
și cilindrul eu ace, tensiunea dintre rolele de desfăşurare a benzilor si 
cilindrii alimentatori, ecartamentul dintre cilindrii alimentatori şi cilin- 
drii debitori 250 mm (nereglabil). 

| Dispozitivul de laminare IV este un dispozitiv cu cîmp dublu de ace 
identic ca la toate laminoarele rapide. ` 
Dispozitivul de debitare V poate îi: 
— cu debitarea într-o cană cu 600/900 mm sau 700/900 mm, cu sau 
fără dispozitiv de schimbare automată a cănii; 
— cu debitarea benzii pe bobină, schimbată manual sau automat. 
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b. Caleulul planului de amestecare la laminorul 
cu capete de calibrare 


Pentru a obţine rezultate precise gi într-un timp scurt referitor la 
stabilirea valorilor necesare pentru executarea amestecării componenților 
pe acest laminor amestecător se folosește o metodă specială de calcul. 
Această metodă necesită un imprimat special (tabelul 27) şi rigla de 
calcul. 

Folosind imprimatul amintit şi rigla de calcul pentru stabilirea pla- 
nului de amestec, se procedează după cum urmează: 

1°. Se înscriu datele diferiților componenti in coloanele a. E in 
care procentul de participare a componentilor se calculează cu relaţia: 


_ 100 +d 
> 
Gt 
in care: d este greutatea fiecarul component ; 
G = greutatea partizii. 


2°. Se calculeazá si se trec in coloanele g si h valorile divetgilor com- 
ponenti pentru o incárcare a laminorului de 200 g Im, valorile calculin- 
du-se la o peo de 1 : 100 (dou& zecimale): 


ge: 2; 


dest. 

3”. Se repereazá pe scara logaritmicá a rigletei de calcul numárul de 
benzi din coloana h gi se marcheazá cu cite o linie continuá valorile mai 
mari decít 1 si cü o “linie întreruptă valorile mai mici decît 1. În cazul 
exemplului de fatá (tabelul 27), valorile marcate pe rigletă sint: 

A = 4,35, B = 1,67, C = 2,97 (marcate cu linie continuă) ; 

D — 0, 83 (marcat cu linie intreruptă). | 


4°. Rigleta se deplasează faţă de scara logaritmică a riglei, pînă cînd 
valorile A, B, C, D corespund:cel mai bine cu alte valori de pe rigla, 
cit mai apropiate de numere întregi, respectiv partea zecimală să se 
apropie cit mai mult de valorile de calibrare z. ` 

În exemplul de fata, rigleta a fost deplasată spre dreapta astfel, 
încit valoarea D = 0, 83 de pe rigletă să corespundă cu 10 de pe riglà 
pecu imprimat de pe rigletá). 

noua poziţie, valorii încărcării de 200 g/m îi corespunde valoarea 

aleasă de 240 g/m pe riglă (pe imprimat). 

5%, Această are (240 g/m) se înscrie pe imprimat deasupra 
coloanelor k, m, n, p, fiind notată cu Ge 

6°. Se citește pe riglă (imprimat) M de benzi care se aflá in 
fata reperelor si se înscriu in coloana k. 
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Tabelul 27 


Partida nr. 
Valoarea 


. Componentii incar Valoarea încărcării rezultate ‘ " 
; É 900 gl de pe riglá Ga = 240 g/m Repartizarea- benzilor 
: b € BEN eS epee woe nr ar A 
d a xs n SA bi | L | bs | L 
Fibre Greu- wo i KR g m |=m- UMAr | 
E tatea | ¡00.0 Fine Pre Lf k |Număr ue 100-n de Capete de calibrare 
Lot : compo-|= ——— tea |incăr- |. Numár de care Ma benzi | — — — —————————- 
ur .| nenti- Ge. | benzii| Care -|Numür| de | benzi parti e |laali-| Cap sting Cap drept 
` | natur | YOP- lor | - - | ktex T de | benzi | reali. | ° alá procent| Menta- 
„site. l K = =] » ala . anat ales zat | efecti- |efectiv petis i-e Lami-| NumăriLami- 
i oc Dc rca] d^ m ' vá e j ; 
"kg % | gm |.g/m ^| Jat benzi | Y | benzi | naj 


36 045/liná  |maro -| 810 | 45 -| 20,7 90 | 4,35 | 5,23 | 5+ | 108 || 45,1 5 t [45] — e 
. | 11 |deschs| - - |. | | i 0,22 
843 -[P.E. |maro | 270 | 15 | 18,0 | 30 1,67 | 2,01 | 2 36 | 15,1 2 Ed n aem = 
| “linchis ' | d v» 
833 -Celo- |maro | 540 30 |20,4 | 60 | 2,94 | 3,53 | 3+ | 71,4 | 29,8 3 - - 2 4 
lină | linchis | | M s | 0,5 . | 


855 |Celo- |'oranj. -A o7 Án 
' Hing a 180 - 10 --] 24,0. | -20 0,83 1 1 24,0 10,0 1 — — — — 
Greutatea totalà G, 1 800 > i. Încărcarea G, 239,4 


Valoarea încărcării : totală efectivă 


E Mi CE Ca2397- 7| | A — 4,35 D — 0,83 
a 200 g/m B — 1,67 | - | | | -— 
Pg e a PEEL ELTE A FEE E 
——— pup i | 
1 ME : 3 4 5 6 7 8 9 10 
ü T d 1. 1 1- 1 1 1 1 1 1 1 
P eee gri ue E |. B 4,5 4 3,5 3 2, 2,5 2 |15 | 1,25 1 


7 
Z 2! n area * de calibrare 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,40 | 0,50 | 0,67 | 0,80 1 
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Exemplu 


pentru A = 4,35 corespunde numărul de benzi 5,23 
pentru B = 1,67 corespunde numărul de benzi 2,01 
pentru C = 2,9% corespunde numărul de benzi 3,53 
pentru D = 0,83 corespunde numărul de benzi 1 


7°. Se ajusteazá aceste numere noi de benzi din coloana k conform 
valorilor de calibrare z realizabile pe capetele de calibrare. Noile valori 


ajustate se trec în coloana m, separindu-se numerele întregi de partea 
zecimală. De exemplu: | | 


k = 5,23 se înscrie în coloana m : 5 + 0,22; 
sau | 


k = 3,53 se înscrie in coloana n : 3 + 0,50. 


8°. Se calculează si se înscrie în coloana n încărcarea parţială efec- 
tiva: 


9°. Pentru control se calculeazá procentul efectiv de participare a 
componentilor in amestec in coloana p: 
— 100>'n 
p Ge , 

unde C, — încărcarea. totală efectivă. ! 

Prin comparatia procentelor înscrise în coloana e cu cele din coloana 
p se poate aprecia dacá eventualele diferente nu sint prea mai. 

10°. Se completează coloanele privind repartizarea benzilor, care 
constituie de fapt planul efectiv de amestecare. 

În coloana $ se înscrie numărul întreg al benzilor din coloana m, 
benzi care se alimentează direct pe rama de alimentare ÍZ (v. fig. 113). 
In coloana bi, se trece numărul de benzi pentru fiecare component care 
se alimentează la capul de calibrare din stînga, iar în coloana L, — lami- 
najul cu care va lucra acest cap. | 


Exemplu. Dacă m este 5 + 0,22, atunci S = 2, bi, = 1 si L = 4,5, 
valori care au fost citite pe tabela de 'jos a imprimatului în dreptul 
valorii de calibrare z = 0,22 (psovenitá' de la m = 5 + 0,22). l 

n coloana bi, se trece numărul de benzi alimentate la capul de cali- 
brare din dreapta, iar in coloana L, — laminajul care se realizează 
la capul din, dreapta, | | 


Exemplu. Componentul C are m = 3 + 0,5, deci S = 3, iar bi, = 2 
pes şi L, = 4, astfel încît banda calibratá să aibă valoarea de cali- 
rare 0,5, P3 
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Observaţie. Deoarece nu există treapta de laminaj L = 2 care ar cores- 
punde la o valoare de calibrare de 0,5 (din, exemplul dat), este necesar 
să se lucreze cu un număr de două benzi și cu laminajul 4. 

Pe baza planului de amestecare (tabelul 27) acest laminor ameste- 
cător va fi alimentat cu numărul de benzi indicat in coloana S si in 
coloanele bi, si bip. Pe baza acestor date se completează schema din 
fig. 115. În exemplul tratat mai sus aceste benzi vor fi repartizate astfel: 
5 benzi din componentul A pe rama de alimentare obișnuită in partea 
stingă si o bandă din acest component se alimentează la rama de ali- 
mentare a capului de calibrare din, partea stingă, unde este supusă la 
un laminaj de 4,5. Două benzi din componentul B se vor alimenta in 
partea dreaptă a ramei de alimentare obişnuite, trei benzi din compo- 
nentul C se vor alimenta tot în partea dreaptă a ramei obișnuite, iar 
două benzi din componentul C se vor alimenta la capul de calibrare din 


Componenți - Componenți. 


Partea stingă Partea dreaptă 


Fig. 115, Repartizarea benzilor pe rama de alimen- 
é tare R.M,C, 
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partea dreaptá, unde suferá un laminaj de 4. Componentul D constituit 
` dintr-o singură bandă este alimentat la partea din dreapta a ramei de 
alimentare obişnuite. 

Benzile astfel repartizate pe rama de alimentare se reunesc pe masa 
de alimentare a mașinii, formind un fascicul de benzi care ajung la dispo- 
zitivul de laminare al amestecătorului, unde suferă un laminaj corespun- 

= zátor finetii benzii debitate. 

De la dispozitivul de laminare banda rezultatá se depune sub formá 
de spire ordonate in cană. 

Laminajul care se dá fasciculului de benzi alimentat se calculeazá 
conform formulei [Cap. V, D, relatia (5)]: 

ktexa 


ktexg 
Tn exemplul dat, laminajul este: 


__ Ktexg _ 2394 _ 11,79 = 12, 


ktexg 20 | z 
in care: — ktex, = 239,4 g/m, din coloana n tabelul 27 ; 
ktex, = 20 g/m — fineţea benzii la prima trecere in 
preparatie. z 


Pentru coordonarea trecerilor si asigurarea unei reglári optime a masi- 


nilor folosite in secţia melănjerie se dá, în continuare, un plan de repiep- 
tánare, indicat în tabelul 28. y | 


Capitolul X VIII 
Pregătirea pentru filare 
(preparatie) 


A, Consideraţii generale 
asupra preparatiei 


Pregátirea pentru filare, numitá in mod curent preparatie, este partea 
(sectia) cea mai importantá din filatura de liná pieptánatá, care are ca 
scop transformarea benzii pieptánate într-un pretort sau semitort. Aceste 
Produse ale preparatiei se obţin printr-o subtiere treptată şi succesivă a 
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benzii pieptánate, care are o finete initialá de 16—24 ktex (g/m), finetea 
retortului fiind de 0,2—1 ktex (g/m). Deoarece pretortul, respectiv 
semitortul, trebuie sí fie uniform gi omogen ca structurá, in timpul 
subtierii (laminárii) trebuie să se producă o dublare a benzilor. În cadrul 
preparatiel, laminajul trebuie sá fie mai mare decit dublajul pentru a se 
obţine, in mod treptat, subfierea benzii pind la forma de pretort. Ín 
cadrul preparatiei, laminarea gi dublarea nu se pot realiza cu o singură 
maşină sau trecere, fiind necesare mai multe treceri. Totalitatea mașinilor 
(laminoarelor) folosite în scopul indicat mai sus poartă denumirea de sorti- 
ment sau linie de preparatie. În funcţie de gradul de perfecţionare a 
utilajelor, sortimentele de preparatie pot fi clasificate in: 
— sisteme de preparatie prevăzute la ultima trecere cu laminoare 

de mare întindere; AME 

= — sisteme de preparatie prevăzute la ultimele două treceri sau la 
ultima trecere cu flaier. __ | i | | 


B. Sisteme moderne de preparatie 


1. Generalităţi 


Se stie cá la sistemele clasice de preparatie era nevoie de un numár 
mare de treceri (7—11), intrucit obținerea unui pretort uniform si omo- 
gen necesitá un numár mare de dublári, adicá un dublaj total care poate 
ajunge la .20 000— 60.000. Aceste sortimente, avind un număr atit de 
mare de treceri, prezintă o serie de dezavantaje cum ar fi: investiţii 
mari pentru achiziţionarea utilajului, suprafaţă mare de construcţie, 
personal numeros de deservire, consum ridicat de energie electrică, 
cheltuieli de regie etc. Aceste dezavantaje au contribuit la ridicarea 
preţului de cost al firelor de lină pieptănată. Ca urmare a progresului 
tehnic realizat în construcţia maşinilor din filatură, s-a ajuns la adap- 
tarea şi utilizarea unui dispozitiv de reglare automată a laminajului la 
laminorul cu cîmp dublu de ace, 

Concomitent. cu aceasta s-au adus îmbunătăţiri esenţiale construcţiei 
diferitelor organe și mecanisme ale acestui laminor, fapt care a permis 
creşterea vitezelor de lucru de 2—3 ori față de 'cea a luminorului clasic. 
Datorită vitezelor mari cu care lucrează, aceste maşini sînt denumite 
laminoare rapide. Sistemele automate de reglare a laminajului în functie 
de grosimea variabilă a benzilor alimentate la laminor au ca efect redu- 
cerea ‘neregularitatilor benzii: Uniformizarea benzilor, obţinută pe 
această cale, a permis reducerea numărului de dublaje şi, deci, 
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reducerea numárului mare de treceri in preparatia filaturii sistem clasic. 
Introducerea laminorului rapid $i a laminorului cu cimp dublu de ace cu 
reglarea automatá a laminajului in preparatie a fácut posibilá prescurta- 
rea produsului tehnologic de la 7—11 treceri la numai 3—5 treceri. 
S-a ajuns astfel la sisteme moderne de preparatie, numite in mod curent 
sisteme prescurtate de preparatie. Datoritá avantajelor pe care le pre- 
zintă aceste sisteme, se pot obţine fire de lină pieptănate sau din fibre 
“chimice, la un pret de cost redus gi cu caracteristici superioare (unifor- 
mitate, rezistenţă, alungire la rupere etc.) fatá de cele obtinute pe siste- 


mele clasice, vechi. | 

În ultimii ani, în tara noastră, filaturile de lină pieptănată au fost 
reutilate şi înzestrate cu utilaje noi, cu sisteme de preparatie prescurtate. 
Alături de acestea au luat fiinţă întreprinderi și secţii noi la Buhuși, 
Constanta si ,Argesana"-Pitegti. Astfel de sisteme prescurtate folosite 
in tara noastrá sint: sistemul de preparatie SACM (Societate alsacianá 
de construcţii de mașini) de provenienţă francezá, sistemul de prepa- 
ratie „Ingolstadt“ de provenienţă germană, sistemul de preparatie 


„Schlumberger“ de provenienţă franceza. 


2. Principiul reglăriu automate 
a laminajulut 


Dacá se presupune cá prin anumite mijloacé o bandá neuniformá 
este laminatá în mod diferit, adică mai mult in porțiunile groase si mai 
putin in portiunile subtiri, se obtine o bandá mult mai uniformá. 

Dupá eum se stie, la un dispozitiv de laminare (fig. 116) laminajul 
se calculeazá cu formula : | 
Eur Va 


in care: | V, este viteza periferică a organului debitor; 
V,  — viteza periferică a organului alimentator.  . 

Ed Din această relație rezultă cá 
valoarea laminării poate fi modifi- 
cată fie prin schimbarea vitezei de 
debitare, în timp ce viteza de ali- 
mentare rămîne constantă, fie — in- 
vers — schimbind viteza de alimen- 
tare si mentinind constantă viteza 
dis sg VW | de debitare..Schimbarea uneia din- 
Fig. 116, Tren de laminare. ire cele două viteze a condus la 


a 


b. 
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ideea construirii unui dispozitiv care să schimbe automat şi pentru 
foarte putin timp (fracțiuni de secunde) aceste viteze, in funcţie de gro- 
simea sau de secţiunea neregulată instantanee a benzii ce trece prin tre- 
nul de laminare. ha 

În cazul cînd acest dispozitiv este prevăzut pentru schimbarea vitezei 
de debitare, în momentul cînd o porţiune mai groasă a benzii ajunge la 
cilindrii debitori, acest dispozitiv intervine gi mărește viteza acestor 
cilindri, producind astfel o laminare, respectiv o subtiere mai mare a 
acestei portiuni decit a restului benzii. Dacá imediat dupá portiunea 
groasă urmează o porţiune de bandă cu grosimea normală, dispozitivul 
produce imediat o reducere corespunzătoare a vitezei cilindrilor de 
debitare, care vor efectua un laminaj normal. În situaţia cînd la cilin- 
drii debitori ajunge o porţiune mai subţire de bandă decit cea normală, 
dispozitivul intervine din nou, micgorind viteza cilindrilor debitori, 
obtinindu-se astfel pentru porţiunea respectivă un laminaj mai mic, 
ceea ce corespunde cu o porţiune de bandă egală cu grosimea normală. 
În urma schimbării laminajului in raport cu neregularitátile benzii, 
rezultă o bandă uniformă. Faţă de cele arătate mai sus, reiese că rolul 
dispozitivului de reglare automată a laminajului este de a produce uni- 
formizarea benzii. Un astfel de dispozitiv, care poate interveni în mod 
automat pentru a schimba viteza cilindrilor debitori (cilindrilor de ali- 
mentare), în funcţie de neregularitátile benzii (grosimi inegale), se numeşte 
dispozitiv sau sistem de reglare automată a laminajului. 

După cum se reglează laminajul, prin schimbarea vitezei de debitare 
sau a vitezei de alimentare, aceste sisteme pot fi: 

— de reglare automată a laminajului prin schimbarea vitezei de 
debitare, | | | Ant, 

— de reglare automatá a laminajului prin schimbarea vitezei de ali- 
mentare. | | 

De mentionat cá reglarea automatá a laminajului cu dispozitivele 
amintite nu are nici o legătură cu laminajul propriu-zis al maşinii, 
laminaj care se stabileşte tinind seama de necesităţile procesului tehno- 
logic si se schimbă prin înlocuirea roții de laminaj. - 


3. Sistemul de preparatie tip Schlumberger 


Acest sistem de preparatie se caracterizează prin faptul că el cuprinde 
numai patru treceri constituite din laminoare rapide, primul find pre- 
văzut cu un dispozitiv de reglare automată a laminajului. 

Sortimentul cuprinde următoarele treceri: 

— trecerea íntii, laminor cu reglarea automata a laminajului, cu 
debitare într-o cană cu bandă simplă, o singură mașină; 
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— trecerea a doua, laminor rapid cu cimp dublu de ace cu un singur 
cap; eu debitare in douá cáni cu bandă simplă, o singură mașină; 
— trecerea a treia, laminor rapid cu cimp dublu de ace cu un singur 
cap, cu debitare în două căni cu bandă dublă, două maşini; 
— trecerea a patra, laminor de mare intindere, cu debitare pe bobine 
a două fire de pretort, două sau trei maşını a cite 16 bobine. 


a. Laminorul rapid cu reglare automată 
a laminorului (trecerea intii) 


Acest laminor de construcție modernă (fig. 117) se compune din 
următoarele părți principale: 

— rama de alimentare J; 

— dispozitivul de laminare I;  .. 

— dispozitivul de debitare a benzii in caná III, IV. 

Functionarea leminorului cu reglare automată „Schlumberger“ 
(fig. 117): benzile de pe bobinele 1 sint desfăşurate datorită actionáril 
prin frietiune produsă de cilindrii desfágurátori rifelati 2. Înconjurind 
de jos în sus bara de conducere 3, benzile trec prin inelele de condu- 
cere 4, fiind antrenate in mișcare de către cilindrii trăgători 5, 5. 

În continuare, benzile ajung in planul orizontal pe masa 7, unde isi 
schimbă direcţia de înaintare, datorită rolelor de conducere verticale 6. 
Rastelul de alimentare permite alimentarea bilaterală a mașinii, avind 
o construcţie simetrică faţă de axa longitudinală a maşinii. Pot fi ali- 
mentate 6—12 benzi. De pe masa 7, fasciculul de benzi trece prin perechea 
de role de másurare 9, care se rotesc in plan orizontal. Plácile laterale 5 
limitează lăţimea fasciculului de benzi. 

Mai departe, benzile sint preluate de cilindrii de alimentare 10, 10’ 
ai dispozitivului de laminare, intrind apoi în cimpul dublu de ace 11, FR 
care înaintează cu aproximativ aceeași viteză ca si cilindrii alimentatori. 
Pe măsură ce fibrele sint prinse de cilindrii debitori 13, 14, 14”, ele sint 
smulse de către aceşti cilindri şi înaintează cu o viteză de 6—12 ori mai 
mare, producîndu-se astfel laminarea (identic ca la laminorul clasic). 
Părăsind cilindrii debitori, banda subtiatá trece pe sub cilindrul 16 
şi dispozitivul de uleiere 23, traversează pilnia condensatoare 17, ajungind 
pe rola de conducere 78. În continuare, banda este preluată de dispozi- 
tivul de depunere în cană, trecind prin canalul vertical al conducăto- 
rului de bandă 79 si ieșind prin orificiul lateral al acestuia. Conducătorul 
de bandă se roteşte odată cu capacul cănii 20, producind astfel o uşoară 
torsionare a benzii în scopul măririi rezistenţei ei. Banda trece apoi prin 
orificiul excentric al capacului rotitor 20, este antrenată de cilindrii 
debitori ai cănii 22 şi cade, depunindu-se ordonat în cana 21. Mișcarea de 
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Fig. 117. Schema tehnologică a laminorului cu reglarea automata a laminajului 
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cánii 20, impreuná cu cilindrii 22, produce depunerea 
benzii sub formá de spire, in timp ce rotirea cami insagi asigura 0 astfel 
incit întregul volum al cánu să fie ocupat. Dis- 


e deplasare a spirelor 
Ce turul de laminar este prevázut cu gurile de absorbtie 12 $1 15, 


care aparţin instalaţiei pneumatice și asigură 0 curăţire continuă a mași- 
nii prin absorbtia scamei de pe cîmpul cu ace ȘI cilindrii debitori. 


b. Sistemul de reglar 
planșa IV) | | 
Scopul acestui sistem de reglare este de a uniformiza banda prin 
schimbarea laminajului in functie de neregularitátile grosimi benzii, 
in momentul cind aceste neregularitáti ajung la cilindrii debitori. Acest 
sistem poate reduce neregularitatea benzii alimentate, . dacă aceasta 
are o neregularitate pind la + 15%. Se compune din urmátoarele párti: 
— dispozitivul de măsurare ; 
— dispozitivul de amplificare a valorii másurate ; 
— memoratorul ; | 
— variatorul de viteză. | 
Dispozitivul de másurare constá din două role 1,.2 (fig. 119) aşezate 
orizontal, cu diametrul de 25 mm. Rola 1 de másurare este canelatá, 
iar in canalul ei pátrunde rola 2, a cárei látime este egalá cu látimea 
canalului. Rola Z este montată pe un ax fix în spaţiu, lar rola 2 este 
montatá pe bratul 3 al pirghiei cu douá brate 3, 4. Rola 2 preseazá fasci- 
culul de benzi care inainteazá prin cele douá role, cu presiunea de 100— 
200 kgf, asigurind astfel un control si o măsurare perfectă a grosimii 
instantanee a fasciculului de benzi. În acest scop, pirghiile 3, 4 asigură 
presiunea respectivă printr-un arc. Rola 2 primește mişcarea de la rola 1, 
prin roti dinţate cu dantură specială (dinţi lungi), evitindu-se astfel 
alunecările. x Ue : 
Dispozitivul de amplificare a valorii măsurate (fig.. 118, planşa 1V) 
constă din pirghia cu două brațe 3, 4, articulată cu tija 5 cu lungimea regla- 
| bilă. Această tijă este articulată reglabil in culisa 7 a pirghiei 6, fixată la 
capătul superior al axului vertical $. La partea inferioară a acestui 
ax este fixat sabotul 12. Pe axul vertical 8 se mai află fixat brațul 2 
| al acului indicator 70, care se mişcă in fata ca- 
dranului 11, indicind procentul neregularitatil. 
Memoratorul sau roata memoratoare (fig.118, 
planga IV ) arerolul să înregistreze valorile másu- 
rate și sále transmită cu întirziere variatorului 
de vitezá, adicá numai in momentul cind sec- 
: tiunea măsurată a benzii ajunge de la rolele 
Fig. 119. Role de má- de másurare la cilindrii debitori. Memoratorul 
j surare. constá dintr-o roatá (cilindru) M, prevázutá 


rotatie a capaculul 


e automatá a laminajului (fig. 118, 
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ta sa cu 60 de stifturi sau tije, ceva mai lungi decit láti- 
mea roții 1. Aceste tije, la cea mai mică atingere, se pot deplasa 
foarte ugor pe lăţimea roții, in ambele sensuri. | 

Variatorul de viteză (v. fig. 118, planga IV) se compune din doi conoizi 
amplasati in plan vertical. Construcţia acestor conoizi, al căror profil a fost 
calculat anume, precum și utilizarea unei curele speciale cu adeziune mare 
asigură o transmitere sensibilă şi fără alunecări a mișcării variate, vitezei 
conoidului condus K;, care are loc prin deplasarea curelei 17 pe conoizi, 
înte-un sens sau altul, cu o anumită valoare, în funcție de comanda 
memoratorului. Acest sistem automat funcţionează astfel: mănunchiul 
de benzi de pe masa de alimentare trece printre cele două role de măsu- 
rare 1 si 2 care se rotesc continuu, primind mişcarea de la arborele 3 
(fig. 118, planga IV) prin intermediul roților dinţate 19, 76, 16, 56. Conside- 
rind că între rolele de măsurare ajunge o porţiune de bandă cu geosimea mai 
mică decît cea normală, rola 2 se va apropia de rola 1, producind osci- 
latia pirghiei 3, 4 în sens orar. Datorită oscilatiei acestor pirghii, tija 5 
se va deplasa spre dreapta producind, prin intermediul braţului 6, roti- 
rea axului vertical 8.şi. sabotul 12 presează tijele memoratorului de la 
dreapta. În cazul invers, cînd grosimea instantanee a fasciculului de benzi 
este mai mare decit cea normală, tijele memoratorului vor fi deplasate 
' de la stinga la dreapta. Capetele tijelor (bastonaşe), in urma deplasării 
lor într-un sens sau altul, formează o curbă de măsurare, care reprezintă 
variaţia grosimii fasciculului de benzi măsurate de rolele 1, 2. În noua 
poziţie, tijele sînt blocate în canalele lor de un dispozitiv special, ele rotin- 
du-se odată cu roata memoratorului, piná cînd ajung în dreptul rolelor 
13, 13'. Roata memoratoare primeşte mișcarea de la arborele 3 al conoi- 
dului condus K, prin roţile dinţate 23, 110, 23, 110, 23 şi roata de schimb 
E (81, 85, 89). Viteza de rotaţie a roții memoratoare este stabilită de roata 
de schimb E în așa fel, încît, după 3/4 rotații, stifturile de la saboti să 
ajungă în dreptul rolelor 13, 13”, timp care corespunde cu deplasarea 
porțiunii de fibre măsurate de la rolele de măsurare pina la cilindrii 
debitori ai laminorului. Numai in acest moment tijele deplasate vor 
acţiona asupra rolelor 13, 13’, care, prin intermediul tijei 14 şi al siste- 
mului de pirghii 15, 16, produc deplasarea curelei de conoizi, în functie 
de valoarea gi sensul abaterii grosimii benzilor. Variatia de vitezá rezul- 
tatá in urma deplasárii curelei este transmisá de conoidul condus la cilin- 
drii de alimentare prin rotile dintate 23, 45, rotile dintate 29, 96, roata 
de schimb A (25, 27 dinti), rotile de pe conul de roti dintate F (96, 
104 dinţi), arborele V, apoi prin roţile, dințate 49, 49’, pina la arborele 
cilindrului de alimentare. Aceleagi variatii de vitezá se mai transmit 
la şuruburile de antrenare a baretelor prin roţile 27, 21”, apoi la rolele 


pe suprafa 


Ed 
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de másurare, prin rotile de lant 23 gi roata de schimb C (48, 56 dinti) 
la roata memoratoare de la tamburul J’, prin roata de schimb R (69, 
75 dinţi) şi roţile de lanţ 18 gi apoi prin roata de schimb (34, 36, 38). 


“e, Calcule cinematice si tehnologice 


Calculele cu. privire la întinderea benzilor dintre rama de alimentare 
si cilindrii alimentatori, calculul, laminajului parţial dintre cilindrii 
alimentatori şi cîmpul baretelor cu ace, calculul laminajului dintre 
cîmpul baretelor. cu ace și cilindrii debitori, sint identice cu cele arătate 
la laminorul rapid cu cîmp dublu de ace. . . . | 

“Calculele privind turatia capacului cănii şi a: cănii sint, de asemenea, 
identice cu: cele .arătate la laminorul rapid.. TL l 

Calculul producției este și el la fel ca la laminorul rapid. 

‘Calcule privind reglarea turatiel memoratorului. Aga cum s-a arătat, 
tijele memoratorului trebuie să acţioneze asupra : mecanismului - care 
schimbă cureaua 'pe conoizi numai după ce roata memoratorului s-a 
rotit cu un unghi de 270°; în care timp porțiunea de fibre măsurată de 
role ajunge cu capătul lor anterior la linia de- prindere a cilindrilor 
debitori. tap Se A SAIS med "venu E tc 

Se consideră o fibră din fasciculul de benzi (fig. 120) cînd aceasta 
părăsește cu capătul posterior. linia de prindere a rolelor de măsurare 
si pînă cînd aceasta ajung: cu capătul anterior la linia de prindere a 
cilindrilor debitori. Acest spaţiu R, parcurs de fibră, este dat de relaţia: 


R-CLET—A 0000 (1) 


“În, Cares. C= 635 mm: este distanţa dintre linia de prindere a 
e baña BO ui diluam 3 . rolelor de másurare si ultima baretà a 
+e, o „eimpului de laminare; 
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în care: E este ecartamentul dintre ultima baretá gi linia de 
prindere a cilindrilor debitori (22—63 mm); 
Lag — lungimea medie a fibrelor prelucrate. 

Daca se considerá cá viteza fibrei in spatiul R este constantá, atunci 
spatiul parcurs de fibrá este egal cu lungimea fasciculului de benzi, 
care este inaintat de cátre rolele de másurare in timp ce roata memo- 
ratoare se roteste cu 0,75 rotatii. De asemenea trebuie sá se țină seamă 
de laminajul dintre rolele de măsurare gi cilindrii de alimentare, iar 
viteza de alimentare se consideră egală cu viteza baretelor: | 


“În. aceste ponui (fig. 146): 


R=0,75-E 10,25 1 16... p, c 
23°23 C 76 56 NE * Vaz De iz 


unde: | E, C reprezintă roti de schimb (v. fig. 118); 


D P — diametrul cilindrului de alimentare 90 
mm (v. fig. 118); 

L, — laminajul dintre rolele de măsurare: si 

„cilindrii alimentatori; | 

La | — diametrul rolelor de măsurare 95 mm 


(v. fig. 118); 


| Da 56 76 C 23 A 49 90 56 76 C 23 A 49 A> 
Ls = — s — € — Y — o — € — y — TI AAA — € — € — € — e AY — = K C- 
Dr 16 19 45 91 F 48 95 16 19 45 91 F 48 F 


K, =0,0759; 
PE E A 0 a al, 
"A 23 23 23 C 76 56 |? F 


R=0,75- E 110.110 16 19 „3 44007590954; 
23 23 23 56 76 | F 


6 TNR i A 
R=XK,:E-: 71 

K, = 27,7; 
A 
R= 27,7 E F 


Pe baza acestei relaţii s-a întocmit tabelul 29 din care se poate 
stabili numărul de dinţi ai roții E. 


19 — Exploatarea poa — c. 1325 28% 
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Tabelul 29 


Stabilirea numárului de dinţi ai roții memoratorului (E) 


87 | 88 | 89 

582 588 591 
587 591 599 
593 599 603 
599 603 610 
605 610 617 
611 617 623 
618 622 630 
623 629 637 
630 638 643 
603 611 618 
609 618 623 
615 625 629 
621 630 636 
628 638 641 
632 642 649 
639 649 656 
648 656 663 
653 662 669 
626 631 640 
632 639 648 
638 646 653 
646 652 659 
651 659 667 
658 668 674 
665 671 680 
671 680 687 


_ Exemplu. Pe autolaminor se prelucreazá lind cu lungimea medie a 
fibrelor de 70 mm, care necesitá un ecartament de 30 mm. Sá se calculeze 
numărul de dinţi ai memoratorului E cunoscind roţile de schimb A-= 25 
şi F = 100. 


Rezolvare: 
R =C + E — lmp = 835 + 30 — 70 = 595 mm. 


Din tabelul 29, în dreptul roţilor A = 25 şi F = 100 si al distanţei 
R = 595, se găsește numărul de dinţi ai roții E = 86 dinţi. 
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4. Reglarea laminorului cu reglare 
automată a laminajuluz 


Reglarea acestei mașini cu privire, la laminajele parțiale laminajul 
total, presiunea pe cilindri și ecartament se efectuează la fel ca şi regla- 
rea laminorului rapid cu cîmp subl de ace. 

Specific acestei maşini este punerea la punct (reglarea) a sistemului 
de reglare automată a laminajului. 

Reglarea sistemului constă într-o reglare de bază, efectuată de casa 
constructoare, si o reglare tehnologică, efectuată de cei care exploa- 
tează mașina. i c: nd 


a. Principiul reglárii 


Constă in efectuarea următoarelor două reglaje de bază: — 

a) Reglarea temporizării memoratorului. 'Temporizarea, este necesară 
datorită distanţei dintre rolele de măsurare şi zona de laminare. Ea este 
dependentă de: | | | 

— lungimea medie a fibrelor si gradul de ondulare a linii; 

— intinderea dintre rolele de másurare.gi cimpul de ace; 

— distanta dintre cimpul de ace si cilindrii debitori. 

Acest reglaj al temporizárii memoratorului se realizeazá prin schim- 
barea rotii E (v. fig. 118), roata E avind 81—89 dinti. 

Schimbarea temporizárii nu influenteazá practic neregularitatea ben- 
zii pe lungimi mari (variaţia de finte), însă permite îmbunătăţirea, în. 
anumite limite, a neregularitátii pe lungimi mici (valoarea Uster U%). 

b) Reglarea poziţiei medii a rolelor de măsurare. Acest, reglaj are ca 
scop adaptarea distanţei dintre rolele de măsurare la secţiunea medie 
a fasciculului de benzi alimentat. El se efectuează astiel: 

— eu piulita randalinată (fig. 121) se reglează poziţia stifturilor pe 
roata memoratoare, astfel încît acestea să ocupe o poziţie medie; — . 

— bolţul reglabil 9 se deplasează și se fixează în culisa pirghiei 10, 
astfel încît unei variaţii a secţiunii unui fascicul de benzi de + 15% 
și — 15% să-i corespundă o deplasare totală a stifturilor de 40 mm; 
la efectuarea acestui reglaj se foloseşte scala cu diviziuni $, de pe pir- 
ghia Z0.  * | 

Acest reglaj este important pentru compensarea neregularitátilor 
pe lungimi mari. l 
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Fig. 121. Reglarea dispozitivului de, reglare automată. 


^ b. Reglajele de bază (efectuate de casa constructoare) 


.. Toate aceste reglaje se efectuează in condiţiile unei încărcări maxime 
a'rolelor de măsurare, datorită jocurilor si deformatiilor elastice ale 
pirghiilor. i udin 


.. În acest scop, boltul 10 (fig. 122) se fixează pe pirghia 6, la gra- 
fatia 10. — le ap pn | 


>, Atingerea la — 15% a şurubului de contact 9. Stifturile roții memo- 
ratoare trebuie să depăşească cu 3 mm această roată din partea dreaptă 


în. momentul în, care pirghia 2 atinge şurubul 9. Acest reglaj se face cu 
o lamelă de 3 mm. 
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Reglarea injectorului la — 15%. Ín rolele de másurare se introduce 
un şablon de 10 mm, apoi se roteşte piulita randaliatá (fig. 122) pînă cînd 
pirghia 2 se află la o distanţă de 0,1 mm față de gurubul de reglaj 9. 
Apoi se deplaseazá acul indicator pe marcatia — 15% a scalei 2 (fig. 123) 
prin rotirea pirghiei 4 pe arborele vertical 5. 


Q 


w 


> 


g 


Fig. 122. Reglarea stifturilor pe roata memoratoare. 


Controlul acului indicator la. +15%. Se lasă sablonul de 10 mm intre 
rolele de másurare gi se roteste piulita randalinatá 7 (fig. 122) pinà cind 
sabotul din faţă se găsește la o distanţă de 43 mm fata de placa roții 
memoratoare. Ín aceastá pozitie acul indicator trebuie sá se găsească 
în dreptul gradatiei + 15%. 


Observaţii. Contactul electric 7 (fig. 123) produce oprirea maşinii atunci cînd limita 
de +15% este mult depășită. Aceasta se poate intimpla în cazul infásurárii de material 
pe rolele de măsurare sau în cazul introducerii unei noi partizi. 


Reglarea întinderii curelei variatorului cu conoizi. Întinderea curelei 
nu trebuie să depășească 3%. Pentru a controla acest lucru se fac pe 
curea două marcatii la distanţa de 300 mm. După ce cureaua a fost 
montată, această distanță trebuie să devină 308—310 mm. Aceasta 
se realizează prin deplasarea lagărelor conului inferior. TE 
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Reglarea legăturii dintre rolele pipăitoare de citire şi variatorul cu 
conoizi: — | | : - 
S ia) Poziţia curelet peniru gradatia — 15%. Magina se pornește fără 
material între role, toate ştilturile memoratorului ajungind astfel in 


Fig. 123. Reglarea acului indicator. | 


poziţia interioară (fig. 124), adică la — 15%. În, această poziţie, cureaua 4 
trebuie să se afle la o distanță de 5 mm fata de marginea din dreapta 
a conului superior 5. Dacă distanţa nu corespunde, se deplasează bilele 7 
în culisele pirghiei balansoare 8 în. jurul axului 9. | NE 
+ b) Poziţia curelei pentru gradatie + 15% (fig. 124). Se îndepărtează 
lanţul care antrenează rolele de măsurare pentru a le opri. 

Se introduce şablonul de 10 mm între rolele de măsurare şi se reglează 
la + 15% cu ajutorul piulitei randalinate. Se porneşte maşina pina cind 
toate știfturile memoratorului se stabilizează în poziţia lor extreme 
(adică la 43 mm depășire). În această poziţie, cureaua trebuie să si 


găsească la o distanţă de 5 mm față de marginea din stinga a conului 
Superior, ` să ad i 


,. Observafii. Dacă cursa curelei este prea mare sau prea mică, se deplasează bolful 
9, pe suportul furcii 10 (fig. 124), 


^ “Dacă cursa nu este simetrică faţă de conoizi, atunci se reglează bolturile bielelor 
în culisele pirghiei balansoare 8, y . 
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Dupá aceste reglaje se vor verifica din nou pozitiile extreme ale curelei conform celor 
arátate mai sus. 


Verificarea capacitátii de reglare a sistemului. Ín acest scop, in timpul 
funcționării maşinii in fasciculul de benzi alimentate se introduce o 
bandă in plus (o creștere de aproximativ 10%). 


7 , 3 2 6 5 


| i pe 
| | : © l s 
AX A 
© E © LE) 8 
O : 10 
Fig. 124. Reglarea curelei pe conoizi. . 


Din banda debitatá se ia o anumitá lungime, astfel ca banda supli- 
mentar introdusá sá fie cuprinsá in ea. Lungimea respectivá de bandá 
(probá) se controleazá la regularimetrul Uster. ITO 

Diagrama obtinutá trebuie sá corespundá formei din. fig. 125. 


În cazul în care diagrama are forma din fig. 126, aceasta înseamnă că 
cresterea greutátii alimentate nu a fost uniformizatá printr-o crestere 
corespunzátoare a laminajului pentru portiunea respectivá. Aceasta se 
remediază prin, deplasarea boltului 9 (v. fig. 121).spre stinga. 


e. Reglajele tehnologice 


Aceste reglaje, in mod practic, se efectueaz& astfel ES 


Se alimentează magina in mod obişnuit; se recomandă ca rolele de 
măsurare să fie depărtate cu citiva milimetri înaintea introducerii ben- 
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zilor cu ajutorul piulitei randalinate 7 (fig. 121) pentru ca acul indi- 
cator sá nu depágeascá cu mult gradatia + 15%. 

Pentru diferitele distante dintre rolele de másurare, se vor monta 
pe axul rolei mobile urmátoarele roti de schimb: 


între 4,5 si 8 mm roata marcată cu A; 
între 6 şi 12 mm roata marcată cu B; 
intre 10 si 16 mm roata marcatá cu C. 


Roata de schimb cu 14 dinti se va gási pe rola mobilá de másurare. 
Se regleazá diferitele intinderi dintre organele de la alimentare si 
debitare. 


Cu ajutorul piulitei randalinate 7, se deplasează acul indicator 
astfel, încît acesta sá oscileze în timpul mersului în jurul gradatiei 0% 
fata de scala gradată, apoi se blochează contrapiulita tijei 6 (v. fig. 121) 
pentru a preintimpina o eventuală dereglare, care sá producă o schim- 
bare a finetii benzii debitate. | 


Pe scala care indicá distanta dintre rolele de másurare se va memoriza 
o valoare medie, iar boltul.reglabil 9 se va fixa in culisa pirghiei 10 
(fig. 121) corespunzátor acestei valori. j 


Observaţie. Mașina dispune de trei feluri de role de măsurare, a căror lățime este de 
respectiv 16; 20 si 25 mm. Rolele cu lățimea de 20 mm, cu care este prevăzută mașina 
în mod obișnuit, corespund unei incárcári a mașinii de 140—260 g/m.: ` 


Pentru reglarea practică a temporizării memoratorului se procedează 
astiel: se montează în mod succesiv una dintre următoarele roti de 
schimb Æ: 83 dinţi, 85 dinţi, 87 dinţi, fiecare mentinindu-se pentru 
cca 20 m bandă debitată. Benzile obţinute de la cele trei încercări se 
controlează pe regularimetrul Uster. Dintre cele trei roti se alege apoi 
roata cu care s-a obținut neregularitatea Uster (U%) cu valoarea cea 
mai mică. Dacă se consideră că încă nu a fost atinsă valoarea (U%) 
minimă preconizată, se mai poate încerca și cu altă roată E. 


Caracteristicile tehnice ale mașinii: 

Numărul de barete 60—66 bucăţi i? 
Numárul de cáderi ale baretelor 1 000—1 200/min 
Lățimea de lucru a mașinii 220 mm 

Surubul cu douá inceputuri, cu capul de 9 sau 7,5 mm 
Greutatea benzilor alimentate ktexa4; 60—240 g/m 
Limita de reglare a neregularitátii +15% 
Laminaje 6—12 | 

Greutatea benzii debitate ktexg 18—30 g/m 
Viteza de debitare 60—100 m/min — 

Puterea motorului 2,5 CP. ' 


Echipamentul electric cuprinde locuri de semnalizare în cazul ruperii 
unei benzi la depășirea limitei regularitátii benzilor alimentate la + 15% 


297 


CE Scanned with OKEN Scanner 


= Ey x 


sau in cazul umplerii cănii. Dimensiunile cánilor: 400/900, 600/900, 
600 i 200. | 

n ce priveşte laminoarele rapide (trecerea a II-a $i trecerea a III-a), 
v. „Cartea filatorului de lină“, pag. 182—190. — 


5. Laminorul de mare intindere 
(trecerea a IV-a) 


Denumirea acestei maşini mai poate fi de „finisor“, deoarece con- 
stituie ultima trecere prin preparatie. Acest laminor transformă benzile, 
provenite de la trecerea precedentă, in pretort (v. „Cartea filatorului 
de lină“, pag. 191). a | 


a. Pártile principale ale laminorului de mare intindere 


Părţile principale ale maşinii sînt: rama de alimentare, sistemul de 
laminare, dispozitivul de frotaré a pretorului si dispozitivul de infá- 
şurare. | | 

a) Rama de alimentare, (fig. 127) se compune din inelele de con- 
ducere 2, cilindrii conducători 3, cilindrii trágátori si de control ai ben- 
zilor 4, 4', fixati pe suportul 5, care are rolul si de separator. Rama este 
prevăzută pentru 3—4 grupuri de cáni J, a cite opt, aşezate pe două 
rînduri. Deasupra fiecărui grup de opt căni se află un batiu longitu- 
dinal central pe care sînt. montați cilindrii de conducere, antrenați 


T. Fig. 127. Ramá de alimentare la laminorul de mare 
is “Întindere, ih 
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prin lant, prin intermediul unei roti de schimb. Pe batiu sint montate 
becuri de semnalizare care se aprind in cazul ruperii sau terminării unei 
benzi. 

b) Sistemul de laminare se compune din, cilindrii de alimentare 9, 9 
(fig. 128) şi cilindrul presător 10, o pereche de mangoane de conducere 
si control 17, 24 şi cilindrii debitori inferiori 27, 27' cu cilindrul presátor 
20. Cei doi cilindri de alimentare inferiori sint, canelati și au diametrul 
de 40 mm. Cilindrul superior de presiune este format din, două role imbrá- 
cate în cauciuc cu diametrul de 70 mm. Presiunea exercitată de cilindrul 
superior asupra celor inferiori se realizează prin sistemul de presare alcá- 
iuit din tija orizontală 77, tija verticală 12, pirghia-miner 13 gi arcul 14, 
montat pe tija 12 gi comprimat prin apásarea si fixarea lui intr-un 
locas al pirghiei. 13. Mangonul inferior 17 gliseazá peste o punte metalicá 
„prin intermediul cilindrilor călăreţi 22. Prima pereche de cilindri călăreţi 
presează, datorită tijei 25 şi arcului de comprimare 26. Cealaltă pereche 
de cilindri călăreţi presează asupra mansoanelor prin intermediul pir- 
ghiei cu greutatea 41, care este deplasabilă. Lăţimea mangoanelor de 
laminare este de 145 mm, permitind astfel conducerea şi controlul a două 
fire de pretort. Sistemul de conducere și control al fibrelor prin inter- 
mediul celor douá mansoane si al cilindrilor cáláreti se numeste frecventá 
de casetá. Cilindrii debitori sint constituiti din doi cilindri inferiori 27, 
27'. dintre care cilindrul 27 are diametrul de 25 mm, iar cilindrul 27’ 
de 50.mm. Aceşti cilindri sînt confectionati din otel, prevăzuţi cu cane- 
luri longitudinale. cu arbori lungi cît mașina. Cilindrul presátor superior 
(rolă) are diametrul de 70 mm și este garnisit cu cauciuc sintetic tratat 
antistatic. Acest cilindru este identic cu cel alimentator, putind fi inter- 
“schimbat la nevoie. Presiunea asupra cilindrilor debitori este asigurată 

printr-o pirghie cu contragreutate și arc amortizor. . 

Îndepărtarea presiunii de pe cilindri se face individual pentru fiecare 
pereche de cilindri prin, ridicarea pîrghiei de presiune, actionind asupra 
unei manete. | 

c) Dispozitivul de frotare a pretortului are rolul de a mări rezistența 
acestuia, avind ca urmare condensarea fibrelor si rotunjirea pretortului: 
Frotarea necesită două mișcări, și anume: 

— mișcarea de înaintare a manşoanelor, care se realizează prin roti- 
rea cilindrilor motori 37, 37’; Kd 

— miscarea rectilinie alternativá produsá de un mecanism cu excen- 
trice gi bile. F 

Intinderea mansoanelor este asiguratá de cilindrii intinzátori 38, 38" 
si de cilindrul presátor interior 39 (lig. 128). Lăţimea mangoanelor este 
de 160 mm. i 

Mecanismul cu excentrice (fig. 129). Mişcarea rectilinie alternativă 
este realizată de arborele principal Z, pe care sint fixate conurile condu- 
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cátoare C,, care pot fi apropiate sau depártate cu ajutorul rotii de 
mînă 2. Prin intermediul curelei 7 se transmite mișcarea la conurile 
conduse C,. Prin depártarea conurilor conducătoare C}, cureaua 1 
ocupă poziţii ce corespund cu micșorarea diametrului, in timp ce conu- 


70 M- 8" 9 of 7 e Ly 8 3 
o 3 A 
E II 


GT MAD, 
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Te e Bal aura L Ze k 
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Fig. 129. Mecanismul de acţionare a manșoanelor de frecare. 


rile conduse C,, sub acţiunea curelei 7 și a arcului 70, se apropie, cureaua 
ocupind poziţii ce corespund creșterii diametrului. Micşorarea diametrului 
conurilor C, și mărirea diametrului conurilor conduse C, corespund unei 
micsorári a. turatiei arborelui cu excentrice 3. Mărirea turatiel acestuia 
se va produce prin rotirea inversă a roții de mînă 2. Această reglare a 
turatiei arborelui cu excentrice se face cu scopul de a stabili o anumită 
intensitate de frotare. Cele două excentrice 6, 4 sint montate pe arborele 3 
în mod decalat, 180? unul faţă de altul, producind astfel mișcări rectilinii 
alternative de sens opus, corespunzătoare frotárii pretortului. Excentri- 
cele transmit miscarea colierelor sau inelelor prevázute cu rulmenti 
cu ace. Colierele 4”, prin intermediul bilelor 11, 12 si al articulatiilor 6, 7, 
transmit miscarea rectilinie alternativá la arborii cilindrilor motori 8, 9 
ai manşoanelor. Cursa mangoanelor este reglabilă, fiind cuprinsă între 
16 si 30 mm, şi poate fi stabilită prin reglarea excentricelor. Turatia 
arborelui cu excentrice este indicată pe un tahometru. | 

Dispozitivul de debitare are rolul de a înfăşura două fire de pretort 
pe o bobină in cruce. Între dispozitivul de frotare şi cel de infágurare 
se află cadrul de reunire a celor două pretorturi (fig. 130). | 

d) Dispozitivul de debitare se compune din căruciorul 40, lung cît 
mașina (v. fig. 128), pe care se află cilindrul infágurátor 24, de oţel, 
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prevázut cu caneluri longitudinale cu diametrul 
de 90 mm, suportul bobinei 35, care susține și 
ghidează bobina 36. Pentru înfășurarea pretortului 
pe bobină este nevoie de două mișcări: mișcarea 
de rotaţie a cilindrului infágurátor şi mișcarea de 
conducere a pretortului pe bobină. Mișcarea de rota- 
Fig, 130. Cadiul de tie este transmisă de roţile dinţate cilindrului infă- 
reunire a pretortului.  Şurător. Mişcarea de conducere a pretortului este 
realizată de cărucior, care execută o mişcare recti- 

linie alternativă, dată de către bolţul fixat excentric pe discul roții 
dinţate eliptice, antrenată de o roată dintatá excentrică (v. fig. 132). 
e) Dispozitivul pneumatic de curăţire la laminorul de mare întindere 
efectuează o curăţire continuă pe cale pneumaticá a dispozitivului de 
laminare a maşinii. Dispozitivul este prevăzut cu trei guri de absorbţie 
1, 11 şi 13 (fig. 131), racordate la conducta de absorbţie 4, prevăzută cu 
o uşă de vizitare 7. Absorbtia prafului, a deşeurilor și a scamei, prin cele 
trei guri, este realizată de ventilatorul 6, care refuleazá aerul în cutia 
filtrantă 9. În această cutie se produce separarea aerului fata de deşeuri, 
scame, impurități. Gura de absorbţie 1, prevăzută cu racleta de cauciuc 
de etanşare 2, produce curățirea cilindrului de presiune debitor 19, 
în timp ce gura de absorbție 17 asigură curățirea permanentă a cilindrilor 
debitori 17, 18, spațiul de absorbție fiind delimitat de racletele de cau- 
ciuc 70, 12. Mansonul de laminare 20 este curátat prin absorbția scamel, a 


> 


deșeurilor etc. de către gura 13. | 

Gurile de absorbţie 11 şi 13 constituie un, ansamblu ce poate h 
demontat de cátre muncitor, cind este necesará curátirea de scame, 
impuritáti etc., care se depun, pe racletele de cauciuc 10, 12. 

Ín acest scop, maneta 15 este coboritá şi trasă spre exteriorul maşinii, 
în care timp ansamblul gurilor de absorbţie 13, 11 alunecă pe sina-suport 
16, fiind fixat de manetă. După curăţire, ansamblul 77, 13 este introdus 
din nou prin împingerea manetei pe şină, pe cînd ansamblul 11, 13 se 
aşază în poziţia de funcţionare prin ridicarea manetei in sensul ságetii 


(fig. 494). 


Y 


b. Calcule cinematice si tehnologice 


. , Pe baza schemei cinematice (fig. 132) a laminorului de mare intindere 
sé pot efectua diverse calcule cinematice gi tehnologice. | 
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Fig. 131. Dispozitiv pneumatic de curátire a laminorului finisor. 


Calculul vitezei de debitare: 


D,.97 26 3,14 -50' D 
Vp = ny hh = 94 á xı . 
D, 58 30 1000 D, 


Y 


200 . . 
V =9-=75m/min; 
Dz maz 350 | ) 


150 ‘ 
Vp, — 91 400 = 33 m/min. 
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Calculul laminajului : 
—D:RL,:120:33 _50:120:33: RL, _ gor . RL 


A-30:20- RL, 40-30-20 - RL, RL, 


bas = 8,25 «25 29,7; 
15 


Lys = 8,25 - = = 9,2. 


Întinderea benzii între cilindrii de alimentare gi mangoanele de lami- 
nare poate avea valorile cuprinse între 0 și 5,75%. 

Laminajul între cilindrii de alimentare şi cilindrii debitori, în funcţie 
de roţile de schimb R£,, RL, RL, este arătat în tabelul 30. 

Calculul producției la laminorul de mare întindere. Producţia mașinii 
se calculează cu formula: | 


Vp:60- B y 
i e E CU. 
: : Nm -1000 - 
Tabelul 30 


Date privind laminajul intre cilindrii.de alimentare si cilindrii debitori 


RL, RL, = 27] RL, = 94 | RL, = 15 RE, "RL, = 27 | RL, = 21 | RL, = 15 
30 9,2 11,8 16,5 43 13,1 16,8 . 23,6 
31 9,5 12,1 - 17,0 44 13,4 17,2 24,2 
32 -9,8 -12,5 17,6 45: |. -:437 17,6 24,7 
33 10,1 12,9 18,1 46 14,0 18,0 25,3 
34 10,4 13,3 18,7 47 14,3 18,4 | 25,8 
35 10,7 | ` 13,7 19,2 | 48 14,7 18,8 26,4 
36 11,0 14,1 19,8 49 15,0 19,2 26,9 
37 11,3 14,5 20,3 50: 15,3 19,6 27,5 
38 .— 11,6 14,9 20,9 |. -51 15,6 20,0 28,0 
39 11,9 15,3 21,4 52 15,9 20,4 28,6 
40 12,2 15,7 22,0 ` 53 ` 16,3 |" 20,7 29,1 
41 12,5 16,1 22,5 64^ 16,5 21,2 29,7 


42. |> 12,8 EA |. | | 
Exemplu, Cunoscind că la un laminor de mare intindere rezultá un 
pretort cu Nm = 2,5, maşina fiind prevăzută cu 16 bobine, pretortul 


dublu pe bobină, viteza de debitare 40 m/min si CTU = 0,80, sá se 
caleuleze producţia mașinii pe oră: 


25,40:60-82 nan _ f 
> = T agp” 0180. = 24,7 kg/h. 
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c. Reglaje la laminorul de mare 
întindere „Schlumberger“ 


În funcţie de natura, lungimea gi fineţea f ibrelor se reglează următorii 
parametri tehnologici: 

— laminajul ; 

— presiunea asupra cilindrilor de alimentare și laminare ; 

— întinderea manşoanelor ; 

— ecartamentul. 

Laminajul dintre cilindrii alimentatori și mangoanele de frecare 
poate avea valori cuprinse între 0 si 5,13% şi se poate schimba prin 
roata RL, (fig. 132). | 

Intinderea intre rama de alimentare gi cilindrii alimentatori se poate 
regla prin schimbarea pozitiei lantului pe rotile conducátoare 60, 63 
şi roţile conduse 60, 61, 62. — | 

Laminajul total între cilindrii debitori şi cilindrii alimentatori, care 
are valori între 9,2 şi 29,7, se reglează prin schimbarea roţilor R£,, 
RL, (fig. 132), conform tabelului 30. 

Întinderea între cilindrii debitori şi manşoanele de frotare se reglează 
prin schimbarea roții R, (57—63 dinţi), iar întinderea între manşoanele 
de frotare şi cilindrii înfăşurători se reglează prin schimbarea roții R; 
(51—61 dinţi). 

Presiunea asupra cilindrilor alimentatori se poate regla de la arcul 74 
(v. fig. 128). — : : Aa 

- Presiunea asupra mansoanelor de laminare in vederea obținerii unui 
bun control al fibrelor se face prin deplasarea contragreutatu 47 
pe pirghia 42. Presiunea asupra cilindrilor debitori se reglează prin 
arcul 44. | i ! 

Viteza de debitare a laminorului (30—50 m/min): se reglează prin 
intermediul unui variator de turație, fiind indicată de un tahometru. 
Viteza trebuie să fie adaptată la viteza mansoanelor de frotare şi la 
calitatea materialului ce se prelucrează. | 

Efectul de frotare se poate regla prin schimbarea numărului de fro- 
tări de la variatorul de turație (v. fig. 129) şi citit pe un tahometru, 
precum gi prin schimbarea cursei manşoanelor cuprinsă între 16 şi 30 mm, 
prin, schimbarea excentricitátii pe arborele respectiv. Mansoanele trebuie 
să fie bine întinse, astfel ca circumferinta interioară a manşonului 
inferior să fie de 550 mm, iar a celui superior — de 480 mm la o lățime 
de 160 mm. 

Înfăşurarea pretortului se face pe bobină (infágurare in cruce), a 
cárei lungime poate fi de 208 sau 243 mm. 
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Miscarea rectilinie-alternativá a cáruciorului este reglabilá prin schim- 
barea unei roti dinţate excentrice gi a rotii dinţate eliptice care sustine 
manivela. 


C. Sistemul de preparatie tip Ingolstad 


Acest sistem de preparatie este un sistem prescurtat deoarece 
cuprinde, ca şi sistemul prescurtat Schlumberger, patru treceri: 

— trecerea I constă dintr-un, laminor cu reglarea automată a lami- 
najului, cu alimentarea de pe bobine și debitarea unei benzi într-o cană; 

— trecerea a Il-a, laminor cu cîmp dublu de ace, rapid, cu alimentarea 
din căni cu debitarea a două benzi în două căni; 

— trecerea a III-a, laminor cu cîmp dublu de ace, rapid, cu ali- 
mentarea din căni şi cu debitarea a patru benzi în două căni (bandă 
dublă) ; i DN 

— trecerea a IV-a poate fi prevázutá cu laminoare de mare intindere 
sau flaiere. | amor | 

În tabelul 31 sint prezentate caracteristicile tehnice ale sortimentului 
tip Ingolstadt. ies Kd is e 


. Tabelul 3f 


leo COLE ee Trecerea 
Caracteristici predarea, |, memes. Trecerea „| EEV 
l (flaier) 
Numărul benzilor debitate  - 3 M 2 | 4 30—94 
Numărul cánilor debitate |. 1. | ^2 | 80—94. 
Dublaj total, max. i 42 | ^24 | 24 . 2 
Greutatea benzii alimentate 130—300 g/m e pina la 
m T 12 g/m 
Laminajul 5—15. 9—29 
Numărul de căderi ale bare- 
telor, max. | i .1 600 
205 mm 


Lăţimea cimpului de ace 


Ace pe o baretá 
Numărul de fineţe al acelor 


Alimentarea 


Debitarea 
Puterea motoarelor 
Turatia fuselor 


| 103, 123, 144, 164, 185 


17—23 
Căni cu max. @ 700 x 1200 mm 


. Bobine cu max. Y 500 x 600 mm 
Cáni cu 2 400 si 600 mm/1 200 mm 


4—7,5 kW 


4 kW—4,5 kW 
900 rot/min 
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1. Laminorul cu reglare automata 
| a laminajulut 


Aceastá masiná se aseamáná cu laminorul Schlumberger, fiind de 
aceeasi constructie si avind aceleagi dispozitive de lucru, adicá: dispo- 
zitiv de alimentare, sistem de laminare, dispozitiv de debitare in cáni, 
dispozitiv pneumatic de curăţire, dispozitiv de oprire automată, dispo- 
zitiv de reglare automată a laminajului. 

Deosebirea esenţială constă în construcţia dispozitivului de reglare 
automată a laminajului. 


a. Sistemul de reglare automată 
a laminajului 


Acest dispozitiv se compune din rolele de măsurare, sistemul de pir- 
ghii care transmit valorile măsurate la roata memoratoare prevăzută 
cu tije sau ştifturi, ale căror capete formează curba de măsurare, dispo- 
titivul electronic care, în funcţie de poziţia tijelor de pe roata memora- 
toare, produce deplasarea curelei la variatorul de viteză cu conuri. Astfel 
se realizează o directă proportionalitate între grosimea instantanee 
măsurată a fasciculului de benzi gi deplasările curelei de pe variator, 
ca valoare si sens. Conoidul condus transmite turatia variabilă cilindrilor 
de alimentare, cimpului cu ace, rastelului de alimentare, rolelor de măsu- 
rare şi memoratorului. | TEM j 

Benzile alimentate sint presate de cátre rolele de másurare 3 la o 
sectiune minimá. Variatiile de grosime ale sectiunil fasciculului de benzi 
se transmit de la rolele de másurare 3 (fig. 133), prin intermediul unui 
sistem de pirghii 4, la sabotii de deplasare a stifturilor memora- 
torului 5. Astfel, stifturile vor fi deplasate pe roata memoratorului 
5, capetele lor formînd o curbă care corespunde cu neregularitatea 
benzilor. | | | 

Dupá o rotire a rotii memoratorului cu un unghi de 270^, stifturile 
trec printre polii unui dispozitiv de măsurare inductivá, producind o 
variație de inducţie proporţională cu variaţia secţiunii benzilor alimen- 
tate, intrucit, în funcţie de poziţia diferitelor ştifturi de pe roata memo- 
ratoare, unele vor pătrunde mai mult, iar altele mai puţin in cîmpul 
magnetic al dispozitivului 6. 

. Folosirea memoratorului este necesară deoarece între locul de másu- 
rare și punctul de laminare există o distanţă de 760—830 mm. 

Timpul de parcurgere a-acestei distante de cátre material este egal 
„cu timpul necesar stifturilor respective: de a ajunge de la sabotii memo- 
 ratorului 5, pind la dispozitivul de inducţie 6. 
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Fig. 133, Schema de principtu de reglare a sistemului automat de reglare a lamina- 


jului tip Ingolstadt, 
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Acest dispozitiv trebuie sá fie reglat in mod corespunzátor cu ecar- 
tamentul cilindrilor debitori fatá de cimpul de ace, pentru a se compensa 
diferenţa de timp de care are nevoie materialul în cazul cînd se schimbă 
ecartamentul. 


Partea electrică a sistemului de reglare automată a laminajului func- 
tioneazá după principiul digital cu acţionare prin, impulsuri. Ea constă 
din cinci plăci care sint introduse într-o carcasă ce se găsește in partea 
dreaptă din spate a mașinii. Pe aceste plăci sint imprimate circuitele si 
amplasate tranzistoarele și rezistentele necesare. Legăturile prin prize 
permit o uşoară schimbare a plăcilor, în cazul cînd una dintre ele se 
uzează sau defectează. 


Sistemul este complet insensibil la temperatură, intrucit nu lucrează 
cu un circuit de curent continuu (ci prin impulsuri) și nu necesită timp 
de încălzire. 

Partea mecanică a dispozitivului cuprinde variatorul cu conoizi 
care transmite o turație variabilă cilindrilor de alimentare si cimpului 
de ace. 


Deplasarea curelei pe conoizi este realizată de un magnet rotitor d, 
care primește impulsurile de la partea electrică menţionată mai înainte. 

Întrucît se lucrează cu turatii mari, forţele la care este supusă cureaua 
de pe conoizi sint mici, deci şi lățimea ei poate să fie mică. 

Modul de funcţionare a acestui dispozitiv se poate urmări pe fig. 133. 
Antrenarea sistemului se realizează de la un motor cu curent alter- 
nativ 15. Prin cîteva angrenaje intermediare motorul pune în mişcare 
conoidul conducător 73, iar mai departe sint puşi in mișcare şi cilindrii 
de debitare care se rotesc cu o turație constantă. | 

Prin intermediul curelei, conul 73 antrenează conul 14 care, la rindul 
lui, transmite mişcarea cilindrilor alimentatori 2 şi cimpului cu ace. 
Neregularitátile fasciculului de benzi măsurate de rola 3 sînt transmise, 
aşa cum s-a arătat, memoratorului 5. În funcţie de adîncimea de pătrun- 
dere a ştifturilor memoratorului in întrefierul dispozitivului de inducţie, 
se modifică inducția bobinei acestuia. | 

Pe axul conoidului condus 4 se aflá tahogeneratorul 16, care produce 
o tensiune electricá proportionalá cu turatia conoidului. 

„Dacă tensiunea care provine de la memorator (valoarea prescrisá) 
este egalá cu tensiunea tahogeneratorului ce corespunde turatiei conoi- 
dului condus (valoare instantanee), magnetul rotitor nu primeste nici 
un impuls de tensiune, cureaua 72 ráminind într-o poziţie neschimbată. 
Dacă, de exemplu, prin alimentarea unei benzi mai subțiri, tensiunea 
primită de la memorator' crește, depásind-o pe cea a tahogeneratorului, 


magnetul rotitor primește un impuls prin care se produce o deplasare 
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a curelei spre turatia mai mare (spre stînga) deplasare care continuá piná 
cind tensiunea de la tahogenerator se egaleazá din nou cu cea de la memo- 
rator. Aceste fenomene se produc in timp scurt (fratiuni de secundă). 

Datoritá maselor miei ale elementelor sistemului, capacitatea de 
reacţie a sistemului este: foarte mare. Chiar o'uzură -a curelei şi deci o 
pierdere a vitezei prin alunecare nu are nici o influenţă negativă, deoa- 
rece sistemul de reglare veghează foarte strict ca valoarea instantanee 
si valoarea preserisá ale vitezei de alimentare să fie egale, adică cureaua 
este deplasată de sistem în continuare pînă cind conoidul condus se 
roteşte din nou cu tura(ia prescrisă, compensind prin aceasta pierderile 
de viteză prin alunecarea curelei. Și la variaţii de putere (eventualele 
suprasarcini) sistemul de reglare intervine pentru ca turatia conoidului 
condus, dictată de memorator, să fie menţinută. 


b. Calculul cinematic şi tehnologic la laminorul 
cu reglarea automată a laminajului 


tip Ingolstadt (fig. 134, planga IV) 


Calculul turaţiei cilindrilor debitori 


na = 1400. 2 fo L 8,35 p; 
T 43.. 57 -39 i 


Ma min = 8,35 - 25 = 209 rot [min : 
Na max = 8,35 : 100 = 835 rot/min; 
i 


y, ia. PATO VB UB CH a OP 
^ 1000 1 000 dl p^ 
Vamin 225 = 50 mimm; 
Va mas = 2 * 100 = 200 m/min; 
V, — viteza periferică a cilindrilor debitori = E [m [min]. 


Calculul laminajului | 
— Întinderea între rolele de măsurare gi cilindrii alimentatori: 


> (128 mm, nn, ian, 100 = 
!' 186 2 26 56 95 66 
= 0,06371 - RL; + RL, — 100. 
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Valorile acestei intinderi sint date in tabelul 32. 


Tabelul 32 
Valorile întinderii dintre rolele de măsurare si cilindrii alimentatori (L,) 


meu o e |» || 
26 27 28 29 30 31 32 
RL, 

50 —17,18 | —14,00 | —10,81 | —7,62 | —4,40 | —1,25 | +1,93 
51 —15,52 | —12,28 | —9,03 | —5,78 | —2,53 | +0,72 | +3,97 
52. | —13,87 | —10,56 | -—7,24 | —3,93 | —0,62 | --2,70 | +6,01 
53 —12,231 | —8,84 | —5,46 | —2,08 | +1,29 | +4,67 | +8,05 
54 —10,56 | —7,12 | —3,47 | —0,23 | +3,21 | +6,65 | +10,09 
55 —$,90 | —5,0 | —1,89 | +1,61 | +5,12 | +8,62 | +12,13 
56 724 | —3,68 | —0,11 | +3,46 | +7,03 | +10,60 | +14,17 
57 —5,58 | —1,96 | +1,68 | +5,31 | +8,94 | +12,57 | +16,20 
58 —3.93 | —0,24 | +3,46 | +7,16 | +10,85| +14,55 | +18,24 


- — Întinderea dintre cilindrii de alimentare gi cimpul cu ace: 


2 801 
m — OO o So" hi = - — 10 0 . 
R= 1) 100 =F 01%] 


-3 


Valorile acestei intindéri sint date in tabelul 33. 


Tabelul 33 
Valorile întinderii dintre cilindrii de alimentare si cîmpul de ace (La) 


26 | "| 28 |» 


+7,70 +3,75 +0,04 | —3,41 — 6,63 —9,64 E 


EGG Ca NES EA E, EIN ER PA, eSI 


— Íntinderea dintre rolele de másurare gi cimpul cu ace: 


-( 30 RL 
8^ loe J TU 


^ . — _ 4 0/ ]. 
86 3,4 56:2. 1) 100 = 1,7851 R£, 100 [76] 


312 


P 


CE Scanned with OKEN Scanner 


Valorile acestei întinderi sint date în tabelul 34. 


Tabelul 34 
Valorile întinderii dintre rolele de măsurare şi cîmpul de ace (L3) 
RL |, 50 51 52 53 54 55 56 | 57 | 58 
ota iit at | 
L; —10,77 | —8,99 | —7,21| —-5,42 —3,64 | —1,85 | —0,07 vam esso 


A A E e Îi SS SSS SSS 


Laminajul total 


76 26 26 RL, 30 RL 
96,26 26 RL, 30 — 9,837 . 2. 


86 39 26 RL, 2 RL, 


` Valorile acestui laminaj sint indicate in tabelul 35. 
| EL OUS de TU Tabelul 35 


Valorile laminajului total 


68 | v0 | 72 | 74 


a a) AA = rT | n M 


RL, | 93 | 91 | 89 87 | 85 83 


L 14,68 | 13,87 18,11] 12,40 11,73| 11,10| 10,52| 9,98 | 9,45 | 8,95 


M o | i | v. YE p m v Tabelul pto MN 
Las | 49: listo: bissi le 85: |: 8% 2] 89 91» 93 
74 | 72 | 70 | 68 UE 64 | 62 | 60 58 56 
gy 5,96} 5,63 | 5,83 


8,72| 8,27| 7,84| 7,42 7,03| 6,65). 6,30 


- Calculul numărului de căderi ale baretelor 

“Numărul de căderi ale baretelor pe minu 
rot/min) a gurubului de antrenare a baretelor: 
de începuturi ale 'șurubului: - À 


t este egal cu turajia (in 
de inmultit cu numărul 


313 


CE Scanned with OKEN Scanner 


A 1460:21-: Rp RL," RL¿:2 — 0.4467 . Rp: RL, RL, : 
ens 43 - 57 : RL, + 56 RL, ' 


44 | 100:93:58 _ idos 
Ia maa =0,4467 +" = 4 300 cád [min; 


Mob min 


= 0,4467: 2.22 — 337 cád [min. 


c. Reglarea sistemului de reglare automatá 
a autolaminorului tip Ingolstadt 


1. Reglarea sistemului automat fără material. Această reglare se 
efectuează de către constructor, însă ea trebuie cunoscută, intrucit 
maşina se poate defecta şi este nevoie de nouă reglare. 

Acest reglaj se efectuează astfel: după demontarea capacului de pe 
memorator, se va slăbi piulita roții de antrenare a memoratorului, roata 
fiind fără pană pe ax (aceasta constituie o siguranţă împotriva avariilor 
memoratorului). Apoi se verifică jocul dintre sabotii memoratorulul 
(fig. 135) şi stifturile 2. Acest joc nu trebuie să depășească 0,1 mm; unui 
dintre saboti poate fi deplasat în mod corespunzător prin slăbirea a două 
şuruburi pentru à regla acest joc. După fixarea sabotului, memoratorului 
se va roti cu mîna pentru a constata dacă stifturile nu se blochează fatá 
de saboti. Se fixează din noua roata memoratorului pe ax. Se trece la 
reglarea lungimii de ieșire a stifturilor faţă de roata memoratoare, in care 
scop se introduce gablonul de 24 mm între sabotul ce se află spre observa- 
tor si legătura de alamă a memoratorului, aşa cum se vede în fig. 135. 
Sabotul este împins spre şablon. În această poziţie a sabotului, între bol- 
tul 5 $i suportul sabotilor 4 trebuie să existe o distanţă de 30 mm, care se 
verifică cu sablonul de 30 mm introdus între cele două elemente 5—4. 
Dacă distanţa de 30 mm nu corespunde, suportul sabotilor se va slăbi 
și se va regla la distanţa prescrisá, După îndepărtarea sablonului de 30 mm 
mașina. poate fi pornită și se poate trece la controlul turatiei conoidului 
superior. În acest scop, între suportul sabotilor şi locaşul batiului se vor 
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Fig. 135. Reglarea stifturilor memoratorului. 


introduce pe rind şabloane ale căror dimensiuni corespund anumitor 
turatii. Aceste turatii şi sabloane sint: 
Sablon | Turatia conoidului superior 


A A IEEE AR RE ee 


40 mm - 3.880 rot [min 
. 80 mm 2 910 rot/min 
20 mm. 2 250 rot /min 


Turatile se másoará cu un tahometru. Dacá turatile măsurate se 
abat fatá de cele indicate mai sus, se va trece la corectarea lor procedin- 
du-se astfel: | : ab? 

1) Potentiometrul de turatie din cutia electricá se va rotiastfel, incit 
să ajungă într-o poziție medie. ' 

Pe partea din fata a cutiei există un orificiu prin care poate fi intro- 
"dusă o şurubelniţă cu ajutorul căreia se face reglajul potentiometrului. 
Íntrucit domeniul de reglare este constituit din trei rotatil, pentru a se 
' ajunge la poziţia medie trebuie executate 11/, rotații. 

2) Se va introduce din nou sablonul de 40 mm între suportul sabo- 
tilor si locagul batiului, iar apoi memoratorul se va roti o datá in jurul 
axului sáu. Pe memorator gi anume pe cutia dispozitivului de másurare 
inductivá există şurubul de reglare 1 (fig. 136), care este prevăzut cu o 
piulitá randalinatá 2..Dupá slăbirea piulitei 2, şurubul 7 poate fi rotit 
cu putin pentru ca turatia conoidului superior sá ajungá la valoarea 
prescrisă de 3 880 rot/min. LU eB 

Prin rotirea surubului spre dreapta turatia se máreste, iar spre stinga 
scade. | 

3) Se va introduce gablonul de 20 mm gi memoratorul se va roti din 
. nou în jurul axului său. Turatia conoidului superior trebuie să [ie de 2 250 
rot/min; acum, dacă această turație este mai mică, şurubul 7 se va roti 
 €u 1/4 rotaţie spre dreapta, iar dacă turatia este mai mare, surubul 1 
se va roti spre stinga. 
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4) Se va introduce din nou șablonul de 40 mm, iar turatia conoidului 
superior se va regla din nou la valoarea de 3 880 rot min prin intermediul 
potentiometrului de turație (v. punctul 1). 

5) Punctele 3 si 4 se vor repeta de mai multe ori piná cînd la șa- 
blonul de 40 mm se obţine in final 3 880 rot/min, iar pentru sablonul de 
20 mm turatia de 2 250 rot/min. 

Dacă furca curelei incepe 'să oscileze puternic, aceasta înseamnă cá 
trebuie controlată întinderea curelei şi corijată. mM | 

Dacă mașina trebuie sá functioneze fără sistemul automat, furca va 
îi imobilizată printr-o manetă specială. 

Cureaua va fi adusă pe poziția medie astfel, încît conoidul superior 
să aibă turatia de 2 910 rot/min; de asemenea se va apăsa pe un între- 
ruptor pentru a scoate din funcțiune partea electrică a sistemului. 


2. Reglarea sistemului automat cu material. În primul rînd se va 
aduce în poziţie medie suportul sabotilor care predau valorile măsurate 
de către ştifturi, aceasta realizindu-se cu ajutorul roții de mina 3 (fig. 
136). Aceasta înseamnă cá, in acelaşi timp, să se regleze şi acul indicator 
4 în poziţia 0 (zero). Odată fixată poziţia roții de mînă 3, pentru o anu- 
mită fineţe a benzii stabilite, nu este permis ca această roată să fie 
reglată ulterior, adică in timpul funcționării mașinii, chiar dacă acul 
indicator 4 tinde să oscileze prea mult spre stînga sau dreapta, deoarece 
s-ar schimba fineţea benzii debitate. În cazuri extreme se va alimenta o 
bandă în, plus sau in minus. Pentru a verifica dacă sistemul funcţionează 
bine, se va proceda astfel: dacă numărul de benzi alimentate este de zece, 
se:adaugá a unsprezecea bandă cu o lungime de cca: (m. 

Banda debitată se controlează la regularimetrul Uster. Dacă sistemul 
este bine reglat (bine pus la punct), diagrama obţinută nu trebuie să 
prezinte virfuri gi variaţii în, sens pozitiv ale grosimii benzii, asa cum se 
observă in diagrama reprezentată in fig. 137,a. Dacă se iveşte o creştere 
a grosimii benzii, așa cum se observă în fig. 137, b, reglajul părții electro- 
nice este greşit si se va reveni asupra lui, aga cum s-a arătat anterior. 

Dacă sistemul automat actioneazá prea tirziu sau prea devreme, pe 
diagrame apar virfuri pronunţate în. sens pozitiv sau negativ, după cum 
s-a adăugat sau. s-a scos o bandă la fasciculul de benzi alimentat, asa cum 
se observă in fig. 138,a şi c. NEL. 

Dacá sistemul actioneazá prea tirziu, se va deplasa dispozitivul de 
másurare inductivá de la memorator in sens orar, iar la o actionare prea 
devreme, in sens anterior. După slăbirea şurubului 5 (fig. 137), dispozi- 
tivul de măsurare inductivă 6 poate îi uşor rotit în jurul axului memora- 
torului. Gradaţiile de pe culisa lagărului servesc pentru a face posibilă 
reproducerea unor reglaje care corespund anumitor ecartamente. 
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10 benzi 10 benzi 
"emer 11 benzi 
10 benzi ; 
10 benzi 
ai: | E TE 


Fig. 137. Diagrame Uster: 
a — diagramă corespunzătoare; b — diagramă necorespunzătoare. 


— 


11 benzi 71denzi 77 benz} 
10 benzi 70 benzi 10 benzi 
77 benzi | E 11 benzi ? lt benzi 


q b 


E 138. Diagrame Uster legate de timpul de acţionare a "T automat: 
a — prea tirziu; b — corect; c — prea devreme. 
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Distanta dintre douá diviziuni este de 5 (cinci) grade gi corespunde 
unei schimbári a momentului de intrare in actiune cu o lungime de cca 
12 mm. | 


d. Reglarea autolaminorului tip Inglostadt 


Întinderea dintre cilindrii de alimentare gi cimpul de ace se reglează 
prin schimbarea roții RL, (fig. 134). Această roată se schimbă foarte rar, 
întrucît schimbarea ei influenţează schimbarea laminajului total. La- 
minajul total se reglează prin schimbarea concomitentă a roților RL, si 
RL,, aşa cum s-a arătat anterior. 

La reglarea laminajului se va ţine seama ca numărul maxim de căderi 
ale baretelor să nu fie mai mare de 1 800/min. 

Numărul de lovituri ale baretelor este dependent de viteza de debi- 
tare si de limbaj ; se reglează prin roata R, şi roţile RL,, RL. 

Ecartamentul între cilindrul debitor şi ultima baretă a cimpului cu 
„ace se.reglează prin deplasarea lagărelor cilindrilor de debitare față de 
cele două scale din stînga și din dreapta batiului, ecartamentul minim 
fiind de 25 mm. "aiia t .. | | 

Presiunea asupra cilindrilor debitori variază de la 300 pina la 325 
kgf. Presiunea poate fi citită pe o scară si reglată prin intermediul unor 
roti de mina. A" 

1. Reglarea dispozitivului de depunere a benzii in caná. Discul in- 
Terior al cánii trebuie să fie reglat fata de capul rotitor al cánii in asa fel, 
incit. banda sá se aseze uniform atingind conturul interior al acestuia, 
in scopul unei umpleri complete a cănii. | | 

O atenţie deosebită trebuie acordată depunerii sub formă de două 
benzi in aceeași cană, și anume: centrul discului inferior trebuie sá se 
găsesacă exact pe linia: centrelor. celor două capete rotitoare (discuri 
superioare). Numărul de spire se reglează prin schimbarea roții de schimb 
din interiorul capului roţilor. - 

Întinderea dintre cilindrii debitori si: cilindrii calandre se reglează 
prin roţile de schimb R, si Re. 


2. Laminorul rapid cu cîmp dublu de ace. Folosit la trecerile a I-a 
și a III-a, acest laminor are aceeaşi construcţie ca şi laminorul cu reglarea 
automată a laminajului, cu deosibirea că nu are dispozitiv de reglare 
automată gi dispozitivul de debitare este prevăzut cu două cant bandă 
simplă şi două căni bandă dublă. | | 

Calculele cinematice şi tehnologice la laminorul cu cimpul dublu de 
ace rapid tip Ingolstadt sînt identice cu cele ale laminorului cu reglarea 
automată a laminajului. 


319 


CE Scanned with OKEN Scanner 


Calculul producţiei laminorului tip Ingolstadt se face conform 
relatiei: | ae, — 
p, = itu ou X a CTU, 
| 1 000 

Exemplu. Cunoscind că la trecerea a Il-a se prelucrează lina în ames- 
tec cu fibre sintetice, la care se obţin, două benzi în, două căni, fineţea 
benzii debitate 10 ktex (g/m), viteza de debitare 80 m/min și CTU 0,80, 
producţia acestui laminor va fi: 


p. — 80060: 2^ 10, 980 = 76,8 kg hi. 
i 1 000 


e. Flaierul de liná pieptánatá tip Ingolstadt 


1. Construcţie şi functionare. Necesitátile mereu crescinde ale consut 
matorilor, privind produsele din fire de lină pieptánatá, au determina- 
folosirea pe scară tot mai largă a fibrelor sintetice in stare pură (100%) 
sau in amestec cu lină și celoliná. Intrucit fibrele chimice şi mai ales 
fibrele sintetice prezintă o aderentá mică între ele, a fost nevoie ca ben- 
zile subtiate (laminate), în cadrul procesului tehnologic al preparatiei, să 
fie supuse unei torsionári reale. Această torsiune reală mărește rezistenţa 
benzii, respectiv. a semitortului, necesară atit pentru înfășurarea, cit si 
pentru desfășurarea lor, la trecerile următoare. Aceasta a impus intro- 
ducerea în, procesul tehnologic din preparatie a unor maşini, numite 
flaiere, care realizeuză o torsionare reală a acestor semifabricate. 

Această mașină se caracterizează prin faptul că, pe lingă torsionarea 
reală, pe care o efectuează asupra semifabricatului (banda semitort), 
poate realiza laminaje mari de ordinul 9—29, precum şi o viteză de debi- 
tare pînă la 35 m/min, constructiv pînă la 95 m/min. De asemenea, fla- 
ierul este dotat cu un număr mare de elemente debitoare (furci) — piná 
la 94. Aceste avantaje ale flaierului au contribuit în mare măsură la 
reducerea numărului de treceri în, preparatie. 

Flaierul de lind pieptánatá se folosește pentru a subtia sau lamina 
banda, respectiv semitortul, provenite de la trecerile precedente, de a le 
da un, număr redus de răsuciri și de a înfăşura semitortul obţinut pe 
bobine. După cum rezultă, flaierul îndeplineşte aceleași condiţii ca şi o 
mașină de tors, cu deosebirea că produsul rezultat, semitortul, în compa- 
rafie cu firul, este mai gros, mai voluminos şi lipsit de rezistenţă, din 
care cauză flaierul face parte din categoria maşinilor de tors preliminar 
(tors gros). În. raport cu funcțiunile pe care le îndeplinește, flaierul se 
compune din: dispozitiv de alimentare, dispozitiv de laminare, dispozitiv 
de alimentare, dispozitiv de laminare, dispozitiv de torsionare-infásurare. 

_ Rama de alimentare poate fi de două feluri: pentru alimentare cu bandă 
simplă și pentru alimentare cu bandă dublă din cana 2. Se compune 
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din batiul 1 (fig. 139) pe care se gúsesc rolele de conducere 4, bara E 
conducere ó si dispozitivul de oprire automată a mașinii, compus din 
celula fotoelectrică 3, care produce oprirea mașinii în cazul lipsei unei 
benzi, din cauza golirii cánii sau a ruperii. 


4 7 857 4 16 2 7 79 16 


Fig. 139. Schema tehnologică à flaierului tip Ingolstadt. 


Sistemul de laminare are o lungime de 115—120 mm, care trebuie să 
fie mai mare decit lungimea maximá a fibrelor. Sistemul de laminare este 
prevăzut cu o pereche de cilindri de alimentare 8 gi 8’ (fig. 140), două 
perechi de cilindri intermediari 9, 9', 10, 10'; curelusa 6, cilindrii debi- 
tori 14, 14' şi condensatoarele 7, 13, si 16. Cilindrul de alimentare infe- 
rior (fig. 140), cu diametrul de 32-mm, este prevăzut cu caneluri longi- 
tudinale, iar cilindrul superior de presiune 8’, cu diametrul de 52 mm, 
este îmbrăcat cu un mangon de material plastic. Presiunea asupra, cilin- 
drilor de alimentare se realizează printr-un arc; ea poate îi reglată fără 
trepte de la Ola 60 kgf și citită pe inelele surubului de reglare. Curelusa 6, 
care trece peste cilindrii intermediari inferiori 9 si 10, este tensionatá de 
rola de intindere 11, fiind confectionatá din material plastic. Cilindrii 
intermediari superiori 9” si 10' au o construcţie specială, fiind prevăzuţi 
cu un manșon de cauciuc 4 (fig, 141) curbat spre exterior, care constituie 
o perná de aer ugor deformabilá, Datoritá acestei constructii, acesti 
cilindri se numesc cilindri-balon. Cilindrii-balon sînt presatiin mod con- 
stant de către două arcuri, fixate in braţul pendular 17 (fig. 140). Dintre 
cel doi cilindri debitori, cel inferior 14, cu diametrul de 40 mm, are reliefuri 
Ine, iar cel superior 74’, cu diametrul de 52 mm, este acoperit cu material 
Plastic si preseazá asupra celui inferior, fiind actionat de arcul 21. Pre- 
Slunea se poate regla în mod continuu prin rotirea piulitei de mînă (de sus) 


21 — Exploatarea rațională — c. 1325 321 


CE Scanned with OKEN Scanner 


VW 


HTI 
Zigi 
| 


f 
Ti 
N $ | 
Fig. 140, Tren de laminare al unui flaier tip Ingolstadt. 
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22. Presiunea maximá este de 60 
kgf,in general insá de 40 kgf. La 
prelucrarea fibrelor sintetice, va- 
loarea ei creşte. Cilindrul superior 
debitor 14' este identic cu cilindrul 
superior de alimentare, astfel incit 
ei pot fi interschimbati. Condensa- 
torul 7, plasat înaintea cilindrilor 
de alimentare, este de alamă, avind 
conturul închis. Condesatorul 16 din- 
tre cilindrii de alimentare și cure- 
luşe este executat din material plas- 
tic, fiind deschis în partea supe- 
rioară pe o distanţă de 12 mm. Con- 
densatorul 13 din faţa cilindrilor de- 
bitori este pendular, compus din 
două jumătăţi suspendate, distanţa 
dintre ele fiind reglabilă în func- 
tie de fineţea semitortului. 
Dispozitivul de torsionare-infásu- 
rare este format din fusul vertical 
1, furca sau aripioara 2 (fig. 142), 
prevăzută cu braţul plin 3 şi braţul 
gol 4. Capătul superior al furcii este 


prevăzut cu canalul veritical 5 si | 


orificiul lateral 73. Pe braţul gol 4, 
prin brátárile 7 si 8 este fixată tija 
verticală 6, îndoită orizontal. și 
avind extremitatea látitá ca o lopă- 
ticá 10, prevăzută cu o tăietură incli- 
nată, care se termină cu un orificiu 
rotund 10'. Acest capăt inferior al 
tijei se numeşte deget presátor si 
are rolul de a. presa. semitortul în 
momentul infasurarii lui pe bobină. 
Fusul vertical 1 este echipat cu roa- 
ta dintatá 12. elicoidalá, care an- 


greneazá cu roata elicoidală 11, fixată. 


pe un arbore lung cit, magina. Pe 
fusul vertical 1 se sprijină liber bo- 
bina 74, pe suportul 16, care pri- 


meşte mișcarea în, mod independent 


de fusul furcii, de la roţile: dinţate 


Fig. 141. Cilindru balon. 


12 


Fig. 142. Dispozitivul de torsionare-infá- 


surare de la flaier. 


7 


PB: 
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elicoidale 18, fixate pe un arbore lung cit magina. Suportul bobinei este 
montat pe banca bobinelor 17 care, prin intermediul cremalierelor 19 
şi al roţilor dinţate 20, fixate pe un arbore lung cît mașina, primește 
mișcarea de ridicare și coborire. 

a. Funefionarea flaierului, Din cánile 2 (fig. 130) banda este condusă 
de către cilindrii de conducere 4 gi bara 5, inaintind prin tracţiunea, 
produsă de cilindrii de alimentare 8, 8' ai sistemului de laminare. În cazul 
lipsei unei benzi, ca urmare a golirii cănii sau a ruperii ei, dispozitivul 
fotoelectric 3 comandă oprirea maşinii gi aprinderea unui semnal optic. 
De la bara de conducere 5, banda trece prin condensatorul de alamă 7, 
care are rolul de a înmănunchea fibrele, evitind răsfirarea lor şi înfășu- 
rárile pe cilindri. În continuare, banda este introdusă între cilindrii de 
alimentare 8, 8’, de unde înaintează peste curelușa 6. Această curelusá, 
împreună cu cilindrii-balon 9' şi 10”, asigură conducerea şi un control 
sigur al fibrelor în zona de laminare, lucru ce permite obţinerea unor la- 
minaje mari — pină la 29. Aceasta este posibil datorită pernelor de aer 
ale cilindrilor, care cedează sub acţiunea presiunii la care sînt supuse de 
către arcuri, determinind o. stringere elastică între aceștia și cureluşă. 
Cilindrii-balon şi curelușa pot fi reglate faţă de cilindrii debitori, în funcţie 
de lungimea medie a fibrelor; acest ecartament trebuie să fie mai mic 
decît cea mai mică lungime a fibrelor. De la curelugá banda trece prin 
condesatorul reglabil 13, care are rolul de a stringe din nou fibrele din 
înşiruirea respectivă, înaintea cilindrilor debitori. Părăsind acest con- 
densator, insiruirile de fibre sint prinse de .cilindrii debitori. Viteza cu- 
relusei este aproximativ egală cu viteza cilindrilor de alimentare, în, timp 
ce viteza cilindrilor. debitori este de 8—29 ori mai mare. Această di- 
ferentá de viteză are drept consecinţă deplasarea fibrelor unele fata de 
altele, adică laminarea benzii. Pentru a asigura o deplasare corectă a 
fibrelor, corespunzătoare cu viteza organelor terenului de laminare, 
toti cilindrii superiori presează asupra celor inferiori, prin sistemul de 
arcuri descris anterior.  . T ia Asi | 

Curăţirea continuă a organelor trenului de laminare este asigurată 
printr-un. dispozitiv pneumatic, care absoarbe praful si scamele de pe 
cilindrii debitori şi din partea inferioară a trenului de laminare. Prin gura 
de absorbţie 15 și conducta secundară 25 (fig. 140) scama, -degeurile, 

- impuritátile etc. ajung in conducta principală, de unde sînt evacuate 
în, cutia de deșeuri. Din partea inferioară a trenului de laminare, impuri- 
tátile sînt absorbite prin conducta 24 si conducta principală 23. Curátirea 
cilindpilor-balon se realizează de către placa cu perii 72, care trebuie 
curățată la numite intervale de timp. Înşiruirea de fibre sub formă de 
bandă subtiatá gi lipsită de rezistenţă trece de la cilindrii debitori la 
dispozitivul de tensionare-înfăşurare. După cum se ştie, torsionarea are 
ca scop mărirea, forţei de, frecare între fibre, ca o consecinţă a aşezării 
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fibrelor sub formă de spirale in jurul axei geometrice a înşiruirii de fibre. 
Mărirea forței de frecare dintre fibre duce la creșterea rezistenţei semi- 
tortului, respectiv a firului. La flaier, torsionarea se efectuează de către 
furci, care la fiecare rotaţie imprimă ingiruirii de fibre o răsucitură, trans- 
formind astiel banda în semitort. De la cilindrii debitori, insiruirea de 
fibre intră în canalul vertical 5 al furcii 2 (fig. 142) și iese prin orificiul 
lateral 13 de unde, apoi, intră prin braţul gol 4 al furcii 2 si, la ieșirea 

| din acest brat, înconjoară degetul presátor 9, de două-trei ori, trece prin 

| orificiul 10” al acestuia, fixindu-se apoi pe bobină. Furca, rotindu-se, 
antrenează în mişcarea ei si ingiruirea de fibre (bandă, semitort) introduse 
în braţul gol al furcii, astfel încît, la o rotaţie a acestuia, semitortul-pri- 
mește o rásuciturá. Deci, numărul de rásucituri pe minut primite de 
semitori este egal cu turatia furcii. Acest număr de răsucituri se re- 
partizeazá pe toată lungimea de semitort debitatá pe minut, care este 
egalá cu viteza de debitare a masinii (Vz, m/min). Pentru a calcula tor- 
siunea produsá de flaier, se face raportul dintre turatia fuselor si viteza 
de debitare, obtinindu-se numárul de ráscucituri pe lungimea de un 
metru, conform relaţiei: | 


T="! [ris [m], 
Va 


in care: | 
T este tousiunea semitortului, răs/m; 
n —  iurafia furcilor, rot/min; 
V, — viteza de debitare, m/min. 


Pe másurá ce semitortul este produs pe flaier, se infágoará pe bobine 
sub formá de spire aláturate. Aceste spire se depun intial pe un suport 
cilindric, confectionat din carton, presat sau material plastic, pe care for- 
meazá straturile cilindrice. Pentru a evita derularea marginilor straturilor 
de la capetele bobinei, ináltimea fiecárui strat urmátor se micsoreazá 
cu o valoare mai mică decit diametrul demitortului. Se obţine astfel o 
bobină 74 (fig. 142), cu capetele conice. Pentru a obţine o astfel de infá- 
șurare la flaier sint necesare două feluri de miscári: migearea de rotatie 
a bobinei gi miscarea de conducere a semitortului in lungul ei. Pe măsură 
ce diametrul de infágurare a bobinei creşte, turatia ei trebuie să descrească, 
avind în, vedere că lungimea de semitort debitatá în unitatea de timp 
este constantă. Pentru a fi posibilă înfășurarea semitortului pe bobină 
trebuie sá existe o diferenţă între turatia bobinei şi turatia furcii, tu- 
rafia bobinei fiind la acest flaier mai mare, Rezultă deci cá bobina pri- 
mește o mișcare independentă faţă de furcă, cu o turație mai mare decit 
‘a furcii, turație care descrește odată cu depunerea fiecărui strat nou pe 
bobină. Mișcarea bobinei este transmisă de la un variator de viteză 
compus dintr-o pereche de conoizi gi un mecanism diferențial. Mişcarea 
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de conducere a semitortului este efectuatá de banca bobinelor 17, care 
executá o miscare de urcare-coborire a cárei cursá se miesoreazá la fie- 
care nou strat de spire depus. 


b. Mecanismul-baseulá al flaiorului. Acest mecanism indeplineste 
următoarele functiuni: | 

— schimbarea sensului de mișcare al băncii; l 

— scurtează cursa băncii pentru formarea conicitátii bobinei; | 

— deplasează cureaua pe conoizi în scopul micșorării turatiei bobinei, 

Părţile componente ale basculei sint reprezentate în figurile 143, 144, 
145. | 


c. Funefionarea basculei. Mecanismul-basculă primește mişcarea 
de la banca bobinelor, si anume: cînd banca 30 (fig. 143) coboară, crema- 
liera 4 face să oscileze antiorar bascula mică 5 care, prin șurubul 6, pre- 
sează asupra clichetului 9. Acesta oscilează in sens antiorar si eliberează 
bascula mare 7. Sub acţiunea arcurilor tensionate 27 , bascula mare 7 os- 
cileazá anterior si, prin pirghia-furcá 2, ridicá tija verticalá 3 care deter- 
miná oscilarea in sens orar a pirghiei unghiulare 31, iar tija orizontalá 
92 deplasează cele două roti gemene prin care se schimbă sensul de mişcare 
a băncii. Simultan cu oscilatia în sens antiorar a basculei mari 7 (fig. 144) 
prin surubul-tampon 20 din dreapta indepárteazá clichetul 17 din dintii, 
rotu-stea 18 si, prin arcul 33, apropie si 
introduce clichetul 76 in dinţii rotii-stea 
18. În aceste condiţii, roata-stea se rote- 
ste cu o jumátate de dinte. 

Miscarea de rotatie a rotii-stea SR cu 
o jumátate de dinte se datoreste greutátii 
G (fig. 144) care trage de cablul 21, ce se 
desfágoará cu o lungime foarte micá de pe 
tamburul 78. Acest tambur se roteste 
datorită desfășurării cablului 27 si trans- 
mite mișcarea prin roțile dinţate 19, 20 
axului filetat 6. Axul filetat rotindu-se, 
deplasează suportul-furcá, producind de- 
plasarea curelei pe conoizi, 

Axul filetat, prin roata de schimb 
Sy rp transmite mișcarea prin, roţile 200 s 
si z, la axul basculei 22. Axul basculei, 
prin roata dintatá R, deplasează crema- 


Fig. 144. Bascula-roata stea: 


] j 1 culisa 14 (fig. 143 16,17 — clicheţi: 18 — roata-stea: 25= 
liera Z (fig. 145) m. m ( à ; ) şuruburi de reglare care delimitează 
prin care lungimea utilă a cremalierei R apropierea clichetilor 16, 17 tată de 


. : roata-stea; 26 — tampoane reglabile 
se scurteazá. Scurtarea  cremalierei 4 alo bo Den e ME 


„d 
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(fig. 143) are drept consecinţă scurtarea cursei băncii, producind conici- 
tatea la capetele bobinei. 

De menţionat că legătura dintre axul basculei 22 (fig. 145) si roata 
stea SR liberă pe acest ax gi pe acelaşi mangon, cu roata Z, se realizează 
prin roțile 2, 29, 23, Sy y si Su rr fixă pe axul 22, 

Din fig. 145 se observă deci că roata-stea SR, în momentul cînd 
este eliberată de clicheti, se va roti cu o jumătate de dinte datorită mo- 
mentului de rotaţie dat de către mecanismul format, de tamburul 76, 
cablul 21 și greutatea G. Unghiul cu care se roteşte axul basculei 22, res- 
pectiv roata R, depinde de roţile de schimb Su m 9, rz Care condiţionează 
conicitatea bobinei. Unghiul cu care se roteşte axul filetat 6 şi deci 
distanţa cu care se deplasează cureaua pe conoizi depinde de asemenea de 
roțile Sy 7, Sy zz si, în special, de roata de schimb S 


w III* 
d. Calcule cinematice și tehnologice la flaier 
Calculul turatiei fuselor (fig. 146) : 


n, nsn. E 25 4 ggg. 120m ay 
D Za Z4 1 26 220 Zo Z4 
XOLA 4 49.2, 5, 
17 28 Za Za Za Za 


z,—22...48; z = 44...67; m = 22.. 23; z4 = 28. . .29; 


.—1612.2,2. i min: 
D, mi us 402 rot/min; 


= 1612 .48,23 _ 
Me gine 2 4m 1550 rot/min. | 


Calculul vitezei de debitare: 


V, —1440. 120,7 Za 45 Ra b 34-40 — 


— o — — s —— a — e’ 


220 za z, 30 45 c 1000 


22 22 35 
= 9,9: 7,740: 2 — 445 m in: 
Va min ' 67 29 100 i [min; 


48 23 45 _ 
V, nas = 3,8 T 80 ow 163 m/min. 
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Fig..146, Schema cinematicá a flaierului a.p. Ingolstadt. 
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Calculul laminajului : 


L=>P, 7% Rb, RL 40 40 70 1 40 RL, 


A 21 RL, 26 40 32 21 96 40. RL, 
e C, <)> br 018.8 Is. Re: 


RL, = 33... 60 dinţi 
RL, = 33... 60 dinţi 


RL = 89... 100 dinţi 
Liu = 0,16 ES -89 = 7,85; 


‘Ahi 


Emos = 0;16 “= + 100 = 29. 


Calculul laminajului partial intre cilindrul alimentator şi mansoanele 
de laminare : 


= 27, Bla 40 _ 0, Bl, 08%. Pia. 
BD 82 REQ ap: ^ (5 RL; i E; * 
L, ae, = 0,48 ` S = 0,92; RL, = 30 ...33; 


Li maz = 0,84 - E = 1,8; RL, = 36... 42. 


Calculul torsiunii : 


28 35 
T I Li S ie 17 28 = ug M 
Va 45 Rp b m-40 T obüp' 
Rap A 
^ 80 a c .1000 
T — 
bRg 
Rp = 40...80 dinţi; 
a — 45 dinti:; 


b — 45 gi 35 dinti; 
c — 70 si 100 dinti; 


T „ın = 10,98 - STS = 9,55 răs/m; 


| 


Tas = 10,98 - = = = 35,1 răs/m. ` 
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Calcule de înfăşurare 


Aceste calcule au ca scop determinarea numárului de dinti la urmátoa- 
rele roti de schimb . 

— roata băncii bobinelor Hj (fig. 146); 

— roțile de schimb Rs, R,,, care se schimbă la diferente mari de fi- 
nete ale semitortului; 

— rotile de schimb ale basculei: 


Ri, Ri,» Ri, s fig. 143, 144, 145 (Sor Soi Sw i219 v. bascula). 


e. Calculul numărului de dinţi ai roților de sehimb ale băncii. Viteza 
băncii bobinelor depinde de viteza de debitare, de diametrul bobinei si 
de numárul de spire depuse pe o lungime de 10 cm din ináltimea bobinel. 
Viteza báncii trebuie sá corespundá, in primul rind, cu finetea semitor- 
tului. 

Calculul roții băncii R, (fig. 146) are la Bază numărul de spire pe 
10 cm, folosind relaţia: 


n, = «, Nm, (1) 
jn care: Ñ 


n, este numárul de spire pe 10 cm; 
a, — factor de infágurare; 
Nm — numárul metric al semitortului. 


Factorul de infágurare «, depinde de felul furcii (normală sau cu role), 
de felul materialului (bumbac, liná) si de fineţea semitortului avînd 
valorile 16—38; pentru liná pieptánatá o, — 16 ... 31. 

După schema cinematică, numărul de spire pe 10 cm se calculează 
cu relafia: 


n, — K ! A (2) 


jn care: 


 K = 341 reprezintă constanta de transmisie ; 
Hs, Rs, Rp — roti de schimb ale băncii. 
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Egalind expresiile (1) si (2), se obţine: 


ta R 
a, Nm = K (3) 
R, Hg 


$1 
Din relatia (3) se poate calcula roata băncii Ry in functie de finetea 
semitortului, presupunind un anumit numár de dinti pentru roțile Rs 
(18—34 dinţi, 6 variante) şi Rs, (54—70 dinţi din 6 variante): 


R 
TE QM. ee 4 
Ry = KL (4) 


$1 


Rezultá, deci, c& numárul de dinti ai rotii báncii este invers propor- 
tional cu |/Nm: 


Rg YNmU (5) 


Relatia (5) este valabilá pentru cazul cind nu se schimbă «,, Rs 
si Ra- : : 


Exemplu. Cunoscind că pentru obținerea unui semitort cu Nm 2 la 

flaierul Ingolstadt se lucrează cu roțile de schimb R., = 20, R., = 68, 

iar factorul de infágurare «, = 31, sá se afle numărul de dinți ai roții 

băncii. De asemenea, sá se calculeze numărul de dinți ai roții Hj care 

trebuie folosită pentru obţinerea unui semitort cu fineţea Nm 3,5 în 

aceleaşi condiții. | | 
Rezolvare. Folosind relatia (4): 


R 
R= Kon MA EL 


R, a, (Nm 20.31: V2 Es 


Conform relaţiei (5): 


; ] — — : /9 
Ry = R, IXE = 26-2 = 20 dini. 
V Nm' VES! 


f. Caleulul numărului de dinţi ai roţilor basculei. Acest calcul are 
ca scop de a afla numărul de dinţi în special ai roții R; (fig. 146), care 
este în funcție de fineţea semitortului. 
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Cunoscind cá numárul de straturi dintr-o bobiná pliná trebuie sá fie 
egal cu numárul de deplasári ale eurelei pe conoizi in timpul levatei, 
se scrie egalitatea: 


n = Ne (6) 


Numárul de straturi este dat de relatia (7): 


D—d 
ss , 4 
n 2g ( ) 


in care: = 178 mm este diametrul bobinei pline; 


D 
d — 44 mm — diametrul mosorului; 
g — grosimea unul strat; 
= Cg ‘ 8 
5 Nm” (9) 


în care: C, = 0,62 ... 0,72 coeficientul de grosime. 


Coeficientul de grosime C, depinde de finetea si de torsiunea semi- 
tortului si se determiná experimental. 
De relaţiile (7) şi (8) se obţine: 


wÜpoq-y Nm c v c ee 
Pi ug fem perma, um | . (9) 


Numárul total de deplasări n, ale curelei pe conoizi rezultá din re- 
latia (10): | s ES | 
a E, (10) 
in care: 


L, =270 mm este lungimea utilá a conoizilor ; 
L;.: — distanţa de deplasare a curelei pentru un strat 
[relatia (11)]; 


1 32 R; 83 80 R; 
Li = S05 = 230,5: "—: (04) 
2-24 24 Ri, 20 R; Ry, Ri, 
R. 
| ! 230,5: — în i 
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Folosind egalitatea (6), se obtine: 


D t VNm 
2 Cg 


R; R 
2 


= 3,77 +t, (12) 


T 


Roata A;(S,,; — basculá) se schimbă numai în cazuri rare, cînd se 
trece de la un semitort de fineţe obişnuită la un, semitort gros. Pentru 
semitortul normal R, = 28 dinţi, iar pentru semitortul gros R; = 
= 36 dinţi; R, este roata principală de schimb a basculei (35—73 
dinţi). 

-Roata de schimb R;, are în mod normal 20 de dinţi. Pentru trepte 
de reglare mai fine se pot folosi roti R;, = 17 şi 25 dinţi. | 


Rezultá, deci, cá pe baza finetii semitortului se va calcula in special 


numărul de dinţi ai roții R;, din relaţia (12): 


_E; yNm 


(13) 


De menţionat că numărul de dinţi pi roții R;,, calculat cu relaţia (13), 
u corespunde exact cu cel necesar unei infásurári corecte, din cauză 
că raportul dintre Nm al semitortului si distanţa de deplasare a curelei 
pe conoizi depinde de mai multi factori ca: torsiune, natura fibrelor, 
umiditatea, felul furcii, numărul de spire de pe degetul presător. 

De aceea este necesar ca în timpul obţinerii primei levate să se 
urmărească tensiunea semitortului. Dacă, de exemplu, tensiunea semi- 
tortului este prea mare, cureaua de pe conoizi trebuie deplasată puţin 
spre stinga, lucru ce se efectueazá prin eliberarea rotii-stea, cu un număr 
de 1—5 dinţi, și invers, în cazul cînd tensiunea este prea mică, roata-stea 
este rotitá cu citiva dinţi în sens invers mişcării normale. Corectia numá- 
rului de dinţi ai roții R;,(S,, 17) se face pe baza relaţiei: 


K-Z 


R;, nou — Ri, vechi + 


3 
Yu 


in care: 


K = 645 pentru R, = 28 gi R,, = 20; 
Z — numárul de dinti cu care a fost rotitá roata-stea; 
L, = lungimea utilă a conoizilor. 
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Producţia flaierului se calculează cu relaţia: 


Vai: 60: F 
p, = A CTU. 
Nm + 1 000 


g. Reglarea flaiorului. Reglarea flaierului se efectueazá privind ur- 
mátorii parametri: laminaje, ecartamente, torsiune, infágurarea semitor- 
tului, presiuni. 


1. Laminajul se regleazá in funetie de finetea semitortului si de 


calitatea materialului fibros. Laminajul partial intre cilindri alimenta- 
tori şi mangoanele de laminare se reglează prin schimbarea roților RL;, 
RL, (fig. 175), iar laminajul total prin schimbarea roţilor RL, RL, şi 
RL,. Întinderea între cilindrii de alimentare şi cureluse are valoarea 
optimă cuprinsă între 1,03 și 1,08. | | 


2. Ecartamentul dintre cilindrii alimentatori si cilindrii debitori este 
de 115—250 mm, in functie de lungimea maximá a fibrelor. Ecarta- 
mentul dintre cilindrii debitori şi cilindrii curelugelor poate varia între 
31 şi 46 mm. În cazul prelucrării fibrelor sintetice se va folosi ecarta- 
mentul maxim (46 mm). Cilindrii-balon, de obicei, sînt așezați fara a 
depăși curelușele spre cilindrii debitori. La prelucrarea fibrelor mai lungi, 
cilindrii-balon pot fi deplasati mai puţin spre cilindrii debitori. Periile 

“curátitoare rămîn la o distanţă constantă faţă de cilindrii-balon. 


3. Presiunea asupra cilindrilor alimentatori se reglează prin rotirea 
unui surub cu cap pătrat la una dintre valorile 0—60 kg in mod continuu. 
Valorile corespund cu o anumită poziţie a inelelor montate in interiorul 
cutiei arcului. Pentru. inelul Z, în dreptul marcatiei se obţine o presiune 
de 10 kgf, pentru inelul 2 — 20 kgf, inelul 3 — 40 kgf, inelul 4 — 60 kgf. 

Presiunea pe cilindri este în funcţie de lungimea fibrelor, de fineţea 
semitortului, coeficientul de frecare dintre fibre, forţele de reţinere a 
fibrelor în cimpul de laminare. Reglarea presiunii la cilindrii debitori 
se face tot de la un surub, asemănător ca la cilindrii alimentatori: între 
0 şi 60 kgf. Pentru lină albă se recomandă presiunea de 40 kgf, iar pentru 
fibre sintetice ondulate presiunea se va alege mai mare. 


4. Torsiunea efectuată de flaier se reglează în funcție de fineţea semi- 
tortului, de natura, lungimea și finetea fibrelor, prin schimbarea roţilor 
Rp $1 a, b, c (fig. 146). 


5. Unghiurile de înclinare a celor două conuri de la capetele bobinei 
trebuie astfel reglate, încît să nu cadă spirele marginale. Aceasta se 
reglează prin roţile R,,, R; și prin roata cremalierei de la basculă. 
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D. Sistemul de preparatie tip SACM 
(Societatea alsacianá de constructii de magini) 


Este primul sistem modern de preparatie introdus in tará, montat 
la Fabrica de postav — Buhuşi şi Fabrica de lină pieptănată — Bucu- 
resti. Acest sistem este de provenienţă franceză si se livrează în două 
variante. 


Sistemul de preparatie prescurtat 


porcii Utilajul folosit 


———— e a aan O i N N N N N II 
Varianta I 


Laminor amestecător 

Laminor rapid cu cîmp dublu de ace 
Laminor cu reglare automată a laminajului . 
Laminor rapid cu un cîmp dublu de ace 
Flaier gros | 

Flaier fin 


Ha WN be 


Varianta a Il-a 


Laminor amestecátor 

Laminor rapid 

Laminor cu reglare automatá a laminajului 
Laminor rapid cu debitarea in 2 cáni, bandá simplá 
Laminor rapid cu debitarea in 2 cáni, bandá dublà 
Laminor de mare intindere vei 


K—_——_——___—_—____ 


da Co IN ay a 


Laminoarele rapide folosite de sortimentele SACM „cuprind aceleaşi 
dispozitive ca și cele ale sistemelor arătate. Dispozitivul de laminare 
cu cîmp de ace se caracterizează printr-un număr mare de căderi ale 
baretelor (1 000—1 200 cáderi/min), ceea ce a devenit posibil prin folo- 
sirea unor guruburi de antrenare cu trei inceputuri. Astfel a fost posibilă 
Și realizarea unei viteze mari de debitare (in mod practic pinà 
la 80—100 m/min), Laminoarele sint înzestrate, după nevoie, cu dispo- 
zitive de infágurare a benzii pe bobină in cruce, la care mişcarea de 
conducere este realizată de către pilnia de condensare, cilindrii infágu- 
rători efectuind numai mișcarea de rotaţie, sau cu dispozitive de depunere 
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în cană. La trecerea a III-a se folosește laminorul rapid cu sistemul de 
reglare automată a laminajului. Sistemul funcționează după principiul 
variaţiei vitezei cilindrilor de alimentare, în, funcţie de grosimea instan- 
tanee a fasciculului de benzi alimentat. Pe lingă elementele intilnite si 
la alte sisteme (ca role de măsurat, memorator), acest sistem automat 
cuprinde un variator de viteză hidraulic, de unde și denumirea de hidro- 
regulator. Variatorul transmite variațiile cilindrilor alimentatori, prin 
intermediul unui diferenţial. 

Caracteristicile principale ale acestei maşini sînt: 


Numărul de capete 1 

Dublajul maxim 12 

Viteza de debitare : 28—142 m/min 
Laminajul 5—15 


Numărul de căderi ale baretelor/min 680—1 440 

Numărul de barete 

Lăţimea cimpului de ace 226 

Valoarea torsiunii 0,3—11 răs/min 
Ecartamentul între cimpul de ace și cilindrul debitor 20—50 mm 


Sortimentul prevăzut cu laminor finisor de mare întindere la ultima 
trecere este indicat pentru prelucrarea linurilor fine si semifine, lucrind 
cu torsiunea falsă. La acest sortiment se obține pretort. Laminorul de 
mare întindere este înzestrat cu un dispozitiv de laminare, prevăzut cu 
cureluse şi cilindri intermediari (călăreţi), care asigură un bun control 
al firelor în timpul laminării şi permite obţinerea unor laminate de 10—30. 
Caracteristicile tehnice ale laminorului de mare întindere SACM (1962): 


Numărul de capete E 


Numărul bobinelor pe un cap 4 
Limitele laminajului - 7,4—20,05 
Limitele vitezei de debitare . 5—91 m/min 
Lungimea maşinii i > 13 m 
Lăţimea 3,3 m 


„ Sortimentul înzestrat cu flaiere la ultimele două treceri, flaier gros 
gi flaier fin, este destinat pentru prelucrarea fibrelor sintetice 100% 
sau în amestec cu lină gi celofibră, Acestea se caracterizează prin faptul 
că produc o torsiune reală a benzii subtiate, obtinindu-se semitortul, 
care asigură o rezistenţă suficientă chiar în, cazul prelucrării fibrelor cu 
netezime mare (fibrele sintetice), lipsite de adeziune intre ele. Flaierele 
se caracterizează și prin aceea cá pot realiza laminaje mari, piná la 20, 
precum și 0 viteză de debitare pind la 35 m/min. In ce priveşte 
construcția și funcționarea flaierului tip SACM, acestea sint asemănătoare 
cu cele arătate la flaierul tip Ingolstadt, cu deosebirea că flaierul gros de 
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la penultima trecere este prevázut cu un sistem de laminare cu barete 
cu ace. | NE 

În ce privește întreţinerea mașinilor din preparatia filaturu, precum 
si defectele de benzi gi semitort, v. „Cartea filatorului de lină“, pag. 225— 
227. 


E. Controlul tehnice al pretortului 


Controlul tehnic al benzilor, al pretortului sau semitortului, în cadrul 
secţiei de preparatie din filatura de lind pieptănată, constă in: 

— determinarea finetil; 

— determinarea neregularități. 

Fineţea benzilor sau a pretortului se determină cu ajutorul balanței 
de numerotare şi al unui aparat de măsurat lungimea, prevăzut cu o 
rolă de presare. În scopul efectuării probei, se măsoară lungimea benzii 
de 5—10 m sau a pretortului de 25—50 m (bandă dublă) cu ajutorul 
aparatului de măsurat prevăzut cu rolă de presare. 

Neregularitatea benzii constituie un obiectiv de control foarte impor- 
tant în filatura de lind pieptănată. Fiecare dintre trecerile care formează 
sortimentul de preparatie trebuie să contribuie la îmbunătăţirea unifor- 
mităţii benzilor si a pretortului. 

În ultimul timp, pentru determinarea neregularitátii înşiruirilor de 
fibre sub formă de benzi, pretort sau semitort, se folosesc cu mult succes 
regularimetrele electronice, ca aparate Uster, care permit obţinerea unor 
valori precise ale neregularitátii semifabricatelor și a firelor. Cu ajutorul 
acestor aparate se pot obţine diagrame, prin ale căror studii se pot deter- 
mina exact cauza şi locul din, procesul tehnologic sau al unei mașini care 
a determinat neregularitatea. i 


„Capitolul XIX. 


Torsul fin 


A. Consideratii generale 
Filarea (torsul fin), in cadrul filaturii de liná pieptánatá, este operatia 
prin care pretortul sau semitortul se subtiazá (lamineazá) piná la finetea 
prescrisá a firului, se torsioneazá puternic $1 infásoará firul obtinut pe 
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ţevi. În filatura de lină pieptánatá, spre deosebire de cea cardatá, lami- 
narea are o valoare mult mai mare, cuprinsă între 10 şi 20, fata de lami- 
najul de 1,1— 1,4 produs la torsul fin din filatura de lind cardatá. Valoarea 
mare a laminajului în cadrul torsului fin este posibilă datorită calitátii 
pretortului (semitortului), compus din fibre lungi, indreptate, parale- 
lizate, precum si datoritá uniformitátii mari. 

Afară de aceasta, pretortul obţinut prin divizarea vălului în filatura 
de lină cardată, avind fineţea apropiată de cea a firului, nu mai necesită 
un laminaj mare. Pe de altă parte, in filatura de lind pieptănată se urmă- 
reste obţinerea unui pretort, pe cît posibil mai greu, pentru a reduce 
cit mai mult numărul de treceri din preparatie. 

Torsiunea şi înfășurarea firului se realizează după aceleaşi principii 
cunoscute în filatura de lind cardată. 

Mașinile folosite în filatura de lind pieptănată, in cadrul filárii, sint 
cu acţiune continuă care, în funcţie de dispozitivul de torsionare-infá- 
şurare, pot fi: | 


— maşini de filat cu inele (ring); 
— masini de filetat cu aripioare, 
— Masini de filat cu clopot, 

. — mașini de filat centrifuge. 


În filatura de lină pieptánatá, masina utilizatá — aproape in exclusi- 
vitate — este cea cu inele. * ds are | 

Pentru linurile groase și lungi se folosesc maşinile de tors cu acţiune 
continuă: maşina de tors cu aripioare şi, în unele cazuri, mașina cu 
clopot. 


= B. Mașina de filat cu inele 
| „Unirea“ Cluj 


1. Descrierea maşinii 


Această maşină se compune din. următoarele părţi mari: 

— rastelul de alimentare; 

— trenul de laminare, is 

— dispozitivul de torsionare-infasurare, 

— mecanisme care actioneazá diferitele organe ale masinii. 

Din schema tehnologicá (fig, 147) se pot distinge urmátoarele organe: 
rastelul de alimentare 1, polita-suport 2 pentru bobinele de rezervá, 
dispozitivul de suspendare 3 a bobinei, bobinele 4, bara de conducere 5, 
bara cu conducátoarele de pretort 6, trenul de laminare compus din cilin- 
drii de alimentare 7— 8, cilindrii intermediari 9, 10 inferiori, peste care 
trece cureluga 13, condusá de rola 17 si tensionatá de rola 12, cilindrii 
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Fig. 147. Schema "tehnologică a mașinii cu inele din filatura de 
lină pieptănată. 
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intermediari superiori 14, 15, 16, 17 şi cilindrii dabitori 18, 19, cilindrul 
curátitor 20' și placa-perie 20. 

Sub cilindrii debitori se gásesc in dreptul fiecárui fus tuburile de 
absorbţie a pretortului rupt (pneumafil) 22. 

Dispozitivul de torsionare-infágurare se compune din: conducátorul 
de fir 23, inelul antibalon 23”, fusul 24, inelul 31, cursorul 33, banca 
inelelor 32. 

Fusul este prevăzut cu nuca 25 care, prin banda 30, primește mis- 
carea de la tamburul fuselor 29. Pentr u oprire, fusul este înzestrat cu 
frina de genunchi 27. 

În ce priveşte funcționarea maşinii pe trenul de laminare, v, „Cartea 
filatorului de liná^, pag. 234— 236. 


. 2. Dispozitivul de torsionare 
şi infasurare 


Se compune din fusul 1 (fig. 148), care este antrenat in miscarea de 
rotaţie de rola 70, fixată pe un arbore longitudinal. Arborele 11 este 
echipat din loc in loc cu roti de trans- 
mitere a mișcării prin banda 9 $1 nuca 
fusului 6. Dispozitivul cuprinde” inelul 
2, pe care se găsesc cursorul 3, conducă- 
torul de fir 5, inelul antibalon 4 si 
frina de genunchi 7. De la cilindrii 
debitori, firul trece prin conducátorul 
de fir 5, care este fixat in prelungirea 
axel geometrice a fusului, apoi prin 
inelul antibalon 4 fixat intre conducá- 
torul de fir si banca inelelor, de unde 
trece prin cursor si se fixeazá de teava 
fusului 7. 

Datoritá miscárii de rotatie a fusu- 
lui Z, acesta antreneazá in miscarea sa 
firul, care obligă cursorul 3'să alerge 
pe bordura inelului 2. La o rotatie a 
fusului (respectiv a cursorului), firul 
primeşte o răsucitură, adică numărul 
de rotații pe minut ale fuselor este 
egal cu numárul de torsiuni care se 
Fig. 148. Dispozitivul de torsionare- "8Partizeazá de-a lungul firului debitat 

infdsurare, in timp de 1 min (viteza de debitare). 
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Deci, torsiunea firului, adicá numárul de rásucituri pe lungimea de 
1 m este egal cu: 


n w . 
T = — [rás/min], 
Va 
unde: n, este turatia fuselor; 
V,  — viteza de debitare, m/min. 


Organul principal al acestui dispozitiv il constituie fusul, întrucit 
de acesta depinde turatia mărită şi, deci, productivitatea maşinii. 

La maşinile moderne, fusele sint prevăzute cu lagăre cu rulmenţi, 
iar stabilitatea lor în timpul mișcării este asigurată de baza si bucsa 
fusului. "E 

Cele mai moderne sint: SKF-Norma (Fabrica suedezá de rulmenti). 
Cu aceste fuse se pot realiza turatii pînă la 10 000 rot /min. 

Pentru fixarea cit mai perfectá a tevii, fusele moderne sint prevázute 
la capátul superior cu un dispozitiv special cu un buton si un arc. 


3. Antrenarea fuselor 


La masinile cu inele clasice, antrenarea fuselor se efectueazá de la un 
tambur prin intermediul unei benzi si al unei role de intindere. 

La maginile moderne existá sisteme de antrenare a fuselor prin benzi 
puse in miscare de la arborele longitudinal al masinii prevázut cu role. 
La masina ,Unirea“-Cluj antrenarea fuselor se face prin benzi si role, 
o bandă putind acţiona 8—12 fuse. Unele maşini sint dotate cu dispozi- 
tive de antrenare rigidă a fuselor (fig. 149). În acest caz, transmiterea 
mişcării se face prin roţi elicoidale sau prin roată dintatá melcată şi 
surub, care poate să aibă pînă la patru începuturi; fiecărui fus îi cores- 
punde un șurub. | | 


4. Banca cu inele, tipuri de inele, cursoare 


Banca cu inele constituie suportul mobil pe care se montează inelele. 
Ea se construieşte din tablă, sub formă de secţiuni, cu lungimea cores- 
punzătoare distanţei a 8—12 fuse. Banca inelelor este prevăzută cu un 
orificiu (fig. 150) în dreptul fiecărui fus, astfe] incit sá permită men- 
tarea inelului. Sectiunile băncii se sprijină pe picioare sau suporturi care 
primese o: mișcare de ridicare-coborire de la mecanismul báncii inelelor. 

Inelele se deosebesc intre ele prin forma lor, care este determinatá 
de felul cursoarelor folosite, deosebirea fácindu-se si prin márimea dia- 
metrului lor interior, Pentru a nu se produce ruperi de fire, diametrul 
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inelului trebuie sá fie aproximativ dublu fatá de diametrul tevii goale. 
Diametrul ţevii pline este, în general, cu 5—8 mm mai mic decit diametrul 
inelelor. În filatura de lină pieptănată se folosesc următoarele tipuri de 
inele: 
— cu secțiunea în formă de dublu T (fig. 151, a), cu bordură dublă; 
— cu secţiunea transversală in formă de T, care au o bordură de 
6 mm, folosite pentru cursoare tip c; 


La DE 


AS 
Y VL — A ZZLINS 


4 
Fig. 149. Dispozitivul de antrenare rigidá a fuselor 


— eu secţiunea de formă specială (fig. 150, b), utilizate în cazul 
cursoarelor tip ureche (H.Z.); 

_— moderne de formă tronconicá sau de alte forme[speciale, prevăzute 
cu dispozitive de autoungere. | 

Cursoarele sînt piesele cele mai mici din cadrul dispozitivului de 
torsionare-infágurare. Cursorul poate influenţa hotáritor atît calitatea 
firelor si a ţevilor pline, cit si productivitatea maşinii. 


` Fig, 150, Secţiune prin banca inelelor. 
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b C d 
Fig. 151. Tipuri de inele. Fig. 152. Tipuri de cursoare. 


După felul şi forma lor, cursoarele pot fi de următoarele tipuri: 

— tip C (fig. 152, a); 

— tip Grain (fig. 152, b); 

— tip HZ3 (fig. 152, c); 

— tip ureche pentru inele conice 4 (fig. 152, d). 

Alegerea cursoarelor şi a finetii lor se face avindu-se în vedere, 
în primul rind, fineţea firului, asa după cum se vede în tabelele 36 
si 37. eu | 

În tabelul 36 sint prezentate date pentru cursoarele tip C. 

Numárul cursoarelor tip ureche HZ, in functie de finetea firului, 
este arátat in tabelul 37. 


Tabelul 36 
Numărul eursoarelor in funcție de fineţea firului 
Tip € 

——!——— À—— Q————— ——— X — á— —— À——sr  —M m "— A £655 €(Cz'( lu M RN PR RR 

| Tex | 72 | 50 42 36 281 | 22 
Finetea firului DTO DU a WES jet ema 

Nm 14 i 20 24 28 36 45 

Numărul cursorului tip C l =} 18 | 1i 8 5 | 3 | 2 
CL SBI E RR UR NI. 


Tip HZ 
Tex 36 | 312 28 25 22 18 
inefea firului | A A) AAA A | | | qx 
Finet a Nm 23 32 36 40 46 56 
Numărul cursorului HZ 18 19 19 x 20 21 24 
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Cursorul trebuie să se deplaseze pe inel in mob uniform gi fără șocuri, 
astfel incit, prin frecarea uniformă între cursor gi inel, tensiunea in fir 
sá rămină aceeaşi şi, deci, să se obțină aceeași tărie a ţevilor pline. Inelele 
cu autoungere permit viteze mai mari ale cursoarelor, care pot atinge, 


în mod obișnuit, 20—25 m/s. | 


5. Înfăşurarea firului la magina cu inele 


Această operaţie necesită următoarele mişcări: 

— mişcarea de rotaţie a fuselor necesară formării spirelor pe fus; 

— mişcarea de conducere, adică mișcarea de ridicare-coborire Și 
mişcarea de săltare. 

Mişcarea de ridicare-coborire are scopul de a realiza conducerea firului 
în vederea depunerii stratului dublu de fire, iar mişcarea de săltare este 
necesară pentru deplasarea straturilor duble in vederea depunerii lor 
succesive pe toată lungimea ţevii. 

Mişcarea de rotaţie este efectuată de fus, care, prin intermediul 
firului, trage după sine cursorul ce alunecă pe inel; acesta, datorită 
frecărilor faţă de inel si dé aer, precum și datorită masei sale, rámine 
în urmă faţă de fus. Lungimea de fir cuprinsă între fus $1 cursor, care 
corespunde ráminerii în urmă a acestuia, se va infágura sub forma de 
spire pe ţeavă. Ráminerea în urmă cu o rotaţie a cursorului fata de fus 
are drept consecinţă formarea unei spire, adică diferența dintre turatia 
fusului si cea a cursorului este echivalentă cu numărul de spire depuse 
pe ţeavă timp de un minut, conform relaţiei: 


n, = Ny E No, 


in care: n, este numărul de spire depuse pe ţeavă, in min; 
n, — turatia fusului, in min; 
,  -— turatia cursorului, in min. 
Mișcarea de ridicare-coborire' şi de săltare este realizată de mecanis- 
mul báncii inelelor (fig. 153). 


6, Mecanismul bancii inelelor 


. Acest mecanism se compune din pirghia orizontală 3 pe care este 
fixată rola 2; aceasta este in contact permanent cu cama J. Pe această 
pirghie se sprijină liber rola-tambur d,, selidará cu roata dinfata za 
care, prin roţile dințate Zg, z; și z,, primeşte mișcarea de la roata pentru 
clichet Rp (z, este pe același manson cu Rp) acționată de clichetul 4. 
Pe roata d, este fixat capátul lantului 5, care cu celálalt capát se fixeazá 
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P d M : 
P 2/50" T0) 27 =74 Zy=70 a, - 7/6 
Fig. 153. Mecanismul báncii inelelor. 


pe rola d,. Pe același ax cu d, este rola d, de care este fixat capátul 
lantului 6, ce se fixeazá cu celălalt capăt pe rola da. Solidar pe același 
ax cu d, se găsesc rolele d; și d pe periferia cărora sînt montate lanţurile 
7 si 8. Lanţul 7 conturează rola 4 şi se fixează cu celălalt capăt de supor- 
tul 9 al băncii cu inele Z1. Lanţul 8 conturează rola cu diametrul mic dy 
si se fixează pe suportul barei inelelor antibalon 72. 


a. Funcționarea mecanismului-miscarea 
de ridicare a băncii 


În scopul depunerii stratului de umplere, cama 1, apăsînd cu curbura 
de raze crescătoare asupra rolei 2, obligă pirghia 3 să oscileze in sens 
antiorar. Odată cu aceasta coboară și tamburul d,, care, fără sá se ro- 
teascá, trage lanţul 5; acesta, desfásurindu-se de pe rola 2, va roti 
in sens orar gi, odatá cu ea, si rola ds, astfel încît aceasta infásoará o 
porţiune oarecare din lanţul 6, Acest lanţ se desfăşoară de pe rola da, 
producind astfel rotirea in sens orar a rolelor d; si dg, infágurind în mod 
corespunzátor cu diametrul lor lanturile 7, 8 care, la rindul lor, contu- 
rind rolele d,, d¿, produc ridicarea báncii 77 si a inelelor antibalon. Cursa 
de ridicare a báncii este mai mare decit a inelelor antibalon, datoritá 
diametrului mai mare al rolei dg faţă de cel al rolei ds. 
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b. Miscarea de coborire a báncil 


Această mișcare este necesară depunerii stratului de separație, 
este produsă datorită greutăţii proprii a băncii, in măsura în care cama 1 
acționează cu curbura ce are raze descrescătoare asupra rolei 2 a 


pirghiei 3. 


c. Mişcarea de săltare 


La fiecare cursă a băncii, în vederea depunerii straturilor duble 
de fir pe ţeavă mai sus fafa de poziţiile anterioare, clichetul 4 (fig.153) 
acționează cu 1—5 dinţi roata pentru clichet Rp (roata-stea). Această 
roată, rotindu-se cu un anumit unghi, prin angrenajul de roti dinţate 
Za, Zo, Z3, Za roteşte în mod corespunzător tamburul d, care, la rindul 
lui, înfăşoară o mică porțiune din lanțul 5. Aceasta are ca urmare, în 
mod similar, aşa cum s-a arătat la mișcarea de ridicare a băncii prin 
sistemul de role-lanturi, săltarea băncii inelelor după fiecare cursă de 
ridicare si coborire, cu o porţiune care va fi mai mică decit grosimea 
sau diametrul firului. În raport cu fineţea firului, valoarea săltării 
variază, aceasta putindu-se regla prin schimbarea rotii-stea Rp. Numărul 
de dinti ai rotii-stea este proportional cu finetea in Nm a firului si, 
deci, invers proporţional cu fineţea in Tex a acestuia. 


7. Calcule cinematice şi tehnologice la maşina 
cu inele din filatura de lină pieptanata 


Transmiterea mişcărilor la diversele organe ale maşinii cu inele 
„Unirea“-Cluj. Pentru efectuarea calculelor cinematice şi tehnologice 
sint necesare datele din schema cinematicá a acestei maşini (fig. 154). 

Transmiterea mișcării la fuse se realizează de la motorul electric prin 
variatorul de viteză D,,, si Dy, la arborele roţilor de antrenare D, şi la 
nuca fusului d, prin intermediul benzii S. | | 

, — La cilindrii debitori: de la arborele roţilor de antrenare a fuselor 
prin angrenajul de roti dinţate z,, roţi intermediare Hz, Rra Za $i Zas 

_— La cilindrii de alimentare: dé la cilindrii debitori prin: roţile 
dințate z,, 26, Hi, Hi, z $i apoi Rr, 

— La cama mecanismului băncii: de la arborele intermediar cu 
roata R;,, R;,, 2g, Zg, surubul S si roata melcatá.z,p. 
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25-96 cM 
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Fig. 154. Schema cinematică a mașinii cu inele din filatura de lină pieptănată. 


a. Calcule cinematice 


Calculul turafiei ‘fuselor . . 


y 


D, 


= | „Pa, Dr t8 _ 4 poo. 2.20 +2 410000. 
D, d+ă . D 


Xe Xa F Xs 


3 


unde: 3 este grosimea benzii care transmite turatia la fuse; 


160 


D, min = 10 100 + mni 3 950 rot/min; 


Ny maz = 10 100 = = 12.000 rot/min. 
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Calculul turatiet şi a vitezei cilindrilor debitori: 


a Hn c 1 500 Qo Md 


l D 
d; = Wa Vasco A 


D, ' Ep 
= $02: —.-=; 


Dy, Rr, 
160 20 é TA 
Wy min = 552 i 109 119 == 39,2 rot/min; 
309 60 _ o. " 
Vpmag — 552 * 260 i 45 -" 875 rot/min ; 
3,14 ^ 30 * Ip . 
Y mu. 
+ 1000 -> 
755 8,14-30-39,2: - i7: 
D min 1 000 | ; I J 
- 9,14 + 30-875, .. : 
P wis ERES 82,5 m/min. 


1000 
b. Calcule tehnologice 


Aceste calcule se referá la determinarea laminajului torsiunii, a 
infásurári, precum si la calculul producţiei mașinii. 

Calculul laminajului. Laminajul se realizează între cilindrii ali- 
mentatori A și cilindrii debitori.D si se calculează conform regulii cunos- 
cute: | i 


D z R R 30 158 Rr, Rr | 
L = 3 za = .—. La Pe == 0,143 3 
A z B, z 30 27 Ry, H 


Us. 9 


A; 2 
Las = 0443 +9 - 38 = 845; 
60 
Lys, = 0143 + È +40 = 24,2. 
Calculul torsiunii. Dupá cum s-a arátat la dispozitivul de torsio- 


nare-înfăşurare a firului la mașina cu inele, torsiunea se poate calcula 
cu formula; 
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in care: T este torsiunea firului, rás/m; 
n, — turatia fuselor, rot/min; 
V, — viteza de debitare, m/min. 
Folosind expresiile privind turatia fuselor și viteza de debitare ară- 
tate în calculele precedente, torsiunea va fi: 


T= Di d + 5 Dr + 8, 
D, za Rr, TD d + 8, 
NM Li . . — 
D, Rr, % 1000 
Rp, 1000 2004-2 Rr, 95 1000 900.7. 
Ry, 314D — 28-2 35 Rp, 344:30 . RO 


T man = 200 + = = 150 rás/min; 


T maz = 200 - = — 1 100 rás/min. 


max 


“Roata propriu-zisă de torsiune este roata Rr, intrucit aceasta se 
schimbă in mod frecvent pentru reglarea torsiunii la mașină. Numărul 
de dinţi ai acestei roti rezultă din relaţia torsiunii și anume: 


Tina, = 000. 5 
"yw Ta 
Exemplu. Sá se determine numárul de dinti ai rotii de torsiune 
Rr, necesară pentru'a obţine un fir cu torsiunea de 550 rás/min, folo- 
sind o roată Rr, = 76 dinţi: 
Rp, = 200 + 22: — 200: 1 = 29 dinţi 
Fa T pe mad P 
— Calculul numărului de dinţi ai roții. de infágurare (Ry) (o. fig. 153). 
După cum s-a arătat anterior, roata-stea (Rp) de la mecanismul báncii 


inelelor se schimbă in, funcţie de fineţea firului pe baza următoarelor 


proporţii: 
| - + Rg Tek Nm 
Rp» Tex Nm! 
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in Care: | 
zi Ra, Ry reprezintă numărul dinţilor roții vechi gi ai roții noi; 
Tex, Tex' — texul firului in prima $i a doua situ- 
atie ; o un 
Nm, Nm' — Nm al firului in vechea, respectiv noua 
situație. 


Exemplu. Să se calculeze numărul de dinți ai rofii-stea Rp necesară 
unui fir Tex 25 (Nm 40) cunoscind că in vechea situație s-a prelucrat 
pe aceeași maşină un fir cu Tex = 28 (Nm 36) şi folosind o roată de 
intăşurare Rp — 75 dinți: 


MO alma, moe T 
j Tex’ 25 | 


sau 


fa 3 5-40 saan Yo 
Ry — TgNm — 75:40 — 84 dinti. 
Nm 35 


Calculul producţiei maşinii cu inele. Acest calcul se efectuează la 
fel ca la maşina cu inele din filatura de liná cardată, folosind relaţia: 


— Yp:Tex :60-F | CFU [kg/m], 


: 1 000 - 1 000 
în care: Tex este texul firului; 
F — numărul de fuse; 
V, — viteza de debitare; 
CTU — coeficientul timpului util. © 


Exemplu. Considerind că la o mașină cu inele cu 400 fuse se prelu- 
crează un fir cu Tex = 28, viteza de debitare fiind de 12 m/min, sá 
se calculeze producţia acestei mașini dacă CTU = 0,87: 


Vg-Tex-60-F — 12 - 28 - 60 - 40 
jo due E uec 9:90 9.69.5 Ol 
1 000 - 1 000 x 1000-1000. . | i 
Tinind seama de formula torsiunii: | 
T = 2t 
Va 


Viteza de debitare are expresia: 
y,— Y [m/ min]. 
; Ta | 
Înlocuind V, in formula producţiei, se obţine o nouă relaţie de 
calcul a producţiei mașinii cu inele; | 
p — my’ Tex: 60-P _ 


S CTU, 
P , F+1000+1000 © T 
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C. Planuri de filare 
Producția unei filaturi este organizată astfel, incit planul de pro- 
ductie să fie realizat gi depágit. Pentru indeplinirea planului de- pro- 
ductie și pentru obţinerea de fire cu caracteristicile prevázute in nor- 


mele interne sau în STAS-uri, procosul tehnologic de filare trebuie să 


i Tabelul 38 
Plan de filare pentru fir Tex 36 (Nm 28) amestec 55 % lind, 45% eeloliná 


(sortiment SACM) 


| 
Numărul — € K tea Kiez Va 
treceri Utilajul it "i. D | T af in m /min 
1 Laminor rapid cu 
hidroregulator 23 | 10 10 23 79 
ll | Laminor rapid cu 
a cimp dublu de j. 
ace fa 23 5 9,5 12 . ! 70 
111 Laminor rapid cu 
cîmp dublu de l 
ace 12 3 11,3 - 3,2 |. 70 
IV Laminor finisor de 
mare intindere 3,2 2 12,8 0,5 35 
Maşina de inele o 
SACM. 0,5 1 12,8 | (tex 36) — 
l Tabeiui 39 
Plan de filare pentru art. 100% liná fir 32/1 (pe utilaj SCHLUMBERGER) 
Numărul — t l Ga Y. : 
trecerii Utilajul B | d g/m m pin | «tu 
A Laminor amestec '2 x 9 9 40 . 80 70 
II | Laminor rapid 4 § 20 80 78 
II Laminor cu reglare 
automatá a lami- 
najului 9 9 20 90 74 
NW. Laminor rapid ` OE Y 8,3 12 80 68 
III | Laminor rapid i 2 8 > 3 80 © 65 
dV Laminor de mare DINI 
intindere 2 = 14,3 | 0,42 60 70 
23 — Exploatarea raţională — c. 1325 353 
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Tabelul 40 
Plan de filare pentru art. 45% lini, 70 şi 55% fibre polisterice 
(sistem prescurtat INGOLSTADT) 
' * EUN S ~ i I , 4 - didi did " 
-“Numárul |: FES G Ga | Va 
„de treceri Ugyan. - | aim | e | a | g/m m/min 
I Laminor rapid. 92 10 9,57 3 80 
IT | Laminor rapid 23 10 10 23 80 
I Laminor cu reglare : 
| automată a la-- | ) 
minajului " 23 8 9,2 20 80 
II Laminor rapid 20, 4 6,9 | 11,6 80 
III | Laminor rapid | 116 4 8,9 5,2 80 
IV Falier | | 5,2 1 | 13... |. 0,4 24,6 
| s ^ Plan de filare pentru art. 255-08 fir 
| MIU n Utilaj tip 
— — —— ORE PSU MINIS e NAMUR UE VERI RO BR AI A M 
z ies E | v cEVI EX p a = 
D . M. $us > = T ome 
E ME | sosea [2 |3 |Z 
+ Z WM | Vu Rs vbi S a 
-£ "| Denumirea | ET Ld EE al... E E 8 -— 7 
E utilajului | 2 lat Na s o d Bs 
2| X 35i | eg ad Elle [8 
E ! 138 | oS lee) $8 | &4 8 |s8 | Za | Se 
E ee.) a | 8 | Se 38 |-.8.- SE | SE | Se 
o o0, | FR | A | à | Be] R3 a TREAS: Ss 
Dj; L | E | Val P, | CUM 
I | Autolaminor | Js 7 
20 | 8 8 | 160| 20 | 36 | 85 820 | 0,70 
II | Laminor 
rapid 
pi 20 4 8 80 8,5 33 87 710 | 0,70 


III | Laminor 


rapid 85 | 2 | 71 | 17 | 24 | 30 | so | 365 | 0,68 


IV | Laminor | 
mare jintin- | 2 « 
ders 4 2 | 13,5 | 4,8 | 0,358] — |:65 355 | 0,70 


Finetea medie : linii sort 26P — 
inetea ( rt 26P = 
Fineţea celofibrei 3,75 pal 203i 


- 


2354. 


CE Scanned with OKEN Scanner 


fs. 


se desfăşoare in anumite condiţii și după anumiţi parametri tehnolo- 


gici, stabiliţi prin planul de filare. | 

Planul de filare cuprinde valorile cele mai corespunzátoare (optime) 
stabilite de filatori cu privire la datele necesare reglárii maginilor pen- 
tru obţinerea unui anumit fir. In planul de filare pentru fire de lină 
pieptănată sint cuprinse în mod frecvent: felul utilajului folosit, numá- 
rul de treceri utilizate în cadrul sortimentului de preparatie, finetea 
benzilor (pretortului) alimentate gi debitate, valoarea laminajului si 
dublajului in fiecare trecere, viteza de debitare etc. 

Pentru a intoemi un plan de filare, tehnicienii filatori se orienteazá 
dupá anumite valori limitá ale parametrilor tehnologici (laminajele 
minim şi maxim, numărul de dublări, limitele vitezei de debitare etc.) 
a căror depășire ar duce la o prelucrare: necorespunzătoare a materia- 
lului, fiind în dauna calităţii firului obținut. Tabelele 38—41 repre- 
zinta patru planuri de filare. 5 | 

| Tabelul 41 
36/1 50% lind si 50% eeloliná 
Sehlumberger 


ES a | s asl eects, gală 
S 1ziz [BE ox E PCDPIBEO x 
3 s | Se | Sa. |:8 1:83 =5 | Se | BS | 43 
E E 2p me a can cH ES 
E 3 | eS] oy | 3e | $8. | Su | $2 ^9. | SE 
z a pal | ee hae ae | Pa] oe. | 98 | S3.!Observajil 
+> = 2T 3 B at uw. 3 d 
Bs | 8 | 22 | 389 | 87^ | 58 | pi | 22 | Be | Be. 
es | 2 | 58 | Be | B8 | B. | se] Be | Be | Be |. 
AS Z | Z2 | zA | 25 | Z8 | Se | Z£ | 238 | 28 
Pp KE {oC b B | M. |I | nfs | nfs | nfs 
: | its. ER PME A — | Nu se emul- 
570| 1 t 1-4 1 | 1-| 8 | 25500) 38 000| 31750| sionează 
| 570! 1 | 2 1 "2 |: 1. | 45 |11 000} 16 000] 13 500 
250| 1 | 2 2 4 | 2 12,5 | 2950 4600 3775) ^ — — 
| 250| 8 2|2 [|.83 | 2 |1,6 | 400 680| 540 | 
(,USTER“, vol. II). : 
Lungimea medie amestec — 72 mm. 
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În ce priveşte întreţinerea mașinii cu inele gi defectele intilnite la 
această maşină, v. „Cartea filatorului de lină“, pag. 255—250. 


D. Controlul tehnie al firelor 
şi ţevilor 


Acest control are scopul de a urmări dacă indicele de calitate al - 


firelor produse corespunde cu cel prescris, cu normele interne sau cu 
STAS-urile în vigoare, astfel incit, in cazul constatării unor abateri 


fată de acestea, să fie luate imediat măsuri de remediere a defectelor 


atit la torsul fin, cit si la operaţiile premergătoare acestuia. 


Pentru a determina proprietăţile fizico-mecanice ale firelor se efec- 
tueazá următoarele probe: $ 

— neregularitatea firului, la planimetre sau la regularimetre elec- 
tronice Uster; 

— finetea firelor, cu ajutorul virtelnitei si al balanței de nume- 
rotare; | | | | 

— rezistenta si alungirea la tractiune, la dinamometrul pentru fire: 

— torsiunea firelor, cu ajutorul torsiometrului; 

— conţinutul de umiditate la aparatul de condiţionare. 

În urina efectuării probelor, se întocmesc buletine de analiză pen- 
tru hecare lot de fire, Pentru controlul produselor finite (simple sau 
rásuo Lo) in. întreprindere funetioneazá echipe de e ntrol, care verificá 
tevile din punctul de vedere al aspectului, al formei, eliminind acele 
țevi care prezintă defecte de infüsurare sau de a tă natură. 


Măsurile de tehnică a securităţii la maşina cu inele sint similare 


celor de la mașina cu inele în filatura de lină cardatá (v. „Cartea fila- 


torului de lină“, pag. 121). 
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Calculul vitezei de înaintare a baretelor. 
Viteza de înaintare a baretelor este egală cu produsul dintre numa- 
‘pul de căderi ale baretelor gi pasul guruburilor: 


7, OP = 0,4467 A NM 


10 000 - R,, 1000 
| | RAR, R 
2-689] 2 (oP 150000400 + RA, 
, Ry. 1 000 . Ry, 
V, mar = 0,00402 MAL = 38.7 m/min; 


b max 


Vin = 0,00402 ae = 3,033 m/min. 


Capitolul XX 
Particularitáti cu privire la prelucrarea 
fibrelor sintetice în filatura de liná 


A. Generalitáti 


AY | 
LS ` Fibrele chimice fabricate: din polimeri sintetici, folosite de aproxi- 
an ativ douá decenii pentru obtinerea produselor textile, au dat nastere 
la o serie de probleme noi privind prelucrarea lor pe utilajul utilizat 
la prelucrarea fibrelor naturale. Aparitia acestor probleme de prelucrare 
a fibrelor sintetice in stare purá sau in amestec cu fibre naturale se 
datoreste unei serii de proprietáti fizico-chimice deosebite ale acestor 
ibre, cum ar fi: rezistenţă mare la tracţiune şi alungire mare hidro- 
. Seipocitate foarte redusă (0,5—4,5%), netezimea suprafetei fibrelor, 
voluminozitatea mărită a masei de fibre etc. 
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Dintre aceste proprietăţi, higroscopicitatea redusă a acestor fibre 
provoacă cele mai mari dificultăţi în procesul de filare, întrucit are cu 


“urmare încărcarea fibrelor cu cantități mari de electricitate statică. 


Fenomenul fizic de încărcare cu electricitate statică este propriu corpu- 
rilor dielectrice (rele conducătoare de electricitate), care, in urma fre- 
cării cu alte corpuri, permit acumularea de sarcini electrice pe supra- 
faţa lor. Rezultă deci că încărcarea electrostatică are loc nu numai 
la fibrele sintetice, ci şi la fibrele naturale, acestea. fiind și ele dielec- 
trice. Însă, in general, încărcarea cu electricitate statică a fibrelor este 
în funcţie de higroscopicitatea lor: cu cit fibra este mai higroscopică, 
cu atit această încărcare este mai redusă. lată, deci, de ce fibrele sin- 
tetice, în raport cu lina (higroscopicitatea pina la 20%) sau cu alte fibre 
naturale care au o higroscopicitate mult mai mare, se încarcă mult 
mai accentuat cu electricitate statică în timpul frecárii între ele şi al 
frecărilor produse prin. acţiunile organelor de lucru ale maşinilor în 
timpul prelucrării. Sarcinile electrice de acelaşi semn de pe fibre dau 
naştere unor forte de respingere Care ingreuiazá îndreptarea, paraleli- 
zarea şi orientarea în aceeaşi direcţie a fibrelor în procesul tehnologic 
de filare. De asemenea, diferenţa de potenţial electric ce există între 
fibrele cu electricitate şi corpurile înconjurătoare. (organele maşinilor) 
duce la o scurgere a sarcinilor electrice prin, părţile metalice, ceea ce 
provoacă lipirea fibrelor, deci înfășurarea lor pe organele în mișcare, 
producindu-se neuniformitáti ale înşiruirilor de fibre. 

De aceea, pentru a fi posibilă prelucrarea în, bune condiţii a fibrelor 
sintetice se iau măsuri, pe de o parte, pentru mărirea umidității mate- 
rialului prelucrat, mărind prin aceasta conductibilitatea lui electrică, 
iar pe de altă parte, pentru creşterea umidității relative a aerului în 
sălile de lucru, usurind scurgerea electricităţii statice în aer. Umiditatea 


“fibrelor sintetice este mărită prin tratarea lor cu substanţe higrosco- 


pice, numite antistatice, aga cum s-a arătat anterior. 


B. Prelucrarea fibrelor sintetice 
în filatura de lind cardată 


? 


La pregátirea pentru cardare se vor avea in vedere cele arátate 


înainte, La amestec, dacă proporţia de fibre sintetice este redusă, este 


necesară efectuarea unui pat de amestec preliminar, cu o cantitate 
corespunzătoare de alți componenți, lupuirea gi după aceea introdu- 
cerea materialului în patul de amestec final. 
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La cardare, pentru evitarea incárcárii electrostatice se recomandă 
folosirea de viteze şi laminaje moderate. | | 

Tinind seama de faptul cá fibrele sintetice au o voluminozitate mai 
mare (greutatea specificá mai micá), se recomandă micșorarea greutăţii 
portilor la cîntarul automat și creşterea corespunzătoare a numărului 
de cicluri de cintárive. La cardare se ivesc dificultăţi cînd lungimea 
fibrelor sintetice este prea mare (datorită alungirii lor); de aceea, în 


cazul amestecării eu lina, lungimea lor se alege de 60—80 mm. 


Practica a dovedit că garniturile de carde mai puţin fine dau rezul- 
tate mai bune în cazul amestecurilor cu fibre sintetice. De asemenea 
se lucrează cu ecartamente în general mai mari. 

O deosebită atenţie se va acorda reglării cilindrului fugător, întrucît, 
fibrele sintetice au tendinţa a se aşeza la baza garniturii tamburului. 
De aceea ecartamentul volantului fata de tambur se va regla astfel, 
încît lățimea benzii de cretá să fie mai mare (interpătrundere mai mare: 


32—35 mm). | | si 


. C. Prelucrarea fibrelor sintetice 
în filatura de lînă pieptănată 


P” 


1. Depozitarea si amestecarea fibrelor 


Se recomandă ca depozitarea fibrelor sintetice înainte de prelucrare 
să se facă în magazii cu aer condiționat. Baloturile se desfac pentru & 
permite omogenizarea umidității şi desfacerea fibrelor prin electrici- 
tatea lor proprie. Pentru a asigura o desfacere mai bună a lor (mai ales 
a fibrelor poliamidice) se efectuează o lupuire preliminară inainte de 
a le introduce în patul de amestec. Dacă fibrele trebuie tratate antista- 
tic (dacă au fost vopsite) se vor folosi emulsii ca: 0,5—1% preparat 
antistatic (Remol OK. 1 : 100, sau Setavon 1:20 in apă) ori emulsii 
de alcooli grași sulfonati. E 

Pentru amestecarea fibrelor sintetice cu alti componenti se preteră 
metoda patului de amestec, obtinindu-se astfel o bună omogenizare a 
amestecului. De asemenea, la carde, fibrele sintetice prelucrindu-se 
impreună cu fibrele naturale, încărcarea cu electricitate statică nu va 
Provoca dificultăţi prea mari, iar garniturile de cardá se vor uza mai 
Putin decit în cazul prelucrării fibrelor sintetice in stare pură. Dacă 
cartizile se alcătuiesc prin amestecarea benzilor, metoda cea mai indi- 
pată este folosirea laminorului amestecátor (melanjeză), prezentind 
avantajul că permite amestecarea de benzi conform retetei şi o bună 
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omogenizare. Ín cazul amestecurilor colorate se va folosi dupá melan- 
jezá încă o trecere printr-un laminor cu cîmp dublu de ace. Ameste- 
carea benzilor la prima trecere in preparatie are rezultate satisfácá- 
toare numai atunci cînd numărul de treceri in. preparatie este suficient 
de mare (6—8 treceri). 

Amestecarea necorespunzátoare a fibrelor sintetice cu alţi compo- 
nenti are drept consecinţă laminaje neuniforme şi, deci, obţinerea de 
fire neregulate. Dacă procentul de fibre sintetice în amestec este mai 
mic, se va face neapărat un pat de amestec preliminar. 


2. Cardarea fibrelor sintetice 


Se recomandă a se efectua cardarea fibrelor sintetice pe un agregat 
format din lada de alimentare cu cîntarul automat, avantrenul, o sin- 
gură cardă şi dispozitivul de formare și de punere.a benzii în cană, 
cum ar fi carda „Befama“ CS-2. Caracteristicile constructive și func- 
tionale ale acestei carde sînt adaptate prelucrării acestor fibre. Astfel: 

— Cintarul automat este mai sensibil, fiind construit din metale 
uşoare ; 

— numărul zonelor de cardare este mai redusă, asigurind încă o 
cardare corespunzătoare a fibrelor sintetice; | 

— cutitul oscilant are o vitezá de 1 500 osc/min, deci o buná desprin- 
dere a válului, permitind creșterea vitezei de debitare pînă la 40 m/min; 

— depunerea benzii in cană este necesară în :cazul fibrelor sinte- 
tice, întrucît din cauza aderentei mai reduse între fibre, rezistenţa ben- 
zilor este mică. | E 

Cardarea fibrelor sintetice poate fi efectuată si pe carda dublă unde 
se vor lua o serie de măsuri ca: i UO et 

 — se va scoate. din funcţiune dispozitivul de eliminare a scaietilor 

_— micșorarea grosimii stratului de material pe masa de alimentare 
prin reducerea greutăţii portiilor la-cintarul automat; 

— se va micșora intensitatea de cardare fie prin micşorarea turatiei 
tamburului sau mărirea turatiei cilindrilor: lucrători, fie: prin mărirea 
ecartamentelor ; a a | 

— avansul fugătorului- (diferenţa de viteză față de tambur) să fie 
mai mare, mai ales în cazul fibrelor poliesterice care au tendinţa de a 
pătrunde în garnitura tamburului; | 

— se preferá folosirea unor garnituri de un numár mai mic; 

— ktex-ul benzii debitate va fi mai mic (8—15 g/m); 
~ — Se recomandă o tensiune mai mică la înfășurarea benzii pentru 
a obtine bobine infágurate cit mai moi. | 
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3. Dublarea și laminarea înaintea pieptănării 


Această operaţie se realizează în suficientá măsură pe două treceri 
de laminor cu cîmp dublu de ace. Se recomandă dublajul 6, laminajul 
6—8 şi banda debitatá de 7 ktex la ultima trecere. Se va evita ten- 
sionarea benzilor atit intre rastelul de alimentare și dispozitivul de lami- 
nare, cit si între cilindrii alimentatori si cilindrii intermediari ai lami- 
norului. 

Pieptănarea fibrelor poliamidice este foarte dificilă în raport cu 
cea a linii sau celolinii. De aceea, în cazul cînd banda cardatá corespunde 
calitativ, se renunţă la pieptănarea acestor fibre, mai ales cînd sînt 
mai groase şi destinate firelor mai groase. Pentru pieptănarea celor- 
lalte fibre sintetice la magina de pieptánat se recomandă următoarele: 

— viteza mai redusă a maşinii (cca. 100 cicluri/min); 

— banda alimentată să aibă în jurul a 7 ktex, dublajul să fie de 
20—24; k | pete pr 

— lungimea de alimentare sá fie mai mare décit 7—9 mm; 

— finetea acelor cilindrului perietor sá fie cu douá numere mai 
mici decit la pieptánarea linii; — b ho P 

— ecartamentul 25—27.mm; Ea e, E 

— banda pieptănată să aibă ktex max. 14 g/m. 


4. Laminarea şi dublarea după pieptánare 


Aceste operaţii se efectuează in condiţii asemănătoare celor dinain- 
tea pieptănării. Dacă este nevoie, se va rări rîndul de ace superior prin 
scoaterea tot a celei de-a doua barete. Se va mări presiunea pe cilin- 
drii debitori; cilindrul superior să fie acoperit cu cauciuc antistatic. 


5, Pregătirea pentru. filare 


Pregátirea benzilor de fibre sintetice se poate realiza atit pe sorti- 
mente de preparatie sistem francez (torsiunea falsi), cit si pe sorti- 
mente de preparatie sistem englez sau german (torsiunea reală). Se 
preferá insá folosirea sistemelor prezentate de preparatie prevázute 
cu flaiere, care asigură torsiunea reală a insiruirilor de fibre, prin 
Care se obtine o rezistentá 'suficientá a acestora. De asemenea, torsiona- 
rea reală asigură și un control mai bun al deplasării fibrelor in. timpul 
laminajului. Se va lucra cu torsiuni mai mici decit la lină. 


361 


CE Scanned with OKEN Scanner 


În locul infágurárii benzilor pe bobine se preferă depunerea lor in 
căni, întrucît astfel se evită o serie de laminaje false care s-ar produce 
la înfășurarea gi desfășurarea benzilor. 

În cazul prelucrării fibrelor sintetice pe sortimente vor îi luate urmă- 
toarele măsuri: 

— se va lucra cu ecartamente ceva mai mari între cîmpul de ace și 
cilindrii debitori; 

— micşorarea desimii acelor pe barete; 

— se vor folosi laminaje şi dublaje mai mici şi fineţea benzilor va 
fi mai mare (ktex mai mic); 

— evitarea laminoarelor cu cilindri cu ace, care produc dificultáti, 
mai ales la o finete mai mare a acelor cilindrului cu ace; 

— trebuie evitată umiditatea neuniformă a materialului prelucrat, 
deoarece aceasta poate duce la neuniformitáti mari; 

— dispozitivele de curăţire la dispozitivele de laminare să fie în 
foarte bună stare, pentru a evita producerea de înfăşurări pe cilindri; 

— trebuie evitate, în principiu, viteze prea mari de debitare şi 
bobinare cu înfășurarea prea strinsá; 

— dacă apar benzi cu gituiri din cauza înfășurării unor fibre pe 
suprafaţa cilindrilor, se va reduce cursa manșoanelor de frotare. — 


„6. Filarea pe magina cu inele 


Desi această etapă nu este însoţită de dificultăţi deosebite, trebuie 
totuși avute în vedere următoarele: | 

— Laminajele mari au ca urmare o încărcare accentuată a fibrelor 
cu electricitate statică și se vor produce înfăşurări dese pe cilindri. 
De aceea se lucrează cu laminaje reduse. 

— Presiunea pe cilindrii debitori trebuie mărită. 

— Dispozitivul de absorbţie „pneumafil“ trebuie sá funcţioneze 
perfect, deoarece din cauza electricităţii statice unele fibre se desprind 
de pe fir, formînd scama care, dacă nu este absorbită la timp, este antre- 
nată de fir, provocind un aspect neuniform al acestuia. 

— Starea de curăţenie a maşinii are, în general, o mare importanţă 
pentru obținerea unui fir cu un aspect. şi o calitate corespunzătoare. 

— Pentru fibrele poliamidice se vor alege cursoare ceva mai grele 
decit in mod obișnuit, ţevile goale trebuie să fie însă suficient de: tari, 
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deoarece in caz contrar ele se deformeazá în urma contractiei firului 
de ţeavă. 

— Torsiunea firelor va fi mărită pentru că în decursul prelucrării 
ulterioare ele pierd o parte din torsiune. 

În filatura de lind pieptánatá, în cazul cînd se prelucrează fibre 
sintetice, in toate secţiile se va acorda o atenţie deosebită condiţiilor 
climatice. Prelucrarea în bune condiţii a acestor fibre necesită, in gene- 


ral, o umiditate relativă a aerului mai mare (pind la 75%) şi tempera- | 


turi mai reduse (19—24?C). 
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Planşa III. Fig. 91. Carda dublă (schema tehnologică): 
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Fig, 79. Schema cinematica a cardei Z : . E 
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